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157. Магнезитъ. 

Семейство 29. ііттровые солев. к. стр.528 < 
Иттровый шпатъ. 

Семейство 50. Плавиковые солев. к. 
стр. 528. 

159. Борацитъ. 140. Родііцнтъ. 141* 
Даголнтъ. 142. Апатіпъ. 145. Плавикъ. 
144. Гердеритъ. 145. ІІттроклльцнтъ. 
146. Алу нить. 147. Кріолитъ. 148. Аи- 
гндрнтъ. 

Семейство 51. Гипсовые солквиди. к. 

стр. 555. , 

149. Гипсъ. 150. Гндроборктъ. 151. 
Ге ЙЛЮСИТГ». 

Разрядъ аш. Настоящія соли н кисло¬ 
ты стр. 558. 


Сем. 52. Безводпо- сѣрнокислыя соли 
стр. 559. 

152. Глауберитъ 155. Тенардитъ 

154. Сѣрнокислый кали. 

Сем. 55. Міюгосѣріюкііслыл соли стр. 
540. 

155. Поли галитъ. 

Сем. 54. Хлористыя соли стр. 540. 

156. Каменная соль. 157. Нашатырь, 
Сем. 55. Селіітрениыл соли стр. 542. 

158. Кубическая селитра. 159. Обык¬ 
новенная селитра. 

Сем. 56. Буровокнслыя соли. 

160. Бура. 161. Трона. 162. Угле¬ 
кислый натрій. 

Сем. 57. Сѣрнокислыя натронныя соли 
стр. 545. 

165. Глауберовал соль. 164. Горькая 
соль. 

Сем. 58. Квасцовыя соли стр. 546. 

165. Самородные квасцы. 

Сем. 59. Сѣрнокислыя соли стр. 547. 

166. Желѣзный купоросъ. 167. Мѣд¬ 
ный купоросъ. 168. Урановый купо¬ 
росъ. 169. Кобальтовый купоросъ. 170. 
Цинковый купоросъ. 

Сем. 40. Бурово-мышьяковыя кислоты 
стр. 548. 

171. Борная кислота. 172. Мышья- 
ковал кислота. 

КЛАССЪ III. ГОРЮЧІЯ ВЕЩЕСТВА 

стр. 550. 

Разрядъ і. Сѣристыя горючія вещества 
стр. 551. 

Сем. 1. Сѣристыя горючія вещества стр. 
551. 

1. Сѣра стр. 551. 

Разрядъ н. Смолы стр. 552. 

Сем. 2. соляныя смолы стр. 555. 

2. Мѣдовой камень. 5. Оксалнтъ. 
Сем. 5. Маслеіпіыл смолы стр. 555. 

4. Ретинитъ. 5. Янтарь. 6. Ганіетипъ. 
7. Озокеритъ. 8- Элатсрнтъ. 9. Горная 
смола 10. Горное масло. 

Разрядъ ш. Антрациты стр. 558. 
Сем. 4. Графитовые стр. 559. 

11. ГраФіітъ. 

Сем. 5. Угольные блЕски стр. 560. 

12. Антрацитъ. 

Сем: 6. Смолистые угли сгр. 561. 

15. Каменный уголь. 14. Отпить» 
15. Бурый уголь. Турфъ. 



ВВЕДЕНІЕ. 


Естественныя тѣла земнаго шара вообще раздѣляют¬ 
ся на органическія и неорганическія ; описаніемъ ихъ 
занимаются естественныя науки, излагая отдѣльные при¬ 
знаки недіълиліыхъ природы. 

Органическія тѣла, составленныя изъ разнородныхъ 
внутреннихъ и наружныхъ частей, живутъ, двигаются и 
размножаются; къ нимъ принадлежатъ животныя, въ ко¬ 
торыхъ представляются высшія степени органической 
жизни, и растенія, въ которыхъ не примѣчается произ¬ 
вольнаго движенія, и питаніе не происходитъ посред¬ 
ствомъ желудка, какъ у всѣхъ животныхъ, но боль¬ 
шею частію листьями и корнями. 

Неорганическія тѣла напротивъ того составлены изъ 
простѣйшихъ частицъ, не живутъ и і?о этому нс ра¬ 
стутъ и не размножаются; къ нимъ принадлежатъ всѣ 
литералы, встрѣчающіеся при совершенномъ видѣ въ кри¬ 
сталлахъ или симметрическихъ Формахъ; но такъ какъ 
они не одарены жизнію, то не измѣняются въ отноше¬ 
ніи времени и пространства, въ которомъ они заклю¬ 
чаются, и по сему остаются всегда въ одинаковомъ ви¬ 
дѣ, если на нихъ не дѣйствуютъ особенныя причины. 

1 
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Въ этихъ различіяхъ органическихъ и неорганичес¬ 
кихъ тѣлъ нѣтъ однакоже точныхъ предѣловъ, осо¬ 
бенно между животными и растеніями; въ нѣкоторыхъ 
животныхъ обнаружитаются только пизсшія степени жи¬ 
вотной жизни; онѣ прикрѣплены на морскомъ днѣ и по 
этому не двигаются произвольно, какъ на пр. всѣ корал¬ 
лы, изъ раковинъ устрицы, или нс питаются особен¬ 
нымъ желудкомъ, по на подобіе растеній наружными 
питательными отверстіями тѣла, какъ н. п. нѣкото¬ 
рые глисты, (Ілдиіа, Тгіасіюріюгиз), не имѣющіе рта, 
вообще никакого питательнаго канала. Подобнымъ же 
образомъ нѣкоторыя растенія, и. п. Мухоловка (Біопаса 
тизсіриіа), Барбарисъ (ВсгЪсгіз ѵиідагіз), Мимозы (Мітоза 
зепзіііѵа, Несіузагит дугапз) отличаются иногда раздражи¬ 
тельностью н этимъ превосходятъ нѣкоторыхъ живот¬ 
ныхъ, не одаренныхъ никакою явственною жизнію, какъ 
многія кремнистыя Наливочныя (ІпГизогіа), которыя на 
подобіе кристалловъ имѣютъ симметрическій видъ, нс 
имѣютъ движенія, по на подобіе животныхъ безпрестан¬ 
но дѣлятся и этимъ только показываютъ свою живот¬ 
ную природу; къ нимъ принадлежатъ Васіііагіае, Еиазіга 
и нѣкоторыя Каѵісиіае. Другія наконецъ, не одаренныя 
никакою явственною животною жизнію, нынѣ справедли¬ 
вѣе причисляются къ растеніямъ, переходящимъ во вре¬ 
мя прозябеиія въ каменѣющія вещества, н. н. КиШрога, 
СогаШна, Саіахаига, Ііаіішесіа, каменѣющіе Водоросли 
(Аідае), въ составѣ которыхъ открыты даже раститель¬ 
ныя ячейки, а въ нихъ плоды. 

И такъ эти предѣлы животнаго и растительнаго 
царствъ представляютъ животныхъ и растеній, въ ко¬ 
торыхъ уже преобладаетъ неорганическій составъ, какъ 
въ кораллахъ и имъ подобныхъ морскихъ водоросляхъ; но 
и самыя неорганическія тѣла но этому еще нельзя на¬ 
звать совершенно мертвыми или не составляющими ор¬ 
ганизмовъ; напротивъ того многія явленія показываютъ 
жизнь самыхъ неорганическихъ тѣлъ: одна и таже жизнь 
является въ окружающихъ пасъ органическихъ недѣли¬ 
мыхъ, какъ п въ самыхъ отдаленнѣйшихъ планетахъ; 
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земной шаръ сеть подобный организмъ *), доказываю¬ 
щій свою жизнь безпрестаннымъ движеніемъ и враще¬ 
ніемъ около своей оси, опредѣленнымъ кругообращеніемъ 
и теченіемъ рѣкъ въ океанъ, приливомъ и отливомъ мо¬ 
рей и океана, теченіемъ горячихъ источниковъ изъ 
внутренности земли, дѣйствіемъ подземныхъ вулкановъ, 
весьма постоянными магнетическими и электрическими 
явленіями и т. д, — все это заставляетъ насъ признать 
жизнь также въ отдѣльныхъ неорганическихъ тѣлахъ. 

Двоякой разности естественныхъ тѣлъ соотвѣтствуетъ 
раздѣленіе всей естественной исторіи на двѣ части; пер¬ 
вая разсматриваетъ и описываетъ органическія тѣла и 
составляетъ двѣ науки, описаніе животныхъ или Зооло¬ 
гію и описаніе растѣній или Ѳитологію (Ботанику), а 
послѣдняя занимается изслѣдованіемъ неорганическихъ 
тѣлъ и называется Ориктогнозісю или Минералогіею ; она 
составляетъ на равнѣ съ Гсогнозіею и Палеонтологіею 
важную часть науки о строеніи земнаго шара или Геоло¬ 
гіи вообще, раздѣляющейся на эти три главныя части ,. 

Ориктогнозія **), какъ первая часть геологическихъ на¬ 
укъ, занимается съ помощію Математики, Физики и Химіи 
тщателъныліъ изслтьдованіеліъ нсд/ълиліыхъ неорганиче¬ 
скихъ ттълъ или литераловъ , разсматриваемыхъ по при¬ 
знакамъ ихъ отдѣльно или во взаимномъ ихъ отношеніи 
другъ къ другу и къ цѣлому земному шару; она соста¬ 
вляетъ частное описаніе всѣхъ родовъ и видовъ простыхъ 
минераловъ, каковыми они представляются нашимъ гла¬ 
замъ, хотя они могутъ быть составлены изъ многихъ хи¬ 
мически слои;пыхъ частей, какъ всѣ животныя и расти¬ 
тельныя недѣлимыя; не измѣнившіеся минералы находят¬ 
ся въ своемъ естественномъ положеніи н тамъ составля¬ 
ютъ твердую массу земпаго шара, не толъко на гюверх- 


*) С. С. Саг іі5у 7,\ѵ61Г ВгісГс йЪег сіаз ЕгсІІеЪсп. ЗіиИ^агІ. 1841. 

**) Слово Ориктологгя или Ориктогнозія произходить отъ греческаго 
орѵитое, ископаемое, и уѵосід, познаніе, или Лоуод, ученіе — и нынѣ вездѣ 
предпочитается слову Минералогія, составленному изъ двухъ различныхъ язы¬ 
ковъ, изъ Французскаго тіпег , копать, тіпегаі, ископаемое, и изъ греческаго 
Лоуод, какія названія ЬуЬіісІа нынѣ ие одобряются н не принимаются. 
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ности, но также безъ сомнѣнія внутри его, куда до сихъ 
поръ человѣкъ не могъ проникнуть. Воздухъ и вода нс 
входятъ въ составъ Ориктогиозіи, потому что они не со¬ 
ставляютъ недѣлимыхъ земнаго піара, но общую жид¬ 
кость его, и по сему должны быть разсматриваемы въ 
Физикѣ, а не въ естественной исторіи, въ которой только 
описываются недѣлимыя, а не свойства тѣлъ вообще. 

Всѣ минералы между собою соединяются и соста¬ 
вляютъ горныя породы у изъ которыхъ состоитъ обитаемая 
нами планета; вторая часть геологіи, цѣль которой есть из¬ 
слѣдованіе внутренняго строенія земнаго шара и но сему са¬ 
мыхъ сложныхъ горныхъ породъ и ихъ взаимныхъ ме¬ 
жду собою отношеній, называется Геогнозіею *) или зем- 
леведспіемъ, не взирая на органическія тѣла, заключен¬ 
ныя въ горныхъ породахъ, а третья часть ея соста¬ 
вляетъ Палеонтологію **) или описаніе этихъ окамснѣло- 
стей животнаго и растительнаго царствъ. Обѣ эти нау¬ 
ки раздѣляются каждая на двѣ части и равнымъ обра¬ 
зомъ важны для каждаго образованнаго человѣка, пото¬ 
му что онѣ объясняютъ намъ древнюю исторію нашей 
планеты; Геогнозія раздѣляется на теоретическую ся 
часть или Геогенію , ***) науку о происхожденіи и по¬ 
степенномъ развитіи земнаго шара, съ объясненіемъ пе¬ 
ремѣнъ твердой коры его въ разныхъ періодахъ земли, 
и на практическую часть или собственно такъ называе¬ 
мую Геогнозію , описаніе горныхъ породъ, составляю¬ 
щихъ наружную оболочку земли до извѣстной намъ глу¬ 
бины. 

Наконецъ Палеонтологія раздѣляется на Ориктофи - 


*) Слово Геогнозія (С?одпо5Іа) пронзходитъ отъ греческаго или уса 
земля и уѵыоід, познаніе. 

”) Слово Палеонтологія или Раіаеопіоіо^іа происходить отъ греческаго 
ЯаЛаюѣу древній, оѵха, существа и Лоуод, ученіе. 

***) Гсогопіяу (Сеодопіа), отъ греческаго уу земля п уоѵсѵо , сотворить, или 
Геогенія (Сео^епіа), какъ обыкновенно называютъ эту науку, отъ уц н уіѵс* 
или усѵѵао у сотворить, хотя первое названіе составлено болѣе свойственно 
греческому языку, въ которомъ уже существуетъ весьма древнее подобное 
слово Т1іео$опіа у составляющая предметъ превосходнаго стихотворенія Ге¬ 
сіода. 
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тологію , *) занимающуюся описаніемъ первобытныхъ 
растеній, находящихся въ ископаемомъ состояніи въ раз¬ 
ныхъ горныхъ породахъ, и на Ориктозоологію **), описа¬ 
ніе ископаемыхъ или первобытныхъ животныхъ, отъ са¬ 
мыхъ простѣйшихъ существъ до совершеннѣйшаго про¬ 
изведенія нынѣшней природы. Оьаменѣлости вообще со¬ 
ставляютъ отличительные признаки для разныхъ горныхъ 
породъ, такъ что онѣ весьма важны для исторіи разви¬ 
тія земнаго шара. 

ЧАСТНОЕ ОПИСАНІЕ ОРИКТОГНОЗШ. 

Неорганическія тѣла, составляющія царство ископае¬ 
мыхъ, называются ліинсралаліи ; они ие имѣютъ ника¬ 
кихъ наружныхъ органовъ или тѣхъ частей, посредствомъ 
которыхъ органическія тѣла находятся въ сношеніи съ 
другими существами; у нихъ нѣтъ никакихъ особенныхъ 
частей для пищеваренія и кровообращенія, которыми 
всѣ внутреннія и наружныя части безпрестанно измѣ¬ 
няются въ видѣ и устройствѣ; минералы измѣняются и 
разрушаются только дѣйствіемъ наружныхъ силъ, какъ 
н. п. атмосферическихъ, и не обнаруживаютъ никакихъ 
произвольныхъ движеній. 

ИСТОРІЯ ОРИКТОГНОЗШ. 

Уже въ самыхъ древнѣйшихъ временахъ человѣкъ 
обратилъ свое вниманіе на минералы; поводомъ, къ тому 
служили то нужда ихъ въ домашнемъ быту, то желаніе 
получить отъ нихъ доходы, то любопытство, узнать ихъ 
свойства. Разные минералы и горныя породы были упо¬ 
требляемы ими тогда уже для построекъ домовъ, храмовъ 
или другихъ памятниковъ и были тщательно изслѣды- 
васмы въ отношеніи ихъ пользы. Уже древніе народы 


*) ОриктоФіітологія происходитъ отъ греческаго о'рѵхтод, ископаемое, <рѵтоѵ , 
растеніе и Лоуод, ученіе. 

**) Слово происходить отъ греческаго орѵнто д, ископаемое, $оог, животное 
и Лоуод у ученіе. 
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занимались минералами, которые, кромѣ благородныхъ 
металловъ, преимущественно обращали на себя вниманіе 
ихъ своею рѣдкостью или красивымъ своимъ видомъ или 
употребленіемъ въ домашнемъ быту или другою какою 
нибудь пользою. Египтяне умѣли шлифовать камни, пи¬ 
сали на нихъ свои тайны (тузіегіа), знали искуство 
выплавлять изъ разныхъ рудъ металлы, воздвигнули уди¬ 
вительные памятники изъ гранита, сіэиита, песчаниковъ 
и известняковъ и употребляли ихъ въ разныхъ скульп¬ 
турныхъ работахъ. Греки также употребляли общепо¬ 
лезные минералы, которые были поставлены въ храмахъ 
вмѣстѣ съ рѣдкими растеніями и животными, составляв¬ 
шими нѣкоторымъ образомъ первыя публичныя собранія 
для естественныхъ наукъ и весьма много содѣйствовали 
къ точному познанію этихъ наукъ въ древности. 

Первый Греческій сочинитель, не только точнѣе дру¬ 
гихъ описавшій минералы, но и раздѣлившій ихъ впер¬ 
вые на два класса камней и металловъ, былъ Аристо¬ 
тель , за ?)50 лѣтъ до Р. Хр. Послѣ него писалъ уче¬ 
никъ его Ѳеофрсістъ Эфссскій о драгоцѣнныхъ камняхъ. 
Изъ Римлянъ одинъ Плиній старшій (ум. 79 по Р. Хр.) 
описывалъ въ своей естественной исторіи всѣ въ то вре¬ 
мя извѣстные камни, хотя безъ всякаго систематическаго 
порядка. Наконецъ изъ Арабовъ Эбнъ-Зина, (обыкновен¬ 
но называютъ его Авиценною, род. въ Бухарѣ 980 и ум. 
ІОэО въ Мединѣ), былъ первымъ систематикомъ, раздѣ¬ 
ляющимъ всѣ минералы на камни, металлы, горючія и 
сѣрнистыя вещества и на соли. 

Послѣ этого времени Ориктогнозія все болѣе и болѣе 
распространялась. Въ Германіи первый Албертъ фонъ 
БоллштеЪтъ (обыкновенно называют!» его АІЪсгІиз піа"- 
ішз) издалъ сочиненіе о минералахъ въ пяти частяхъ, 
содержащихъ однакоже весьма много блсснь; онъ родился 
въ 119о году въ Лауиіігеиѣ въ Швабіи и умеръ въ 
1:280 году. 

Агрикола *) ('І7і94—1638) изъ Саксоніи первый обра- 

*) Ссог^іи*' уі"гісоІ(і въ своемъ природномъ языкѣ иазыватсл Ііаиег и ос¬ 
тавилъ сочиненія (1с огіп еі саиьіз ыіЬісггапсогит — сіе паіига (стіііит — 
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тилъ особое вниманіе на наружные признаки минераловъ 
и по нимъ составилъ систематическое раздѣленіе ихъ, а 
ученый Бсхеръ *) (1669) изъ Рейнскихъ провинцій первый 
описывалъ химическій составъ минераловъ; послѣ не¬ 
го Гснкель **) въ Саксоніи, и Валлеріусъ ***) въ Шве¬ 
ціи обработмвали съ успѣхомъ Минералогію, приведенную 
въ первый систематическій порядокъ Линпееліъ ****) но 
правиламъ, принятымъ и изложеннымъ имъ въ Ботани¬ 
кѣ и Зоологіи; онъ также опредѣлилъ точнѣе кристал¬ 
лы, хотя вмѣстѣ съ нимъ Валлеріусъ старался о минера¬ 
логической терминологіи, и такимъ образомъ, изложивъ 
Физическіе и химическіе признаки, далъ первый примѣръ 
точнаго описанія наружныхъ и внутреннихъ призна¬ 
ковъ минераловъ. 

Но въ одно врезія издалъ тогда Крошат ед тъ *{•) пер¬ 
вую химическую систему и долженъ быть почитаемъ 
основателемъ ея; онъ также употребилъ паяльную труб¬ 
ку для различенія минераловъ и такимъ образомъ опредѣ¬ 
лилъ химическій составъ; хотя его многочисленныя ра¬ 
зысканія не были достаточно признаны въ своемъ вѣкѣ, 
но они по крайней мѣрѣ имѣли большое вліяніе на дру¬ 
гія, за нимъ слѣдовавшія описанія минераловъ. 

Берглтнъ -{-[-) (ум. 1784) въ Стокгольмѣ разложилъ 
также весьма многіе минералы и исправилъ нужные для 
химическихъ изслѣдованій инструменты и паяльную труб¬ 
ку, но важнѣе его опытовъ были химическія разысканія 


Ле ѵсІсгіЬнв еЬ поѵіз теіаіііз — Ле ге тсіаіііса, въ одномъ изданіи. Ва$іІіа^ 
1657. ГоІ. 

*) Всс/іегу рЪумса зиЫеггапеа. ГгапсоГигІі. 1669. 

**) Дспксіу ГѵгіІо1о«іа. Ыр&іае. 1725. 

***)1оЬ. СоІЬсІіаік кѴаШгшз. вузіета тіпегаіодіеит. ІТрзаІіае. 1747. ТѴгорое 
изданіе. Ноігліас. 1762, на русск мъ лзыкѣМішсралоліл его переведена Шла¬ 
теромъ. С. Петерб. 1765. 

****) Си гоІ из аілппёу (роЪ . 1707, улі. 1778 ), зучіета и а Іи гае рег Ігіаге^па, 
еЛіі. 15а. Сига X Р. Стсііп, Ьірзіае. 1788 — 1795. 8 ѵоіі. 

-{-) уіхсі ѵоп Сгопзіесіі (1722 — 65) издалъ въ Стокгольмѣ опытъ ліипс- 
ралогіи, переведеньи! на нѣмецкій языкъ, ѴегзисЬ еіпег Міпегаіо^іе. Кореи- 
Ьа»еп. 1779. Па русскомъ языкѣ подъ заглавіемъ опытъ рудословной систеліы 
С. Петерб. 1789. 

-)--[*) ТогЪегп Всг^тапп , соттепіагіиз Ле ІиЪо Геггитіпаіогіо еЬ е) изЛет 
изо іп ехріогапЛіз согрогіЬиз, ргаеяегііт тіиега1іЬіі5. ѴіпЛоЬопае. 1779. 
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другаго Шведскаго минералога Гана (Саіт), весьма про¬ 
славившагося употребленіемъ паяльной трубки. 

Не смотря на всѣ эти и подобныя имъ старанія 
другихъ минералоговъ не существовала еще точная тер¬ 
минологія въ Минералогіи; правильное описаніе суще¬ 
ственныхъ признаковъ было почти пропущено во всѣхъ 
минералогическихъ сочиненіяхъ и по этоту они не были 
совершенно способны къ точному опредѣленію минера¬ 
ловъ и къ взаимному ихъ различенію. 

Этому весьма много содѣйствовалъ А . Г\ Лернеръ *) 
(род. 1750 и ум. 1817 въ Дрезденѣ), новѣйшій и безъ 
сомнѣнія первый преобразователь Минералогіи; онъ ей 
далъ свою нынѣшнюю Форму и доказалъ важность на¬ 
ружныхъ признаковъ, изложивъ, какъ употреблять ихъ 
для точнаго описанія минераловъ. Основываясь на этихъ 
правилахъ онъ описалъ въ особенной минералогической 
терминологіи существенныя различія минеральныхъ по¬ 
родъ, принимая при томъ въ уваженіе смѣсь или хими¬ 
ческій составъ ихъ и но сему онъ уже предложилъ рас¬ 
положить металлы въ химическомъ порядкѣ. Късвоей систе¬ 
мѣ, вездѣ почти принятой въ теченіи многихъ лѣтъ, хо¬ 
тя онъ самъ сё нигдѣ не издалъ, онъ старался доказать 
что наружные признаки составляютъ самое важное отли¬ 
чіе; по сему и описанія его гораздо точнѣе и совершен¬ 
нѣе, нежели всѣ другія, до него существовавшія; онъ 
самъ не издалъ почти никакихъ минералогическихъ сочи¬ 
неній и такъ мы узнали нс чрезъ него самого всѣхъ его 
важныхъ для науки заслугъ, но отъ многочисленныхъ 
его учениковъ во Фрспбергской горной Академіи, а имен¬ 
но чрезъ сочиненія Рейса , Элімсрлипга, Ленца, фрейс - 
жбсиа, Карстешіу Гофлтнна , Брейтгаупта, и другихъ 
въ Германіи, Брошапа во Франціи, Джемсона въ Англіи 
и т. д. Первый Ворнеръ точно раздѣлилъ Минералогію на 
двѣ науки, па Ориктогнозію и на Геогнозію . 

*) ЛЪгаІшпъ СоІі(оЪ ТѴстсг у ііЬег Ліс апззегп Кспп/.сісЬсп Лег Гоззіііен. 
Ьсір/.і:*. 1774. ѴеггеісЬпізз Леч МіисгаІіспк.іЬіп'Лз Лез засЬзі.чсІісн ИегдЬлирІ- 
піаиіГ» РаЫі ѵоп Оішіп. ѴгеіЬсгд. 179-2. К го систему изложили С. А. 8. 
ЛоП'тапп п Л. ВгсіІІктрС ьъ нчъ сочиненіи НапЛЬисЬ Лег Міиегаіо^іс. Ггеі- 
Ьеі-. 4 ВЛе 1811 — 17. 
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До Вернера уже Перелить и Ррліе-де-лиль *) зани¬ 
мались предварительными разысканіями о кристаллизаціи; 
но изъ всѣхъ первый, занимавшійся математическимъ 
описаніемъ кристалловъ былъ знаменитый Французскій 
аббатъ Гаю**) (род. 17 45, ум. 1822) въ Парижѣ, славный 
современникъ Вернера; онъ первый опредѣлилъ внутрен¬ 
нее строеніе минераловъ и старался доказать апюлш - 
стигескую связь его съ кристаллическими Формами. Ученіе 
о кристаллахъ скоро послѣ того было стараніемъ и содѣй¬ 
ствіемъ его возведено къ весьма важной, самостоятель¬ 
ной части Минералогіи подъ названіемъ Кристаллографіи. 
Онъ точнѣе другихъ минералоговъ опредѣлилъ виды, при¬ 
числивъ къ інімъ такіе минералы, которые имѣютъ кромѣ 
подобнаго химическаго состава и подобную кристалличе¬ 
скую Форму. Многочисленныя разложенія минераловъ, 
предпринятыя химиками Кирваноліъ ***) въ Англіи, Клал - 
ротоліъ ****) въ Германіи и Вокеленеліъ -[•) во Франціи 
доставили Вернеру и Гаю удобнѣйшій случай, распро¬ 
странить свои разысканія. 

Чрезъ одновременное дѣйствіе этихъ отличныхъ уче¬ 
ныхъ время ихъ жизни сдѣлалось знаменитымъ періодомъ 
для той науки, которая была въ слѣдъ за симъ поста¬ 
влена въ одинъ рядъ съ Ботаникою и Зоологіею. Послѣ 
того Кристаллографія самостоятельнымъ образомъ усовер¬ 
шенствовалась въ Германіи, и преимущественно Вейсъ ^^) 


*) Вотс сіе ѴІ&Іс, сгізЫІортрІііе ои Лс'зсгірііоп Лез Гогтсз ргоргез а Іоиз 
Ісз согрз Ли гедпе тіпегаі. Рагіз. 1785. 5 ѵоіі. 

**) В спс' ІивЬ Папу у Ігаііс Ле шіпегліо^іе. Ѵоіі. 1 — 5. Рагіз. 1801 — 
втор, изданіе. 1825 — ІаЫсаи сотрагаІіГ Лез гёзиііаіз Ле Іа егізіаііодгаріііе 
сі Ле Гапаіузе сЫтЦие. Рагіз. 1809. 

***) Вісіьагсі Кіпѵап } Еіетспіз оГ Міпега1о"у. ЬопЛоп. 1784. 

****) Ъ1.1/. КІаргоіНу Веііга^е гиг сііетізсііеп Кеппіпізз Лег Міпегаікогрег. 
ВЛ 1 — б. Розсп ипЛ Вегііп. 1795 — 1815. 

ГапсрпсПп, химическія разложенія его находятся въ Лппаіез Лез Мі 
Апп. Ле СЬетіе, Апп. Ли Мизеит Л’ЬізІ. па Іи г. Рагіз. 1802 — 15. 

-)"{*) С//г. 8ат.-}Усш(х>0А. 1780 въ Леіііщнгѣ и нынѣ жив. въ Берлинѣ Про¬ 
фессор. Минер, при Универе.) издалъ разныя кристаллографическія статьи въ 
АМіапЛІііп<*см Лег рЬузікаІізсЬеп Кіаззе Лег АкаЛстіе Лег ДѴіззспзсІіаГіеп /и 
Вегііп съ 1815 года. Его система изложена К. Ф. Гартманомъ въ сочни. Лег 
ГЧіЬгсг іп Лаз ВеісЬ Лег ЛѴіззепзсЬаГіеп ипЛ Кйпзіе. БЛ II. Ьсіргід. 1859 
(содсрж. Минералогію н Кристаллографію). 
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въ Берлинѣ заслужилъ признательность минералоговъ от¬ 
крытіемъ новой и весьма отличной кристаллографической 
методы; собственныя его важныя разысканія и допол¬ 
нительные труды ученика его Густава Розе *) и кристал¬ 
лографа Нейліанна въ Кенигсбергѣ доказываютъ превос¬ 
ходство дипаліигеской системы Вайса , относящейся къ 
самой сущности минераловъ, не только къ ихъ нару¬ 
жнымъ признакамъ, но и къ химическому составу; посему 
она вполнѣ заслуживаетъ быть названа естественною. 

Другую подобную, хотя нѣсколько отличающуюся 
отъ ней систему основалъ Мось въ Вѣнѣ на математиче¬ 
скихъ изслѣдованіяхъ кристалловъ, не взирая на химиче¬ 
скій отношенія минераловъ и по сему должна быть по¬ 
читаема за искуственную, **) которая однакоже, какъ 
и система Вейса , относится непосредственно къ самымъ 
Формамъ и къ взаимнымъ отношеніямъ между собою, но 
она не такъ проста и коротка для описанія минераловъ, 
какъ метода Вейса; она была принята Гайдингероліъ ***) 
въ Богеміи и Науліанполіь ****) во Фрсйбергѣ, хотя по¬ 
слѣдній издалъ послѣ того собственную систему. 

Точныя химическія разложенія всѣхъ минераловъ, 
предпринятыя въ новѣйшее время первымъ аналитикомъ 
Берцеліусоліъ -{*) въ Стокгольмѣ и важное его ученіе о 
химическихъ пропорціяхъ, а равно и не менѣе важное 


*) Система Вейса изложена въ систематическомъ порядкѣ у Сшіаѵ В.о$с у 
Еіетспіе Лег КгузІаІІодгарЬіе. 2іе Лий. Міі 10 КирГегІаГ. Вегііп 1858. 

"*) Ргіссіг . Мо/і5 (род. 177Л въ Гер иродѣ въ Гарцѣ и ум. 1858 въ Пѣнѣ), 
1еіс1ііГл55Ііс1іе^ АпГ.підздгііпЛе Лег Каінгдезсііісіііе Лее МіпегаІгеісЬз. ЛІіі 51 
КирГегІ. \Ѵіеп 1856 — 59. 2іе АиД. 2 ТЫе. — СгипЛгЬз Лег Мінегаіодіе. ІЗгез- 
Леп. 1855 — П. 5 ТЫе. 

*'*) УѴіІІі. НаШи%ег, АпГапдздгііпЛе Лег Міпегаіодіе, гит СеЬгаисЬс Гііг 
Ѵогіезиндеп. Ьеіргід. 1829. 

***') К. Г. Nаит а пп } ЬеЬгЬисІі Лег геіпеп ипЛ апдеѵѵапЛіеп Кгузіаііодга- 
ріііе. Ьеір/лд. 1850. 

-{-) Вагон ІасоЬ Вегъсііт , поиѵеаи зузіете Ле Міпсгаіодіе. Рагі.<*. 1819 
— разныя статьи химическаго содержанія, и. пр. йЬег Ліс ѴегапЛептдеп 
лѵеісііс іи Лет сііептсіісп МіпсгаІ - Зузіете Лпгсіі Ліе ЕідетсЬаГі Лег ізотог- 
рЬсп Кбгрег, еіплпЛсг іп ипЬезІіттІеп ѴегЬаІІпіззеп ги сгзеігсп, ги тасЬеп 
$іпЛ, іп Ро$г”сп(1огуу$ Аппаіен Лег РЬузік. XII. 1. рад. 651 Химія его иере- 
ведеиа на нѣмсцскііі языкъ Вслеролп,, подъ заглавіемь ЬеЬгЬисІі Лег Сііешіс, 
аиз Лет ЗсЬлѵеЛізсІюп ііЬсгз. ѵоп ѴѴоЫег . 5іе АиП. 1855. 
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ученіе Мшерлиха *) объ изоморфизмѣ минераловъ со¬ 
вершенно измѣнили видъ химической части Минералогіи 
и поставили её на самую высшую степень развитія и 
совершенства ея. 
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7 3. (ѴОпшІіт (V На Ноу у ргесіз ёіетепіаіге сіе Сёо1о<гіе (аѵес Іа 
Міштаіо^іе). Рагіз. 1845. 

А. Т. 1\кр//ег, НапсИшсЬ сіег гесЬпепДеп Сгузіаііопотіе. Вегііп. 

1855. 

Нс85сГ$ Кгузіаііотеігіе осіег Кгузіаііопотіе ипсі КгузІаІІо^гарЬіе. 
Міі 11 КрГегІаГ. Ьсіргі*. 1851. 

У. Всг:е1іп8 } ѵоп сіег Атѵспсіип" с1е8 ЬбіЪгоЪгз іп сіег СЬетіе ипсі 
Міпегаіо^іе. Айз сіег НашІзсЬгіГі ііЬегз. ѵоп Неілг. Кож. 5іе АиП. 
ТѴіігпЬег". 1857. 

Рг. 8іго/ппеуег, Гп ІегзисЪип"еп йЬег сііс МізсЬип" сіег Міпсгаі- 
кбгрег. ВсІ. I. Сбиіп"сп. 1821. 

С. Рг, Ріаііпсгу сііе РгоЬіегкипзІ тіі сіегп ЬоіЬгоЬге. Ьеіряі". 1855. 

Н. Во.че, ІІапсІЬисЬ сіег апаІуІізсЬеп СЬетіе. 5іе АиП. Вегііп. 1855. 

С. Р. РіаітпсШег НапсІЬпсЬ сіез сЬетізсЬеп ТЬеіІз Пег Міпега- 
1о"іе. 2 Всіе. Вегііп. 1841. 

X II. ІЗіит, Ьііііиг^ік осіег Міпегаііеп ипсі Геізагіеп пасЬ іЬгег 
Апѵѵепсіип" іп окопотізсЬег, агіізіізсііег ипсі ІесЬпізсЬег НіпзісЬі. 
8іиіі"агГ. І840. 

Лсліаи.ъ, Минералогія. Пср. Апдр. Нартовъ. С. Петерб. 1772. 

Опытъ Орнктогнозіи, соч. К. А • у, Москва. 1790. 

Ссвсргкпъ, основаніе Минералогіи. С. Петерб. 1798. 1. 2. части. — 
Новая система Минералогіи. С. Петерб. 1816. Кратк. начерт. 
минер., соч. Ссвереипа , издано Главнымъ Правленіемъ Училищъ. 
С. Петерб. 1804. Подроби, словарь Минералогическій, изд. Се - 
всргипъ. 2 ч. С. Петерб. 1807. 

Теряевъ, разсужденіе о минералогіи. С. Петерб.1796. — Исторія Ми¬ 
нералогіи. С. Петерб. 1819. 

фишеръ , Ориктогнозіл. Москва. 1 — 2 части. 1818 — 1820. 

ргьллповъ , кратк. начерт. Орнктогнозіи. Москва 1822. 

Щегловъ, Минералогія. 1 — 2 части. С. Петерб. 1824. — О драго¬ 
цѣнныхъ камняхъ. С. Петерб. 1824. 

Літурліъ, общая Минералогія. С. Петерб. 1855. 

Горлішповъ, Руководство къ Минералогіи. С. Петерб. 1855. 

Лове игла, Минералогія. Москва. 1852. 

Соколовъ, Минералогія. 1 — 2 части. С. Петерб. 1852 — Допол¬ 
ненія къ Минералогіи, изданной въ 1852 году. С. Петерб. 1858. 

Гофлтнъ, общая Ориктогнозія или ученіе о признакахъ Минера¬ 
ловъ. Кіевъ. 1840. 

ВАЖНОСТЬ И ПОЛЬЗА ОРНКТОГНОЗІИ. 

При изложеніи важности науки вообще надобно раз¬ 
личить гистую пользу, которую она приноситъ сама со- 



бою какъ наука, и практическую для общежитія. Какъ 
часть естественныхъ наукъ Ориктогпозія составляетъ осно¬ 
ваніе для познанія природы земнаго шара и по этому 
находится въ самомъ ближайшемъ сношеніи съ человѣ¬ 
комъ; онъ обязанъ, какъ временный обитатель пашей 
планеты, узнать се во всѣхъ отношеніяхъ. Она разви¬ 
ваетъ и образуетъ такимъ образомъ умственныя силы 
его и доставляетъ человѣку самый пріятнѣйшій досугъ 
въ ученыхъ занятіяхъ, къ чему естественныя науки бо¬ 
лѣе приспособлены нежели другія. По сему она имѣетъ 
большое вліяніе на усовершенствованіе способа наблюде¬ 
ній, Минералогъ точнымъ наблюденіемъ кристалличе¬ 
скихъ Формъ открываетъ новые законы неорганической 
природы. Практическая ея польза состоитъ въ томъ, что 
опа необходимо нужна для многихъ другихъ весьма важ¬ 
ныхъ наукъ, какъ н. гг. въ геогнозіи, горномъ искуствѣ, 
металлургіи, физикѣ, химіи, Физической географіи, во вра¬ 
чебныхъ наукахъ, въ многочисленныхъ искусствахъ, реме¬ 
слахъ и Фабрикахъ, изъ которыхъ многія не могутъ обой¬ 
тись безъ нее; по этому она весьма много содѣйствова¬ 
ла къ усовершенствованію горнаго и инженернаго ис- 
куствъ, архитектуры, скульптуры, металлургіи, а въ осо¬ 
бенности разныхъ Фабрикъ, стекляиыхъ, Фарфоровыхъ, 
красильныхъ и т. д. Всѣ эти науки и искуства посред¬ 
ствомъ Ориктогнозіи въ новѣйшее время весьма усовер¬ 
шенствовались и сдѣлали по этому большіе успѣхи. 

РАЗДѢЛЕНІЕ ОРИКТОГНОЗІИ. 

Ориктогпозія раздѣляется на дотъ части , на общую 
или терминологію , на науку,которая описываетъ всѣ свой¬ 
ства минераловъ, для обоюднаго различенія ихъ вообще, и 
на частную Ориктогнозію, въ которой описываются всѣ 
минеральныя недѣлимыя въ особенности по разнымъ 
математическимъ, Физическимъ и химическимъ призна¬ 
комъ и излагается мѣстонахожденіе и главное употребле¬ 
ніе ихъ. Обѣ части равнымъ образомъ важны. 



чшсшь шагала» 


ОБЩАЯ 0РИКТ0ГН03ІЯ и.ш ТЕРМИНОЛОГІЯ. 


Свойства минераловъ суть ліателіатигескіл, хиліиге - 
скіл и физигескілу а относительно этихъ свойствъ описа¬ 
нія ихъ относятся къ пару ж но л іу силіліетригесколіу ви¬ 
ду, хиліигесколіу составу или къ внутренниліь каче¬ 
ствамъ. 

Тщательное изслѣдованіе кристалловъ , какъ настоя¬ 
щихъ минеральныхъ недѣлимыхъ, дастъ намъ ясное 
понятіе о свойствахъ минеральной породы и по это¬ 
му при описаніи .минераловъ обращается также особен¬ 
ное вниманіе на описаніе кристалловъ , хотя частное 
кристаллографическое изложеніе или Кристаллографы 
не составляетъ часть самой Ориктогнозіи. Кристалло¬ 
графическое изслѣдованіе минераловъ не всегда воз¬ 
можно, потому что не извѣстны еще кристаллы всѣхъ 
минераловъ; нѣкоторые кристаллы такъ мелки, что не 
возможно изслѣдовать ихъ съ точностью, и не всѣ кри¬ 
сталлы встрѣчаются отдѣльными въ ясныхъ видахъ. 
Одинъ признакъ сверхъ того вовсе недостаточенъ для 
опредѣленія минеральной породы, потому что и дру- 
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ля породы отличаются иногда тѣмъ же признакомъ и 
по этому только совокупность главныхъ признаковъ мо¬ 
жетъ служить для различенія какой нибудь породы или 
вида отъ другихъ сходственныхъ. 

I. МАТЕМАТИЧЕСКІЕ ПРИЗНАКИ. 

Математическіе признаки опредѣляютъ наружную 
Форму минераловъ и называются люрфологигескилт но 
минералы не только съ поверхности окружены разными 
правильными плоскостями, они также отличаются особен¬ 
нымъ расположеніемъ внутреннихъ частицъ, отчего за¬ 
виситъ вся внутренняя и наружная Форма ихъ: таковой 
правильный видъ минераловъ называется кристаллите - 
скиліъ или кристаллоліъ *) **) и ученіе о точномъ матема¬ 
тическомъ описаніи ихъ составляетъ особенную науку, 
Кристаллографію , принадлежащую болѣе къ прикладной 
Математикѣ, нежели къ Ориктогнозіи, въ которой она толь¬ 
ко па раинѣ съ Химіею составляетъ вспомогательную 
часть ея и не можетъ одна сама по себѣ дать поводъ 
для составленія кристаллической системы, а еще менѣе 
опредѣлить виды минераловъ ***), какъ Химія нс можетъ 
одна сама по себѣ основать чисто химической системы. И 
такъ видъ минераловъ раздѣляется на наружный и вну¬ 
тренній. 

1. Наружный видъ . 

О Кристаллахъ вообще. 

Совершеннѣйшій наружный видъ примѣчается въ 
кристаллахъ , ограниченныхъ разными и симметрически 
расположенными наружными плоскостями; внутренній кри - 
сталлигескій сидъ или спайность всегда еще ограничи- 


*) Слово ію$<рч значитъ по гречески форма. 

**) Слово хфѵ$аААо$ происходитъ отъ греческаго хрѵое, стужа, и ^еЛЛѵо&аі, 
замѣрзагь. 

***) Какъ это въ новѣйшія времена сдѣлалъ Иекксръ } (1е ге§пе тіпегаі. Ра- 
гів. 1855). 
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вастся подобнымъ наружнымъ видомъ. Каждый кристаллъ 
имѣетъ внутреннее кристаллическое сложеніе, которое со¬ 
отвѣтствуетъ подобному наружному ограниченію или кри¬ 
сталлическимъ плоскостямъ. По сему каждый кристал¬ 
лическій минералъ долженъ также встрѣчаться въ кри¬ 
сталлахъ, потому что спайность доказываетъ наружный 
кристаллическій видъ, хотя до сихъ поръ онъ не былъ 
еще найденъ въ кристаллахъ, а только въ кристалличе¬ 
скомъ видѣ, какъ н. п. паулитъ , отливающій шпатъ , 
волластоиитъ , и т. д. Сила побуждающая минеральныя 
частицы къ соединенію извѣстному по химическимъ за¬ 
конамъ, тогда только въ состояніи дѣйствовать, когда онѣ 
при своемъ образованіи въ кристаллическомъ видѣ нахо¬ 
дятся въ расплавленно-жидкомъ или въ газообразномъ со¬ 
стояніи. Тѣ немногіе минералы, которымъ не свойственна 
эта кристаллообразовательная сила, называются алюрфи - 
хескилси *); по сему они показываютъ всегда твердое со¬ 
стояніе при совершенномъ отсутствіи кристаллизаціи. 

Кристаллы ограничены ровными прямолинейными 
плоскостями, которымъ даютъ названіе отъ числа угловъ; 
иногда плоскости не совершенно гладки пли блестящи, 
но струй чаты или даже выпуклы, какъ въ алліазть , у кото¬ 
раго это происходитъ отъ большей наклонности къ прео¬ 
бразованію многочисленныхъ плоскостей, между тѣмъ 
какъ струйчатая поверхность означаетъ внутреннее устрой¬ 
ство кристалловъ пли наклонность къ преимущественному 
образованію плоскостей но этому направленію, какъ н. и. 
вертикальныя струйки въ призмахъ берилла и горизонталь¬ 
ныя въ эксаэдрахъ бураго желтъзнлка и въ призмахъ гор¬ 
наго зсрусталл. Вообще плоскости въ каждомъ кристал¬ 
лѣ, но извѣстнымъ законамъ наклоненныя одна къ дру¬ 
гой, образуютъ углы. Углы эти весьма постоянны, такъ 
что они не отклоняются отъ этого закона, и по этому 
также ребра или крал кристалла всегда весьма постоян¬ 
ны; по сему въ каждомъ кристаллѣ точно наблюдается 


*) Сію во аморфтеспое происходитъ оть греческаго а отрицательнаго и 
Ііорфу, Форма, безъ формы . 
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и описывается расположеніе и состояніе плоскостей , угловъ 
и ребръ, Плоскости равныя между собою и одинаковаго 
положенія, называются одноиліенныліи , а въ противномъ 
случаѣ разпоиліенныліи. 

Тамъ, гдѣ двѣ плоскости пересѣкаются, образуется 
ребро , называемое также краеліъ; ребра по сему соста¬ 
вляютъ линіи ограниченія плоскостей и называются оЭ- 
нороднылш , если онѣ равной длины и образованы оди¬ 
наково-наклоненными плоскостями, и разнородны л іи, если 
длина ихъ различна, и углы, подъ которыми наклонены 
плоскости, не равны; онѣ называются острылш или ту- 
пыліи , если уголъ, подъ которымъ соединяются противо¬ 
положныя плоскости, менѣе или болѣе нежели 90°. Точ¬ 
ки ограниченія ребръ составляютъ углы , и для составле¬ 
нія угловъ по крайней мѣрѣ нужны три ребра, п но 
сему числу образующихъ плоскостей углы различаются 
Фиг і какъ (Фиг. 1) трегранные, четыре гран и ые, 


пятигранные и т. д. 

7 Кристаллическія Формы, ограниченныя 
одноименными плоскостями, называются 
| простыліщ н. п. эксаэдръ, ( фиг . 1 .) огра- 

. ничейный шестью одноименными квадрат¬ 


ными плоскостями или четырсграшшками, 
и гранатоэдръ ( фиг . 15 стр. 2 э)—двѣнадцатью одноимен¬ 
ными треугольниками. Формы, ограниченныя разнород¬ 


ными плоскостями, называются сложнылш; онѣ состоятъ 


изъ плоскостей, принадлежащихъ разнымъ видамъ кристал¬ 
ловъ, такъ что уже но этой причинѣ плоскости дол¬ 
жны быть разноименными, и. п. эксаэдръ, у кото¬ 


раго примѣчаются также не совершенно развитыя пло- 


Фнг. 2. 



скости октаэдра ( фиг . 2 ; о.) 

Бъ сложныхъ кристаллахъ по большей 
части преобладаютъ плоскости одной про¬ 
стой Формы и всѣ прочія подчинены имъ, 
какъ въ этомъ эксаэдрѣ плоскости октаэдра 
подчинены плоскостямъ зкеаэдра, и но сему 


сложныя Формы получаютъ названія отъ преобладающей 
(или главной) Формы. Бъ сложныхъ Формахъ подчиненныя 

2 
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плоскости, соединяющіяся съ главною, измѣняютъ ея ребра 
и углы, потому что на ребрахъ и углахъ образуются но¬ 
выя плоскости или одна или двѣ вмѣстѣ или даже бо¬ 
лѣе двухъ. Эти измѣненія составляютъ: 

1. Притупленіе> когда ребро или уголъ главной Формы 
замѣняется новою плоскостью; оно бываетъ прллюе, ког¬ 
да притупляющая плоскость одинаково наклонена ко 
всѣмъ граничащимъ плоскостямъ, образующимъ притуп¬ 
ляемое ребро или уголъ (какъ н. пр. о въ фиг. ^2.); косвен¬ 
ное же, когда притупляющая плоскость не составляетъ 
равныхъ угловъ со всѣми прилагающимися плоскостями. 

2. Пріостреніе , когда вмѣсто одной плоскости, реб¬ 
ра или угла являются двѣ измѣняющія плоско¬ 
сти, сходящіяся въ новомъ ребрѣ; плоскости 
этого измѣненія составляютъ плоскости пріостряю- 
щія А. А. и ребро новыхъ плоскостей пріостряю- 
щее ребро (фиг. 5.) 

о. Заостреніе, когда вмѣсто одного угла или 
одной плоскости являются три или болѣе пло¬ 
скостей, сходящихся въ одномъ углѣ; плоскости 
измѣняющія называются заостряющими (фиг. 4. 
1. 1. 1.); онѣ бываютъ пряхмо насажденныя па 
Фиг. 4. ребрахъ или па плоскостяхъ; ребра же 

__ этихъ плоскостей называются ребрами 

заостренія, и уголъ заостряющимъ кон- 
\ / \ цомъ или конечностью. Вообще толь- 
\/ / ко одноименныя плоскости могутъ при- 
надлежать одному и тому же измѣие- 
н ію. 


Фиг. э 



Если концы призматическихъ кристалловъ притуплены 
Фиг. 5. только одною плоскостью, то эта плоскость 

-называется конегною плоскостью , (фиг. 5). 

I 1 Кромѣ того большая часть фиг * 

\ простыхъ Формъ (н.гір. октаэдръ, //Ѵч 
! фиг. 0) измѣняется еще другимъ 

образомъ: половинное число попе- 
рсмѣнныхъ плоскостей такъ раз- \д /' / 

ширяется, что вытѣсняетъ дру- 
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Фиг. 7. 


гую половину плоскостей изъ граниченія и эта Форма такимъ 
образомъ переходитъ въ новую, имѣющую противъ нес 
вдвое менѣе плоскостей (къ тетраэдрѣ, фиг. 7, 
въ которомъ 4 плоскости 4 составляютъ 
половину 8 плоскостей о октаэдра,) и по сему 
называемую элшэдригсскою *) Формою или по¬ 
лу гранникомъ, а самая производящая или цѣль¬ 
ная именуется олоэдригсско/о **) по Брейпг- 
гаупту ***), (нетакъ правильно олюэдригеспою ,) 



или полногранникомъ. Если въ сложной Формѣ входитъ 
только ъстсертал часть числа плоскостей какой нибудь 
олоэдрической Формы, то плоскости называются тстар - 
тоэдршескиліи . 

]}ъ каждомъ кристаллѣ можно представить себѣ из¬ 
вѣстныя, чрезъ средину его проходящія линіи, вокругъ 
которыхъ всѣ плоскости кристалла расположены симме¬ 
трически. Эти линіи называются оеяліи кристалла ; онѣ 
обыкновенно соединяютъ однородныя части между собою, 
а именно средины противоположныхъ одноименныхъ пло¬ 
скостей или средины рсбръ или противоположные одно¬ 
родные углы, но въ эмнэдрическихъ Формахъ онѣ откло¬ 
няются отъ этого закона, потому что здѣсь разнородныя 
части противолежатъ другъ Другу. По разному располо¬ 
женію оси получаютъ свое названіе отъ соединяемыхъ ими 
частей; но этому существуютъ вранныя , реберныя и угловыя 
оси. Если онѣ соединяютъ однородныя части, то ихъ назы¬ 
ваютъ однородными, въ противномъ случаѣ разнородными. 

Сверхъ того раздѣляются кристаллическія Формы на 
одно — и многоосныя; одноосныя имѣютъ одну или нѣ¬ 
сколько осей, разнородныхъ по отношенію ихъ ко всѣмъ 
другимъ ея осямъ (и. пр. фиг. 5); ліногоосныл напро¬ 
тивъ того имѣютъ болѣе или менѣе многочисленныя од¬ 
нородныя оси, (какъ н. пр. въ эксаэдрѣ, фиг. 1 см. стр. 17.) 


*) Слово э.пі(эдриксг;ое происходитъ отъ греческаго Ціи, половинное 
и і8$а, основаніе, плоскость. 

Названіе омоэдрииикое происходитъ оть греческаго слова брод, и 18ра )У 
равный и плоскость, между тѣмъ какъ оммійртесюні по гречески значить 6Лод у 
цѣлый и іВуа, плоскость, т. е. половішос число плоскостей. 

***) НашіЬисЬ сіег Міисгаіо^іе. Нге&Ясп. 1356. Т. I. ра<*. 114 

2 *. 




20 


При описаніи кристалла одна ось имѣетъ вертикаль¬ 
ное положеніе и называется главною , а другія горизон¬ 
тальное и онѣ называются боковылш осями. Во всѣхъ 
многоосныхъ кристаллахъ и въ тѣхъ изъ одноосныхъ, 
которые имѣютъ нѣсколько разнородныхъ осей, каждая 
ось можетъ быть избрана главною, но въ этомъ случаѣ 
она долл; па уже остаться главною во все время описа¬ 
нія кристалла. 

Обыкновенно въ кристаллахъ каждая плоскость, каж¬ 
дое ребро и каждый уголъ имѣютъ однородную съ ни¬ 
ми противолежащую частъ и по этому обращаютъ внима¬ 
ніе, при описаніи, только на одну половину кристалла. 
Если одна изъ этихъ плоскостей измѣняется, то въ это 
время измѣняются и всѣ другія одноименныя съ нею пло¬ 
скости по однимъ и тѣмъ же законамъ; тоже должно 
разумѣть о ребрахъ и углахъ кристалловъ. Наконецъ еще 
весьма примѣчательно, что взаимное наклоненіе пло¬ 
скостей и величина вранныхъ угловъ остаются весьма по- 
стояннылш при всевозможныхъ измѣненіяхъ величины 
кристалловъ. 


КРИСТАЛЛИЧЕСКІЯ СИСТЕМЫ ВЕЙСА. 

Формы кристалловъ, отличающіяся различными зако¬ 
нами симметріи и неодинакими осями, не могутъ соеди¬ 
няться и образовать сложныхъ Формъ: по этому возмо¬ 
жно расположить всѣ кристаллическія Формы въ нѣсколь¬ 
кихъ группахъ или кристаллическихъ систеліахъ. Онѣ 
составляютъ совокупность Формъ совершенію сходныхъ 
между собою въ числѣ, положеніи и относительной вели¬ 
чинѣ осей. Формы одной и той же кристаллической си¬ 
стемы могутъ соединяться, но никогда Формы различ¬ 
ныхъ. При разсмотрѣніи положенія осей обращаютъ вни¬ 
маніе только на уголъ, подъ которымъ онѣ пересѣкают¬ 
ся между собою; уголъ можетъ быть или прямымъ или 
острымъ, а при описаніи относительной величины осей 
обращаютъ вниманіе только на равенство или неравенство 
ихъ. Всѣ кристаллическія Формы но Вейсу удобно расно- 
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лагаются въ шести системахъ, которыя принимаются 
и другими минералогами, но означаются ими другими на¬ 
званіями: 


1. Правильная система по Вейсу, тессеральпал *) но 
Мосту и Нау ліану, отличается тѣмъ, что три однород¬ 
ныя оси ея взаимно пересѣкаются подъ прямыми угла¬ 
ми, какъ и. п. въ эксаэдричсскихъ кристаллахъ плавико¬ 
ваго шпата; всѣ другія Формы этой системы происхо¬ 
дятъ отъ эксаэдра (фиг. 1 см. стр. 17) или правильна¬ 
го октаэдра (фиг. 6 см. стр. 18). 

2. Двухъ - и - одноосная сис/псліа по Вейсу, пиралш - 
далъная по Мосу, тетрагональная по Науліану, включа¬ 
етъ въ себѣ всѣ Формы, въ которыхъ три оси взаимно 
пересѣкаются подъ прямыми углами; двѣ изъ нихъ одно¬ 
родныя, а третья разнородна и принимается за главную; 
она можетъ быть короче или длиннѣе боковыхъ осей; осно¬ 
ваніе или разрѣзъ образуетъ квадратъ или симметрическій 
октогонъ, произшедиіій изъ него, какъ н. п. въ квадрат¬ 
номъ октаэдрѣ циркона (фиг. 6) н въ квадратной призмѣ съ 
горизонтальной конечною плоскостью въ апофиллиттъ , 
(фиг. 5 см. стр. \ 8). 

3. Трехъ -и одноосная система по Вейсу, ролібоэдригеская 
по Мосу, эксагоналъная по Науліану, отличается тѣмъ, что 
въ пей четыре оси, изъ которыхъ три однородныя бо¬ 
ковыя оси, лежащія въ одной плоскости, пересѣкаются подъ 
углами 60°, четвертая же или главная (вертикальная) ось, 
разнородная съ ними, пересѣкаетъ каждую изъ нихь подъ 


прямымъ угломъ, какъ н. п. въ эксагональномъ додска- 
Фнг. 8. эдрѣ кварца, (фиг. 8.) основанія котораго 



составляетъ правильный оксагонъ. 

4. Одно -и одноосная систеліа по Вейсу, 
ортотипная по Мосу или ролібигеская но 
Науліану, въ которой три разнородныя 
оси пересѣкаются взаимно подъ прямыми 
углами, какъ н. п. въ ромбическомъ октаэ- 


*) Слово ыооаред значитъ четырестороішыіі: а по латипи Іеззега называет¬ 
ся кубъ. 
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Фиг. 9. 



дрѣ (фиг. 9.) стьры и арагонита ; горизон¬ 
тальный разрѣзъ составляетъ у всѣхъ про¬ 
стыхъ Формъ этой системы ромбъ или ром¬ 
боидъ, но обыкновенно преобладаютъ приз¬ 
мы и гораздо рѣже встрѣчается ромбическій 
октаэдръ. 

5. Двухъ — и одночленная система по 
Бейсуу элшортотипная *) по Мосу или люно - 
клииоэдригескал **) по Нау ліану , отличается 
тремя разнородными осями, изъ которыхъ 


двѣ пересѣкаются подъ косыми углами, а третья пересѣ¬ 
каетъ ихъ подъ угломъ 90°, ***) или двѣ оси пересѣ¬ 
каются йодъ угломъ 90°, а третья съ ними подъ косымъ 


углозіъ, какъ н. п. въ двухъ—и одночленномъ октаэдрѣ 
Ф г 10 авгита и^пистацита, (фиг. 10.) 

б. Одно — и одночленная слстеліа по Вей - 


/і\\ с Уч аиортотиппал ****) по Мосуимхтрикли - 

/ е у ° но-эдрическал +) по Нау ліану, въ которой 

1 I "X три разнородныя оси пересѣкаются взаимно 
Х^чХХ;Г/ подъ косыми углами, какъ и. п. въ одно—и- 
XV / / одночл ениомъ октаэдрѣ (фиг. 11) или въ призмѣ 

его (фиг. 12.) съ одною парою Ф» г - и. 


Фиг. 12. 



октаэдрическихъ плоскостей 
(1), какъ въ аксииитго . 

і. Правильная система. 
а) ОлоэЪригескіл фор.пы . 

1. Эпсаэдрь или пубъ } Ф\іѵ. 1, стр. 17. 

Ограниченъ б правильными, 



*) Слово происходить отъ греческаго у/и, половинное, ор&од у прямой и 
Хѵяод, видъ, Форма. 

**) Слово происходитъ отъ греческаго цоѵод, одинъ и у.Аіѵы у клоняю, но 
тому что одна ось косвенно наклонена, к 18$а } основаніе тѣла. 

***) Различіе пересѣченія осей служило поводомъ составить изъ этихъ минера¬ 
ловъ седьмую кристаллическую систему, имѣющую однакоже только однаго 
представителя, иск) ствсііно приготовленную подосѣриокпслую известь. 

****) Слово происходить отъ отрицательнаго а, и ор&од хѵяод, прямой видъ. 

-}*) Слово происходитъ отъ пли т$ид ; три, и хАіѵо } клоняю. 
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квадратными плоскостями, имѣетъ 12 однородныхъ ребръи 8 однород¬ 
ныхъ треграиныхъ угловъ; концы осей находятся въ срединахъ плоско¬ 
стей и образуютъ октаэдрическія оси. ГГрисокращеиін октаэдра про¬ 
исходитъ таблица, отъ удлиненія его правильная призма. Эксаэдръ 
переходитъ чрезъ притупленіе угловъ въ правильный октаэдръ (фиг. 


Фиг. 13. 



13. о), чрезъ притупленіе ребръ въ гранатоэдръ 


(фиг. 14. і;), а чрезъ притупле¬ 
ніе перемѣнныхъ угловъ въ те- 


Фиг. 14. 


траэдръ. Сюда принадлежатъ эк- 
саэдры свинца ? сѣрнаго колгсдапа, 
каменной соли, 

2. Правильный Октаэдръ, (фит, б, 
см. стр. 18.) 



Ограниченъ 8 равносторонними треугольными плоскостями, 
имѣетъ 12 однородныхъ ребръ н 6 четыреграиныхъ, одно¬ 
родныхъ угловъ, наклоненіе двухъ ребръ въ углѣ 90°, а двухъ 
плоскостей въ ребрѣ := 109° 28' Чрезъ притупленіе октаэдрическихъ 
угловъ происходитъ эксаэдръ (фиг. 13.), чрезъ притупленіе ребръ 
гранатоэдръ, (фиг. 15.) Сюда принадлежатъ октаэдры плавиковаго 
шпата , ліагнитнаго желѣзняка , алліаза. Октаэдръ и эксаэдръ часто 
въ соединеніи между собою н плоскости одной Формы притупляютъ 
углы другой. Если же притупляющія Формы такъ велики, что каж¬ 
дыя двѣ имѣютъ общую точку прикосновенія, то это соединеніе на¬ 
зывается среднею Формою между октаэдромъ и эксаэдромъ, (кубо¬ 
октаэдромъ), какъ н. п. въ свинцоволіъ блескѣ. 


3. Гранатоэдръ или правильный Додекаэдръ , (фиг. 15.) 


Фиг. 15. 



Ограниченъ 24 равными и подобными ромбиче¬ 
скими плоскостями, имѣетъ 12 равныхъ однородныхъ 
ребръ и 14 двоякихъ угловъ, отъ 109° 28' н 70° 
52 х , 6 четыреграиныхъ, одпореберныхъ и 8 тре- 
граниыхъ, одпореберныхъ. Чрезъ притупленіе ребръ 
эксаэдра фиг. 14 происходитъ гранатоэдръ, такъ, что 
четырегранные углы этого соотвѣтствуютъ эксаэдри- 


ческнмъ плоскостямъ, треграиные октаэдрическимъ плоскостямъ. 


по сему чрезъ притупленіе первыхъ происходитъ эксаэдръ, чрезъ 
притупленіе вторыхъ октаэдръ. Сюда принадлежать кристаллы вели- 
сы, алліаза , салюроднаго золота. 
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и, *Лсйцитоэдръ,Икоситессараэдръ *) или Трапеирэдръ, (фпг. 16.) 

Фиг. 16. Ограниченъ '24 равными и подобными транецои- 

далміымн плоскостями, имѣетъ 48 двоякихъ ребръ, 
два въ каждой плоскости соединяющіяся длиннѣйшія 
н два короче ихъ, углы 26 троякихъ, 6 одпоребер- 
по-чстыреребсрпыхъ па концахъ осей, 12 снмме- 
трическн-четыререберныхъ, и 8 одиореберио-тре- 
реберныхъ. Плоскости эпсаэдра являются на ико- 
сптессараэдрѣ чрезъ притупленіе одиореберпо - четыререберныхъ 
угловъ, плоскости октаэдра чрезъ притупленіе тререберпыхъ н гра- 
нато-эдрнческія чрезъ притупленіе спмметрическіі-четыреребсрпыхъ 
угловъ. Кристаллы этой Формы встрѣчаются въ лейцитѣ , п по се¬ 
му называются лейцнтоэдраміі, также въ велисѣ , аналцилт . 



5. Тріакисъ-октаэдръ или пиралтдалъиый Октаэдръ, (фиг. 17.) 
Фиг. 17. Ограниченъ 24 равными и подобными треуголь¬ 

ными плоскостями, 36 ребръ двоякихъ, 12 длиннѣй¬ 
шихъ (ребра октаэдра) и 24 ребра короче ихъ, но 
три соединяющіяся (ребра гранато-эдра); углы также 
двоякіе, 6 осьміігранныхъ октаэдрическихъ и 8 од- 
іюреберпо-трегранныхъ эксаэдрическнхъ. Плоскости 
правильнаго октаэдра притупляютъ натріл кпсъ-октаэдрѣ 
углы трсреберные, плоскости граиатоэдра ребра длиннѣйшія и пло¬ 
скости нкосптессараэдра короткія ребра. Онъ встрѣчается въ кри¬ 
сталлахъ свинца , сѣрнаго колчедана, красной ліѣдной руды, плави¬ 
коваго шпата. 



6. Тетракисъ-эксаэдръ или пиралшдалъпый Кубъ. 

Ограниченъ 24 равными и подобными, равнобедренно тресто- 
рошіымп плоскостями, ребра двоякія, 12 длиннѣйшихъ, лежащихъ какъ 
ребра эксаэдра и 24 кратчайшихъ расположенныхъ подобно ре¬ 
брамъ граиатоэдра, 12 угловъ двоякихъ, 6 симметрически одпородио- 
четыререберныхъ, октаэдрическихъ и 8 симметрпческн-шестнре- 
берпыхъ кубическихъ. Оиъ происходитъ чрезъ иріостреніе ребръ 
эксаэдра, н главная его Форма имѣетъ видъ кубическій или граиа- 
тоэдрическій, смотря по тому, бываютъ ли длиннѣйшія ребра ту¬ 
пѣе короткихъ или острѣе ихъ. Первыя могутъ быть разсматривас- 


’) По Лрсйтгаунту (1. с. I. рад. 105.) надобно писать ИкоситсссараэЪръ 
т. с. 24-грашшкъ, потому что ІІкоситстраэдръ значитъ 24 октаэдра. 
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мы какъ октаэдры, на плоскостяхъ которыхъ возвышаются четыре- 
гранныл пирамиды (пирамидальный кубъ фиг. 17), послѣднія какъ грапа- 
тоэдры съ переломленными плоскостями по поперечной діагонали. Онъ 
находится въ плавиковоліъ шпатѣ , аллшзѣ , золотѣ , серебрѣ , ліѣди. 



Фиг. - 18 . 7. Эпсаписъ-октаэдръ , фиг . 18. 

Ограниченъ 48 рапными и, подобными, разно- 
бедренно - тресторошіымп плоскостями, 72 ребра 
троякихъ, 24 длиннѣйшихъ, лежащихъ подобно ре- 
брамъ граиатоэдра и 24 кратчайшихъ, по два со¬ 
отвѣтствующихъ одному переломленному ребру эк- 
саэдра и короткимъ ребрамъ икоснтессараэдра, и 24 среднихъ, изъ 
которыхъ по два соотвѣтствуютъ одному переломленному ребру октаэ¬ 
дра нлп длиннымъ ребрамъ икоснтессараэдра. Углы 26 симметрическіе, 
6 8-реберные (октаэдрическіе), 8 6-реберпые (кубическіе), 12 4-ре- 
берпые, соотвѣтствующее симметрически-четырехъ-ребернымъ угламъ 
икоснтессараэдра. Между простыми Формами онъ содержитъ самое 
большое число плоскостей и представляетъ какъ бы всѣ Формы 
правильной системы, соединенныя въ одной; плоскости эксакисъ-ок- 
таэдра раздѣлены троякимъ образомъ, въ 6 но 8 соединяющіяся 
(эксаэдрическія), въ 8 по 6 соединяющіяся (октаэдрическія) и въ 
12 по 4 соединяющіяся (гранатоэдрическія), такъ что чрезъ приту¬ 
пленіе первыхъ происходитъ эксаэдръ, вторыхъ октаэдръ, а тре¬ 
тьихъ гранатоэдръ. По сему также извѣстны, какъ у предъидуіцей 
Формы, уже 9 разныхъ видовъ эксакисъ-октаэдра, изъ которыхъ нѣ¬ 
которые имѣютъ Форму граиатоэдра, другіе октаэдра пли эксаэдра, 
на плоскостяхъ которыхъ построены разныя 4—,С—или 8 — 
грапныя пирамиды. Кристаллы встрѣчаются въ плавшювольъ шпатѣ , 
веписѣ , сѣрполіъ колгеданѣ . * 


/ 5 . ЭліиэЪрихеспіл форліы . 

8. Тетраэдръ , фиг . 7, см. стр. 19. 

Ограниченъ 4 равными и подобными, правилыю-тресторонны- 
ми плоскостями, имѣетъ 6 ребръ однородныхъ и 4 угла однород¬ 
ныхъ треграпиыхъ; онъ происходитъ изъ октаэдра, когда попере¬ 
менныя плоскости послѣдняго разшнряются и вытѣсняютъ изъ 
ограниченія другія имъ параллельныя: по сему октаэдръ состоитъ 
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изъ двухъ тетраэдровъ. Плоскости тетраэдра соотвѣтствуютъ на эк- 
саэдрѣ поперемѣішымъ его угламъ н на грапатоэдрѣ попеременнымъ 
его треграшіымъ угламъ ; и такъ плоскости эксаэдра являются 
какъ притупленія ребръ тетраэдра и плоскости граиатоэдра какъ за¬ 
остренія угловъ тетраэдра; кристаллы подобные часто встрѣчаются 
въ блеклой руда, пип ссрсбрлноліъ блескѣ , въ другихъ минералахъ 
въ соединеніи съ олоэдрпческими Формами, и. п. съ эксаэдромъ въ 
борацитѣ, съ октаэдромъ въ алліазѣ . 

9. Тріаписъ-тстраэдръ или пиралиідильпый Тетраэдръ . 

Ограниченъ 12 равными и подобными, равнобедренными тре- 
сторонными плоскостями, имѣетъ 18 двоякихъ ребръ, 6 длиннѣй¬ 
шихъ, лежащихъ какъ ребра тетраэдра и 12 кратчайшихъ, соста¬ 
вляющихъ на каждой плоскости тресторонную пирамиду; углы 
двоякіе, 4 симметрическн-шестиреберные, лежащіе какъ углы те¬ 
траэдра п 4 тререберныхъ, лежащихъ на срединѣ плоскостей те¬ 
траэдра. Онъ составляетъ икоснтессараэдръ, плоскости котораго 
вытеснены до половиннаго числа п встрѣчается въ кристаллахъ се¬ 
ребрянкой руды у въ борацитѣ , цинковой обліанкѣ. 


10. Трапсцоидъдодекаэдръ или Деліпоидъдодскаэдръ (фиг. 19.) 

Ограниченъ 12 равными и подобными енмме- 
Фнг. 19. 1 1 

трическими трапецоидами, раздѣленными на четы- 

ре трегранпыя системы плоскостей, изъ которыхъ 
/\ \ каждая лежитъ на одной тетраэдрической плоско- 

сти. Опъ происходитъ уничтоженіемъ половиннаго 
ѴУ / числа плоскостей тріакисъ-октаэдра, и плоскости 

\У тетраэдра соотвѣтствуютъ тупымъ трсребериымъ 
угламъ трапецоидъдодекаэдра. Онъ находится въ се¬ 
ребряной рудѣ, борацитѣ , цинковой обліанкѣ . 

11 . Эксакисгтетраэдръ , псрсЗолілснпът пиралшдалъный Те¬ 

траэдръ у или Дитріакисътетраэдръ (фиг. 20.) 

Ограниченъ 24 разиоребериыми треуголыіы- 

Фиг. 20. , 

ми плоскостями, расположенными въ 4 шестнграи- 


Фиг. 20. 



пыя системы плоскостей, имѣетъ 36 троякихъ 
ребръ, 12 длиннѣйшихъ, лежащихъ какъ ребра 
тріакисътетраэдра, 12 среднихъ, лежащихъ какъ 
переломленныя ребра тетраэдра и 12 кратчай¬ 
шихъ, лежащихъ какъ ребра трапецоидъ-додекаэдра, 
(см. фиг. 19); угловъ 14 разіюреберныхъ, 4 тетраэ- 
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дрнческихъ 6-реберныхъ, 4 б-ребериыхъ на срединѣ плоскостей те¬ 
траэдра, и б ^-реберныхъ, сходящихся на срединѣ тетраэдрическихъ 
переломленныхъ ребръ; онъ составляетъ тріакисътетраэдръ съ пере¬ 
ломленными плоскостями и трапецондъдодекаэдръ съ переломленны¬ 
ми по длиной діагональ плоскостей. Чрезъ притупленіе длинныхъ 
тупыхъ ребръ эксакисътетраэдра происходитъ трапецондъдодекаэдръ, 
а чрезъ притупленіе короткихъ тупыхъ ребръ тріакисътетраэдръ. 
Кристаллы его находятся въ блеклой серебряной рудѣ, борацитѣ, 
алмазѣ. 


12. ПаргппозЪръ или петпагоиалъиый Додекаэдръ, (фиг. 21.) 

Фиг* 21. Ограниченъ 32 равными и подобными симме¬ 

трически- 5-уголыіыми плоскостями, раздѣленны¬ 
ми на б паръ, изъ которыхъ по 2 н 2 соотвѣт¬ 
ствуютъ другъ другу; ребръ двоякихъ, б главныхъ, 
происходящихъ отъ пересѣченія плоскостей, ка* 
сающихся между, собою длинными боками, и 24 
боковыхъ ребръ, образующихъ другія стороны 
плоскостей; онъ происходитъ изъ тетракнсъэксаэдра чрезъ вытѣ¬ 
сненіе половинныхъ его плоскостей и чрезъ разширспіе другихъ 
поиеремѣнныхъ плоскостей; пнрптоэдръ происходить изъ эксаэдра 

чрезъ косвенное притупленіе ребръ, (фиг. 22, въ ко- 
Фнг. 22. и 

тором р. р. означаютъ плоскости ііпрнтоэдра, а с 
плоскости эксаэдра); изъ октаэдра чрезъ пріостре- 
иіе угловъ, такъ что плоскости пріостряющія на¬ 
саждены на попсремѣниыя октаэдрическія ребра; 
наконецъ изъ грапатоэдра чрезъ пріострсиіе че- 
тыререберныхъ угловъ, такъ что пріостряющія 
плоскости насаждены на по перемѣнныя пары пло¬ 
скостей. Среднюю Форму между октаэдромъ и шіріітоэдромъ составляетъ 
Икосаэдръ или Октаэдропнритоэдръ (фиг. 23.) 
Фиг. 25. съ 12 равнобедрсно-и 8 правилыю-тресторон- 
пыми плоскостями, и по сему различающійся отъ 
правильнаго геометрическаго икосаэдра, (о о озна¬ 
чаютъ октаэдрическія, а р. р. пирнтоэдрнческія 
плоскости.) Онъ преимущественно встрѣчается въ 
сѣрноліъ колгедапѣ и по этому называется пирн- 
тоэдромъ; также въ буромъ желѣзнякѣ. 
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13 . Диплопиритоэдръ или Трапецоидъ-дидодекаэдръ пли пере - 

лолілспиый Пиритоэдръ, (фиг. 24.) 

Фиг. 24. Ограниченъ 24 равными и подобными несимме- 

трпческими трапецоидами; плоскости составляютъ 12 

с \ Г,а Р Ъ ИЛОСКОСТеЙ, СООТВѢТСТВУЮЩИХЪ ПЛОСКОСТЯМЪ 1111- 

ритоэдра, и происходят!» отъ этихъ плоскостей пере- 

\_I / / ломленныхъ по направленію діагонали. Ребра 48 троя- 

ѴДЗ/ кнхъ, изъ которыхъ 12 короткихъ, острыхъ соот¬ 
вѣтствующихъ переломленнымъ главнымъ ребрамъ пнрнтоэдра, 12 
длинныхъ тупыхъ, соотвѣтствующихъ діагоналямъ плоскостей ннрп- 
тоэдра, и 24 короткихъ тупыхъ соотвѣтствующихъ подчиненнымъ бо¬ 
ковымъ ребрамъ пнрнтоэдра; углы также трояки, б снмметрическн-4- 
ребериые на концахъ октаэдрическихъ осей, 12 ііесимметрнческн- 
4 - реберные и 8 равноребсрпо-5-реберпые. Днплопнритоэдръ соста¬ 
вляет!» эксакнсъ-октаэдръ, плоскости котораго вытѣснены до поло¬ 
виннаго ихъ числа. Онъ находится въ стьриоліъ колгедашъ и ковалъ- 
товоліъ блескѣ . 

Двухъ-Н-ОДНООСНАЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

«. Олоэдрихескіл форліы . 

1. Квадратный Октаэдръ, (фиг. 25.) 

Фиг. 25. Ограниченъ равными и подобными, равно- 

бедрешю — треугольными плоскостями, имѣетъ 
/ „іх. 12 ребръ двоякихъ, 8 конечныхъ и 4 боко- 
выхъ; 6 угловъ также двоякихъ, 2 чстырегран- 
ч \\ / у' пыхъ однореберныхъ конечныхъ и 4 четыре- 
гранныхъ симметрическихъ боковыхъ; разрѣзъ 
чрезъ пораллельныя конечныя ребра есть равный и подобный ромбъ 
и такихъ разрѣзовъ два, а разрѣзъ чрезъ боковыя ребра или чрезъ 
основаніе составляетъ квадратъ ; что и послужило поводомъ къ 
названію октаэдра квадратнымъ. Главная ось соединяетъ конечные 
углы; она бываетъ или короче или длиннѣе боковыхъ осей: по 
этому встрѣчаются многіе виды квадратныхъ октаэдровъ, которые 
называются тупыми (см. фиг. 25) ; если главная ось короче боковыхъ, 




29 


и острыми (см. фиг. 26), если она длиннѣе ихъ. Тѣ 
имѣютъ болѣе тупыхъ конечныхъ и болѣе острыхъ 
боковыхъ ребръ; эти напротивъ того болѣе ос¬ 
трыхъ конечныхъ и болѣе тупыхъ боковыхъ ребръ. 
Между обоими въ серединѣ находятся правильный 
октаэдръ, въ которомъ не существуетъ никакого раз¬ 
личія осей. Въ отношеніи положенія плоскостей при 
одинакомъ положеніи осей существуютъ два разряда 
квадратныхъ октаэдровъ, 1) такіе, плоскости кото¬ 
рыхъ расположены такъ, что онѣ пересѣкаютъ вмѣс¬ 
тѣ обѣ боковыя оси и по сему концы боковыхъ осей 
лежатъ въ боковыхъ углахъ (октаэдръ перваго раз¬ 
ряда,) и 2) такіе, плоскости которыхъ пересѣкаютъ одну боковую ось и 
идутъ параллельно съ другою н по сему концы боковыхъ осей ле¬ 
жатъ въ срединахъ боковыхъ ребръ (октаэдръ втораго разряда). 

Каждый квадратный октаэдръ, разсматриваемый какъ главный 
октаэдръ, переходитъ чрезъ прямое притупленія конечныхъ ребръ 
въ болѣе тупой или болѣе острый и чрезъ иріостреніе боковыхъ 
въ слѣдующій болѣе острый или мѣнѣе тупой ; чрезъ притупленіе 
боковыхъ ребръ главнаго квадратнаго октаэдра происходитъ первая , ) 
чрезъ притупленіе боковыхъ угловъ вторая квадратная призма . 

Квадратные октаэдры различныхъ угловъ встрѣчаются въ оло¬ 
вянномъ камнѣ , цирконѣ, анатазѣ, тунгштейнѣ и т. д. 

2. Квадратныя Призліы , фиг. 27. и 28.) 

Фиг. 27. Такъ называются прямоуголъ- Фиг. 28. 

но-чстырееторошіыя призмы съ 
квадтратнымъ основаніемъ*, суще¬ 
ствуютъ ихъ два рода, плоскости 
которыхъ всегда параллельны глав¬ 
ной оси, боковыя же оси соеди¬ 
няютъ протпволѣжащія ребра од¬ 
но съ другимъ ( і первая квадратная 
призма) (фиг. 27.) или средины про¬ 
тиволежащихъ плоскостей одну съ 
другою ( вторая квадратная призма) (фиг. 28). Плоскости первой 
прямо притупляютъ боковыя ребра основнаго октаэдра, а плос¬ 
кости второй боковые углы его ; но во всякомъ случаѣ пло¬ 
скости основной Формы заостряютъ ихъ концы, заостряющія 





Фиг. 26. 
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точечныя плоскости въ призмахъ перваго разряда бываютъ на¬ 
саждены на плоскостяхъ призмы (фиг. 27), а въ призмахъ втора- 
го разряда на ребрахъ призмы , (фиг. 28). При соединеніи обѣихъ 
призмъ между собою плоскости призмъ одного рода притупля¬ 
ютъ ребра другаго, какъ иногда въ 'двойникахъ. При сокращеніи 
призмы съ прямо - насажденною конечною плоскостью обра¬ 
зуется квадратная таблица. Призмы эти встрѣчаются въ кристал¬ 
лахъ везувіана , циркона , рутила , а квадратная таблица въ урановой 
слюдкѣ . 

3. Квадратный Діоктаэдръ, фиг. 29. 

Ограниченъ 16 разіюсторопными треугольны¬ 
ми плоскостями, 24 ребръ троякихъ, 8 конеч¬ 
ныхъ болѣе острыхъ лежатъ какъ конечныя ребра 
квадратныхъ октаэдровъ перваго разряда, 8 конеч¬ 
ныхъ болѣе тупыхъ лежатъ какъ конечныя ребра 
октаэдровъ втораго разряда, а 8 боковыхъ раз¬ 
ныхъ между собою; углы также троякіе, неравно- 
реберные, 2 четырехъ — н четырерсберпые конеч¬ 
ные, а 4 болѣе острые н 4 болѣе тупые двухъ —и 
двуреберные боковые углы; квадратный діоктаэдръ 
можетъ быть принятъ какъ квадратный октаэдръ съ 
переломленными по діагоналямъ плоскостями.Относи¬ 
тельно длины главной оси къ боковымъ существуютъ 
также острые и тупые діоктаэдры. Плоскости діоктаэдрическія встрѣ¬ 
чаются только въ соединеніи съ плоскостями другихъ Формъ въ 
оловяпноліъ калит , цирко/т и скаполитѣ . 

4. Осълшсторонпыл призліы. 

Ограничены осьмьто, съ главною осью параллельными плокостя- 
ми, имѣютъ двоякія боковыя ребра, попеременно болѣе острыя 
и болѣе тупыя; горизонтальный разрѣзъ составляет ь симметрическій 
квадратный октогонъ, какъ и въ квадратномъ діоктлэдрѣ, къ кото¬ 
рому опѣ состоять въ томъ же отношеніи, какъ квадратная приз¬ 
ма къ квадратному октаэдру. Опѣ происходлть изъ квадратнаго 
діоктаэдра чрезъ притупленіе всѣхъ боковыхъ ребръ. Конечная плос¬ 
кость обыкновенію горизонтальна, или па пен примѣчаются окта¬ 
эдрическія плоскости. Редко встрѣчаются эти призмы въ оловлн- 
ноліъ калит н апофиллшпѣ . 


Фиг. 29. 
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$.) Эліиэдрическія форліы. 

5. Квадратный Тетраэдръ. 

Составляетъ одноосный тетраэдръ съ квадратнымъ среднимъ 
разрѣзомъ; правильный тетраэдръ имѣетъ подобный разрѣзъ, но 
есть равноосный; онъ впрочемъ на подобіе этого происходить изъ 
квадратнаго октаэдра; углы и ребра квадратнаго тетраэдра зависятъ 
отъ угловъ н ребръ квадратнаго октаэдра, по сему существуютъ 
также острые п тупые квадратные тетраэдры, смотря по тому, 
главная лн ось короче или длиннѣе боковыхъ. Онъ находится въ 
лпьдноліъ колчеданѣ и эдангтонитѣ. 


6. Квадратный Диплотетраэдръ или тетрагональный Скалено - 

фиг. 50. 


эдръ, 


Фиг. 50. 


Ограниченъ осьмыо равными и подобными разно- 
сторонными треугольниками , такъ что по 2 рас- 
( положены на плоскости квадратнаго тетраэдра, и 4 
въ одномъ, а 4 другіе въ другомъ концѣ соединя¬ 
ются въдвухъ-п двуреберное конечное острее; онъ 
происходить изъ діоктаэдра въ томъ случаѣ, когда 
попеременныя, въ однородныхъ конечныхъ ребрахъ 
пересѣкающіяся пары плоскостей такъ разшнраістся, 
что вытѣсняютъ изъ ограниченія всѣ другія, имъ параллельныя; 
плоскости его слѣдовательно не параллельны. Онъ походить на 
тетраэдръ, каждая плоскость раздѣлена на двѣ п по этому назы¬ 
вается также переломленнымъ тетраэдромъ или дипло -тетраэдромъ. 
Онъ находится въ лпьдноліъ колчеданѣ , хотя въ подчиненномъ 
видѣ. 



III. ТРЕХЪ- и одно-осная СИСТЕМА. 
а) Олоэдричсскіл форліы . 

1 Діэксаэдръ или эксагональный Додекаэдръ, шссттленналдвойная 
Пиралшда Вейса, фиг. 8, см. стран. 21. 

Ограниченъ 12 равнобедренными треугольными плоскостями, 
по шести изъ нихъ находятся на одномъ концѣ, а по шести на 
другомъ; ребра двоякія, 12 конечныхъ, равныхъ, (6 верхнихъ и б 
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ппжпихъ) н б боковыхъ, лежащихъ въ одной плоскости или въ о- 
снованііі; углы двоякіе, 2 шестигранныхъ равиореберііыхъ, конеч¬ 
ныхъ, и б четыреграпиыхъ, симметрическихъ боковыхъ*, разрѣзъ 
чрезъ боковыя ребра представляетъ правильной шестиугольникъ и 
называется основаніемъ; разрѣзъ чрезъ конечныя ребра троякій, 
но всегда равный н подобный ромбическій. Главная ось въ отноше¬ 
ніи длины къ боковымъ осямъ бываетъ то болѣе, то менѣе послѣд¬ 
нихъ : по этому то существуетъ множество различныхъ діэксаэ- 
дровъ, которые какъ квадратные октаэдры называются острыми и 
тупыми. По положенію плоскостей раздѣляются они на діэксаэдры 
перваго и второго разряда, которые различаются тѣмъ, что первый 
разрядъ состоитъ изъ діэксаэдровъ, плоскости которыхъ падаютъ 
на плоскости главнаго эксаэдра, а второй разрядъ состоитъ 
изъ тѣхъ, плоскости которыхъ надаютъ па конечныя ребра главна¬ 
го діэксаэдра. Каждый діэксаэдръ, принятый за главный, чрезъ 
притупленіе конечныхъ ребръ переходитъ въ діэксаэдръ второго раз¬ 
ряда, который относительно къ главному діэксаэдру составляетъ бо¬ 
лѣе тупой, а чрезъ пріостреніе боковыхъ ребръ болѣе острый. Чрезъ 
вытѣсненіе попеременныхъ верхнихъ и нижнихъ плоскостей происхо¬ 
дитъ ромбоэдръ (фиг. 35), чрезъ вытѣсненіе половины двухъ проти¬ 
волежащихъ верхнихъ и нижнихъ плоскостей днтріоэдръ (см. ниже 
фнг. 55), чрезъ притупленіе боковыхъ ребръ его происходитъ пер¬ 
вая, и чрезъ притупленіе боковыхъ угловъ вторая правіілыіо-інестн- 
сторонная призма; чрезъ значительное притупленіе конечныхъ ребръ 
— вмѣстѣ съ сокращеніемъ главной оси — діэксаэдричсскал таблица. 
Вообще діэксаэдры имѣютъ различныя отношенія въ углахъ и рѣд¬ 
ко совершенно кристаллизованы въ кварить. 


2. Правильнаго сап истороппал Призліа } фиг. 31. 


Фнг. 31. 



Равнореберно- б-сторопиая призма, боковыя плос¬ 
кости которой всѣ одноименныя и углы боковыхъ 
ребръ — 120°; существуютъ двѣ таковыхъ призмъ, 
между собою совершенно равныхъ н подобныхъ; 
онѣ отличаются только противнымъ положеніемъ бо¬ 
ковыхъ плоскостей одна отъ другой; но эти плос¬ 
кости одной притупляютъ боковыя ребра другой. Бо¬ 
ковыя плоскости первой являются па главномъ діэкса- 
эдрѣ (Р. Р. Р.) какъ притупленіе боковыхъ ребръ, (фнг. 
51.), тѣ другой какъ притупленія боковыхъ угловъ 




и плоскости главнаго діэксаэдра насаждены въ первой на боковыя 
ребра, во второй па боковые углы. Эти двѣ призмы соединяются 
между собою н составляютъ равіюреберію-12-стороипюю призму, 
которая чрезъ повторенное притупленіе боковыхъ ребръ дѣлается 
цилиндрическою , а чрезъ сокращеніе главной оси переходить въ 
6-стороннюю таблицу съ прямо насажденной конечной плоскостью 
или въ соединеніи съ плоскостями діэксаэдра образуетъ діэксаэдрн- 
ческую доску, кристаллы встрѣчаются въ кварцѣ. 

3. Дидодекаэдръ. 

Ограниченъ равными и подобными равносторонними, треуголь¬ 
ными плоскостями, образующими двойио- 12-стороишою пирамиду, 
плоскости одной насаждены па плоскости другой; ребръ 36 троя¬ 
кихъ, 24 попеременно лежащихъ, тупѣе другихъ, 12 боковыхъ 
ребръ лежащихъ въ одной плоскости и равныхъ между собою; 
глы троякіе, 2 • двѣнадцати граи пыхъ конечныхъ симметрическихъ, 
6 четыреграниыхъ симметрическихъ первыхъ боковыхъ, и 6 че¬ 
тырехгранныхъ симметрическихъ вторыхъ боковыхъ или въ среди¬ 
нѣ между ними лежащихъ. Основаніе составляетъ симметрическій 
додекагопъ, разрѣзы двухъ противолежащихъ конечныхъ ребръ ром¬ 
бы. Онъ иногда встрѣчается въ бериллѣ , обыкновенно съ дидоде¬ 
каэдромъ. 

4. Двѣпадцатистороптл Призліы. 

Ограничены двѣнадцатью плоскостями, параллельными съ глав¬ 
ною осью, имѣютъ ребра двоякія, 6 острыхъ и 6 тупыхъ; эти приз¬ 
мы встрѣчаются обыкновенно въ соединеніи иногда съ одною , 
ногда съ обѣими ніестнсторонними пирамидами въ бериллѣ } апа~ 
титѣу дихроитѣ. 

р) Элтэдрихеспсл форліы. 

5. Ролібоэдръ , фиг. 32 и 33. 

Фиг. 32. Ограниченъ 6 равными н подобны¬ 

ми, ромбическими плоскостями, изъ 
которыхъ три одинаково аклопгны 
къ одному, а три къ другому концу; 
ребра двоякія, 6 конечныхъ, три на 
одномъ и три па другомъ цѣ по- 
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Фиг. 33. 
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перемѣнно лежащихъ и 6 боковыхъ, не лежащихъ въ прямой ли¬ 
ніи, но образующихъ зигзагъ; углы также двоякіе, 3 трегран- 
ныхъ, одиоребериыхъ, лежащихъ на обоихъ концахъ, въ кото¬ 
рыхъ плоскости соединяются подъ одииакими углами, 6 треграиныхъ, 
разноребериыхъ боковыхъ, въ которыхъ плоскости соединяются 
.подъ разными углами, но также образуютъ при основаніи ромбоэ¬ 
дра зигзагъ; изъ нихъ три приближены къ верхпему, а три къ 
нижнему концу. Относительно величины угловъ ребръ различают¬ 
ся тупые (фиг. 53) и острые (фиг. 55) ромбоэдры, въ тѣхъ конеч¬ 
ныя ребра болѣе, въ этихъ менѣе прямаго угла и по сему въ 
тѣхъ боковыя ребра болѣе острыя, а въ этихъ болѣе тупыя; са¬ 
мая же Форма плоскостей равнымъ образомъ измѣняется. 

Ромбоэдръ происходитъ изъ діэксаэдра, если поперемѣнныя плос¬ 
кости (три верхнія и три мнжнія имъ параллельныя) послѣдняго раз- 
шнрлясь, вытѣсняютъ остальныя изъ ограниченія; онъ составляетъ 
діэксаэдръ, у котораго половинное число плоскостей вытѣснялось 
и переходить обратно въ діэксаэдръ чрезъ косвенное притупленіе 
боковыхъ угловъ, такъ что эти притупляющія плоскости простира¬ 
ются съ концовъ верхняго и нижняго до средины сосѣдственныхъ 
боковыхъ ребръ, гдѣ онѣ ограничиваются ромбоэдрическими плос¬ 
костями. 

Относительно положенія плоскостей ромбоэдры раздѣляются на 
3 разряда; плоскости одного изъ нихъ будутъ лежатъ тамъ, гдѣ въ 
другомъ находятся конечныя ребра. Оба они по положенію плос¬ 
костей, относятся другъ къ другу такъ, какъ въ этомъ же смыслѣ 
додекаэдръ перваго разряда къ додекаэдру втораго разряда и по 
сему ихъ также различаютъ названіями ромбоэдровъ перваго и вто - 
раго разряда. 

Чрезъ притупленіе боковыхъ ребръ каждаго ромбоэдра перваго 
и втораго разряда происходитъ вторая, чрезъ вертикальное приту¬ 
пленіе боковыхъ угловъ первая ромбоэдрическая призма , чрезъ 
притупленіе конечнаго угла и сокращеніе ромбоэдра въ главной оси 
ромбоэдрическая таблица, а чрезъ пріостреиіе конечныхъ ребръ, 
боковыхъ угловъ и боковыхъ ребръ екалеиоэдры разнаго рода. — 
Онъ весьма часто встрѣчается въ извесітговомъ шпатѣ, желѣзномъ, 
лшрганцоволіъ , ципповомъ шпатѣ , эіселѣзполіъ блѣспѣ, а въ соедн- 
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пеиіяхъ съ, призмами или скаленоэдрами въ турліалипѣ, корундѣ 
и въ другихъ. 


6 . Скалеиоэдръ *), фиг . 34. 

Фиг. 34. Ограниченъ 12 равными и подобными, разносто¬ 
ронними **), треугольными плоскостями; ребра троя- 
кія, б короткихъ острыхъ, конечныхъ, лежащихъ 
/ѵ г\ какъ короткія ребра ромбоэдра одного разряда, б 
длинныхъ, тупыхъ, конечныхъ, лежащихъ какъ конеч- 

\Н^ і \ НЬ1Я Р е ^Р а ромбоэдра другаго разряда п б боковыхъ, 
которыя какъ боковыя ребра ромбоэдра образуютъ * 
/ / зигзатъ. Длинныя конечныя ребра верхней половины 
Чи сходятся г>ъ боковыхъ углахъ съ короткими конечны- 

ѵ ми ребрами нижней половины и па оборотъ. Углы 

8 двоякіе, 2 шестигранныхъ конечныхъ, симметрическихъ, н б 
четыреграшіыхъ, разнореберныхъ, боковыхъ, образующихъ зиг¬ 
загъ. 

Существуютъ болѣе тупые и болѣе острые скаленоэдры, соот¬ 
вѣтствующіе болѣе тупымъ п болѣе острымъ ромбоэдрамъ; чрезъ 
притупленіе болѣе тупыхъ или болію острыхъ конечныхъ ребръ 
происходятъ изъ каждаго скаленоэдра два разныхъ ромбоэдра, изъ 
которыхъ конечныя ребра одного имѣютъ одинаковое положеніе съ 
болѣе острыми, а конечныя ребра другаго съ болѣе тупыми конеч¬ 
ными ребрами скаленоэдра, (въ фиг . 34 значитъ И 3 скалеиоэдръ, а 
В. основный тупой ромбоэдръ, изъ него происходящій чрезъ притупле¬ 
ніе болѣе тупыхъ конечныхъ ребръ.) Притупленіе боковыхъ ребръ 
скаленоэдра образуетъ вторую, вертикальное притупленіе боковыхъ 
угловъ первую ромбоэдрическую призму. Онъ происходитъ изъ ди¬ 
додекаэдра, когда попеременныя , въ однородныхъ конечныхъ ре¬ 
брахъ пересѣкающіяся пары плоскостей разшпряются до уничто¬ 
женія прочихъ, и находится въ разныхъ видахъ, въ особенности 
острые въ ішестповоліъ шпатѣ, отселѣзполіъ блескѣ, турліалипѣ, 
тупые рѣже въ известковоліъ шпатѣ, кубошщтѣ и т. д. 


*) Отъ разностороннихъ (схаЛр'од) плоскостей называется эта Форма ск 
леіюэдромъ. 

**) Онѣ встрѣчаются только въ соединеніи между собою, но никогда съ 
Формами діэксаэдрнческой системы и составляютъ по сему особую систему. 

3 * 
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7. ДитпріоэЪръ или тригоиальнал Пнралтда (фиг. 35). 

Фиг. 35. Эта двоГию - тресторонняя пирамида имѣетъ 6 

А равнобедренно-треугольныхъ, другъ другу иротиволежа- 
/ \\ щихъ плоскостей съ 6 равными конечными ребрами 

/ \ \ и 3 боковыми вокругъ основанія въ одной плоско- 

/ . . ) \ сти лежащими, 2 угла конечныхъ равнорёберно-тре- 

V ТУ реберныхъ и 3 боковыхъ симметрнчески-четырере- 

\ // берныхъ. Она составляетъ эмиэдръ диэксаэдра, про- 

\ / исходящій отъ расширенія его неперемѣнныхъ паръ 
▼ плоскостей, пересѣкающихся въ боковыхъ ребрахъ 
до уничтоженія другихъ имъ параллельныхъ. Его плоскости встрѣ¬ 
чаются въ пварцгь. 

&. Эксагопалтый Трапецоэдръ (фиг. 36). 

Фиг. 36. Двойно-шестисторонняя пирамида, плоскости од¬ 

ной косвенно насаждены на ребрахъ другой; Фор¬ 
ма плоскостей равно ребе рпо-трапецоидалыіа, 12 
равныхъ конечныхъ ребръ, 12 зигзаговыхъ, поперс- 
мѣнно болѣе длинныхъ или болѣе тупыхъ, и болѣе ко¬ 
роткихъ или болѣе острыхъ боковыхъ ребръ, 2 рав- 
нореберно-6-реберные конечные угла, 12 несимме¬ 
трически 3-реберныхъ боковыхъ угловъ. Онъ соста¬ 
вляетъ дидодекаэдръ, у котораго половинное число 
плоскостей вытѣснено расширеніемъ поперемѣнпыхъ 
на обоихъ концахъ плоскостей. Смотря по тому, та ли или другая 
половина плоскостей такимъ образомъ расширяется и преобладаетъ, 
происходитъ эксагоиалыіый трапецоэдръ влѣво или вправо обращен¬ 
ный; но плоскости его обыкновенно подчиненны, и. п. въ тарцѣ. 
Фиг. 37. 

9. Тр игоиальиый Трапеирэдръ (фиг. 37). 

Плоскости одного конца этой двопио-тре-сторон- 
иой пирамиды косвенно насаждены на ребрахъ друга¬ 
го и всѣ плоскости равносторонніе трапецоиды. Онъ 
имѣетъ 6 равныхъ конечныхъ ребръ, 6 зигзаговыхъ, 
поперемѣппо болѣе длинныхъ и болѣе тупыхъ, и бо¬ 
лѣе короткихъ, но болѣе острыхъ боковыхъ ребръ, 2 
равпореберн6-3-стороііпіе конечные угла н 6 песимме- 
трически-З-реберныхъ боковыхъ угловъ. Онъ составляетъ 
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дидодекаэдръ, у котораго четвертая часть плоскостей вытѣснена, 
или эмнэдръ эксаголалыіаго трапецоэдра и существуетъ особен¬ 
ный влііво, а другой вправо обращенный. Плоскости его являют¬ 
ся подчиненными въ кварцѣ въ соединеніи съ плоскостями дитріо- 
эдра. 


10. Р олібоздрихеская Призма (фиг. 38 и 39). 

Правильно б-стороішяя призма, происходящая изъ ромбоэдра, 
плоскости котораго также обыкновенно соединены съ этою приз¬ 
мою въ видѣ конечнаго заостренія; она впрочемъ совершенно со¬ 
отвѣтствуетъ правильно б-стороішей призмѣ діэксаэдрнческой систе¬ 
мы и показываетъ также тѣ же измѣненія. 

Касательно ромбоэдра существуютъ двѣ ромбоэдрическія призмы, 
отличающіяся между собою только противнымъ положеніемъ боко¬ 
выхъ плоскостей; плоскости ромбоэдра образуютъ въ первой приз¬ 
мѣ конечное заостреніе, и онѣ прямо насаждены на поперемѣппыя 
боковыя плоскости призмы, посему Форма этихъ заостряющихъ 
Фиг. э8. плоскостей 5-сторонняя, (фиг. 38); во второй приз¬ 
мѣ напротивъ того плоскости ромбоэдра, образу¬ 
ющія конечное заостреніе, насаждены на попере¬ 
менныя боковыя ребра, н удержи¬ 
ваютъ свою ромбическую (Р) Фор¬ 
му, между тѣмъ, какъ боковыя пло¬ 
скости (и и) призмы составляютъ 
другіе ромбы (фнг. 39.) Каждая 
изъ этихъ призмъ составляетъ по 
сему, противную призму другой, 
но вмѣстѣ обѣ образуют!» равнореберпо 12-сторои- 
нюю призму, и чрезъ преобладающее расширеніе 
трехъ понеремѣшіыхъ боковыхъ плоскостей про¬ 
исходить правильно 5-стороиііяя призма, а чрезъ прямое при¬ 
тупленіе боковыхъ ребръ одной происходить другая призма. Пря¬ 
мо насажденная конечная плоскость является въ обѣихъ призмахъ 
или отдѣльно пли часто въ соединеніи съ плоскостями одного или 
другаго ромбоэдра; а чрезъ сокращеніе обѣ призмы переходятъ 
въ правилмю-6-сторошіія таблицы. Она находится часто въ извести 
тювомъ шпатѣ у турмалинѣ, окелѣзноліъ блескѣ, киновари ; 3-сто¬ 
ронняя призма весьма рѣдко въ турмалинѣ и ппрареилитѣ. 


Фиг. 39. 
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ІУ. Одно- II ОДІІО-ОСІІАЯ СИСТЕМА. 

СС. Олоэдпигескіл фоплш. 

Ф. 40. 

/К 1. Ролібихеспій Октаэдръ (ф. АО). 

/ \ Ограниченъ 8 равными н подобными разносто- 

/ \ ропными треугольными плоскостями н составляетъ 

/-двойную четырестороншоіо пирамиду съ горнзон- 

\ "“у""' / талыіымъ ромбическимъ основаніемъ; три его оси 

\ | / разнородныя, ребра троякія, А первыхъ конечныхъ 

\ I / болѣе острыхъ, лежащихъ въ плоскости первыхъ 

\ і / осей, А вторыхъ конечныхъ, болѣе тупыхъ, лежащихъ 

У въ плоскости вторыхъ осей н по сему па каждомъ 

концѣ неперемѣнно два первыхъ съ двумя вторыми, и А равныхъ 
боковыхъ или болѣе острымъ или болѣе тупыхъ по свойству самаго 
ромбическаго октаэдра. Углы также симметрически троякіе, А-гран- 
ные, 2 конечныхъ, 2 боковыхъ болѣе острыхъ и 2 боковыхъ болѣе 
тупыхъ. Главная ось соединяетъ конечные углы, одинъ съ другимъ, 
первая боковая осъ первые боковые углы п вторая боковая вторые 
боковые углы. Разрѣзъ чрезъ два параллельныя конечныя ребра 
пли вертикально чрезъ главную ось образуетъ ромбы, и разрѣзъ 
чрезъ А равныя въ одной плоскости лежащія ребра составляетъ 
также ромбъ; этотъ горизонтальный разрѣзъ переходить чрезъ обѣ 
боковыя оси. По сему каждый ромбическій октаэдръ, смотря по 
одной или другой изъ его трехъ осей, принятой за главную, пред¬ 
ставляетъ троякій видъ; такимъ образомъ отъ ромбическаго октаэ¬ 
дра съ длинною или короткою осью происходятъ разные вертикаль¬ 
ные ромбическіе октаэдры болѣе тупые или болѣе острые (фиг* 
АО), изъ которыхъ самый острѣйшій образуетъ вертикальную ром¬ 
бическую призму, а самый тупѣйшій, въ которомъ октаэдриче¬ 
скія плоскости лежатъ въ одной плоскости, образуютъ ромбиче¬ 
скую таблицу съ изчезающею толстотою, или прямо насажден¬ 
ную конечную плоскость. Сверхъ того одна или другая боковая ось 
ромбическаго октаэдра можетъ быть длиннѣе главной оси и по сему 
происходятъ два различныхъ горизонтальныхъ октаэдра, въ кото¬ 
рыхъ одна или другая боковая ось въ этомъ случаѣ принимается 
за главную горизонтальнаго октаэдра. 
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2. Роаібигескіл Призам (фиг, 41). 

Это суть четырехстороннія призмы съ ромбиче¬ 
скимъ основаніемъ, соединяющимся съ главною осью 
подъ прямымъ угломъ; всѣ боковыя плоскости од¬ 
нородныя, квадратно-удлинеиы, два боковыхъ ребра 
болѣе острыхъ, два другія болѣе тупыя, конечныя 
ребра прямоугольныя, всѣ равныя: углы неснмме- 
трнчески-тререберны, четыре болѣе тупые и че¬ 
тыре боіѣе острые; при весьма сокращенной оси 
главной образуется ромбическая таблица: число вер¬ 
тикальныхъ и горизонтальныхъ ромбическихъ призмъ весьма вели¬ 
ко, смотря по измѣненіямъ боковыхъ конечныхъ ребръ, такъ какъ 
чрезъ притупленіе боковыхъ ребръ ромбическаго октаэдра происхо¬ 
дятъ вертикал ыіыя, а чрезъ притупленіе конечныхъ ребръ этого 
октаэдра, горизонтальныя призмы. 

Ромбическая призма является или неизмѣненной съ прямо насаж¬ 
денною конечною плоскостью или въ соединеніи съ плоскостями 
ромбическаго октаэдра, образующими конечное заостреніе н насаж¬ 
денными на боковыя плоскости или въ соединеніи съ другими ром¬ 
бическими призмами; если обѣ призмы вертикальныя въ соединеніи 
между собою, то одна является какъ пріостреиіе другой и тогда при 
разномъ разіипренін обоюдныхъ плоскостей происходитъ перавио- 
реберновосьмисторонняя призма, горизонтальный разрѣзъ которой 
составляетъ ромбическій октогоиъ. 

Если напротивъ того вертикальная ромбическая призма соединяется 
съ горизонтальною, то боковыя плоскости послѣдней образуютъ ко¬ 
нечное пріостреиіе, насажденное (смотря по свойству ромбической 
призмы, перваго ли она разряда или втораго,) или на болѣе тупыя 
или па болѣе острыя боковыя ребра: по сему пріостряющее ребро 
въ которомъ соединяются пріостряющія плоскости съ обѣихъ ко¬ 
нечныхъ сторонъ лежатъ параллельно или съ длинною или съ ко¬ 
роткою подчиненною осью и слѣдственно горизонтально при вер¬ 
тикальной ромбической призмѣ. Брейтгауптъ называетъ подобное 
конечное пріостреиіе Ъоаюю (крышкою) и соединенную съ нею призму 
Ъоаіат и хссиою праздною. 

Плоскости конечнаго пріоетрепія (фиг. 42 7і 1і) разшнряются 
иногда до средины боковыхъ ребръ вертикальной призмы, (г 
на которыхъ онѣ насаждены, и образуютъ такимъ образомъ съ бо- 


Фнг. 41, 





Фиг. 42. 


ковылш плоскостями вертикальной ромбической призмы горизонталь¬ 
ный удлиненный октаэдръ двоякаго рода, смотря потому, насаждены 
ли плоскости конечнаго пріострспія к к на болѣе острыя нлн на 
бол не тупыя боковыя ребра ромбической призмы. Въ первомъ слу¬ 
чаѣ происходитъ ромбическій удлиненный октаэдръ съ длинною 
или макродіагоналыіый удлиненный октаэдръ, а 
во второмъ съ короткою главіюю осью, или 
брахндіагоналыіыГі удлиненный октаэдръ. Чрезъ 
прямое притупленіе конечнаго угла его н слѣд¬ 
ственно сокращеніемъ главной его оси происхо¬ 
дитъ удлиненію октаэдрическая таблица. 

Ромбическая призма встрѣчается часто въ топазѣ , ставролитѣ; 
андалузитѣ , арагонитѣ, тяжслоліъ шпатѣ , лшшьяковоліъколгедапѣ; 
ромбическая таблица въ тяжслоліъ шпатѣ , удлиненный октаэдръ 
рѣдко у тяжелаго шпата и арагонита . 

р. Э ліиэдртсскія форліы . 

Ролібигескій Тетраэдръ или ролібигескій 
Сфеноэдръ или Сфеноидъ • 



Одноосный тетраэдръ съ ромбическимъ среднимъ разрѣзомъ; 4 
ііеравиобедренно-треуголыіыя плоскости образуютъ по 2 на каж¬ 
домъ концѣ гіріострепія, точно такъ какъ у правильнаго и квадрат¬ 
наго тетраэдра; ребра троякія, 2 горизонтальныхъ конечныхъ, 4 
косвенныхъ; 4 несимметрическихъ угла тререберпы, образуемые изъ 
разнородныхъ рсбръ. Онъ составляет!» по сему эмнэдръ ромбическаго 
октаэдра. Смотря по разной длинѣ главной оси къ боковымъ осямъ 
различаются болѣе острые н болѣе тупые ромбическіе тетраэдры; 
рѣдко встрѣчаются отдѣльно, но почти всегда въ соединеніи съ дру¬ 
гими Формами, въ сѣрой ліаргапцовой рудѣ , горькой соли и цинко- 
воліг купоросѣ. 

У. Двухъ- И ОДНОЧЛЕННАЯ СИСТЕМА. 


Формы этой системы сутъ всѣ эмиэдрнческія, смотря потому, 
что ихъ относятъ къ Формамъ ромбическаго октаэдра или ромби¬ 
ческой призмы предъндущей кристаллической системы; онѣ тогда 
являются въ половинномъ числѣ олоэдрнческихъ членовъ или пло- 
скостещ но всегда наблюдаются въ ннхъ только одіюимешіые члены 
эмиэдрццеехшмн; такъ н. п. ромбическій октаэдръ, у котораго исчез* 
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ло половинное число плоскостей,. (такъ что по 2 плоскости на од¬ 
номъ н по 2 на другомъ концѣ однѣ преобладаютъ, и образуютъ 
одноименныя, параллельныя конечный ребра,) составляетъ двухъ-и 
одночленную или клипоромбическую призму. Если 2 подобныхъ приз¬ 
мы, какъ эмиэдры двухъ ромбическихъ октаэдровъ, плоскости кото¬ 
рыхъ посему имѣютъ различное наклоненіе, являются между собою 
соединенными въ одной Формѣ, то онѣ представляютъ двухъ-и-одно- 
члепный пли к л иноэ др и г сепій октаэдръ , составленный по сему изъ 
двухъ различныхъ половинъ ромбическихъ октаэдровъ и имѣющій 
совершенное эмііэдрнчсское образованіе. Въ этой же системѣ въ пер¬ 
вый разъ является также различіе между передними и задними пло¬ 
скостями; посему образованіе передней части всегда различно отъ 
образованія задней части. 

1. Двухъ- и одночленный Октаэдръ (фиг. 43). Фиг. 43. 

Октаэдръ этотъ имѣетъ косвенное ромбическое 
основаніе п составляетъ двойио-четырестороннюю 
пирамиду съ двойными равпосторопно-треугольны- 
мн плоскостями и съ различнымъ наклоненіемъ 
ихъ. У него примѣчаются 12 ребръ четырехъ раз¬ 
личныхъ родовъ, на каждомъ концѣ по два выхо¬ 
дящихъ отъ концовъ горизонтальной діагонали, между собою од¬ 
нородныхъ, боковыхъ, (фиг. 43, х х) и по 2 другихъ выходя¬ 
щихъ отъ концовъ косвенной діагонали, между собою разнород¬ 
ныхъ, (1. с. у. у 7 ); переднее верхнее (у) длиннѣе задняго, нижнее 
переднее короче (у) задняго, а наконецъ 4 боковыхъ ребра меж¬ 
ду собою разнородныхъ, (1. с. ъ. г.) Углы четыререберные троя¬ 
кіе, конечные н наклоненные боковые разиорсберпы и симме¬ 
трическіе, а другіе, прямосоедпияющіе боковые углы, симметри¬ 
ческіе. Двухъ-и одночленный октаэдръ состоитъ изъ различныхъ 
клнноромбическнхъ призмъ, изъ которыхъ каждая составляетъ по¬ 
ловину особеннаго орторомбическаго октаэдра. Эти эмиоктаэдры на 
вертикальной клиидролібихсской призліѣ , съ которою они встрѣ¬ 
чаются всегда въ соединеніи, являются въ видѣ двухъ различныхъ пріо- 
стреній на концахъ и такъ какъ они въ собственности наблюдают¬ 
ся въ авгитѣ , то и называются авгитовылш пріостреніями; плос¬ 
кости одного пріостренія притупляютъ переднія тупыя конечныя 
ребра призмы, а плоскости другаго заднія острыя ребра: обѣ вмѣстѣ 
составляютъ конечное заостреніе, плоскости котораго насаждены 




на боковыя плоскости призмы. Этотъ октаэдръ весьма рѣдко встрѣ¬ 
чается въ природѣ и всегда съ этою призмою, въ авгитѣ, селени¬ 
тѣ, въ роговой облшпкѣ, полеволіъ шпатѣ . 

і 

2. Двухъ- и одночленная Призліа или плипоролібичсспая 
Призліа, Диэноэдръ. (фиг. 44.) 


Это есть косая четырестороиняя призма съ косо- 
насажденною, ромбическою конечною плоскостью 
(Р. фиг. 44) или съ наклоненнымъ основаніемъ и одно¬ 
родными боковыми плоскостями. (М. М.) Брсйтгауптъ 
называетъ сё элшдоліичсскою призмою потому что отъ 
лріостряющихъ конечныхъ плоскостей одна только 
половина (или амидомъ) осталась. 

Боковыхъ ребръ 4, изъ которыхъ 2 болѣе ту¬ 
пыя, 2 болѣе острыя, а изъ 8 равно-длинныхъ ко¬ 
па каждомъ концѣ 2 болѣе тупыя и 2 болѣе острыя; 
изъ 8 несимметрически-тререберііыхъ угловъ 4 одноименные, а Дру¬ 
гіе по 2 разноименные. 

Эта призма показываетъ многія измѣненія, самыя большія по 
причинѣ разницы конечныхъ ребръ н угловъ на ихъ концахъ; призма 
съ косвенно-насажденною конечною плоскостью обращена къ наблю¬ 
дателю, и посему плоскость эту называютъ переднею. Чрезъ притуп¬ 
леніе верхняго задняго угла образуется здѣсь задняя косвенно-насажден¬ 
ная плоскость, которая въ соединеніи съ переднею составляетъ го¬ 
ризонтальное конечное пріострспіе съ различнымъ наклоненіемъ плос¬ 
костей; иногда являются многія подобныя косвенныя заднія и пе¬ 
реднія плоскости. Сверхъ того углы, лежащіе на концахъ горизон¬ 
тальныхъ діагоналей, встрѣчаются притупленными и эти плоскости 
простирающіяся до взаимнагб прикосновенія, на косвенно-насажден¬ 
ной конечной плоскости, составляютъ конечное пріострспіе, ребро 
котораго впадаетъ въ направленіе наклоненной діагонали т. е. пе¬ 
ресѣкаетъ главную ось подъ косвеннымъ угломъ, и это пріостреніе 
свойственно авгиту и называется также авгитовыліъ; равнымъ обра¬ 
зомъ чрезъ притупленіе переднихъ болѣе тупыхъ конечныхъ ребръ 
образуется переднее, а чрезъ притупленіе заднихъ болѣе’ острыхъ 
конечныхъ ребръ заднее авгптовое конечное пріостреніе. Верти¬ 
кальныя призмы также встрѣчаются различныя; онѣ тѣмъ косвен¬ 
нѣе, чемъ тупѣе уголъ пріостреиія. Онъ находится въ роговой об- 
ліанкѣ , полеволіъ шпатѣ, авгитѣ , селенитѣ , волгецѣ и т. д. 


фиг. 44 . 



печныхъ ребръ 
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VI. Одно- И ОДНОЧЛЕННАЯ СИСТЕМА. 

Всѣ Формы этой системы имѣютъ наклоненное ромбоэдрическое 
основаніе, по сему діагонали основанія пересѣкаютъ одна другую 
п главную ось подъ косвенными углами. Всѣ пары плоскостей раз¬ 
нородны и посему также боковыя плоскости призмъ разнородны 
Формы эти такимъ образомъ составляютъ тетраэдры орторомбиче¬ 
скихъ Формъ. Кромѣ различія заднихъ и переднихъ плоскостей при¬ 
мѣчаются еще различія лѣвой п правой стороны, н не только кос¬ 
венный, но н горизонтальный разрѣзъ составляетъ ромбоидъ, п бо¬ 
ковыя плоскости призмъ разнородныя. Всѣ Формы этой систе¬ 
мы вообще такъ несимметрическн, что онѣ совершенно проти¬ 
воположны Формамъ правильной системы, по сему и называются 
неправильными. 

Фиг. 4э. 1. Одно - и одночленный Октаэдръ (фиг. 45). 

Этотъ октаэдръ состоитъ изъ половинъ четы¬ 
рехъ различныхъ ромбическихъ призмъ или изъ 4 
одинаковыхъ паръ плоскостей, составляющихъ ка¬ 
ждая пара сама по себѣ одну четвертую часть ром¬ 
бическаго октаэдра. Онъ имѣетъ косонаклонен- 
ное основаніе н 4 пары разноименныхъ плоско¬ 
стей , ііеравііопаклопеппыхъ, и составляющихъ 
неравносторонніе треугольники, 12 ребръ разнородныхъ, боко¬ 
выя двояки (фиг. 45 г’ я), конечныя ребра на каждомъ копцѣ 4 
разноименныя (1. с. х 9 х } у у), б песимметріічески-4-ребсрпыхъ 
угловъ, 2 равныхъ конечныхъ угла н 4 боковыхъ угла двоякихъ; по се¬ 
му лѣвая сторона октаэдра (1. с. л О) различна отъ правой (1. с. н О). 
Онъ никогда не встрѣчается въ совершенномъ развитіи; напротивъ 
того всегда только одна или другая пара плоскостей развита въ 
разныхъ до сихъ поръ извѣстныхъ соединеніяхъ, между тѣмъ какъ 
другихъ не достаетъ или менѣе развиты, какъ н. п. въ аксинитѣ „ 

Фиг. 46. 2. Одно - и одночлепнал Призліа (фиг. 46). 

Она составляетъ ко с вешю-4-стороннюю призму 
съ косвенно-насажденною конечною плоскостью, 
наклоненною на одинъ бокъ, въ лѣво или въ пра¬ 
во; всѣ пары плоскостей одинаковы и ромбои¬ 
ды троякаго рода; боковыя ребра 2 острыя и 2 ту- 
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пыя, конечныхъ ребръ четыре, изъ которыхъ 2 длиннѣйшихъ тупыя 
н 2 коротчайшихъ тупыя, 2 длинныхъ острыя н 2 короткихъ острыя, 
угловъ 8, изъ которыхъ несимметрическихъ четыре. При измѣненіяхъ 
этой призмы являются столько же одинаковыхъ паръ плоскостей неза¬ 
висимо другъ отъ друга, посему также всегда примѣчается несимметри¬ 
ческій видъ различныхъ соединеній. Часто въ одномъ концѣ является 
притупленнымъ только одно конечное ребро илн одинъ уголъ, или 
2 различныхъ конечныхъ ребра и угла, между тѣмъ какъ другіе о- 
стаются Совершенно неизмѣненными: изъ боковыхъ ребръ можетъ 
быть также притупленнымъ тупой или острой независимо другъ отъ 
друга. Это и бываетъ причиною, что всѣ плоскости образуютъ па¬ 
ры въ одинаковомъ числѣ и такимъ образомъ составляютъ поло¬ 
вины различныхъ призмъ. Чрезъ притупленіе всѣхь конечныхъ ребръ 
призмы происходитъ од/со - и одночленный октаэдръ: 

Призмы между собою различаются не только углами боковыхъ 
ребръ, но и различнымъ наклоненіемъ косвенно-насажденной конеч¬ 
ной плоскости къ главной оси н насажденіемъ ея на тупое или о- 
строе боковое ребро, и наконецъ еще наклоненіемъ косвенной ко¬ 
нечной плоскости въ лѣвую или правую сторону. Она находится въ 
аксипитѣ, альбитѣ, анортитѣ , периклипѣ 7 лабрадорѣ 7 кіанитѣ 
и др. 


НЕСОВЕРШЕНСТВО КРИСТАЛЛОВЪ. 

Здѣсь описаны весьма правильные виды кристалловъ, 
но они не всегда бываютъ такъ правильны, если они 
встрѣчаются въ несовершенномъ видѣ: тогда опредѣленіе 
кристаллическихъ системъ соединено съ нѣкоторымъ за¬ 
трудненіемъ, въ особенности если въ кристаллѣ недоста¬ 
етъ нѣсколькихъ плоскостей. Такое неправильное образо¬ 
ваніе кристалла впрочемъ не должно быть описываемо 
въ частности потому, что въ Ориктогнозіи не описываютъ 
уродливыя Формы, но только правильныя. Всѣ плоскости, 
принадлежащія къ правильному виду, могли совершенно 
образоваться только тогда, когда онѣ находились при об¬ 
разованіи въ другой минеральной массѣ или въ мягкомъ 



тѣстѣ, н. пр. въ глинистомъ сланцѣ, *) въ которомъ кри¬ 
сталлы обыкновенно образуются совершенно со всѣми 
плоскостями и ребрами. Если же твердая масса мѣшаетъ 
кристаллизаціи, то одна или другая плоскость болѣе 
разширяется, оси кристалла сокращаются и такимъ об¬ 
разомъ происходитъ совсѣмъ другая кристаллическая Форма. 
Посему длина призматическихъ кристалловъ вообще не¬ 
опредѣленна, и при преобладающей ширинѣ, они при* 
ни маютъ таблицеобразную Форму, также какъ при удли¬ 
неніи игловидную. Весьма рѣдко кристаллы бываютъ со 
всѣхъ сторонъ совершенно образованы, особенно, когда 
они находятся вросшими однимъ концемъ въ какой ни- 
будь мягкой горной породѣ; плоскости ихъ бываютъ и- 
ногда округлены или изогнуты, какъ въ турліалинтъ и ал- 
ліазгь, или струйчаты, какъ въ горномъ хрусталтъ; иногда 
кристаллы представляютъ на поверхности пустоты или 
углубленія, какъ напр. кристаллы горнаго хрусталя и 
свинцоваго блеска, что происходитъ отъ того, что они 
слишкомъ быстро образовались и не успѣли принять со¬ 
вершенный видъ. Иногда песокъ или другія вещества 
порошковаты я, находящіяся въ растворѣ, увлекаются кри¬ 
сталлами въ ихъ массу, не производя однакоже эгимъ ни¬ 
какого возмущенія въ кристаллизаціи, какъ н. пр. кри¬ 
сталлы известковаго шпата изъ Фонтенебло, содержащіе 


*) Весьма примѣчательно, что кристаллы встрѣчаются также внутри орга¬ 
ническихъ тѣлъ, на пр. въ кактусахъ, изъ которыхъ РИеосасСиз 5епШ$ содер¬ 
житъ въ ячеистой ткани между корою и пучкомъ древесныхъ сосудовъ множе¬ 
ство мелкихъ округленно-угловатыхъ кристалловъ щавслтокислаго пали; а 
кристаллы фосфорнокислой извести въ ячеистой ткани винограда (Р^іСіз ѵі- 
піфсга въ Сізіиз, ЛциШыа н вокругъ сосудовъ въ Рапсіапиз, Огсіиз, Аіос, 
Опіиііо^аіиту Зсіііа, Ыагсіззиз , ЛуасіпСкиз и въ др. раса; вокругъ мозга 
летучихъ мышей, лягушекъ, рѣчныхъ рыбъ находятся кристаллы углекислой 
извеспШу іиестистороинія призмы, заостренныя на концахъ Ъ или б плоско¬ 
стями; подобные же кристаллы находятся въ лабнриіпѣ слуховаго органа рыбъ, 
земноводныхъ н птицъ, даже въ мѣшечкахъ лабиринта человѣка, также въ 
кишечномъ каналѣ человѣка, во время болѣзни, называемой брюшнымъ ти¬ 
фомъ. На внутренней поверхности внт.шней перепонки лицъ садовой улитки 
(НеІі\ азрегза Ь.) встрѣчаются микроскопическіе тупо-ромбоэдрическіе кристал¬ 
лы известковаго шпата. 
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кварцовый песокъ. Хотя величин*! и Форма плоскостей 
безконечно измѣняются, однако взаимное ихъ отношеніе 
остается постоянно одинаковымъ; Поте сіе ГЫе первый 
наблюдалъ, что величина угловъ двухъ сходящихся пло¬ 
скостей весьма постоянна, хотя длина ребръ и діагонали 
плоскостей могутъ различнымъ образомъ измѣняться. 
Не смотря на это встрѣчаются, хотя весьма малыя и не¬ 
существенныя измѣненія въ углахъ хорошо образован¬ 
ныхъ кристалловъ, даже у одного и того же кристалла; 
по сему весьма часто нужно прибѣгать къ измѣренію 
угловъ для точнаго ихъ опредѣленія. 

Углолітъръ (Сопіотеіег), изобрѣтенный физикомъ Ка- 
ранжо ( Сагал ^саи), былъ уже употребляемъ Роліе-Ъе-Ла - 
леліь ( Поте сіс ГЫе) и Гаю ( Нану ) пріі всѣхъ ихъ 
измѣреніяхъ угловъ кристалловъ; но онъ нс достато¬ 
ченъ для точнѣйшаго измѣренія угловъ мелкихъ кристал¬ 
ловъ. Волластонъ (ТѴоІІазІоп) по сему изобрѣлъ лучсотра- 
жательный угломѣръ, основанный на законахъ оптики; но 
опыты эти должно производить при обыкновенной тем¬ 
пературѣ и весьма тщательно. 

Наконецъ Митгерлихъ наблюдалъ, что при нагрѣ- 
ваніи одноосныхъ кристалловъ реберные углы ихъ измѣ¬ 
няются и притомъ въ различныхъ осяхъ различнымъ 
образомъ; такъ н. пр. ромбоэдры известковаго и жслтъз~ 
го шпата при иагрѣваніи разширяются по направленію 
главной оси, а сокращаются по направленію боковыхъ 
осей; кристаллы же арагонита и всѣ одно-и одноосные 
по всѣмъ осямъ неравно разширяются. 

Кристаллы отступаютъ отъ симметріи также не о- 
дипаковммъ образованіемъ конечностей, такъ что они на 
одномъ концѣ имѣютъ болѣе плоскостей, чѣмъ на дру¬ 
гомъ и притомъ плоскости эти совершенно различны. 
Такое явленіе называется эліилюрфизлюліъ и такимъ 
кристалламъ принадлежитъ еще другое свойетво; они отъ 
нагрѣванія элсктризнруются и на противоположныхъ 
концахъ обнаруживаются противныя электричества, какъ 
н. пр. въ турліалиптъ и топаетъ ,. 
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СРАСТАНІЕ КРИСТАЛЛОВЪ. 

Кристаллы часто срастаются между собою правиль¬ 
но или неправильно, не слѣдуя извѣстному закону. Въ 
первомъ случаѣ ихъ называютъ Хвойниками , состоящими 
изъ двухъ недѣлимыхъ одной породы, такъ сросших¬ 
ся, что они образуютъ по видимому одно цѣлое. Въ 
двойникахъ нѣкоторыя части общи, а другія принадле¬ 
жатъ одна половина одному, а другая другому недѣли¬ 
мому. Есть минеральныя породы, которыя отличаются 
этими двойниками такъ, что одиночные ихъ кристаллы 
принадлежатъ къ болѣе необыкновеннымъ. Двойники все¬ 
гда однородны, имѣютъ общую ось или плоскость, и 
одно недѣлимое въ нихъ относительно другаго находится 
въ обратномъ положеніи. Гаю посему назвалъ ихъ элш- 
тропигескиліи кристаллами (Нетіиоріе, полу обращеніе)} 
тройники состоятъ изъ трехъ недѣлимыхъ, третье изъ 
нихъ имѣетъ такое отношеніе ко второму, какое второе 

къ первому. Двойники (фиг. 47. 

,|Оч 1 І ^ Ѵ ^ Фиг. 48. 

4о) и троиники можно вообще 

узнать по входящимъ угламъ и 
потому что концы призматиче¬ 
скихъ кристалловъ различны 
одинъ отъ другаго, фиг. 47. 

Часто одинъ кристаллъ сра¬ 
стается съ другимъ неправильно; 
иногда также одинъ кристаллъ 
бываетъ внѣдренъ въ другомъ и тогда оба на¬ 
зываются вросшилш и отличаются отъ сросшихся тѣмъ, 
что они никакъ нс могутъ быть 'разсматриваемы, какъ 
двѣ части одного и того же кристалла, раздѣленнаго по 
направленію ихъ соединенія. Иногда отъ правильнаго 
сростанія тонкихъ призматическихъ кристалловъ, поверх¬ 
ность происшедшихъ большихъ кристалловъ является 
бороздчатою, слѣдственно не гладкою и какъ бы соста¬ 
вленною изъ совокупленія многочисленныхъ тонкихъ кри¬ 
сталловъ; такъ н. пр. поверхность бороздчата по длинѣ 
кристалловъ въ бериллѣ и топазѣ , поперегъ кристалловъ 
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въ горномъ хрусталть , или по длинѣ на одной, а попе- 
регъ на другой плоскости кристалловъ въ буроліъ желтъ - 
знлктъ; наконецъ бороздки иногда бываютъ расположены 
въ видѣ опушки пера въ горноліъ хрусталть , или но 
діагонали кристалловъ въ оенисгъ , но вездѣ это происхо¬ 
дитъ оттого, что тонкіе призматическіе кристаллы сро¬ 
слись между собою и но сему показываютъ не только 
на поверхности входящіе между собою углы, но даже 
явственныя струйки внутри, какъ н. пр. въ бериллтъ . 
Посредствомъ неправильнаго сростанія образуются часто 
совокупности кристалловъ , имѣющія сходство съ разли¬ 
чными произведеніями природы или искуства, отъ кото¬ 
рыхъ онѣ получаютъ свои частныя названія н бы¬ 
ваютъ: 

Древовидныя, если мелкіе кристаллы располагаются 
въ одинъ рядъ, изъ котораго выходятъ на подобіе вѣт¬ 
вей другіе расходящіеся ряды. 

Погковидныя, если призматическіе кристаллы окру¬ 
жаютъ заостренными концами подобный имъ кристаллъ 
и вся группа принимаетъ почковидную Форму. 

Лугистыя, если иглообразные кристаллы выходятъ 
лучеобразно изъ одной точки. 

I ребеигатыл, роговидныя и т. д. также называются 
ПО ИХЪ Формѣ. 


ЛОЖНЫЕ КРИСТАЛЛЫ. 

Ложныліи кристаллами называются тѣ виды, кото¬ 
рые совершенно несвойственны породамъ, которымъ при¬ 
надлежатъ по своимъ составнымъ частямъ; они заимство¬ 
вали свой наружный видъ отъ родовъ, отличныхъ но 
химическому составу, и. пр. кварцъ попадается въ видѣ 
кристалловъ известковаго шпата. Образованіе ложныхъ 
кристалловъ не происходитъ по законамъ той силы, ко¬ 
торая побуждаетъ соединеніе частей недѣлимаго въ пра¬ 
вильныя Формы, по по другимъ причинамъ: или чрезъ 
осажденіе минеральныхъ частицъ на поверхность кри¬ 
сталла другаго рода, вездѣ равными слоями, или чрезъ 



выполненіе шінеральньши частицами пустотъ, ироизшсд- 
шихъ въ горной породѣ чрезъ разрушеніе химическими 
силами заключенныхъ въ ней кристалловъ. Ложные кри¬ 
сталлы узнаются по шероховатымъ, тусклымъ плоско¬ 
стямъ, какъ н. п. ложные кристаллы желтъзнаго блеска , 
принявшіе Форму известковаго шпата ; кромѣ того лож¬ 
ные кристаллы внутри обыкновенно пусты и содержатъ 
иногда группы или друзы разныхъ минераловъ; они 
имѣютъ совсѣмъ другое расположеніе листовт», отличаю¬ 
щееся отъ листоваго сложенія въ первоначальномъ ихъ 
видѣ и посему показываютъ такую Форму, которая во¬ 
обще несвойственна этимъ кристалламъ. 

Такимъ образомъ и химическій составъ кристалловъ 
измѣняется при сохраненіи первой кристаллической Фор¬ 
мы и кристаллъ превращается въ другую, между тѣмъ 
какъ первообразная его Форма сохраняется, и. пр. бурый 
желгьзплкъ въ пситагоналміыхъ додекаэдрахъ т. е. въ 
кристаллахъ разрушившагося спорнаго колгедапа; въ этомъ 
случаѣ еприый колгеданъ, состоящій изъ желѣза и сѣры 
и окристаллизованный въ видѣ обыкновенныхъ пиритоэ- 
дровъ,—при совершенномъ сохраненіи своей Формы—пре¬ 
вратился въ бурый желтъзнякь , состоящій изъ соедине¬ 
нія желѣзной окиси и воды. 

Наружный неокристаллованный видъ литераловъ. 

Весьма многіе минералы находятся исокристаллизо- 
ванными или въ видѣ алюрфигсской массы, состоящей 
изъ недѣлимыхъ до такой степени мелкихъ, что они не 
могутъ быть съ точностію наблюдаемы. Эти массы на¬ 
зываются плотныліи , когда частицы, изъ которыхъ онѣ 
состоятъ, крѣпко соединены между собою, или зелиш - 
стылш , если эта связь слаба н пс требуетъ большаго 
усилія для ея раздѣленія. Частныя названія получаютъ 
онѣ но естественнымъ предметамъ, съ которыми имѣютъ 
сходство, такъ н. пр. нарулшый видъ въ частности на¬ 
зывается: полуширообразныліъ, іиарообразпыліъ, лшндале - 
виднымъ > шишковидныліъ, погковидныліъ , патсгныліъ , 



50 


Капелъниковатыліъ> звтъзЪообразныліъ , гроздовидныліЪу бу - 
лавообразныліъ, трубгатыліь, втыпвистыліъ у кустоѳа - 
тыліЪ у проволочныліъ , волосистыліъ, люховидньииъ, зуб- 
штыліЪу листовапгыліъ и подоб. Плотная масса по раз¬ 
нымъ углубленіямъ называется: дыристою, пузыристою, 
ячеистою у разъіьденною у губчатою и т. д. 

Обыкновенный наружный видъ называется сплошнымъ, 
если массы по всѣмъ направленіямъ имѣютъ довольно 
равные размѣры, величина ихъ болѣе полдюйма и за¬ 
мѣтно сростаніе съ другимъ минераломъ; большая часть 
минераловъ встрѣчается въ сплошномъ видѣ, а нѣкото¬ 
рые только въ немъ, на пр. трифиллинъ; наружный видъ 
называется вкрапленныліъ , если величина кусковъ го¬ 
раздо меньше, и онъ раздѣляется на ліелко — и грубо - 
вкрапленный, обыкновенныя лігьдныя и серебряныя ру - 
ды . Угловатые куски отличаются отъ сплошныхъ тѣмъ, 
что они отдѣльны и не сросшіеся, какъ н. пр. кремень; 
они называются зерналш , если они болѣе или менѣе 
круглы, н. пр. въ венистъу золотть , платинтъ . Минералы 
встрѣчаются пластинкалш, если въ нихъ ширина и дли¬ 
на преобладаютъ надъ толщиною, какъ н. пр. въ сере- 
бряноліъ блеетъ, въ мтъднолгъ колгедантъ; но если эти 
пластинки такъ тонки, что въ поперечномъ разломѣ 
нельзя различить видъ его, то минералъ называется на - 
летелыліъ , н. пр. серебряный блескъ у серебряная об- 
ліанка. 


2. Внутренній видъ литераловъ . 

Спайность. 

Въ окристалловаиныхъ минералахъ частицы обыкно¬ 
венно такъ расположены, что по извѣстнымъ прямо¬ 
линейнымъ направленіямъ связь между ними гораздо 
слабѣе, нежели по другимъ; минералъ при разбиваніи 
гораздо скорѣе дѣлится по этимъ направленіямъ и обра¬ 
зуетъ плоскіе, гладкіе, блестящіе куски, плоскости кото¬ 
рыхъ совершенно подобны наружнымъ плоскостямъ кри- 



51 


сталла. Такое правильное расположеніе этихъ частицъ 
называется тайностію или листопрохожденіеліъ, а пло¬ 
скости, являющіяся при разбиваніи минерала, спайными; 
онѣ проходятъ параллельно чрезъ всю массу кристалла 
и такимъ образомъ онъ является какъ бы сложеннымъ 
изъ тонкихъ листовъ, плотно прилегающихъ одинъ къ 
другому. Число спайныхъ плоскостей въ разныхъ спай¬ 
ныхъ минералахъ весьма различно и нс во всякомъ онѣ 
бываютъ одинаковаго совершенства 5 по сему спайность 
отличается разными названіями: вполтъ совершенная, со - 
вершенная, не совстъмъ совершенная , несовершенная, и бо¬ 
ссе несовершенная . Селенитъ и слюда дѣлятся весьма лег¬ 
ко на тончайшіе листочки по одному только направле¬ 
нію; роговая обманка и полевой шпатъ дѣлятся по 2 -зіъ, 
известковый шпатъ, свинцовый блескъ, каліеннал солъ 
по э-згь, плавиковый шпатъ по 4-мъ, цинковая обманка 
по б-ти направленіямъ и спайность по этимъ направле¬ 
ніямъ равно совершенная. Спайныя плоскости идутъ всегда 
параллельно одной или другой плоскости кристалла, н. пр. 
съ плоскостями ромбоэдра въ кристаллахъ известковаго шпа¬ 
те г, октаэдра въ плавиковоліъ шпаттъ, эксаэдра въ свипцо- 
воліъ блескгъ; по сему существуетъ внутренняя связь между 
спайностію и наружною Формою. Если въ минералѣ нахо¬ 
дится нѣсколько направленій спайныхъ плоскостей, то онѣ 
пересѣкаются между собою подъ извѣстными и постоян¬ 
ными углами. Части, ограниченныя пересѣченіями ихъ, 
составляютъ осколки, имѣющіе въ различныхъ минера¬ 
лахъ различный видъ. Кристаллъ и его осколокъ прина¬ 
длежатъ всегда къ одной и той же кристаллической си¬ 
стемѣ, и одинъ можетъ быть всегда произведенъ изъ 
другаго, какъ и. пр. осколокъ известковаго шпата, по 
всѣмъ направленіямъ показываетъ видъ ромбоэдра во 
105° 5' и имѣетъ простое отношеніе своихъ осей къ 
осямъ главнаго ромбоэдра.—Спайныя плоскости неодина¬ 
коваго совершенства, соотвѣтствуютъ разноименнымъ на¬ 
ружнымъ плоскостямъ кристалла, такъ н. пр. совершенная 
спайность въ кристаллахъ полеваго шпата наблюдается па¬ 
раллельно косвенно-насажденной конечной плоскости ромби- 
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ческой призмы; другая менѣе совершенная пересѣкается съ 
нею подъ прямымъ умомъ и соотвѣтствуетъ второй боковой 
плоскости той ;ке призмы. Совершенную спайность кри¬ 
сталла наилучше можно узнать при свѣтѣ свѣчи, при 
чемъ лучи отражаются отъ плоскостей ея. внутренній 
видъ минераловъ обнаруживается сверхъ того еще болѣе 
или менѣе я ветвей ными отдѣльностями . Видомъ отдѣль¬ 
ности называеття Форма отдѣленной части образованна¬ 
го минерала, съ которымъ она прежде составляла одну 
соединенную массу, какъ и. п. арагонитъ и глинистый 
желѣзнякъ часто представляютъ шестоваты я отдѣльно¬ 
сти, или кристаллы состоятъ изъ скорлуповатыхъ отдѣль¬ 
ностей, и. н. въ солгецѣ изъ Цинвальда. Посему отдѣль¬ 
ности раздѣляются на зернистую у скорлуповатую и ше- 
стоватую; зернистою называется опа, если отдѣльные 
куски минерала болѣе или менѣе круглы, какъ н. пр. 
въ зернистомъ известнякѣ ; зерна бываютъ иногда мел¬ 
ки, а иногда до 4* дюйма, какъ въ нѣкоторыхъ крупно¬ 
зернистыхъ гранитахъ; скорлуповата л отдѣльность про¬ 
исходитъ тогда ѵ если вогнутые листочки, лежатъ другъ 
надъ другомъ, н. пр. въ волгецѣ изъ Цинвальда и въ 
округленной слюдѣ изъ Финляндіи;? кристаллы волгеца 
всѣ состоятъ изъ скорлуповатыхъ листовъ, которые легко 
отдѣляются другъ отъ друга, какъ слои луковицы; а ше- 
стоватал отдѣльность отличается тѣмъ , что въ ней од¬ 
но протяженіе гораздо длиннѣе другихъ; минералы эти 
бываютъ тонко-илч толсто-шестоваты, прллю-члч изо¬ 
гнуто,—лугисто —или параллелъно-иіестовато-отдѣльны 
и т. п. Если же наконецъ сложеніе такъ нѣжно, что не 
можетъ быть наблюдаемо простыми глазами, то оно пе¬ 
реходитъ въ излоліъ, какъ н. пр. въ ліралюрѣ примѣ¬ 
чается переходъ отъ мелко-зсриистаго сложенія въ зано¬ 
зистый излоліъ, въ желѣзноліъ блескѣ шестоватое сло¬ 
женіе переходитъ въ спайность и въ буроліъ желѣзнякѣ 
тонко-шестоватыя отдѣльности переходятъ въ жилкова¬ 
тый изломъ. 
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И злом ъ. 

Если минералъ при разбиваніи не дѣлится правильно 
по извѣстнымъ направленіямъ, то получаются куски не¬ 
правильнаго вида и негладкіе; эти куски называются от- 
лолікалш, видъ поверхности отломленнаго куска называ¬ 
ется излолюліъ. Изломъ по наружному виду различенъ; 
онъ бываетъ раковистый , когда плоскости сто вогнуты, 
на подобіе внутренней поверхности раковинъ и раздѣляется 
по степени совершенства, па совершенно-раковистый у не* 
совершенно-раковистый у крупно-и ліелко- раковистый, глу¬ 
боко-и плоско-раковистый у н. пр. въ обсйдіаигь, опалть, 
горноліъ хрусталтъ. Ровный изломъ тотъ, котораго пло¬ 
скости довольно ровны, какъ у лшліы . Неровный, если 
плоскости его неправильно углублены, какъ въ спрноліъ 
и літьдиоліъ колгёдантъ , Кромѣ того изломъ бываетъ еще 
гладкій , если онъ совершенно ровенъ, п занозистый , если 
по плоскостямъ этого излома находятся малыя занози¬ 
стыя частицы съ толстымъ основаніемъ, соединяющіяся 
съ главною массою и немного просвѣчивающія, какъ н. 
пр. въ роговикть. Крючковатый изломъ свойственъ ков¬ 
кимъ металламъ, на пр. самородной лтіди; зелглистый 
встрѣчаемъ въ лгтьлу, птънктьу у которыхъ на отломной 
поверхности прішѣчаются легко отдѣляемыя пороиіко- 
ватыя частицы; наконецъ изломъ бываетъ еще лучистый, 
жилковатый, и сланцеватый . 

Анатомическое сложеніе. 

Въ новѣйшія времена Эренбергъ *) обратилъ внима¬ 
ніе Ориктогностовъ на апатоліигескіл, элеліентарны я ча¬ 
стицы минераловъ въ сплошноліъу зелілистоліъ и крис - 
таллигесколіъ ихъ видѣ; онѣ легко усматриваются поерсд- 

*) См. Ро^епДогГГа Аппаіеп <1ег Рііузік и. СЬетіе. Вапсі. XXXIX 1836. ра§. 
101—106. 




ствомъ микроскопа и должны быть сравниваемы съ эле¬ 
ментарными жилками животныхъ и съ элементарными я- 
чейками растеній; онѣ состав»] лютъ правильно устроен¬ 
ныя, твердыя, неорганическія тѣла; на нр. кварцъ подъ 
микроскопомъ показываетъ въ самыхъ тончайшихъ ос¬ 
колкахъ плотнолежащія, стсснеиныя, но весьма однооб¬ 
разныя, ліельгайшіл зерна , имѣющія т — х — лин. въ попе¬ 
речникѣ; всѣ кремнистыя породы показываютъ подобныя 
зерна во всей массѣ; онѣ также весьма явственны въ 
прозрачной слюдть , если она раскалена и лишившись пла¬ 
виковой кислоты, сдѣлалась непрозрачною: подобныя зер¬ 
на происходятъ химическимъ путемъ, ее.ш кремнеземъ 
посредствомъ кислоты осаждается изъ кремнекислой жид¬ 
кости. Неправильно смѣшанныя зерна кремнеземистыхъ 
и глинистыхъ массъ, послѣ сильнаго раскаленія, являют¬ 
ся въ ФарФорѣ такъ правильно соединенными, что онѣ 
образуютъ суставчатыя палочки, взаимно пересѣкающіяся 
по всѣмъ направленіямъ. Пгънка, горный мозгъ , горное 
мыло , горная кожа и другіе минералы состоятъ изъ по¬ 
добныхъ сует авттъіхъ палогекъ или изъ соединенныхъ 
рядами элементарныхъ частицъ. Саксонская фарфоровая 
глина состоитъ изъ плоскихъ въ ^ лин. большихъ, но 
иногда весьма мелкихъ тарелковидныхъ частицъ, дѣли¬ 
мыхъ на концентрическія кольца или скорлупы, кото¬ 
рыя явно суставчаты въ видѣ тонкихъ поперѣчпыхъ стру¬ 
екъ; но эти тарелковидныя частицы не замѣчаются въ 
тѣхъ Фарфоровыхъ земляхъ, которыя произошли чрезъ 
разрушеніе половаго шпата. Въ углекислой извести, обра¬ 
зуемой посредствомъ химическаго осадка, Эренбергъ на¬ 
блюдалъ овальныя зерна отъ Д° ту от линіи вели¬ 

чиною, составляющія мелкіе кристаллы съ тупымъ ко¬ 
нечнымъ заостреніемъ, а въ горномъ люлоктъ простыя и 
прлліылу весьма топкія палогки, съ довольно ровными су¬ 
ставами, которые однакоже въ этихъ минералахъ изъ дру¬ 
гихъ мѣстонахожденій лучистососдипсны и показываютъ 
спирально завитые суставы; въ бтълоліъ же літьлу съ острова 
Рюгена и изъ деревни Пушкары при Гродно примѣча¬ 
ются весьма мелкія, однообразныя, плоскоэлиптическія 
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тѣла, состоящія изъ одного вокругъ ядра лежащаго коль¬ 
ца или изъ немногихъ концентрическихъ, явно суставча¬ 
тыхъ колецъ. 


II. ФИЗИЧЕСКІЕ ПРИЗНАКИ. 

физшескилш или наружными признаками называ¬ 
ются тѣ, по которымъ минералы узнаются и опредѣля¬ 
ются въ нхъ естественномъ и неизмѣненномъ состояніи 
и посему могутъ быть наблюдаемы нашими органами 
чувствъ; они въ особенности зависятъ отъ твердости, 
сцтыиіепія, плотности, прозрагности, преломленія евтьта, 
блеска, цвтътовъ, фосфоризаціи, электригества и магнит - 
ности минераловъ. 


Твердость. 

Свойство, по которому минералъ показываетъ большее 
или меньшее сопротивленіе при отдѣленіи его частицъ 
черченіемъ или рѣзаніемъ его ножемъ или друшмъ ми¬ 
нераломъ, называется его твердостію . Минералъ тогда 
только можетъ быть изчерченъ другимъ минераломъ, ес¬ 
ли онъ имѣетъ большую или одинаковую съ нимъ твер¬ 
дость. Чѣмъ болѣе чертится одинъ минералъ другимъ, 
тѣмъ болѣе твердость послѣдняго; такъ на пр. кварцъ 
чертитъ полевой шп„ а этотъ каліенную соль . Такимъ об¬ 
разомъ твердость чертящаго тѣла можетъ служить мѣ¬ 
рою твердости для другаго, на которомъ оно проводитъ 
черту. Средства для опредѣленія твердости суть слѣду¬ 
ющія: гергеніе по плоскостямъ, на другихъ минералахъ и- 
ли на стеклѣ и на металлическихъ пластинкахъ; провож¬ 
деніе пилою , терпуголіъ, ліеталлигсскилш иглами ; в дав¬ 
леніе или царапаніе ногтельъ ; скобленіе ножельь и ударъ 
огнивольъ . Но такъ какъ невозможно опредѣлить сь точ¬ 
ностію, во сколько разъ твердость различныхъ минера- 
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ловъ болѣе или менѣе твердости другихъ, то Мосъ *) 
изобрѣлъ слѣдующій способъ для опредѣленія этого приз¬ 
нака; онъ выбралъ 10 минераловъ и помѣстилъ ихъ въ 
слѣдующемъ порядкѣ по мѣрѣ ихъ твердости, такъ что 
твердость отъ перваго, принятаго за единицу постепен¬ 
но увеличивается; онъ посему назвалъ ихъ образцовыми 
или спам! о (измѣрителемъ) твердости: 

1. Талькъ. 6. Полевой шпатъ. 

2. Пипсъ. 7. Кварцъ. 

Ъ. Известковый шпатъ. 8. Топазъ. 

4. Плавикъ. 9. Корундъ. 

5. Апатитъ. 10. Аллгазъ 

Твердость другаго, здѣсь исозначеннаго минерала, о- 

прсдѣлястся помѣщеніемъ его между двумя слѣдующими 
по твердости своей образцовыми минералами, изъ кото¬ 
рыхъ одинъ его чертитъ, а другимъ онъ самъ чертится. 
Такъ н. и. цирконъ чертитъ кварцъ , но самъ чертится то¬ 
пазомъ, по сему помѣщается между этими обоими ми¬ 
нералами, и твердость его означается цѣлыми и дроб¬ 
ными числаіми, т. е. 7, 5. 

Сцѣпленіе. 

Минералы имѣютъ различное сцѣпленіе; большая ихъ 
часть отличается высокою степенью сцѣпленія, но есть 
нѣкоторые минералы, у которыхъ вовсе не замѣтно ни¬ 
какого сцѣпленія, какъ у жидкихъ. Другіе бываютъ хруп¬ 
кіе, нехрупкіе, тлгугіе, ковкіе, гибкіе и упруго-гибкіе. 

1. Хрупкіе, у которыхъ при рѣзаніи или скобленіи иожемъ, от¬ 
скакиваютъ съ нѣкоторымъ трескомъ малыя частицы, на ир. всѣ 
металлы и драгоцѣнные камни. 

% Нехрупкіе, отъ которыхъ при скобленіи ихъ отдѣляется безъ 
всякаго треска порошокъ, который, неотскакнвая, остается на отдѣ¬ 
ляющемъ ножѣ, какъ всѣ нетвердые минералы, графитъ, люлибдена. 


*) Бреіітгауптъ, принимаетъ 12 литераловъ, для оиредііленія твердости, по¬ 
вѣстивъ между 2 и о слюду (литии истую), между 5 и б содалитъ } аліфиболъ, 
или скаполитъ . См. 1. с. 1. рад. 577. 
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3. Тлгугге , могутъ быть разрѣзываемы ножемъ, такъ что отдѣ¬ 
ляемыя частицы не ломаются, и. пр. всѣ салюроЪпые металлы. 

4 . Ковкіе, раздаются подъ молотомъ н могутъ быть вытянуты 
въ проволоку; какъ самородные металлы, напр. золото 9 серебро, лиьдь 9 
свинец о. 

5. Гибкіе, называются такъ, потому что сгибаются, но не при¬ 
нимаютъ прежняго своего направленія, какъ талькъ, гипсъ . 

6. Упруго-гибкіе, сгибаются и принимаютъ послѣ того вновь 
прежнее положеніе, какъ слюда, упругій кварцъ . 


Плотность, УДѢЛЬНЫЙ II СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВѢСЪ. 

Дна куба равной величины, но разныхъ минераловъ, 
показываютъ неравный вѣсъ; если принять вѣсъ одного 
минерала за единицу, то вѣсъ другаго называется собствен¬ 
нымъ его или удгълъныліь втъсолсъ, и вѣсъ всѣхъ жидкихъ 
и твердыхъ минераловъ, сравнивается съ вѣсомъ пере¬ 
гнанной воды, принятой за единицу. У дѣльный вѣсъ слу¬ 
житъ мѣрою массы, а сравнительный для ея плотности. 
Взвѣсивъ два минерала равнаго объема, мы находимъ, 
что неодинакова ихъ тяжесть, и по сему заключаемъ, что 
тотъ изъ нихъ, который тяжелѣе, есть вмѣстѣ и плотнѣе, 
и во сколько разъ онъ тяжелѣе равнаго ему по объему 
минерала, во столько разъ онъ и плотнѣе. Удѣльный вѣсъ 
обыкновенно опредѣляется посредствомъ гидростатиче¬ 
скихъ втъсовъ или Никольсонова арэоліетра. 

Если кубъ воды вѣситъ 1 Фунтъ, то равный ему но 
объему кубъ горнаго хрусталя вѣситъ 2 Фунта и 7 де¬ 
сятыхъ, а кубъ сѣрнаго колгедана 5 фунтовъ; слѣдова¬ 
тельно удѣльный вѣсъ воды относится къ удѣльному вѣ¬ 
су горнаго хрусталя и сіърнаго колгедана , какъ 1: 2, 7: 
5 и выраженіе для показанія удѣльнаго вѣса горшаго хру¬ 
сталя будетъ —2, 7, сіърнаго колгедана— 5, 0. Самый 
тяжелѣйшій металлъ есть Иридій, вѣсъ его относится къ 
вѣсу воды какъ 2э, 64: 1, а легчайшій минералъ есть 
горное ліаслоу плавающее по водѣ, и его вѣсъ относится 
къ вѣсу воды какъ 0, 7: 1. 
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Преломленіе свѣта. 

Лучь свѣта при переходѣ изъ воздуха въ минералъ, 
падая косвенно на его плоскость, уклоняется отъ своего 
направленія т. е. преломляется, между тѣмъ какъ падая 
на эту плоскость перпендикулярно, онъ проходитъ сквозь 
минералъ, не преломляясь, — это называется простымъ 
преломленіемъ свѣта. 

Въ большой части прозрачныхъ литераловъ, каждый 
падающій на нихъ лучь свѣта раздѣляется на два, изъ 
которыхъ одинъ слѣдуетъ законамъ простаго преломле¬ 
нія свѣта, а другой уклоняется отъ нихъ; первый назы¬ 
вается обыкновеннымъ лучсмъ, а второй необыкновенныліъ; 
или оба луча уклоняются отъ законовъ простаго прелом¬ 
ленія свѣта и тогда ихъ называютъ необыкновенными лу¬ 
чами. Явленіе это извѣстно подъ названіемъ двойного лу- 
чепрелоліленіл, какъ въ цирконтъ, известковомъ шпаттъ, 
который по сему называютъ также удвояющимъ или дву- 
преломляющимъ . 


Прозрачность. 

Свойство минераловъ пропускать сквозь свою массу 
лучи свѣта, такъ что можно разсматривать лежащій за 
ними предмѣтъ составляетъ ихъ прозрачность, посему тѣ 
минералы, которые совершенно поглощаютъ падающій на 
нихъ свѣтъ, непрозрачны; но между совершенно непрозрач - 
нылшу какъ н. п. літьлъ, волчецъ и совершенно прозрагны- 
ліи минералами, каковы н. п. горный хрусталъ , топазъ, 
гипсъ у находятся различныя степени прозрачности, какъ 
напр. прозрачные у полу прозрачные у какъ зернистый гипсъ у 
халцедонъ; просвтьчиваюіціе у какъ зернистый ліралюрь, 
крельенъ; просвтъчива70щіе но кралліъ, на. пр. яшліа у ан¬ 
далузитъ. Вообще признакъ, основанный на степени 
прозрачности минераловъ, не важенъ, потому что онъ 
зависитъ отъ толстоты кусковъ и притомъ въ одной и 
той же массѣ бываетъ весьма различенъ. 
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Блескъ минераловъ. 

Блескъ въ минералахъ есть явленіе происходящее отъ 
свойства ихъ, отражать лучи свѣта; онъ различается по 
своему совершенству иа разныя степени; ио кромѣ того 
дол ;кно различать наружный блескъ отъ внутренняго у у- 
сматриваемаго при разбитіи минерала, и отъ блеска въ 
чертѣ, который обнаруживается при черченіи минерала 
другимъ твердымъ тѣломъ. Каждый родъ блеска полу¬ 
чаетъ свое названіе отъ того минерала, въ которомъ онъ 
находится въ наибольшемъ совершенствѣ: 

1. Металлическій блескъ, какъ у всѣхъ металловъ*, онъ соеди¬ 
ненъ съ совершенною непрозрачностію, напр. золото , серебро у пла¬ 
тина, 

% Ллліазпыйу въ алліазѣ , бѣлой свинцовой рудѣ у цирконѣ у ча¬ 
сто приближается къ металлическому. 

3. Стекллный , какъ въ простоліь стеклѣ у въ твердыхъ мине¬ 
ралахъ, н. п. въ кварцѣу обсидіанѣ, 

4. Жирный , какъ въ жириыхъ тѣлахъ, напр. въ слюллиольъ каль¬ 
кѣ отъ него мало отличается восковой у какъ въ воскѣ, н. п. въ по- 
луопалѣ, 

5. ІІІелковыйу въ лучистомъ гипсѣ . 

6. Лерлальутровыйу какъ въ жемчужной раковинѣ, и. п. въ слю¬ 
дѣ ? листоватольъ гипсѣ и стилъбитѣ . 

По степени совершенства блеска минералы бываютъ: сильно - 
блсстлгціеу горный хрусталь у блестлщіеу полевой шпапгЪу слабо-бле- 
стлщісу ліралюрЪу ліерцаюгціеуроговикЪу крельенъу и тусклыву льѣлЪу 
трепелъ. 

Цвѣта минераловъ. 

Бернеръ былъ основателемъ этого важнаго ученія о 
цвѣтахъ минераловъ; лучи свѣта, падающіе па минералы 
никогда совершенно чрезъ нихъ не проходятъ, хотя они 
наиболѣе прозрачны, одна часть лучей свѣта всегда по¬ 
глощается и образуетъ чрезъ особенное расположеніе вну¬ 
треннихъ частицъ минерала свойственные ему цвѣта. 0- 
быкновенно принимаютъ два главныхъ отдѣленія цвѣтовъ: 
1. лісталлигсскихъ и % неліеталлигескихъ. 
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I. МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ ЦВѢТА. 

Они свойственны минераламъ, имѣющимъ металлическій блескъ, 
отъ котораго цвѣта получаютъ совершенно особенный видъ; цвѣтъ 
и блескъ въ этихъ минералахъ такъ соединены, что нельзя отдѣлить 
впечатленіе на органъ зрѣнія одного отъ впечатленія другаго; эти 
цвѣта раздѣляются па: 

Бѣлый, и. п. серебристо-бѣлый, въ салюродноліъ серебрѣ , или 
оловянно-бѣлый, въ шпсйсовольъ кобальтѣ, 

Сѣрый , н. п. стальносѣрый , въ оіселзѣпольъ блескѣ , или свіищо - 
еосѣрый въ свипцоволіъ блескѣ. 

Черный н. п. оіселѣзногерпый въ ліагіттпольъ желѣзнякѣ. 

Желтый у и. и. сололюжслтый въ салюродноліъ золотѣ пли шпей- 
совожелтый въ жслѣзполгъ колчеданѣ, или латуножсктый въ 
льѣдпольъ колчеданѣ, 

Красный , лиьдно-красный въ самородной лыьди и купферникелѣ . 

Бурый , тольбаковобурый въ жслѣзпольъ колгсданѣ і/ слюдѣ, 

II. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКІЕ ЦВѢТА. 

Бернеръ принялъ 3 подраздѣленія этихъ цвѣтовъ и назвалъ ихъ 
осьмью главными цвѣтами, бѣлыльъ , сѣрыльъ, герныльъ , синпліъ , зе¬ 
ленымъ , жсшпыліъ, красныліъ и бурыліъ; каждое изъ этихъ под¬ 
раздѣленій имѣетъ нѣсколько оттѣнковъ, а оттѣнки, составляющіе 
главные цвѣта въ чистомъ состояніи, онъ назвалъ отличительными 
цвѣталіи или характерѣ стигескилш, и. п. оісслтый цвѣтъ имѣетъ 
слѣдующіе оттѣнки, сѣрножелтый въ салюродной сѣрп , сололіено- 
оісслтый въ опсрліетпѣ , восковой въ полу опалѣ, льсдовый въ ян¬ 
тарѣ, 

Вернеръ по сему принялъ слѣдующіе пеліеталлигескіе цвѣта и 
ихъ оттѣнки : 

Бѣлый; если минералъ совершенно прозраченъ, какъ вода, то 
называется безцвѣтныліъ , и. ир. горный хрусталь; огтѣнкп его про¬ 
исходятъ отъ примѣсей другихъ цвѣтовъ: снѣоіснобѣлый (чистѣйшій 
бѣлый цвѣтъ) въ зериистоліъ ліралюрѣ; краснобѣлый въ баритѣ; 
желтобѣлый въ опалѣ; зеленобѣлый въ алйантіь; лілехнобѣлый 
въ лілегноліъ кваршь; сѣроватобѣлый въ пользѣ, 

2. Сѣрый состоитъ изъ бѣлаго цвѣта съ примѣсыо чернаго; от¬ 
тѣнки его слѣдующіе: перловосѣрый въ фарфоровой лшліѣ; синева¬ 
тосѣрый въ роговикѣ ; Ъыльхатосѣрый въ дыльгатоліЪ кварцѣ н А релі- 
пѣ, зеленосѣрый въ тогильноліъ сланцѣ , эпидотѣ; окелтосѣрый въ 
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сплоіиноліъ ліралюрѣ и нѣкоторыхъ крелтяхь ; пспелыюсѣрый (са¬ 
мый чистѣйшій цвѣтъ) въ сланьцееатой глинѣ, цирконѣ. 

3. Черный составляетъ темнѣйшій цвѣтъ, и по сему только отъ 
большой примѣси другихъ цвѣтовъ происходятъ нѣкоторые его от¬ 
тѣнки , и. пр, барлатііоісрпый (темнѣйшій черный цвѣтъ) въ обси¬ 
діанѣ, слюлистоліь углѣ; буроватопрный въ слюдѣ; зеленогерпый 
въ роговой облаткѣ; краспочерный въ лсаргаиирватоліъ эпидотѣ; си- 
иеватоирпый въ плавиковоліь шпатѣ. 

4. Синій раздѣляется на красиосиніе и зеленосиніе оттѣнки; 
черноватое и и ій въ літьдиой лазури} фіолетовосипій въ аліетистѣ; 
виитсвосипій въ плавиковоліь шпатѣ; лавандосиній (рѣдко) въ ба¬ 
зальтовой ягилт ; лазурево синій въ лазу литѣ; бсрлииосиит (весьма 
чистый синій цвѣтъ) въ сафирѣ, кіанитѣ; шлгальтовосипт въ зелі- 
липпой ліѣдпой лазури; индигосиній въ вивіанитѣ; уткосиній в ъ ко¬ 
рундѣ, элеолитѣ. 

5. Зеленый состоитъ изъ смѣси синяго и желтаго цвѣтовъ; сс- 
ладоповозелепый въ бериллѣ , азбѣстѣ; чернозеленый въ плавиковоліь 
шпатѣ; лиьднозелепый въ ліѣдной зелени; луковозслепый въ праз- 
лт>у нефритѣ; изулірудпозеленый (чистѣйшій зеленый цвѣтъ) въ изулі- 
рудѣ, лгала хитѣ, яблоню зеленый въ хризопразѣ; травянозеленый 
ъъ урановой слюдкѣ, оліфацитѣ; фисташковозслепый въ фистаиитѣ 9 
хризолитѣ; спарлсевозсленый въ хризобериллѣ; черновато зеленый въ 
зліѣевикѣ, венисѣ; оливковозеленый въ слюлистоліь палпсѣ; чижовозе- 
леный въ урановой слюдкѣ; ліаслснозслсный въ сукновальной глинѣ • 

6. Желтый раздѣляется на зеленый и красный оттѣнки, сѣр¬ 
ножелтый въ сѣрѣ; сололісіюжелтый въ кбрфюлитѣ ; воскожел¬ 
тый въ опалѣ\ лісдсвожелтый въ медовомъ камнѣ; лилюножел- 
тый (самый чистѣйшій желтый цвѣтъ) въ оперментѣ; охреножел - 
тый въ желтой землѣ; вииожелтый въ топазѣ; гороховожелтый 
въ желѣзномъ шпатѣ; изабелловожелтый въ шлифовальномъ слан¬ 
цѣ; поліеранирвоокелтый въ чертѣ мышьяковой обманки. 

7. Красный состоитъ изъ желтаго и синяго оттѣнковъ; авроро- 
красный въ мышьяковой обманкѣ гйщинтовокраспый въ гіацинтѣ, 
венисѣ; кирпигію красив ій въетильбнтѣ, скарлатинокрасный въ чер¬ 
тѣ порошка линоварн; кровянокрасный въ пиропѣ; ліяснокрасный 
въ баритѣ, роговикѣ; карліинокраспый (самый чистѣйшій красный 
цвѣтъ) въ мѣдныхъ цвѣтахъ (халькотрахитѣ), яхонтѣ; кошенильно- 
красный въ киновари; розовокрасный въ розовомъ кварцѣ, карліези- 
нокрасный въ кобальтовыхъ цвѣтахъ; персиковокрасный въ лепидо- 
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лигѣ', голубокрасный въ алмапдшіѣ; виитевопрасиый въ красной сурь¬ 
мяной рудѣ*, буроватопрасный въ шестоватомъ глинистомъ желѣз¬ 
някѣ. 

8. Бурый состоитъ изъ краснаго, желтаго, чернаго и сѣраго 
цвѣтовъ; красноватобурый въ веиисѣ; гвоздикобурый въ аксиіштѣ, ка¬ 
пустобурый въ цирконѣ; волоеистобурый въ тунгштейиѣ, каштаново¬ 
бурый (самый чистѣйшій бурый цвѣтъ) въ опаловой яшмѣ; желтобурый 
въ сплошномъ буромъ желѣзнякѣ; Ъеревобурый въ горномъ деревѣ 
(азбестѣ), пегенковобурый въ обыкновенной яшмѣ, веннсѣ, черновато- 
бурый въ буромъ каменномъ углѣ. 

Многіе минералы показываютъ цвтътныя пятна, ес¬ 
ли лучи свѣта падаютъ на нихъ въ опредѣленныхъ на¬ 
правленіяхъ } явленіе этихъ пятенъ называется игрою цвѣ¬ 
товъ, какъ въ алліазѣ, опалѣ . Если минералъ въ раз¬ 
личныхъ направленіяхъ противъ лучей свѣта, показываетъ 
въ направленіяхъ, соотвѣтствующихъ спайности, разные 
цвѣта, которые довольно явственны и не такъ скоро 
изчезаютъ, какъ при игрѣ цвѣтовъ, то это явленіе на¬ 
зывается переліѣпою цвѣтовъ , какъ на пр. въ лабрадорѣ , 
въ которомъ красный, синій, зеленый, желтый цвѣта, 
при обращеніи его противъ свѣта, красиво и безпре¬ 
станно перемѣняются. Наконецъ нѣкоторые минералы 
показываютъ радужные цвѣта, какъ на пр. известковый 
шпатъ, горный хрусталъ; но еще примѣчательнѣе свой¬ 
ство нѣкоторыхъ минераловъ, называемое Э ихроизлюльъ 
и трихроиглюліъ, т. е. по двумъ или тремъ направленіямъ 
пропускать иначе окрашенный цвѣтъ, напр. въ шерлѣ, 
который кажется намъ чернымъ и непрозрачнымъ при 
разсматриваніи его по направленію главной оси, а желто- 
бурымъ и прозрачнымъ, если онъ наблюдается въ вер¬ 
тикальномъ направленіи къ этой оси. Трихроизлгъ наблю¬ 
дается въ бразилъеколіъ топазѣ . 

ФОСФОРИЗАЦІЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНИТНОСТЬ МИ¬ 
НЕРАЛОВЪ. 

Свойство минераловъ, свѣтиться въ темнотѣ, не обна¬ 
руживая пи пламени, ни теплоты, послѣ надлежащаго 
приготовленія ихъ, называется фосфоризацісю; она воз- 
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буждается въ минералахъ механическою силою, толчені¬ 
емъ, треніемъ; такъ кристаллигескш доложитъ , цинковал 
обліанка, свѣтятся уже при царапаніи ихъ перомъ, кус¬ 
ки кварца и креліенъ отъ тренія ихъ другъ объ друга, а 
Ърагоцтьнные калши при ударѣ молоткомъ; нѣкоторые 
минералы свѣтятся отъ нагрѣванія ихъ на горячихъ уг¬ 
ляхъ или даже въ теплой печи, какъ напр. плавиковый 
шпатъ и апатитъ , или если подвергнутся дѣйствію 
солнечнаго или дневнаго свѣта, какъ алліазъ , стронціа¬ 
нитъу арагонитъ ; въ меньшей степени каліенпал солъ, 
гипсъ у лугистый баритъ , болонскій шпатъ . Всѣ минералы, 
свѣтящіеся отъ вліянія солнечнаго свѣта, свѣтятся также 
и отъ нагрѣванія, какъ алліазъ , плавиковый шпатъ изъ 
Нерчинска, (такъ называемый хлорофапъ ), свѣтящійся 
даже нѣсколько дней зеленоватымъ цвѣтомъ; разная теп¬ 
лота требуется для возбужденія ФосФоризаціи въ разныхъ 
камняхъ, и цвѣтъ свѣта, 'возбуждаемый нагрѣваніемъ, бы¬ 
ваетъ отличенъ отъ свѣта возбуждаемаго солнечными 
лучами. 

Многіе минералы дѣлаются отъ тренія или нагрѣва¬ 
нія электригескилт; нѣкоторые составляютъ проводники 
электричества, а другіе дѣлаются сами полярно-электри¬ 
ческими; въ этихъ минералахъ примѣчается, на противо¬ 
положныхъ концахъ кристалловъ, различная кристалли¬ 
зація, наир, въ турліалинтъ\ въ нѣкоторыхъ минералахъ 
возбуждается электричество отъ тренія, даже жатгемъ 
между пальцами, какъ въ известковоліъ шпаттъу плавиктъ , 
топазтъ; нѣкоторые отъ нагрѣванія такъ электризуются, 
что въ одномъ и томъ же кускѣ, въ одно и то же вре¬ 
мя обнаруживается отрицательное и положительное элек¬ 
тричество (-1- и—Э), какъ въ турлгалинть , топазтъ, бо - 
рациттъ, прениттъ и др. Почти всѣ эти минералы на¬ 
ходятся въ состояніи эмиморФизма и два электрическихъ 
ихъ полюса лежатъ на концахъ главной оси. 

Наконецъ нѣкоторые минералы имѣютъ большое влія¬ 
ніе на магнитную стрѣлку, а посему называются лгагне - 
тигескиліщ сюда принадлежатъ особенно кристаллы ліаг- 
нитнаго жслтъзнлка$ нѣкоторымъ свойственъ полярный 
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магнетизмъ и такіе составляютъ естественные магниты; 
кристаллы магнитнаго желтьзняка сообщаютъ это свой¬ 
ство не только нѣкоторымъ минераламъ, но такаю цѣ¬ 
лымъ горнымъ породамъ, какъ на пр. пластамъ зліѣ- 
евика. 


Признаки отъ обонянія и осязанія. 

Есть наконецъ нѣкоторые Физическіе признаки мине¬ 
раловъ, основанные на чувствахъ обонянія и осязанія; 
минералы бываютъ холодны на ощупь , какъ нѣкоторые 
Драгоцѣнные камни и металлы, или жирны какъ талькъ , 
или тощи на ощупь, какъ літьлъ. Запахъ свойственъ 
разнымъ слюлалгъ; другіе не издаютъ никакого запаха, 
но глины при овлаженіи ихъ, для чего достаточно вы¬ 
дыхаемаго изъ груди пара, издаютъ особенный (глини¬ 
стый) запахъ; нѣкоторые отъ тренія или ударенія изда¬ 
ютъ пригорѣлый запахъ, на пр. кварцъ и креліенъ, дру¬ 
гіе ъесногный, наир. салюродный ліышьякъ , или уринныщ 
напр. пахугій известнякъ, или сѣрный, наир, салюрод - 
пая сѣра и сѣрный колгсданъ, и смолистый, наГір. гор- 
нал слюла. 


III. ХИМИЧЕСКІЕ ПРИЗНАКИ. 

Простыя тѣла. 

* 

Металлы и нѣкоторые другіе минералы, весьма ча¬ 
сто встрѣчающіеся въ природѣ, до сихъ поръ не были 
разложены на составныя части и по сему называются 
простыліи тѣлами; но другіе минералы суть тѣла слож¬ 
ныя, потому что они состоять изъ различныхъ еостав- 
ныхъ частей, которыя болію или менѣе удобно отдѣляются 
хилшгсскиліъ разложеніеліъ . Вообще каждое простое тѣ- 
ло составляетъ съ другими различныя химическія соеди¬ 
ненія, которыя можно часто произвести и искусствен¬ 
нымъ образомъ. Соединенія, въ которыхъ одно простое 
тѣло соединяется съ другимъ, называются соединеніями 
перваго разряда, н. п. Флюоръ съ водородомъ составляетъ 
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плавиковую кислоту, сѣра съ кислородомъ сѣрную кисло¬ 
ту, натрій съ кислородомъ натръ. Соединенія перваго 
разряда между собою составляютъ уже соединенія вто- 
раго разряда; н. п. сѣрной кислоты съ натріемъ состав¬ 
ляетъ сѣрнокислый натръ или глауберову соль. 

Вообще соединенія кислорода съ другими тѣлами весь¬ 
ма многочисленны и составляютъ разныя кислоты, оки¬ 
си и щелоги, отличающіеся другъ отъ друга совершенно 
различными свойствами. Всѣ кислоты имѣютъ кислый 
вкусъ и перемѣняютъ синій цвѣтъ растеній въ красный, 
между тѣмъ какъ щелочи отличаются собственно щело¬ 
чнымъ вкусомъ и перемѣняютъ синій растительный цвѣтъ 
въ зеленый. Кислоты и щелочи въ соединеніи состав¬ 
ляютъ новое тѣло, называемое солью, которое не имѣетъ 
ни кислотнаго, ни щелочнаго свойства, но особый соля¬ 
ной вкусъ, и. пр. соединенія потассія или натрона и сѣр¬ 
ной или азотной кислоты. 

Кромѣ щелочей прежде такъ называемыя зеліли и 
многія соединенія ліеталловъ съ кислородолгъ или окиси 
лгеталловъ соединяются съ кислотами; но нынѣ извѣстно, 
что самыя щелочи и земли составляютъ подобныя сое¬ 
диненія металловъ съ кислородомъ; по сему нс суще¬ 
ствуетъ между ними никакой границы, и тѣла, составлен¬ 
ныя изъ другихъ двухъ простыхъ, имѣющія свойства 
уничтожать свойства кислоты и съ ними образовать со¬ 
ли, называются оспованілліи или соляными основаніями. 

Всѣ тѣла соединяются между собою въ опредѣлен¬ 
ныхъ неизмѣнныхъ пропорціяхъ по отношенію къ вѣсу, 
и. пр. 100 частей кислорода соединяются съ 80, 57 ча¬ 
стями литія, равными имъ по вѣсу, ни съ большимъ, ни 
съ меньшимъ количествомъ; такія числа называются спги - 
хіоліетрахсскиліи гислаліи или атоліигсскиліъ втьсоліъ 
или атоліалш, изъ которыхъ, какъ бы изъ безконечно 
малыхъ недѣлимыхъ частицъ предполагаются состоящи¬ 
ми всѣ тѣла; они составляютъ предѣлы механическаго 
дѣленія тѣлъ *). 

*) Подобные атомы до сихъ поръ небыли доказаны никакими наблюдѣ- 
нілми такъ что они еще принадлежатъ къ сомнительнымъ тѣламъ. При иачи* 
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Вообще въ химическихъ соединеніяхъ простыхъ тѣлъ 
между собою или въ сложныхъ тѣлахъ одинъ или нѣ¬ 
сколько атомовъ относятся къ другому или другимъ какъ 
основаніе къ кислотть; эти основанія составляютъ элек- 
троположитслъные з а кислоты электроотрицательные 
атомы, н. пр. въ сѣрнокисломъ кали образуетъ калій 
электроотрицательное вещество} но электроположитель¬ 
ность тѣлъ нельзя принять за постоянное свойство: та¬ 
кое тѣло можетъ быть относительно одного электропо¬ 
ложительнымъ, а относительно другаго электроотрицатель¬ 
нымъ. При составленіи химической Формулы электропо¬ 
ложительное тѣло ставится съ лѣвой стороны. 

Всѣ простыл ттьла , числомъ 55 *), суть слѣдующія: 

1. Неліс?палли%еспія . 
а . газообразныя. 

1. Кислородъ ? О, Оху^епіит (д^ѵд, кислый и уеѵо)-, образую), 
называется такъ, потому что тѣла отъ соединенія съ нимъ прини¬ 
маютъ свойство кислотъ, и. пр. сѣра съ к нею родомъ составляетъ 
сѣрную кислоту, онъ находится въ соединеніи почти со всѣми дру- 


пающемся образованіи кристалловъ разныхъ солей въ прозрачной жидкости, 
по наблюденіямъ Эренберга , подъ микроскопомъ являются вдругъ мелчайшія 
точки, которыя, съ большею быстротою увеличиваясь, составляютъ кристаллы, 
при чемъ не примѣчается нн особое движеніе, пи смущеніе воды вокругъ обра¬ 
зующагося кристалла. Этимъ конечно опровергается атомистическая тео¬ 
рія, по которой атомы или частицы, висящія въ жидкости н образующія въ по¬ 
слѣдствіи кристаллы, вокругъ находящейся уже точки кристаллизаціи, соеди¬ 
няются, и такимъ образомъ должна произойти увеличивающаяся мало по мало 
около этой точки плоскость, которая не возможна была бы безъ смущепія 
жидкости. Кристаллы обыкновенно вдругъ образуются въ безчисленномъ мно* 
жествѣ въ совершешю прозрачной жидкости, такъ что первый актъ кристалли¬ 
заціи есть зігновенііый, при которомъ примѣчается иногда также сверкающее 
сіяніе, какъ бы явленіе жизни кристалла при самомъ происхожденіи его, чего 
вовсе нельзя принять какъ будто бы происшедшее отъ электричества чрезъ 
трѣиіе элементарныхъ частицъ между собою. {Оіосксг, Міпегаіо™. ІаІігсзКере 
У. Пер. ЫйгпЬсг$ 1857 ра<г. 61.) 

*) Въ новѣйшія времена открыто еще нѣсколько другихъ металлическихъ 
элементовъ, какъ дидилий ( Пійутіит) н под., но они еще не точно изслѣдованы 
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гими тѣлами и составляетъ весьма важную составную часть воздуха 
и воды и имѣетъ самую большую склонность, соединяться съ дру¬ 
гими тѣлами, которыя горятъ въ немъ съ большимъ свѣтомъ И весь¬ 
ма быстро окисляются. 

2. Водородъ, Н, Нуііго^епіит (ѵЗб)(), вода и угѵсо, образую), 
легчайшее изъ всѣхъ тѣлъ, весьма скоро зажигается и горитъ съ 
кислородомъ, отдѣляя самую большую теплоту, и образуя послѣ 
горепія воду, многіе кристаллы содержатъ воду. 

3. Азотъ, N у ХИгорепіит или А:оішп, (а отрицательное и 
жизнь) называемся такъ потому* чго онъ уничтожаетъ органическую 
жизнь; опъ весьма часто встрѣчается въ природѣ, составляетъ зем¬ 
ной атмосферы и всѣ животныя, многія растенія и многіе минералы, 
и. пр. селитра, состоятъ изъ азота; опъ не горитъ и не поддержи¬ 
ваетъ горѣнія другихъ тѣлъ. 


/5. твердыя* 

А. Сѣра, 5, 8иІр7шг , рѣдко находится въ чистомъ или самород¬ 
номъ состояніи, особенно въ вулканахъ, гораздо чаще въ соедине¬ 
ніи съ другими тѣлами, съ металлами, составляя такимъ образомъ 
разные колчеданы, пр. сѣрный іюлгедапъ пли желѣзо въ соеди¬ 
неніи съ сѣрою, а съ кислородомъ сѣрную кислоту . 

5 . Селеній , 5с, 5 еіепіит {с5?Л]Ѵ7], лупа) принадлежитъ къ рѣд¬ 
кимъ тѣламъ и походить съ одной стороны па сѣру, а съ другой 
на мышьякъ н теллуръ; но сему опъ также болве всего попадает¬ 
ся въ нѣкоторыхъ видахъ сѣры; разплавлеппый селеній имѣетъ 
металлическій блескъ, черножелѣзный цвѣтъ и непрозраченъ. 

6. фосфоръ , Р, Р/іо5р]іог(і5{(р(д(іфо§о$, свѣтоносный) пазывает- 
ся потохму, что онъ свѣтить въ темнотѣ, весьма легко горитъ, но 
нигдѣ невстрѣчается въ чистомъ состояніи; посему приготовляет¬ 
ся царственнымъ образомъ, составляетъ тогда полупрозрачное 
желтое тѣло, похожее на воск >; онъ находится въ видѣ фосфорной 
кислоты во многихъ минералахъ. 

7. Хлоръ, СІ, Сіі/ог (^Яооод, желто-зеленый) называется такъ по¬ 
тому, что онъ представаяетъ желто-зеленый газъ, отдѣляясь при искус¬ 
ственномъ разложеніи поваренной солп посредствомъ сѣрной кислоты; 
опъ находится въ природѣ въ этой соли въ соединеніи съ на¬ 
тріемъ, и имѣетъ большое сходство съ кислородомъ, потому что 
онъ составляетъ съ многими сгараемымн тѣлами соединенія, подоб¬ 
ныя окисяліъ (охуда), называемыя по сему хлоридалш (сЫогісіа). 

5 * 
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8. Бромъ, Вг, Вгот, (/Зфй^од, вонь) называется такъ потому, 
что онъ при обыкновенной температурѣ имѣетъ непріятный запахъ 
и въ нскуствешю-приготовлепномъ, чистомъ состояніи составляетъ 
чернокрасную тяжелую жидкость непріятнаго запаха и этимъ по¬ 
хожую па хлоръ; онъ находится нерѣдко въ морской водѣ и соля¬ 
ныхъ источникахъ. 

9. Іодъ, 1, ІоД (іоеідцд, фіялково-синій) называется такъ пото¬ 

му, что это твердое черное тѣло въ теплотѣ превращается въ фІял- 
ково-снній паръ; онъ находится въ морской водѣ, въ соляныхъ источни¬ 
кахъ, въ каменной соли и даже въ нѣкоторыхъ американскихъ се¬ 
ребряныхъ рудахъ. ^ 

10. флюоро В, Віиог или флюоровал кислота такъ называется 
потому, что она встрѣчается въ плавикѣ (по немецки Віи$$раЬІі), 
изъ котораго посредствомъ сѣрной кислоты она отдѣляется во вре¬ 
мя иагрѣванія; опа разъѣдаетъ стекло; поэтому должно ее хранить 
въ свинцовыхъ иди платиновыхъ сосудахъ; она находится кромѣ то¬ 
го еще въ топазѣ, слюдѣ и друг, минералахъ. 4 

11. ^Р г глетворъ, С., СагЪопісит, или уголъ составляетъ въ нечи¬ 
стомъ состояніи каліспный уголъ, графитъ и въ самомъ чистѣйшемъ 
алліазъ , а въ соединеніи съ кислородомъ образуетъ угольную ки¬ 
слоту, входящую въ составъ известковыхъ камней. 

12. Боръ, В, Вагон, получилъ названіе отъ буры (Ьогах или ііп- 
каі), встрѣчающейся въ соли нѣкоторыхъ Тибетскихъ и Японскихъ 
озеръ, изъ которой онъ по б. ч. приготовляется; соединяясь съ кис¬ 
лородомъ образуетъ онъ борную кислоту , не рѣдко встрѣчающуюся 
свободною въ природѣ, какъ и.пр. на островѣ Волкано н въ окрее- 
ностяхъ города Тосканы, гдѣ она вывѣтривается изъ почвы (5 аззоі'пі). 

2. Металлическія. 

а. металлы составляющіе въ окислепполіъ состояніи щелочи. 

13—15. Потпассій, К, Іхаііит, Натрій, ]Ѵ, Иаігіит, и Ли¬ 
тій у Б у Біі/ьіит у составляютъ металлическія основанія поташа, 
натра и литіопа , принимаемыхъ нынѣ какъ настоящія щелочи 
(аісаііа). Въ соединеніи съ углеродною кислотою потассій состав¬ 
ляетъ поташъ , а натрій соду или патронъ, часто встрѣчающійся 
въ природѣ, между тѣмъ какъ литій находится въ нѣкоторыхъ 
только минералахъ, и. нр. въ слюдѣ , псталитѣ ; также окиси по- 
тасія н натрія весьма часто находятся въ минералахъ и въ ме- 
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таллическомъ видѣ; они имѣютъ серебряный блескъ и такъ легки, 
что плаваютъ на водѣ. 

/?. ліеталльі , образующіе въ окислениоліъ состояніи зеліли . 
а. щелогпыл зеліли . 

16—19 ,Бар ій, Ва, Вагуит* Стронцій , 5г, 8ігопііит; Каль- 
цій, Сія, Саісіат, н Магній, Мур, Маррпсвіит, которые всѣ состав¬ 
ляютъ металлическія основанія щелочныхъ земель, отличающихся 
отъ щелочей трудною растворимостью въ ъодѣ и нерастворимостью 
углекислыхъ солей, образуемыхъ ими. Барій (ра<УѴ$, тяжелый, по¬ 
тому что осаждаетса въ сѣрной кислотѣ) н Стронцій (отъ мѣстона¬ 
хожденія его въ Стронтіанѣ въ Шотландіи такъ называемый), но 
подобно другимъ щелочамъ, весьма скоро притягиваютъ изъ воздуха 
углекислоту н посему не встрѣчаются въ чистомъ состояніи въ при¬ 
родѣ; барій въ соединеніи съ сѣрной кислотою составляетъ тяже¬ 
лый шпатъ или баритъ , съ углекислотою витеритъ; подобнымъ же 
образомъ стронціанитъ есть углекислый стронцій , а целестинъ есть 
сѣрнокислый. Кальцій^ легкій серебристый металлоидъ, состав¬ 
ляетъ основаніе известковой земли, вездѣ встрѣчающейся въ природѣ 
въ особенности въ соединеніи сь углекислотою въ известнякѣ , а 
съ сѣрною киелнтою въ гипсѣ . Магній наконецъ есть металличе¬ 
ское основаніе ліагнезіи или горькозеліа , составляющаго съ сѣрною к 
слотою горькую соль. Соединеніе углекислой извести и углекислаго ма¬ 
гнія составляетъ Ъололштъ или горькоземистую известь; сѣрнокислая 
лгагнезіл весьма часто встрѣчается въ горькихъ соляныхъ источникахъ. 

Ь. настоящія зеліли . 

20—25 Г линій. А, Аішпіпіипѵ, Бериллій р Ве, (С), ВсгуИіит 
или Сіусіит; Ыуірконій, 2г, 2ігсопіит; Иттрій, У, Тіігіим; 
Торій, ТА, Тіюгіит и Силицій) 5і, Зііісіит суть металлическія 
основанія настоящихъ земель. Гаити или аіитіпіит (аіишеп, квас¬ 
цы) составляетъ основаніе глинозельа) и, соединяясь съ кислоро¬ 
домъ, переходить въ пего. Глиноземъ весьма часто встрѣчается въ 
природѣ; въ чистомъ состояніи въ яхонтѣ, въ нечистомъ въ корун- 
дѣ\ онъ также искуственно приготовляется изъ квасцовъ, состав¬ 
ныя главныя части которыхъ суть глиноземъ и сѣрная кислота» 
Бериллій находится гораздо рѣже, въ бериллѣ, въ соединеніи съ 
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кислородомъ и кремнеземомъ; отъ него н получилъ свое названіе, 
но онъ встрѣчается н въ другихъ минералахъ, составляетъ сладкія 
на вкусъ соли, отъ чего и называется глиціеліъ (уХѵхѵд, сладкій.) 
ТХирконІй находится въ окисленномъ состояніи въ цирконѣ, отъ че¬ 
го и называется циркоиіеліъ^ кислоты мало дѣйствуютъ на него, 
кромѣ плавиковой, которая растворяетъ его въ холодѣ. Иттрій 
встрѣчается только въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ минералахъ Швеціи, 
въ особенности въ гадолииитѣ или иттербитѣ , найденномъ въ 
первый разъ близъ города ІХттсрби , отъ чего н получилъ свое 
названіе; въ соединеніи съ кислородомъ составляетъ онъ неплавкую 
итгровую землю бѣлаго цвѣта. Торій находится въ торитѣ , весьма 
рѣдкомъ минералѣ изъ Норвегіи ивъ пирохлорѣ\ а въ окисленномъ 
состояніи составляетъ неплавкую торіеву землю сѣраго цвѣта. Сили¬ 
цій или Кремній такъ называется отъ Зіісх или кремня, въ кото¬ 
ромъ онъ встрѣчается въ большомъ количествѣ н составляетъ на 
подобіе Бора бурый порошокъ, который, принимая въ теплотѣ кис¬ 
лородъ, перемѣняется въ бѣлый кремнеземъ ді образуетъ въ твердомъ 
состояніи горный хрусталъ, кремень и вообще всѣ кварцовыл по¬ 
роды. Онъ отличается своею твердостью н неразтворішостію. 


у. металлы , образующее ѵреиліуѵлсственно кислоты, ила 


электроотрицательные. 


26. Мышьякъ, Аз, Агзспісит , встрѣчается въ самородномъ видѣ, 
но и въ окисленномъ состояніи, составляющій такъ называемую 
мышьяковую кислоту или бѣлый ліъииълпъ , извѣстный какъ весьма 
сильный ядъ. 

27. Хролый , Сг, СЪготІшп (отъ уоо^иа, краска,) называется по¬ 
тому что окиси его отличаются превосходно красящимъ свойствомъ; 
онъ находится въ красной свинцовой рудѣ Березовскихъ рудниковъ въ 
Екатеринбургѣ, въ хролюволіъ желѣзнякѣ , въ изулірудѣ н въ нѣ¬ 
которыхъ другихъ минералахъ. 

28. Ванадій, Ѵ,Ѵапа(Ііит (оть Ѵапайіз, прозваніе Скандинав¬ 

ской богини фрейя ) недавно открытъ въ разныхъ ; іелѣзнякахъ Шве¬ 
ціи и Россіи, Мексиканскою! Сибирской свинцовыхъ рудахъ н нахо¬ 
дится въ разныхъ степеняхъ окисленія; металлическомъ со¬ 

стояніи онъ серебристо-бѣлый и весьма походитъ па молибденъ. 

29. Молибденъ, Мо,Мо1у1н1аепипц (отъ /иоХѵрдод, свинецъ) рѣд¬ 
ко встрѣчается въ соединеніи съ сѣрою въ молибденовомъ блескѣ 
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и въ окисленномъ 'состояніи въ желтой свинцовой рудѣ; онъ состав¬ 
ляетъ три разныя степени окисленія и можетъ быть легко полученъ 
въ металлическомъ видѣ, 

30. Вольфрамъ, IV, ТѴоІ/гатіит находится въ видѣ окиси въ 
соединеніи съ известью, хотя и въ маломъ количествъ, въ тунг- 
гипіейпѣ, а въ видѣ вольфрамовой кислоты и въ соединеніи съ заки¬ 
сью желѣза и марганца въ вольгецѣ ; уже извѣстный химикъ 
ІІІеле (Зсііееіс) открылъ одну степень окиси его и по сему онъ 
называется такяіе ІІІеліелгъ (ЗсЬеІіит). 

31. Сурьліа у 5Ь, ЗііЬіит, (апіітопіиіп называется отъ гречес¬ 
каго слова аѵгс, противъ, и Французскаго тоіпе, монахъ, потому 
что она была уже въ 15 столѣтіи въ большомъ употребленіи у 
французскихъ монаховъ, которые отъ неправильнаго употребленія 
одного препарата причиняли себѣ часто большой вредъ) находится 
въ чистомъ состояніи весьма рѣдко, а во многихъ странахъ въ 
соединеніи съ сѣрою въ видѣ сѣрой суръліяпой руды, изъ которой 
она приготовляется въ металлическомъ состояніи оловянно-бѣлаго 
цвѣта. 

32. Теллурій, Те, Теііигіит , (отъ ІеІІиз, земной шаръ) весьма рѣд¬ 
ко встрѣчается въ тсллуристоліъ серебрѣ изъ Сибири, въ теллу- 
ристоліъ висліутѣ изъ Богеміи и т. д., имѣетъ оловянно-бѣлый 
цвѣта, весьма легко плавится и весьма летуч ь; извѣстны уже двѣ 
разныя степени его окиси. 

53. Лаитатй, Та, Тапіапіит (оть ХаѵхУаѵо) скрываюсь) 
не давно открытъ въ цератѣ іевпипитѣ; окись церія содер¬ 
житъ почти \ окиси лаптанія, хотя свойства церія имъ весьма 
мало измѣняются; сѣрый лантаній въ металлическомъ видѣ полу¬ 
чается, если азотная окись церія разваливается. 

34. ІЬрій,Сс, Сегіит, (отъ Сеге$, въ честь Римской богини 
Сегсз) находится вь церитѣ изъ Швеціи и Гренландіи, вмѣстѣ съ 
лантаномъ и кремнеземомъ; металлъ церіи едва ли извѣстенъ въ 
чистомъ состояніи, по знаютъ у;ке двѣ степени его окиси. 

55. Тапталій, Та, ТапЬаІит, ( Тапий аз по баснословію Рим¬ 
лянъ былъ наказанъ тѣмъ, что онъ находился до подбородка въ водѣ, 
и не былъ въ состояніи, прикасаться къ ней для утоленія жажды,) от¬ 
личается въ особенности тѣмъ, что окиси его не разтворяются въ 
кислотахъ; оть чего и получилъ свое названіе; онъ первоначально 
былъ найденъ въ танталитѣ и иттротанталитѣ, двухъ мине¬ 
ралахъ изъ Швеціи и однажды въ одномъ Американскомъ мине- 
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ралѣ и посему называли его также СЫитЫит до открытія сход¬ 
ства обоихъ металловъ. 

56. Титапій или Шенакатй , Л', Тйапіит , былъ найденъ 
сперва въ рутилѣ, апатазѣ, ліенаканитѣ и въ сфспѣ, а потомъ 
въ разныхъ мѣстахъ Германіи и Англіи въ кристалнческнхъ шла¬ 
кахъ плавильныхъ печей, въ видѣ весьма твердыхъ мѣднокрасныхъ 
кубовъ. 

37. Осліііі , 0$, Овтіиіп, (отъ ОбрТ], запахъ) встрѣчается въ гг^га- 
тиноволіъ пескѣ или въ самыхъ платиновыхъ зернахъ въ соедине¬ 
ніи съ Иридіемъ; онъ образуетъ сѣробурый тугоплавкій металлъ, 
окись котораго испускаетъ весьма непріятный запахъ. 

38. Золото , Ли , Лигит , составляетъ весьма извѣстный драго¬ 
цѣнный металлъ, встрѣчающійся по большой части въ самородномъ 
видѣ. 

д. ліеталлы, составляющіе преиліущественпо соляныя основа¬ 
нія, или электроположительные: 

39. Цинкъ, 2п , Ъіпсит , въ металлическомъ состояніи имѣетъ 
синевато-бѣлый цвѣтъ, металлическій блескъ, приготовляется изъ 
галліея и цинковой обліанки , въ которыхъ онъ находится съ 
углекислотою и сѣрою. 

ДО. Кадлйй , С(1 , Сасіпііит , названъ по рудѣ сайтіа , галліей), 
въ которой онъ преимущественно находится, имѣетъ оловянный 
цвѣтъ; весьма мягкій металлъ легко плавится, весьма тягучъ, и 
походитъ вообще на цинкъ, съ которымъ онъ находится также 
вмѣстѣ въ цинковой окиси или галліеѣ . 

Д1. Олово , 5/г, Зіаппит , уже извѣстно съ самыхъ древнѣйшихъ 
временъ; рѣдко встрѣчается въ Англіи, Богеміи п Силезіи, но въ 
самородномъ состояніи не находится, всегда въ окисленномъ въ 
такъ называемомъ оловянноліъ калит . 

Д2. Желѣзоу Ре, Реггит , равнымъ образомъ извѣстно съ са¬ 
мыхъ древнѣйшихъ временъ; встрѣчается весьма часто въ много¬ 
численныхъ жслѣзистыхъ рудахъ, въ окисленномъ состояніи и 
въ соединеніи съ сѣрою, по самородное только въ лістсорахсспихъ 
камняхъ, исключая нѣсколькихъ мелкихъ зеренъ самороднаго же¬ 
лѣза въ платиновой рудѣ. 

ДЗ. Марганецъ, Ми, Мап^апипі встрѣчается въ пяти разныхъ 
степеняхъ окисленія въ марганцовыхъ рудахъ и очень скоро окис- 



ляется, такъ что воздухъ долженъ быть тщательно удаленъ отъ 
него. 

44. Ураній , V, ХІгапіит, (отъ Ига пив, небо) рѣдко встрѣчается 
въ нѣкоторыхъ минералахъ, въ смоляной обманкѣ , урановой охрѣ 
н слюдѣ, въ двухъ степеняхъ окисленія; онъ на воздухѣ легко 
расплавляется и горитъ какъ уголь, оставляя закись уранія въ ви¬ 
дѣ черно-сѣраго порошка. 

45. Кобальтъ, Со, СоЬаІіит, нигдѣ не встрѣчается въ метал¬ 
лическомъ состояніи, но почти всегда съ сѣрою и другими метал¬ 
лами, съ никкелелгъ н ліышьяколгъ , но также въ лѵетсоригескихъ 
калтяхъ\ онъ имѣетъ какъ желѣзо и никкель магнетическое свой¬ 
ство. 

46. Никкель , N1, Кіссоіит , рѣдко находится въ нѣкоторыхъ 
рудахъ въ соединеніи съ мѣдью, желѣзомъ, кобальтомъ, мышья¬ 
комъ и сѣрою, въ лістеортсскихъ калінлхъ и въ хризопразѣ , 
заимствующимъ отъ пего свой зеленый цвѣтъ. — Онъ серебристо- 
бѣловатаго цвѣта, довольно твердъ и совершенно тягучъ. 

47. М/ьдь, Си, Сиргит , находится часто самородною, но еще 
чаще въ соединеніи съ сѣрою н другими металлами, или въ окис¬ 
ленномъ состоят она по большой части приготовляется изъ 
мтьдиаго полгсЪаиа\ чистый металлъ имѣетъ красный цвѣтъ, силь¬ 
ный блескъ, и отличается тягучестью. 

48. Свинецъ , Рі, РіитЪит , весьма часто встрѣчается, въ евин- 
цоволсъ блескѣ , также въ окисленномъ состояніи, вмѣстѣ съ угле¬ 
родною, сѣрною и другими кислотами; онъ отличается мягкостью, 
тагучестыо и скорымъ окисленіемъ на воздухѣ. 

49. Висмутъ, Ві, Вівтиіііит, уже давно извѣстный металлъ, по¬ 
ходитъ на свинецъ, такъ что въ древнія времена принимали ихъ 
за одинъ металлъ; онъ имѣетъ красновато-бѣлый цвѣтъ н лис¬ 
товато-кристаллическое сложеніе. 

50. Р/путь. Ну, НуНгаг^угит, Мсгсигіш ѵіѵив, принадлежитъ къ 
рѣдкимъ металламъ; онъ встрѣчается въ капельно-жидкомъ состояніи 
или въ соединеніи съ сѣрою въ киновари ,* цвѣтъ ея оловянно-бѣлый, 
блескъ сильный и при обыкновенной температурѣ она капельножидка. 

51. Серебро , А$, Аг^епіитп находится самороднымъ или въ со¬ 
единеніи съ другими металлами и съ сѣрою, въ особенности въ евин - 
цоволіъ блескѣ, также съ сурьмою и мышьякомъ; скоро окисляется 
на воздухѣ и встрѣчается въ двухъ степеняхъ окисленія. 
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52. Платина, /V, РіаЬіпа , была прежде въ Америкѣ принята 
за серебро н посему названа платиною или РіаЬіпа , уменьшитель¬ 
ное слово отъ Ріаіа , что значатъ въ испанскомъ языкѣ серебро> 
она встрѣчается вь большомъ количествѣ также въ Уральскихъ го¬ 
рахъ н отличается постоянствомъ на воздухѣ, неплавкостію, тягу¬ 
честью и другими свойствами. 

53. Иридій, Іг, ІгіЛішп, (отъ Ігі$ у радуга, названъ потому, что 
нѣкоторыя его соли отличаются разными цвѣтами) принадлежитъ какъ 
и два послѣдніе металла къ весьма рѣдкимъ, встрѣчающимся въ 
платиновомъ пескѣ Сибири. 

54. Родій, Л, ЛіюДішп , (отъ (уодаод, розовой, по цвѣту нѣко¬ 
торыхъ его соединеніи), равно рѣдкій металлъ изъ того же мѣсто¬ 
нахожденія. 

55. Палладій, РА, РаІІаАіипъ (отъ Раііаз, богини премудрости 
древнихъ Грековъ) встрѣчается съ обоими выше означенными ме¬ 
таллами, въ томъ же платиновомъ пескѣ Уральскихъ горъ. 

О ХИМИЧЕСКИХЪ ЗНАКАХЪ. 

Для описанія химическихъ соединеній минераловъ въ 
краткомъ видѣ Берцеліусъ означилъ каждое простое тѣло 
особеннымъ знакомъ, для котораго служить начальная 
буква Латинскаго ихъ названія, какъ это уже выше 
означено у всѣхъ тѣлъ послѣ русскаго названія. Если 
названія нѣсколькихъ тѣлъ начинаются одинаковою бук¬ 
вою, то для составленія знака къ начальной буквѣ при¬ 
бавляютъ одну изъ слѣдующихъ. Знакъ, означающій 
какой ни будь минералъ, самъ но себѣ, показываетъ одинъ 
атомъ этого тѣла. Такъ наир. Ре (/еггшп) означаетъ 
одинъ атомъ желѣза; 3 (зиірігиг) одинъ атомъ сѣры. 
Соединеніе одного атома тѣла съ однимъ атомомъ дру¬ 
гаго тѣла выражается тѣмъ, что пишутъ знаки обоихъ 
тѣлъ одинъ непосредственно послѣ другаго, такъ наир. 
РсЗ одинъ атомъ стърпасшаго желтьза. 

Въ случаѣ соединенія одного или нѣсколькихъ ато¬ 
мовъ какого шібудь тѣла съ нѣсколькими атомами дру¬ 
гаго тѣла, съ правой стороны ставятъ надъ знаками, 
цьіФры или алгебраическіе показатели степеней, выража- 
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ющіе число атомовъ, н. п. Ре 5*—соединеніе одного «ато¬ 
ма желѣза съ двумя атомами сѣры (т. е. желѣзный кол - 
гсдат\ Ре* 5 3 =сосдиііеіііс двухъ атомовъ желѣза съ тре¬ 
мя атомами сѣры.—Если нѣсколько сложныхъ атомовъ 
соединяются между собою, то знаки, ихъ означающіе, со¬ 
единяются знакомъ-*-,и. пр. Ре 5 *-\-Ре Аз 7 -— соединеніе од¬ 
ного атома сѣрнистаго желѣза и одного атома мышьяко¬ 
вистаго желѣза ( ліышъяковый колгедань ). ЦыФра, постав¬ 
ленная предъ соединеніемъ, какъ алгебраическій косфи- 
ціеитъ, показываетъ число сложныхъ атомовъ, н. пр. 
2 Ре 5 * —2 атома желѣзнаго колгедана ; 2 (Ре $*-\-Рс 
Аз*) 2 атома лгышьлковаго колгедана . 

Соединенія съ кислородоліъ весьма часто всрѣчаются, 
н атомы кислорода означаются точками надъ знакомъ 
мростаго тѣла, съ которымъ они соединены, и. пр. 5, 5, 5, 
вмѣсто 50,50*., 5О 5 означаетъ одинъ, два или три атома 
кислорода въ соединеніи съ сѣрою. Кремній съ кисло¬ 
родомъ соединяется только въ одной пропорціи и сое¬ 
диненіе это имѣетъ свойство кислоты, но временная 
кислота можетъ соединяться съ основаніями въ различ¬ 
ныхъ пропорціяхъ. Кремнекислыя соединенія, въ которыхъ 
кислородъ кислоты равняется кислороду основанія или 
относится какъ 1: 1, К $, называются силикаталіи; тѣ, 
въ которыхъ кислородъ кислоты относится къ кисло¬ 
роду основанія, какъ 2: 4, называются бисиликаталш , 
Іі 5 і*, а какъ Ъ: 1 —трисиликаталіи, 1і 5 3 ; а тѣ кремне¬ 
кислыя соли, въ которыхъ содержаніе кислорода времен¬ 
ной кислоты менѣе чѣмъ содержаніе кислорода основанія, 
называются субьсиликаталіи , и. пр. Н ъ 5. При семъ означа¬ 
ются всѣ основанія, содержащія одинъ атомъ кислорода, зші- 
комъ К (габісаіе), а кремнеземъ или временная кислота зна¬ 
комъ 57, потому что она состоитъ изъ 1 атома кремнія и Ъ 
«атомовъ временной кислоты.—Точно также выражается 

число атомовъ сѣры черточками: ре Ре вмѣсто Ре5^ 
Ре5*— одинъ или два атома сѣры въ соединеніи съ же¬ 
лѣзомъ. Наконецъ черточка, проведенная чрезъ шпкиюю 
часть буквы, служащей знакомъ для тѣла^і^і^д^^ 
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атома этого тѣла, н. пр. АІ, §Ъ, Н вмѣсто Л1 2 О 5 , 8Ь 2 
О 3 , II 2 О. Выраженіе подобнаго сложнаго соединенія 
посредствомъ буквъ и знаковъ называется хилшгескою 
формулою, которая въ Стихіометріи составляетъ важ¬ 
ное средство для повѣрки химическихъ разложеній ми¬ 
нераловъ; но при составленіи этихъ Формулъ зам ѣчается еще 
большой произволъ; нѣкоторые химики нс включаютъ въ хи¬ 
мическую Формулу составныхъ частей, принятыхъ пре¬ 
жде за существенныя, если неудобно ихъ вычислить, или ес¬ 
ли онѣ не сходны съ стихіометрическими пропорціями; по¬ 
сему анализы не всегда сходствуютъ съ химическими 
Формулами, можетъ быть потому, что одинъ химикъ по¬ 
читаетъ то существеннымъ, что другой вовсе пропус¬ 
каетъ изъ своей Формулы.—Впрочемъ этими химически¬ 
ми Формулами весьма просто выражаются даже самыя 
сложнѣйшія соединенія «атомовъ разныхъ разрядовъ, п. пр. 
Са А1, 8і, НО означаютъ простые атомы; Са, АІ, 8і, Й 
—атомы перваго разряда, известь , сафиръ , горный хру¬ 
сталъ, воду, Са, 8і, АІ 8і 5 = атомы втораго разряда, 
эдельфюрситъ и глина: : К 8і А1 8і 3 “ «атомы третьяго раз- 
ряда, іюлевой шпатъ; Са 8і-*-АІ 8і э -і- 5 Н— «атомы чет¬ 
вертаго разряда, эпистилъбитъ. *). 

Изоморфизмъ и Диморфизмъ. 

Химическій составъ безъ сомнѣнія имѣетъ большое 
вліяніе на Форму минераловъ; каждое твердое простое 
тѣло имѣетъ особенную Форму, свойственную ему. Мигер- 
лихъ сдѣлалъ важное открытіе, что соединенія, составлен¬ 
ныя изъ равнаго числа равнымъ образомъ соединенныхъ а- 
томовъ, принимаютъ равную Форму и имѣютъ одинаковую 
Форму кристалловъ, такъ н. пр. извѣстковая земля, горько- 
зсмъ, закись марганца, закись желѣза въ равной пропорціи 
соединены съ углекислотою въ известковоліъ шпатіъ, 
дололштть и т. д. Кромѣ того онъ еще наблюдалъ, что 
въ химическихъ соединеніяхъ нѣкоторыя составныя ча- 

’) О хим. знак, н Формул, см. Э. Гофмана, общ. Ориктогіі. стр. 109— 
206, гдѣ все это обширно изложено. 
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сти могутъ быть замѣняемы въ минералахъ другими безъ 
перемѣны кристаллической Формы всего соединенія. Рядъ 
тѣлъ, изъ которыхъ одно можетъ быть замѣняемо дру- 
гтгь, онъ назвалъ изолюрфтескилш ттълаліи. Они мо¬ 
гутъ замѣнять другъ друга въ весьма различныхъ нео¬ 
предѣленныхъ отношеніяхъ; по этому многіе минералы 
представляютъ большое различіе въ относительныхъ 
количествахъ ихъ составныхъ частей; такъ н. пр. въ по¬ 
родѣ венисы изоморФНческія тѣла встрѣчаются не въ по¬ 
стоянномъ количествѣ, но за то всѣ вмѣстѣ всегда нахо¬ 
дятся въ такомъ количествѣ, что они составляютъ треть 
кремнекислыхъ солей. Такимъ образомъ посредствомъ 
изоморфизма узнается законъ соединенія въ минералахъ, 
и Стпихіоліетрія или искуство измѣренія химическихъ 
атомовъ, открытое Рихтероліъ у съ этого времени при¬ 
няло видъ самостоятельной науки. 

Но этому закону протнвуположно другое правило: 
часто кристаллы двухъ соединеній, состоящихъ изъ оди- 
накихъ составныхъ частей, которыя входятъ въ ихъ со¬ 
ставъ, даже въ одинакихъ отношеніяхъ, принадлежатъ 
разнымъ кристаллическимъ системамъ. Такія соединенія 
называются дилюрфигескилш, такъ н. пр. углекислая из¬ 
весть подъ именемъ известковаго шпата принадлежитъ 
трехъ-и-одноосной системѣ, а подъ названіемъ арагони¬ 
та одно-и-одно-осиой системѣ; также стъра показываетъ 
весьма примѣчательный примѣръ диморфизма; сели она 
плавится, то составляетъ при остуженіи призмы двухъ- 
и-одноосной системы, но при перегонкѣ она образуетъ 
ромбическіе октаэдры, кристаллы, принадлежащіе къ од- 
ио-и-одноосной системѣ. 

Въ новѣйшее время Берцеліусъ прибавилъ къ этому 
ученію объ изолюрфизлітъ весьма важное открытіе, до¬ 
казывающее, что существуютъ составленныя совершенно 
одинаковымъ образомъ химическія соединенія, имѣющія 
однакоже совершенно другія химическія свойства и кри¬ 
сталлическія Формы. Эти тѣла называются изоліетриге - 
скиліи т. е. составленными изъ разныхъ (ібод) частей 
(р€()одУ) но можно ихъ назвать также этеролюрфигес- 



78 


киліщ (втадод, различный; /хо@*/;7у, Форма), отличающи¬ 
мися различными Формами, какъ разныя кислоты, н. пр. 
винокаменная кислота. 

Химическое разложеніе. 

Всѣ .признаки, дающіе намъ понятіе о внутреннемъ 
или химическомъ составѣ минераловъ, называются хи- 
лшгескилш , и не менѣе важны Физическихъ, хотя уже 
диморфическіе минералы доказываютъ, что разнород¬ 
ность минераловъ не зависитъ отъ количественнаго со¬ 
става ихъ и что даже каждый минералъ могъ бы обра¬ 
зоваться въ правильныхъ Формахъ всякой кристалличе¬ 
ской системы. Хиліигескіе признаки получаются двоякимъ 
образомъ: 

4. Ызслтъдовапіеліъ люкрыліъ путеліъ ; наливая на 
минералъ какую нибудь жидкость, способную разство- 
рить его, изслѣдуютъ вліяніе разныхъ рсагеицій на 
этотъ растворъ, какъ то воды, кислотъ и щелочей. Соли 
растворяются въ водѣ; если растворъ безцвѣтенъ, то 
прибавляется къ нему селитрокислый баритъ; осадокъ озна¬ 
чаетъ или сѣрную или буровую происходящій такимъ обра¬ 
зомъ или углекислоту.—Для настоящаго опредѣленія это¬ 
го прибавляется въ другую часть раствора капля сѣр¬ 
ной кислоты, и тотчасъ отдѣляется углекислота еъ шипѣ¬ 
ніемъ, буровая же кислота осаждается блестящими че¬ 
шуйками, а сѣрная кислота не производимъ никакого 
противодѣйствія. Подобнымъ же образомъ испытываются 
растворы въ кислотахъ и щелочахъ. 

2. Изслтъдооаиісліъ сухиліъ пугпелщ минералы испыты¬ 
ваются въ пламени посредствомъ паяльной трубки . 
При этихъ опытахъ пламя обыкновенной свѣчи или 
лампы съ деревяннымъ масломъ и съ широкою свѣ¬ 
тильнею служатъ для химическаго опредѣленія минера- 
левъ; во время опыта держатъ ихъ щипчиками, концы 
которыхъ сдѣланы изъ платины, или когда предполага¬ 
ютъ что они могутъ дѣйствовать на платину, кладутъ ихъ 
на уголь. 
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Посредствомъ паяльной трубки приводится пламя въ 
другое направленіе и сосредоточивается въ маломъ про¬ 
странствѣ до такой степени, что въ этомъ пламени можно 
сплавлять и улетучивать минералы, на которые вовсе нс 
дѣйствуетъ обыкновенное пламя.—Испытуемый минералъ 
подвергается на углѣ, на платинѣ или на другой какой 
нибудь удобной массѣ дѣйствію пламени, которое однако¬ 
же въ химическомъ отношеніи можетъ дѣйствовать разли¬ 
чнымъ образомъ, смотря потому, вся ли наружная часть 
пламени будетъ направлена на минералъ или весь ли онъ 
будетъ погруженъ въ пламени.—Въ первомъ случаѣ про¬ 
буемый минералъ будетъ находиться въ прикосновеніи съ 
кислородомъ атмосферическаго воздуха, во второмъ же бу¬ 
детъ удаленъ отъ кислорода; тамъ находятся всѣ усло¬ 
вія кисленія, а здѣсь раскисленія или возстановленія мине¬ 
раловъ; посезіу и самое пламя называютъ пламемъ оки¬ 
сленія и пламемъ раскисленія. 

Нѣкоторые минералы имѣютъ свойство болѣе или 
менѣе окрашивать наружное пламя паяльной трубки, 
если сплавляются во внутреннемъ пламени, такъ что 
этимъ можно отличить минералы другъ отъ друга, или 
открыть нѣкоторыя составныя части ихъ. 

Испытаніе минерала посредствомъ паяльной труб¬ 
ки происходитъ или безъ реактивовъ или съ реактива¬ 
ми; наиболѣе употребляются слѣдующіе реактивы: сода, 
бура у фосфорная солъ у селитра у кислый стьрнокислый ка¬ 
лій, порошокъ плавиковаго шпата, растворъ селитро- 
кислаго кобальта, олово въ видѣ станіолы, желп>зо въ 
видѣ тонкихъ проволокъ, свинецъ, серебро, въ видѣ лис¬ 
точковъ, літъЪпая окисъ, никкелевая окисъ, реактивныя 
булгаги лакмусъ , сверхъ того еще употребляются крель- 
пезеліъ, стърная и селитренпая кислоты . 

Изслѣдованіе минерала производится слѣдующимъ образомъ: 

а.) Раскаливаютъ минералъ самъ по себѣ па углѣ, платиновой про¬ 
волокѣ или въ щипчикахъ съ платиновыми концами. При этомъ нѣ¬ 
которые минералы вовсе пеизмѣняются; другіе измѣняютъ свой цвѣтъ; 
иные вспучиваются и разрушаются; нѣкоторые дѣлятся иа листы; мно¬ 
гіе весьма легко плавятся, нѣкоторые съ кипѣніемъ, немногіе при 
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охлажденіи даютъ кристалпческое зерно. Весьма рѣдко при разгоря- 
ченіи случается воспламененіе, какъ бы при погашеніи трута. Труд- 
ноплавкіе минералы, сначала раздѣляютъ па тончайшіе листочки и 
потомъ, захвативъ платиновыми щипчиками, испытываетъ въ силь¬ 
нѣйшемъ жару. 

Иногда при расплавленіи минеральной пробы цвѣтъ пламени, 
бываетъ отличителенъ. Тогда проба захватывается платиновыми щип¬ 
чиками или сплавляется на загнутой въ крючокъ платиновой про¬ 
волокѣ. 

Калій окрашиваетъ конецъ пламени Фіолетовымъ цвѣтомъ, литій 
карминнымъ и натръ желтымъ; по послѣдній уничтожаетъ дѣйствіе 
обоихъ первыхъ. Сітропціапнал н известковал зелъли въ нѣкоторыхъ 
соединеніяхъ сходны съ литіемъ; но баритовал земля уничтожаетъ 
вовсе реакцію. Известковал зелілл при распаденіи издаетъ особен¬ 
ный свѣтъ. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ при разгоряченіи распространяется о- 
предѣлениый запахъ. 

Сѣра сама по себѣ въ сѣристыхъ металлахъ распространяетъ 
запахъ сѣрноватой кислоты; селеній рѣдечный, а мышьякъ чесно¬ 
чный запахъ. Иногда появляется дымъ, который не осаждает¬ 
ся на углѣ, какъ отъ мышьяка и ртути. 

Чаще образуется, съ дымомъ или безъ него, налетъ на углѣ во¬ 
кругъ пробы; если онъ бѣлый, то обнаруживаетъ присутствіе сур - 
лілной пли цинковой окиси . Окись кадлігл производитъ бурый на¬ 
летъ, впеліутовал желтобурый, свинцовая окись желтый. 

Ь.) Проба минерала сама по себѣ разгорячается въ стекляной колбѣ. 

Пр., семъ она чернѣетъ, что обнаруживаетъ присутствіе органи¬ 
ческаго вещества . 

Образуются пары, разъѣдающіе стекло и окрашивающіе смочен¬ 
ную Фернамбуковую бумагу желтымъ цвѣтомъ, если проба содер¬ 
житъ соединеніе флюора и воды. 

Изъ нѣкоторыхъ азотнокислыхъ солей развиваются красные 
пары. 

Если масса водяниста, то осаждаются капельки воды , въ кото¬ 
рой посредствомъ лакмусовой бумаги можно открыть присутствіе 
алілиака. 

Нѣкоторые сѣристые металлы даютъ желтый возгонъ сѣры . 

Черноватые и сѣрые возгоны даютъ киноварь , селенъ, ліышьлкъ , 
ртутъу теллуръ , возгочъ первой въ порошкѣ красенъ и трудно де- 
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тучь, второй также красенъ, но въ открытомъ воздухѣ сгараетъ, 
.издавая рѣдечный запахъ*, третій улетаетъ съ чесночнымъ запахомъ; 
четвертый образуетъ металлическія капельки, а послѣдній твердые ме¬ 
таллическіе шарики. 

Бѣлые возгоны образуются изъ ліышьяковой кислоты , сурьмя¬ 
ной и теллуровой описи . Первый весьма летучь, послѣдніе плавки; 
первый не даетъ кристаллическаго налета, послѣдній на оборотъ. 

с) Разгорячается проба минерала сама по себѣ въ косвешю удер¬ 
живаемой, съ обоихъ концевъ открытой стекляной трубкѣ. При семъ: 

Сѣристые ліеталлы распространяютъ запахъ горящей сѣры 
и бѣлятъ смоченную Фернамбуновую бумагу. Селеній узнается по 
рѣдечиому, а ліышьякъ по чесночному запаху. 

ІНьгшьлповал кислота , хлористое серебро , сурълілпая окись , сурь- 
ліянал кислота , окись теллура , и хлористый свинеиу» даютъ бѣ¬ 
лые возгоны, изъ нихъ первый весьма летучъ, второй и третій ме¬ 
нѣе, четвертый вовсе нелетучъ, пятый и шестой сплавляются въ без¬ 
цвѣтныя капли. 

Сѣристый лгышъякъ даетъ желтый возгонъ, который при осто¬ 
рожномъ разгоряченіи пережигается въ мышьяковую кислоту. 

Окись висліута даетъ желтобурый, плавкій возгонъ. 

Если въ пробѣ содержался свинецъ , то она окружается желтою 
плавкою окисью свинца. Если вмѣстѣ съ свинцомъ встрѣчаются сурь- 
ліа , теллуръ , сѣра и селеній , то образуется всегда мало летучій бѣ¬ 
лый возгонъ сурьмяной кислоты, теллуровой, сѣрной или селеиокислой 
окиси свинца. 

Сѣристая ртуть даетъ черно-красный возгонъ. 

(1.) Испытывается проба съ реагентами въ колбочкѣ, въ откры¬ 
той трубкѣ, на платиновой проволокѣ или бляшкѣ. 

1. Въ колбогкѣ . 

Съ кислымъ сѣрнокислымъ кали происходящіе красные пары 
показываютъ азотнокислую соль ,* флюористые металлы даютъ пары 
разъѣдающіе стекло; гоЪистые металлы даютъ Фіолетовые пары, о- 
саждаюіціеся стальносѣрыми кристаллами. 

Смоченная [проба и накаливаемая съ углемъ, освобождаетъ 
сѣрнокислые пары, если она содержала сѣрную кислоту; изъ ліыгиь- 
лгной кислоты образуется черный, металлическаго блеска возгонъ. 
Если въ пробѣ была ртуть , то разгорячаемая съ содою покры¬ 
ваетъ стекло сѣрыми капельками. 
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% Въ открытой трубкѣ . 

Проба смѣшивается съ обозжешюю прежде Фосфорною со¬ 
лью и нагрѣвается, при чемъ на другомъ концѣ вставляется смо¬ 
ченная Фсрпамбуковал бумага; при этомъ флюористые минералы 
узнаются но измѣненію цвѣта бумаги въ желтый. 

3. На платиновой пластинкѣ , проволокѣ и въ платиновыхъ щип¬ 
чикахъ . 

Проба опускается въ сѣрную кислоту и потомъ направляется на 
нее пламя паяльной трубки: при чемъ, если въ ней находится фосфор- 
нал кислота , внѣшнее пламя окрашивается зеленымъ цвѣтомъ. 
Проба сплавляется съ плавиковымъ шпатомъ и кислымъ соляно¬ 
кислымъ кали, при чемъ отъ присутствія въ иен борной кислоты пла¬ 
мя получаетъ зеленый цвѣтъ. 

Проба сплавленная съ ФОФОріюю солью и мѣдною окисью, со¬ 
общаетъ пламени голубой цвѣтъ при содержаній хлора , а отъ го¬ 
да зеленый. 

Проба сплавленная съ содою даетъ, при содержаніи люргапца , зе¬ 
леную массу. 

е.) Испытывается проба на углѣ съ реагептами, именно съ со¬ 
дою, Фосфорною солью, бурою, кобальтовымъ растворомъ, плави¬ 
ковымъ шпатомъ и гипсомъ. 

1. Съ содою: 

Проба сплавляется въ стекло: при чемъ креліеннал кисло¬ 
та даетъ прозрачное, титановая кислота непрозрачное стекло. 

Если къ стеклу изъ временной кислоты и соды присоединить нѣ¬ 
сколько пробы, содержащей сѣру, то получается желтое стекло. 

Если сплавленная съ содою проба, будучи по снятіи ,съ угля 
увлажена водою и положена на кусокъ серебра , и чернитъ его, то это 
показываетъ присутствіе въ пробѣ сѣры . 

Часто проба съ содою кладется па уголь и при этомъ даетъ 
па углѣ налетъ, что случается отъ присутствія окисей сурьліы, тел¬ 
лура, цинка , кадмія , висліута и свинца . Выше уже изложено какъ 
налеты эти расл и чаются одинъ отъ другаго. 

Иногда сода всасывается углемъ, при чемъ металлъ возстанов- 
ляется н мы находимъ его при разбиваніи угля въ агатовой ступкѣ въ 
угольномъ порошкѣ на днѣ ея. Сюда относятся, кромѣ золота , пла¬ 
тины и серебра , также люлибдена , волчецъ, желѣзо , кобальтъ , пик- 
келъ, олово, ліѣдь, изъ которыхъ два послѣдніе плавятся и по блѣску 
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при разбиваніи ихъ и-цвѣту легко узнаются;, желѣзо, кобальтъ и 
ниппель узнаются по дѣйствію на магнитную: стрѣлку. 

2. Съ фосфорною солью: 

Проба вовсе пеплавнтся, если это есть благородный' ліеталлъ или 
крслігісзеліъ. 

Во' внѣшнемъ (окисляющемъ) тіламепи даютъ: 

Красныя стекла: описи церія, желѣза и никеля, цвѣтъ ихъ при 
охлажденіи блѣднѣетъ и даже 'совершенно исчезаетъ. 

Фіолетовое стекло: опись лшреанца: 

Синее стекло: опись кобальта. 

Зеленое стекло: описи хроліа, урана и лпьди. 

Жёлтое стекло: описи 'серебра', висліута и ванадія . 

Во виутрениомъ (возстановляющемъ) пламени цвѣта оказывают¬ 
ся явнье, если присаживается кусочекъ олова н плавленіе нѣсколь¬ 
ко продолжается; при семъ даютъ: 

Красныя стекла: ліѣдиал опись (эмаль), жслѣзистая , волгецовая , 
титановая кислота н окись никеля, изъ которыхъ послѣдняя при 
охлажденіи блѣднѣетъ. 

Фіолетовое стекло: титановая кислота. 

Синее стекло: кобальтъ и волгецовая кислота . 

Зеленое стекло: хролювая окись, люлибденовая кислота, оки¬ 
си ванадія, урана и оісслѣза. 

Сѣрое стекло: окиси теллура, висліута, свинца и серебра. 

3. Съ бурою: 

Во внѣшнемъ пламени даютъ стекла: 

Красное: окиси церія, желѣза,-никеля. 

Фіолетовое: лтрганцовал окись. 

Снпее: кобальтовая опись. 

Зеленое: хролювая и ліѣднал окись. 

Желтое: окиси урана, ванадія и свинца, изъ нихъ послѣднее 
почти безцвѣтно. 

Во виутрениомъ пламени даютъ стекла: 

Красное: лтдная окисъ (эмаль) и люлибденовая кислота. 

Фіолетовое: титановая кислота. 

Синее: окись кобальта. 

Зеленое: окиси хроліа, ванадія, урана и желѣза. 

Желтое: волгецовая кислота. 

Сѣрое: сурьліяная кислота, окиси теллура, никеля, висліута 
и серебра. 
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Всѣ буровыя стекла легче выдуваются на платиновой проволо¬ 
кѣ; но не возстановляются оловомъ. 

ІІ. Съ растворомъ азотно-кислаго кобальта . 

При употребленіи этого реагента, не должно сплавлять стекла. 
Неплавкая проба, увлаженная растворомъ кобальта и испытуемая 
во внѣшнемъ пламени, получаетъ синій цвѣтъ, если это былъ глино- 
зсліЪу горькозеліъ дѣлается мясно-краснымъ, цинковая окисъ зеленою. 
Реагентъ не дѣйствуетъ на горькоземъ, если въ пробѣ находится ка¬ 
кая инбудь окись, исключая крсліенной кислоты; проба получаетъ 
только сѣрый цвѣтъ. 

5. Съ плавиковыліъ шпашоліъ : 

Получается бѣлое эмальвндпое стекло чрезъ сплавленіе съ сѣр¬ 
нокислыми баритоліъ } стронціанитоліъ и известковою землею, 

6. Съ еипсоліъ. 

Съ этимъ реагентомъ сплавляется только плавиковой шпатъ въ 
бѣлую эмаль. 



'ЦйФЖЬ ЩМФІШ. 

ЧАСТНАЯ ОРИКТОГНОЗІЯ. 


Систематологія. 


Б аж да я классификація минераловъ или система дол¬ 
жна при описаніи существенныхъ признаковъ минераль¬ 
ныхъ недѣлимыхъ различить подобные виды отъ непо¬ 
добныхъ и разположить ихъ въ болѣе или менѣе есте¬ 
ственномъ порядкѣ. При этомъ виды взаимно прибли¬ 
жаются и соединяются въ роды, потому что существен¬ 
ные признаки должны быть общими для каждаго рода, 
безъ нихъ же, минералъ измѣнилъ бы свое главное свой¬ 
ство. Если большая часть существенныхъ признаковъ, 
какъ то: кристаллическая система, спайность, твердость, 
удѣльный вѣсъ, химическій составъ одинаковы въ минера¬ 
лахъ, то они составляютъ одинъ и тотъ же родъ . Нѣсколько 
таковыхъ родовъ состоятъ изъ одного или разныхъ видовъ, 
въ которыхъ по большей части цвѣтъ, блескъ, сцѣпле¬ 
ніе, прозрачность не составляютъ существенныхъ при¬ 
знаковъ и по сему измѣняются. Роды по главнымъ при¬ 
знакамъ соединяются въ естественныя семейства, соста¬ 
вленныя изъ естественнаго сродства разныхъ родовъ ме¬ 
жду собою. Онѣ съ родами и видами минераловъ обра- 
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зуютъ самыя важныя отдѣленія Ориктогнозіи и дол- 
лшы быть составлены весьма тщательно для точнѣйша¬ 
го ихъ описанія. Высшія отдѣленія составляютъ разряды, 
въ которыхъ сехмейства соединяются по нѣкоторымъ важ¬ 
нымъ, свойственнымъ всѣмъ семействамъ, и слѣдственно 
общимъ признакамъ; а изъ разрядовъ подобнымъ же 
образомъ составляются классы, самыя высшія отдѣленія 
въ Ориктогнозіи. При этихъ раздѣленіяхъ важнѣйшіе 
признаки суть наружные, лштсліатигескіе и физигескіе; 
также хилшгескіе нс менѣе важны, но они уже прина¬ 
длежатъ къ внутренниліъ признакамъ, наравнѣ съ анато¬ 
мическими въ /Зоологіи и Ботаниктъ, хотя по одному 
химическому составу нельзя составить систематическаго 
расположенія минераловъ; въ этомъ отношеніи химиче¬ 
скіе признаки важностію уступаютъ математическимъ и 
Физическимъ; Физическіе совершенно независимы отъ хи¬ 
мическихъ, и минералъ можетъ быть опредѣленъ по нимъ 
однимъ, не смотря на химическій составъ. Наружные 
признаки, введенные Вернероліъ въ науку для опредѣле¬ 
нія минераловъ, еще нынѣ остаются въ цѣлости и нсиз- 
мѣнились: между тѣмъ химическіе безпрестанно измѣняют¬ 
ся и разложеніе древнихъ химиковъ, даже Клапрота, 
Вокелепа и подобныхъ отличныхъ аналитиковъ, не при¬ 
няты нынѣ за вѣрныя; по сему даже Берцеліусъ оста¬ 
вилъ прежнюю свою систему. Болѣе усовершенствован¬ 
ная химія можетъ быть покажетъ въ минералахъ неболь¬ 
шія различія въ составѣ и по сему опять перемѣнитъ распо¬ 
ложеніе, ихъ въ системѣ. Въ этомъ то постоянствѣ со¬ 
стоитъ большая выгода наружныхт* признаковъ, которые, 
если только: съ точностію описаны, никогда не измѣ¬ 
няются и безъ всякаго труда могутъ быть наблюдаемы 
и описываемы. Но вообще систематикъ долженъ равнымъ 
образомъ пользоваться тѣми и другими признаками, смо¬ 
тря потому, которые изъ нихъ важнѣе въ одномъ или 
въ другомъ семействѣ. Въ этомъ случаѣ, когда онъ обра¬ 
щаетъ вниманіе на всѣ вообще признаки, систеліа со¬ 
ставляется болѣе или менѣе естественная, въ которой 
минералы соединяются по одному естественному сход- 



87 


ству, между тѣмъ какъ минералы, у которыхъ нѣкоторые 
только признаки избираются по произволу и соединяют¬ 
ся въ систематическомъ порядкѣ, образуютъ болѣе ис~ 
куствсниую систему. Послѣдняя система располагаетъ ми¬ 
нералы по одному или нѣсколькимъ произвольно избран¬ 
нымъ признакамъ, какъ всѣ химическія по осносаиілліъ 
(или электроположительнымъ) и по кислотамъ (или элек¬ 
троотрицательнымъ началамъ), и составляетъ такимъ обра¬ 
зомъ разныя группы, въ которыхъ уже описываются 
безъ всякаго явственнаго порядка минеральные роды. 
Главная цѣль каждой искусственной системы состоитъ 
въ томъ, чтобы легко узнать минералы; но нс рѣдко слу¬ 
чается и то, что эта такъ называемая система составляетъ 
ничто иное какъ родъ словаря, въ которомъ минералы 
соединены по химическимъ признакамъ, а ближайшія 
естественныя сродства пропущены или оставлены безъ 
вниманія; по сему также сродные минералы расположе¬ 
ны иногда въ противоположныхъ концахъ системы и 
отброшены другъ отъ друга. Такую химическую систему 
уже составилъ Кронштадтъ> а въ новѣйшія времена Бер¬ 
целіусъ у соединивъ въ искусственномъ порядкѣ всѣ про¬ 
стыя химическія начала и прибавивъ кь каждому роду 
соединенія, въ которыхъ они встрѣчаются въ природѣ. 
Берцеліусъ начиналъ свое расположеніе минераловъ по 
электроотрицательнымъ началамъ и окончивалъ электро¬ 
положительными; но открытіе Мигерлихоліъ изоморфиз¬ 
ма между электрополоащтсльными составными частями 
минераловъ принудило скоро Берцеліуса оставить распо¬ 
ложеніе ихъ по электроположительнымъ началамъ и при¬ 
нять расположеніе по электроотрицательнымъ, хотя и то 
не безъ явственнаго затрудненія. Вообще въ неметалли¬ 
ческихъ минералахъ часто встрѣчаются разныя электро¬ 
положительныя начала въ одномъ родѣ, какъ существен¬ 
ныя для него, или многія замѣняются другъ другомъ, 
что именно затрудняетъ расположеніе ихъ по этимъ на¬ 
чаламъ, по которымъ напротивъ того металлы весьма 
удобно располагаются. Чтобы устранить эти затрудненія 
при расположеніи неметаллическихъ минераловъ предпо- 
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читается нынѣ расположеніе по электроотрицательнымъ 
началамъ, потому что въ минеральныхъ соединеніяхъ по 
большей части примѣчается одна преобладающая кисло¬ 
та, а при ней рѣдко существуетъ другая, замѣняющая 
ее, но и въ этомъ расположеніи весьма часто случается, 
что минералы соединяются вмѣстѣ въ тѣже сеіиейства, 
которыя кромѣ признака равной кислоты не имѣютъ ни¬ 
чего общаго между собою и металлы находятся съ не¬ 
металлическими минералами въ пестромъ ряду, фуксъ *) 
посему старался расположить неметаллическіе минералы 
по электроотрицательнымъ, а металлическіе по электро¬ 
положительнымъ началамъ 5 Ковеллъ, слѣдуя ему, самъ 
признается, что подобное расположеніе не составляетъ 
точной системы, потому что основаніе раздѣленія не одно. 

Также Оліалпосъ Даллоа [Отаішз (Г Наііоу ) **) старался 1845 
г. соединить вмѣсти всѣ химическія системы въ одну, предполагая 
что химическій составъ минерала самый важнѣйшій, онъ раздѣлилъ 
минералы на столько семействъ, сколько простыхъ тѣлъ или началъ 
входятъ въ составъ ихъ, называя по сему каждое семейство име¬ 
немъ начала, служащаго ему основаніемъ, съ прибавленіемъ оконча¬ 
тельнаго склада иды, я. п. платиниды, танталиты; но чтобы соста¬ 
вить изъ семействъ разряды, онъ принялъ классификацію Берцелі¬ 
уса на 4 группы, на ліеталлоііЪы у на металлы электроположи¬ 
тельные и электроотрицательные и на металлы, превращенные 
въ зеліли и гцелохи } такъ что каждому изъ этихъ четырехъ раздѣ¬ 
леній соотвѣтствуетъ одинъ разрядъ металловъ. Съ другой же сторо¬ 
ны землистые и щелочные минералы, не находящіеся никогда въ ме¬ 
таллическомъ состояніи, и соединенія ихъ, не представляющія никакого 
признака, напоминающаго металлы, онъ, по примѣру Кобеллл , 
соединяетъ въ одинъ классъ съ металлоидами подъ общимъ наз¬ 
ваніемъ куфолитовъ , ***) потому что основанія минераловъ, состав¬ 
ляющихъ эти два разряда, гараздо легче тѣхъ, которыя составляютъ 
другіе два, названные имъ ліеталлитальи , и такимъ образомъ раз¬ 
дѣленіе Оліаліюса есть слѣдующее: классъ 1.) Мета л л и ты, въ ко- 

*) См. Ргапъ ѵоп ІіоЬеІІ ? СгипЛгіі^е Лег Міпега1о§іе. КигпЪег^. 1850. 

**) Г. Г. сГОпіаІіиз (і'ЛаІІоу , Ргссіз сістепіаіге Ле Сёо1о§іе. Рагіз. 1843. 

***) Слово происходить отъ уМуюд, легкій, и ѵ?.ц у основаніе въ химическомъ 
отношеніи. 



89 


торомъ два разряда: 1) съ электроположительными семействами ау- 
ридовъ, платинидовъ , иридовъ, ослшдовъ, палладидовъ, родидовъ, 
аргептидовъ, ліеркуридовъ , пупридовъ, урашідовъ, висъллутидовъ, стан - 
нидовъ, плулібидовъ, кадліидовъ, цинкидовъ, пипс лидовъ, кобалътидосЪ, 
фсрридоеъ, ліаигапидовъ, цсридовъ, (всего 20 семействъ) и 2.) съ элек¬ 
троотрицательными семействами танталидовъ, титапидовъ, тсл- 
луридовъ, аптимопидовъ, шелидовъ, вапад адовъ, люлибдидовъ, огролш - 
довъ, арсенидовъ, селенидовъ, (всего 10 семействъ) и классъ II. Куфо- 
литы, 1.) съ землями и щелочами, а именно съ потассидалш, со - 
дидалш, литидалш, баридалт, стропціідаліи, калъцидалш, ліагне- 
зидаліи, алюліипидаліи, глюцидалш, иттридаліи, циркопидалш, и 
торидалш (всего 12 семействъ) и 2.) съ металлоидами, а именно съ 
силицида лш, боридаліи, флюоридалш, годидалш, брольидалш, хлор и- 
даліи, фосфоридалш, сульфуридалт, питридаліи, гидридаліи, кар - 
бонидаліи и оксидалеи (всего 12 семействъ). 

Чтобы избѣгнуть односторонности химическаго раз¬ 
дѣленія Людвигъ Гліелинъ, Карстенъ и Гаусманнъ уже 
давно обратили вниманіе вмѣстѣ и на физигескіе признаки, 
а Гаю и на ліателіатшескіе, а какъ вообще химическія 
изслѣдованія минераловъ были приняты большею частію си¬ 
стематиковъ, то Ал. Бронълръ *), Беданъ **) К. Науліанъ ,***) 
Т. Толгсонъ ****) и другіе составили подобныя химиче¬ 
скія системы; но весьма не многіе принимали одинъ 
или нѣсколько наружныхъ Признаковъ за основаніе, 
такъ н. пр. Панснеръ •[•) разиредѣлилъ всѣ минералы 
по твердости и удѣльному вѣсу, Шепардъ -[-{•) по пред¬ 
полагаемой имъ кристаллической Формѣ, хотя не смо¬ 
тря на кристаллизацію минераловъ, самъ описывалъ ихъ 
въ азбучномъ порядкѣ. 


*) А1. Вго^піагі, Ігаііс ёіёшепіаіге сіе Ме'пега1о§іе 2 ѵоіі. Рагіз. 1807. 

**) Г. 8. ВешіатЛ, Ігаііс ёіётепіаіге сіе МіпегаІо§іе 2Яе еЯіІ. РагІ 5 . 1850 
— 32. 2 ѵоі. 

***) С. Гг. Ыаптапп , НапсІЪисЬ Яег МіпегаІо§іе. Бегііп. 1828. 

****) Тіют. ТІЮШ 80 Щ оиіііпез оГ тіпегаіо^у, деоіоду ап<1 тіпегаі-апаіузіз. 
ЬопЯоп. 1856. 

-{-) Ь. Рапзпег , Кезиііаіе Я. ІІпІегзисЬип^ йЬ. Я. Нагіе и. Я. зрегіЯзсЬс 
СеѵѵісЬі Я. Міпегаііеп. РеІег$Ъиг§. 1813. 

•)“•{*) СЬ. НрЬ. 87іерагс7, ігеаіізе оп тіпега!о§у. Ке\?-Неаѵеп. 1832 —1835. 
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И такъ Ориктогносты нынѣ стараются расположить 
минералы вь болѣе естественныхъ рядахъ, чтобы прибли¬ 
зиться къ естественной систельть, не существующей еще 
въ Ориктогнозіи, потому что еще неизвѣстны всѣ срод¬ 
ства минераловъ между собою; но мы должны безпре¬ 
станно стремиться достигать этой цѣли основательнымъ 
опредѣленіемъ естественыхъ семействъ минераловъ. Есте¬ 
ственная система обращаетъ свое вниманіе на всѣ вооб¬ 
ще признаки минераловъ и этимъ старается по крайнѣй 
мѣрѣ избѣгать одностронности искуствснныхъ системъ. 
Такъ какъ минералы одного химическаго состава, но 
отличающіеся разною кристаллическою Формою, какъ 
стьрный колгеданъ и сгърный желтьзнлпъ> известковый шпатъ 
и арагонитъ, анатазъ и рутилъ доказываютъ, что хими¬ 
ческій составъ самъ по себѣ не составляетъ еще сущест¬ 
веннаго признака минерала, (это только одна сторона 
ихъ, которая по сему самому принадлежитъ болѣе Хи¬ 
міи, нежели Ориктогнозіи,) то естественная система должна 
обратить свое вниманіе не только на эти, но въ особенности 
йа наружные признаки, которые легче и скорѣе могутъ быть 
разсмариваемы, нежели химическіе, весьма скрытые и не 
каждому доступные, которые по сему съ трудомъ мо¬ 
гутъ быть изслѣдуемы и не безъ перемѣны и разруше¬ 
нія Формы самаго минеральнаго недѣлимаго; а какъ два 
недѣлимыхъ содержатъ часто нѣсколько другихъ соста¬ 
вныхъ частей, то и химическій составъ безконечно из¬ 
мѣняется и химическія разложенія однихъ и тѣхъ же 
видовъ не рѣдко отличаются другъ отъ друга, можетъ 
быть потому, что онѣ не принимаются одинаковымъ обра¬ 
зомъ, или что Химія сама не достигла еще того совер¬ 
шенства, которымъ отличается Физика, Математика и 
другія вспомогательныя пауки, на которыхъ основаны 
наружные признаки минераловъ. 

Естественная систеліа въ особенности затруднена 
тѣмъ, что нѣкоторые минералы, имѣя сродство съ 
разными другими, въ самой системѣ расположены такъ, 
что каждый родъ, находящійся между двумя дру¬ 
гими, можетъ составлять переходъ только къ нимъ, 
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а другіе съ нимъ сходные роды должны находиться въ 
болѣе или Менѣе отдѣленномъ отъ него растояніи; есте¬ 
ственныя сродства посему чаще примѣчаются въ приро¬ 
дѣ,, нежели онѣ являются въ системѣ по изло;ксннымъ 
въ ней празнакамъ. Сверхъ того еще неизвѣстны всѣ 
роды минераловъ, а описанные уже часто весьма мало 
или не во всѣхъ отношеніяхъ изслѣдованы, такъ что ино¬ 
гда сомнѣваться должно въ совершенномъ сходствѣ мно¬ 
гихъ минеральныхъ родовъ. 

Въ новѣйшія времена Вернеръ предложилъ первый опытъ 
естественной системы, въ которой частію по Физическимъ, 
частію по химическимъ признакамъ минералы, по при¬ 
мѣру Авии/тны , расположены въ четырехъ классахъ 1) 
зсліель съ 9 разрядами, 2) солей съ 4 разрядами, о) го- 
рюгихъ веществъ съ 4 разрядами, и 4) ліеталловъ съ 
22 разрядами, при составленіи которыхъ не только на¬ 
ружные, но и внутренніе признаки служили ему путево¬ 
дительнымъ основаніемъ; онъ не пропустилъ никакихъ 
важныхъ признаковъ, но только при распредѣленіи ме¬ 
талловъ обратилъ болѣе вниманіе на химическіе, чѣмъ 
на Физическіе; система его была принята многочислен¬ 
ными учениками его. По примѣру Вернера, Мосъ и Брсйт - 
гауптъ , для составленія минералогической системы, изби¬ 
рали также, хотя исключительно, одни Физическіе приз¬ 
наки, но совершенно выпустили химическіе, отъ чего и 
нхъ системы сдѣлались болѣе или менѣе односторонни¬ 
ми. Мосъ въ особенности доказалъ, что на однихъ на¬ 
ружныхъ признакахъ, какъ то твердости, удѣльномъ вѣ¬ 
сѣ, спайности и кристаллизаціи можно основать систему, 
которая вовсе не обращаетъ никакого вниманія на хи¬ 
мическіе признаки. Почти на этихъ же правилахъ осно¬ 
вывался Врсйтгауптъ при составленіи своей системы; 
онъ принялъ тѣже 4 класса минераловъ, которые уже 
предложилъ Вернеръ , и, исключая совершенно хими¬ 
ческіе признаки, составилъ разряды, въ которыхъ роды 
опредѣляются по блеску, кристаллизаціи и спайности, 
по твердости и удѣльному вѣсу, иногда также по хруп¬ 
кости, вкусу и т. д. 
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Вейсъ > при начертаніи естественной системы, первый 
прибавивъ къ этимъ признакамъ еще химическіе, осно¬ 
валъ 36 большею частію весьма естественныхъ семействъ, 
преимущественно изъ родовъ, составляющихъ горныя 
породы земнаго шара, и слѣдственно роды его соста¬ 
вляютъ естественныя средоточія для столькихъ же се¬ 
мействъ. 

Въ 1-мъ разрядѣ окисленныхъ камней, такимъ образомъ помѣщают¬ 
ся имъ кеарцъ, полевой шпатъ, скаполитъ, лазулитъ, лейцитъ у 
цеолитъ, слюда, роговая обльанка , глина , вениса, драгоцѣнные паль¬ 
ни, во 2-мъ разрядѣ солевидныхъ камней, известковый, плавиковый , 
тяхселый шпатъ, гипсъ, паженная солъ$ въ 3-мъ разрядѣ солевид¬ 
ныхъ рудъ, желѣзный шпатъ, жіъднѣя и свинцовыя соли , въ 4-мъ 
разрядѣ окисленныхъ рудъ, железняки , оловянный каліенъ, лшр- 
ганецъ, красная лѵѣднал руда , бѣлая суръліянистая руда $ въ 
5-мъ разрядѣ самородныхъ металловъ, платина , золото, серебро, 
и пр* въ б-мъ разрядѣ сѣристыхъ металловъ, сѣрный колчеданъ , 
свинцовый блескъ, сѣрая суръліяная руда, блеклая іуда, обличила, 
красная серебрянка я руда, и въ 7-мъ разрядѣ горючихъ ве¬ 
ществъ, сѣра, алліазъ, угли, слюлы и горючія вещества . Изъ 
этого уже видно, что большая часть этихъ семействъ весьма естес¬ 
твенна, хотя при соединеніи нѣсколькихъ семействъ въ одномъ 
разрядѣ, Вейсъ иногда слѣдовалъ однимъ химическимъ основаніямъ, 
не обращая вниманіе па другіе признаки. 

Подобное почти основаніе принялъ филлипсъ *) при составленіи 
8 разныхъ разрядовъ, (а именно: зелісль щелочно-зслілистыхъ ліипс— 
раловъ, кислотъ, окисленныхъ зелілистыхъ литераловъ, окисленныхъ 
щелочныхъ лшпсраловъ, окисленныхъ щслогно-зелглистыхъ ліипера- 
ловъ, салюродныхъ ліеталловъ, и ліеталло-содсржащихъ литера¬ 
ловъ и горючихъ веществъ ,) хотя подчиненіе родовъ минераловъ этимъ 
семействамъ кажется менѣе естественнымъ, чѣмъ въ системѣ Вейса . 

Не давно также Натеръ основалъ систему, хотя изъ однихъ 
окристаллованныхъ минераловъ, которую онъ самъ почитаетъ за 
естественную, но въ которой химическое основаніе составляетъ 
важный соединительный членъ подраздѣленія разрядовъ*, онъ раз¬ 
дѣляетъ всѣ кристаллы па 4 класса, а именно на 1-ой классъ ліетал- 


*) ѴѴ. РІйПІрз, ап еіешепіагу іпігосіисііоіі Іо шіпегаіо^у, 4іЬ Ьу 

Л. АІІап . ЬопЗоп. 1837. 
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лофаныхъ съ металлическимъ блескомъ и совершенно тусклыхъ, заклю¬ 
чающій всѣ самородные металлы, соединенія металловъ между собою, 
большая часть соединеній металловъ съ сѣрою и углеродомъ, какъ сѣр - 
пый колхёданъ , мѣдный блеет , графитъ , антрацитъ ; /«г 2-ом классъ 
литофапыхъ , всегда безъ металлическаго блеска и въ чистомъ со¬ 
стояніи всегда прозрачныхъ или просвѣчивающихъ, содержащій са¬ 
мые многочисленные минералы въ окисленномъ состояніи, кисло¬ 
ты, соединенія окисей между собою и съ кислотами или простыя 
тѣла съ Флюоромъ и хлоромъ, какъ плавиковый шпатъ , апм- 
титЪу драгоцѣнные камни и всѣ другіе камни*, па Ъ-ій классъ 
аліфифанъгхъ , искусственный между предъидущнми находящійся 
классъ съ признаками обоихъ первыхъ, заключающій минералы, 
имѣющіе металлическій блескъ при землистомъ видѣ или при болѣе 
и менѣе совершенной прозрачности, какъ нѣкоторыя соединенія 
сѣры съ металлами, н. ир. магнитный окелѣзнлкъ у пиролузитъ 9 
облшнкау киноварь или нѣкоторыхъ металловъ съ кислородомъ, какъ 
лшрганцевал руда , вообще съ самимъ меньшимъ количествомъ кио- 
лорода ч который они могутъ содержать (металлическія закиси) и 
на 1\-ый классъ горюгихъ веществъ съ каменообразнымъ видомъ и 
прозрачностію, легко сгарающихъ безъ остатка и безъ чесночна¬ 
го запаха, какъ сѣра и алліазъ. Неккеръ старался, какъ это и 
принято въ Зоологіи и Ботаникѣ, (Брсйтгауптъ сдѣлалъ подоб¬ 
ный опытъ) означать роды минераловъ латинскими *) названіями 
и составлять виды изъ разныхъ Формъ кристалловъ, означая так¬ 
же виды латинскими названіями*, не удивительно, что онъ въ родѣ 
углекислой извести (Саіскраіішш) описалъ 71 видъ, принимая 
каждую перемѣну кристалловъ за особый видъ; онъ могъ бы ихъ 
умножить легко до 500 видовъ; аморфическія же массы вовсе 
не принимаетъ какъ роды въ системѣ, по упоминаетъ объ нихъ въ 
прибавленіи безъ всякаго описанія. 

Наконецъ Глоккеръ предложилъ систему, въ которой онъ бо¬ 
лѣе обращаетъ вниманіе на естественныя семейства и такимъ обра¬ 
зомъ весьма много содѣйствовалъ къ усовершенствованію ориктопюс- 
тической систематики; по моему мнѣнію это составляетъ единствен¬ 
ное средство приблизиться со временемъ къ искомой цѣли; нѣкото- 

*) Латинскія назвапія по б. ч. не удачно составлены, н. п. ЫіскеІосгшп у 
Зсііееііііпау 8реегЫ$а } ЬеЪегкіхау Яі^исИтіа (2іе§е1еги), АгругоЫепйа и под. 
потпіпа ЪагЪагау также Наизтаппіау Кіаргоі/ъіа , ЬеайкШіа и подобныя 
названія женскаго рода, принадлежащія къ Ботаникѣ, Латинскія названія, 
составленныя Брейтгауплюмъу болѣе удачны. 
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рыя его семейства совершенію естественны; другія же пе находятся мо¬ 
жетъ быть еще на своемъ мѣстѣ, безъ сомнѣнія отъ того, что мы не зна¬ 
емъ еще существенности признаковъ ихъ или взаимнаго ихъ срод¬ 
ства съ другими родами. Новое тщательное изслѣдованіе и то ііамъ 
скоро объяснитъ, а между тѣмъ я, при недостаткѣ собственныхъ на* 
блюденій, предпочиталъ слѣдовать системѣ Глоккера, не сдѣлавъ по¬ 
чти никакихъ важныхъ перемѣнъ, исключая нѣкоторыхъ маловаж¬ 
ныхъ въ главномъ раздѣленіи минераловъ; я возвысилъ всѣ семей¬ 
ства этой системы въ разряди и вмѣсто главнаго раздѣленія* мине¬ 
раловъ на пять большихъ группъ, я принялъ три классах ліетал~ 
ловъ у коленей (вмѣстѣ съ солями) іі горючихъ веществъ . Глрккеръ 
раздѣляетъ всѣ минералы, на 1) углесмолистыя вещества (Саг- 
Ьопі(ае) съ семействами углей ; (Апііігасііае) и слеолъ (АврЬаІІі- 
іае), па 9) сѣристые минералы (ЗиІрЬшчЧае) съ включеніемъ ссле- 
пбвыхъ , теллуристыхъ , ліышьяковыхъ н с)рълілпистыхъ Соединеній 
съ семействами сѣры (ТЬіоІііЬае), обліапопъ (СіппаЬагііае), блесковъ 
(ЬатргосЬаІсііае) и колгеЪаповъ (РупЧае)/ на 3) металлы съ семейства¬ 
ми самордпыхъ лееталловъ , на А) окисленные (Охѵсіа) металли¬ 
ческіе съ семействами рудъ (ОхусІоІііЬі), металлоидііческіе (8і- 
Іісііае) съ семействами роговооблмнковыхъ (АшрЬіЬоІііае), Ърагоцеп- 
пыхъ калтей (ЗсІегоІііЬае), съ полевошпаталш (РуготасЬііае), съ 
цеолиталіи (Хеоіііііі), съ глиналіи (Аг^іІІііае) и слюЪсобразныліи 
(Маг^агііае), й на 5) кислые минералы(Наіоісіа), металлическіе 
(Накнйа шеіаіііса) съ семействами легкихъ (НаІосЬаІсііае) и тяже¬ 
лыхъ металловъ (СЬаІсоЪагуІае), металлоидііскіе (Наіоісіа теЫ- 
Іоісіеа) съ семействами солевіідпыхъ камней (НаНііЬі) и солей съ 
семействомъ солей (Нусігоіуіа). 



КЛАССЪ I. МЕТАЛЛЫ 

Металлы тверды, ковки у непрозрачны и блтьстя- 
щи; они отличаются въ особенности значит елъныліъ 
удгьльныліъ втьсоліъ , такъ что ліежду ниліи находятся 
саліыл тяжелѣйшія ттъла въ природтъ; ліеталлы рас¬ 
пространены по вселіу зслінолѵу шару у но встртъчаются въ 
различныхъ соединеніяхъ ліежду собою и съ другиліи ттъ- 
лаліи; они называются самородными, если встртъ- 
чаются безъ явственныхъ постороннихъ прилітьсейу въ до¬ 
вольно чистоліъ состояніи у т. е. въ взаилтоліъ ліежду 
собою соединеніи; или они соединены съ сіьрою и состав¬ 
ляютъ тогда 6лескіь колчеданы и обмАнки, или быва¬ 
ютъ окислены и солевидны и такиліъ образоліъ состав¬ 
ляютъ разные разряды со ліногочислснныліи селіействалш 
и рбдалш; большая часть ихъ находится въ саліыхъ 
древнтъйшихъ горахъ зелінаго шара. 

разрядъ і. самородные металлы. 

Они имѣютъ металлическій блескъ и кристаллическую 
систему правильную или Ъ-и \ -осную, по б. ч. весьма 
ковки, но безъ всякой явственной спайности; изломъ ихъ 
крючковатый, иногда листоватый; твердость отъ кварца 
до пол. шп., даже еще меньше, до гипс, или въ рѣдкихъ 
случаяхъ они капельножидки; уд, в. отъ 24 до 5, 6; 
цвѣтъ по б. ч. бѣлый, свѣтлосѣрый, рѣже желтый, крас- 
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ный; блескъ ихъ совершенно металлическій, черта металли¬ 
чески блестяща и всегда свѣтла, поверхность ихъ часто 
окисляется или побѣгаетъ радужными или различными 
другими цвѣтами; по химическому составу это суть само¬ 
родные чистые металлы съ большими или меньшими 
примѣсями другихъ металловъ; но въ химически чистомъ 
состояніи они почти не находятся. 


Семейство 1. Ковко-мягкіе металлы. 



Они ковки и тягучи при незначительной твердости, 
отъ твердости извест. шп. до гипсов., уд. в. 9, 7—19; 
два рода изъ нихъ суть капельножидки. 

Родъ 1. Золото, §есИе§сп СоИ, ог паіі/. Кристаллиге- 
скал систелш правильная, эксаэдръ, октаэдръ (фиг. 49), 
гранатоэдръ подчиненъ, а въ соединеніяхъ пирамидалъ- 

Фиг. 49. Фиг. 50. НЬ1Й к )' бъ ’ лейцитоэдръ (фиг. 

50), соединеніе октаэдра (фиг. 
51 о. о.) съ плоскостями эксаэ- 
дра (а.а), гранатоэдра, (Э. Э.), 
лейцитэдра (у. у.), и сверхъ того 
эксакисъ-октаэдра двухъ родовъ 
( п. п. і. г.); также двойники, 
соединенные параллельно октаэ¬ 
дрической плоскости въ видѣ пи¬ 
рамидальныхъ эксаэдровъ, состав¬ 
ляющихъ шести-сторонія призмы, 
какъ въ самородной мѣди; твер¬ 
дость между известково-шпатовой 
и гипсовой; ковко, весьма тягу- 
чо; удѣльный вѣсъ 19—16; цвѣ¬ 
та золото-желтаго, но при содержа¬ 
ніи серебра переходитъ въ мѣдно¬ 
желтый; растворяется только въ 
царской водкѣ; содержитъ по большей части серебра, 
но также желѣзо и мѣдь, рѣдко палладій. Ли. 

Нахожденіе. Главныя мѣсторожденія россыпи Сибирскія и Аме¬ 
риканскія, хотя оно и въ другихъ странахъ добывается изъ жилъ 


Фиг. 51. 
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разныхъ горныхъ породъ; изъ которыхъ, безъ сомнѣнія, и прои¬ 
зошло Уральское золото. По сему тамошнія россыпи состоятъ изъ 
самыхъ тѣхъ разрушенныхъ горныхъ породъ, въ которыхъ въ перво¬ 
бытномъ періодѣ образованія земнаго піара золото встрѣчалось въ мно¬ 
гочисленныхъ поверхностныхъ жилахъ; большіе самородки найдены 
преимущественно непосредственно подъ поверхностью земли, даже 
между корнями растеній тамъ прозябающихъ. Золотоносныя рос¬ 
сыпи на восточномъ и западномъ отклонахъ Уральскихъ горъ во¬ 
обще весьма богаты, въ особенности па восточномъ отклонѣ Міл- 
скаго и Березовскаг^Гзаводовъ, не только вьюжномъ, но и сѣвера 
номъ Уралѣ, также на берегахъ большихъ рѣкъ, впадающихъ въ ледо¬ 
витое морс, (какъ н. п. рѣки Иртыша), въ Алтайскихъ горахъ, такъ 
что 1842 г. Уральскія н Алтайскія россыпи доставили изъ всѣхъ 
казенныхъ и частныхъ заводовъ болѣе 972 пудовъ чистаго золога, 
цѣною на 40 милліоновъ рублей ассигнаціями; а въ 1843 г. доста¬ 
влено изъ Уральскихъ, Алтайскихъ и Нерчинскихъ заводовъ до 
1345 пудовъ золота. 

Октаэдры и граиатоэдры бываютъ скоплены группами, ино¬ 
гда удлинены, иногда октаэдры съ вогнутыми плоскостями со¬ 
стоятъ какъ бы изъ параллельныхъ пластинокъ, какъ въ Березов¬ 
скихъ пріискахъ, гдѣ въ одномъ толъко промыслѣ встрѣчаются 
правильные кристаллы, какъ вышеописанный (фиг. 51.) 

Разныя измѣненія золота содержать въ себѣ болѣе или менѣе 
серебра, даже желѣза и мѣди; самое чистѣйшее п ах одптея въ^ДІДг- 
бровскомъ рудни кѣ близъ Екатеринбурга и содержитъ 98, 96 золо¬ 
га, 0, 16 серебра, 0, 55 мѣди и 0, 05 желѣза; но въ другихъ 
странахъ 58, 58 серебра, такъ что золото и серебро какъ изомор- 
Фііческія тѣла могутъ соединяться во всѣхъ возможныхъ пропор¬ 
ціяхъ. Оно находится также топкими листочками и блестками, (нѣ¬ 
жно древо-видное золото съ окрестностей Персинскаго золотаго про¬ 
мысла, въ россыпяхъ около Бассалаевекаго источника), маленьки¬ 
ми зубчиками, вѣточками, въ видѣ налета, неправильными зернами, 
обыкновенно величиною съ горошину, вросшими въ кварцѣ, въ 
желѣзномъ колчеданѣ и игольчатой рудѣ, въ титанистой желѣзной 
рудѣ, въ змѣевикѣ, гораздо чаще въ разрушенномъ желѣзномъ кол¬ 
чеданѣ; даже желѣзный колчеданъ неразрушенный содержить вну¬ 
три себя явственные листочки золота, въ столь мелкихъ пескообраз- 
ныхъ частичкахъ, что они тогда только узнаются, если они уже 
вымыты; иногда золото составляетъ сплошныя массы, валуны раз- 
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пой величины, называемые самородками> вѣсомъ отъ нѣсколькихъ 
долей золотника, до многихъ Фунтовъ, даже до 2-хъ пу довъ 7-ми 
фуитовъ 92-хъ золотни ковъ ? какъ и, нр. самородокъ въ верш¬ 
ковъ длиною, н 6^ вершковъ шириною, найденный въ 1842 году, 
въ Царево-Александровскихъ золотоносныхъ россыпяхъ Міяскаго 
завода *). 

Золото въ россыпяхъ находится ие рѣдко съ кристаллами квар¬ 
ца, ослшстаго иридія и титановой желѣзной руды , съ кварцемъ 
въ Царево-Александровскѣ, близь Міяска, съ послѣдней въ рос¬ 
сыпяхъ Биссерскихъ, Березовскихъ, въ Нижне-Тагильскихъ и въ 
Соймоновскихъ россыпяхъ; но оно встрѣчается такаю въ жилахъ 
кварцовыхъ, въ гранитѣ, п въ кристаллически — сланцеватыхъ гор¬ 
ныхъ породахъ около Березовска, Невьянска, въ глинистомъ слан¬ 
цѣ въ Андреевскомъ рудникѣ въ округѣ Міяскаго завода; съ желѣз¬ 
нымъ колчеданомъ обыкновенно превращеннымъ въ водянистую 
окись желѣза, въ Березовскѣ съ игольчатою рудою, ио иногда 
также находится оно вросшимъ въ самой горной породѣ, въ змѣе¬ 
викѣ, близь Соймоновска и въ глинистомъ сланцѣ Алтайскихъ горъ, въ 
особенности около Змѣнногорска, на подобіе золота Циллерской до¬ 
лины въ Тиролѣ. Въ Уральскихъ россыпяхъ кристаллы золота, 
хотя сіе весьма мягки, но не обтерты на углахъ и ребрахъ, 
доказываютъ, что они не потерпѣли никакого тренія; тамъ спутни¬ 
ки ихъ обыкновенно бываютъ кварцъ , сѣрный колчеданъ , бурый же¬ 
лѣзнякъ, ліаепитпый желѣзнякъ , хролювое желѣзо , цирконъ , н 
другіе драгоцѣнные калпш , также алліазъ и платина, но прс- 
имуществено оно встрѣчается въ жилахъ, первобытномъ мѣсто¬ 
рожденіи его, во миогихъ другихъ странахъ, но вездѣ рѣдко и въ 
маломъ количествѣ, а именно въ разныхъ полевошпатовыхъ и 
рогово-обманковыхъ, такъ называемыхъ зелспокамешіыхъ горныхъ 
породахъ, такъ н. п. въ Венгріи и Трансильваніи; жилы золото¬ 
носныя находятся возлѣ Кремница, Шеминца Нагіака въ зеленомъ 
камнѣ н въ сіэинтѣ, также возлѣ Антіохіи и Хокко въ южной 
Америкѣ, а золотоносныя жилы желѣзныхъ рудь въ Южной Каро¬ 
линѣ; въ песчанистыхъ и глинистыхъ горныхъ породахъ въ Перу, 
Мексикѣ, Новой Испаніи, въ кварцовомъ тальковомъ сланцѣ и въ 
сланцахъ, отличающихся желѣзной слюдою въ Бразиліи; въ плас¬ 
тахъ въ Венгріи, въ Зальцбургскихъ горахъ около Раурнса, въ 

*) Рисунокъ этого самородка находится -въ сочии. Л* Озерскаго , шіпега1о§. 
сЬетІБсЬе АЪЬапсПдсп. 81. РсІсгвЬ. 1845. 
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Циллерской долинѣ въ Тиролѣ въ Граубюнденѣ, въ небольшемъ 
количествѣ въ Коигебергѣ въ Норвегіи, РедольФорсѣ въ Швеціи и 
т. д.; также въ мелкихъ рѣкахъ въ Траиснльваніи, въ рѣкѣ Аріе- 
жѣ (Аигі^іга), во Франціи; даже въ Рейнѣ, Дунаѣ, Изерѣ, въ рѣкахъ, 
Македоніи, Фракіи; въ Амударьи и. т. д.; въ Африкѣ извѣстны золо¬ 
тоносныя россыпи въ Маішкѣ, Мономотапѣ возлѣ Фрацогло, въ 
Бурѣ, Абиссиніи и т. д.. Въ провинціи Портазѣ Южной Америки 
находится самородное золото подъ названіемъ аиго роікіге въ же¬ 
лѣзномъ блескѣ, (такъ называемомъ тамъ гасоііп^а—), весьма лег¬ 
ко плавкое и содержащее 85, 98 золота, 9, 85 палладія, и 4,17 серебра. 

^ т потр. Съ самыхъ древнѣйшихъ временъ золото было уже 
извѣстно первое изъ всѣхъ металловъ, и зерна его употреб¬ 
лялись въ мѣновой торговлѣ вмѣсто денегъ; нынѣ оно употребляется 
на чеканку монетъ, къ чему соединяется съ серебромъ н мѣдыо; на 
выдѣлку разныхъ украшеній, сосудовъ; для позолоты дерева и ме¬ 
талловъ, серебра, мѣди, стали, желѣза; на золотистые листочки, про¬ 
волоку, на разныя издѣлія роскоши; золотомъ, приведеннымъ въ 
тонкій порошекъ, рисуютъ по ФОрФОру и стеклу; кассіевъ пурпуръ 
или краска яхонтоваго цвѣта весьма часто употребляется на Фор- 
Форовыхъ н стекляныхъ заводахъ, съ примѣсью этого пурпура дѣ¬ 
лаются изъ хрусталя Фальшивые рубины и гранаты, и. т. д. 

Р. 2. Электр у м ъ , СоЫзіІЪег> аг§спі пайі/ аигі/егс. 
Крист . сист. и наружный видъ, твердость и ковкость, 
какъ у золота; уд. в. 14, 7—12, 6.; цвѣтъ блѣдно шпей- 
сово-желтый, при большомъ содержаніи золота, или се¬ 
ребристобѣлый при преобладающимъ содержаніи сереб¬ 
ра} химии, сост. изъ соединенія серебра и золота въ 
различныхъ пропорціяхъ. А§. Ли. 

Нах . зернами въ золотоносныхъ россыпяхъ и вь жилахъ гор¬ 
ныхъ породъ при Конгсбсргѣ въ Норвелін, въ Змѣйногорскомъ руд¬ 
никѣ, въ Колываиѣ, въ Мексикѣ, Колумбіи. 

Р. о. Серебро, §есІіс$еп ЗіІЬег , аг§епІ пай/, Крист, сист. 


Фиг. 52. 



правильная } октаэдры, эксаэдры, (фиг, 52.) 

гранатоэдры (фиг. 55.) куби- 
Фвг 5э ческіе лейцитоэдры, пирами- 

дальные эксаэдры, и всѣ Фор- 
/\ мы эти въ соединеніяхъ меж- 

\ ду собою, н. п. октаедръ (фиг. 

^ ° ) съ г Р а натоэдромъ (й) и 
съ лейцитоэдромъ (у о); также 
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двойники, но вообще кристаллы 
мелки, часто ис правильны; другіе 
наружные виды: проволочный, во¬ 
лосистый, дендритическій, пластин¬ 
ками, вкрапленный и въ сплошныхъ 
массахъ; изломъ крючковатый; оно 
ковко; твердость между извест. шп. 
и гипс., уд. в. 10,5 —10,а; цвѣтъ 
сребристо-бѣлый, желтоватый, чер¬ 
новатый; химическій составъ: чи¬ 
стое серебро, но иногда съ прп- 
мьсью сурьмы, мышьяка, мѣди, желѣза. Л§. 

Пах. Въ жилахъ гнейса и слюденаго сланца въ Гарцѣ, Сак¬ 
соніи, Богеміи, Венгріи, Трапсильванін, Тиролѣ, Франціи, Испаніи, 
Норвегіи, (въ Конгсбергѣ), въ Швеціи, въ Мексикѣ, Хили, Перу, 
особенно отличается Перу своимъ богатствомъ серебряныхъ рудъ, 
какъ и всѣ Американскіе рудники вообще. Главное серебряшюе про¬ 
изводство Россіи составляютъ западные отклоиы Алтайскаго горнаго 
хребта, въ Колываиовоскрес. окр., въ южной части Томской Губ., 
гдѣ Змѣйпогорскій рудникъ при рѣкѣ Корбалнтѣ уже болѣе ста лѣтъ 
разработывается, хотя онъ по всей вѣроятности былъ уже въ глу¬ 
бокой древности разработываемъ Чудью, какъ и золотоносныя рос¬ 
сыпи и мѣдные рудники Южнаго Урала *). 

Р. 4. Ртуть, §е<Іісдеп (^искзіІЬсг, тег сиге паіі/. Въ ка¬ 
пельножидкомъ состояніи, но при — 59^°В переходитъ 
въ твердое состояніе, образуя правильные октаэдры; обык¬ 
новенно находится въ видѣ мелкихъ шариковъ и вкра¬ 
пленною въ разныхъ горныхъ породахъ; блескъ ея ме¬ 
таллическій, у. в. 14 — 15, 5; цвѣтъ оловянобѣлый; предъ 
паяльною трубкою улѣтаетъ безъ остатка. Н$. 

Пах . Въ глинистомъ, слюдеиомъ сланцѣ съ киноварью, въ Ид- 
ріи, въ Зальцбургѣ, Тиролѣ, въ Богеміи, возлѣ Вольф штейна вбли¬ 
зи г. Цвейбрюкена, въ Венгріи и Транснльваиіи; въ Альмаденѣ въ 
Испаніи, въ Перу, Китаѣ; также въ Камчаткѣ въ глинѣ. 

Упоіпр. на амальгамацію при добываніи золота и серебра 
изъ рудъ, такъ какъ самородная рт. весьма удобно и легко сое¬ 
диняется съ этими металлами, (такъ называемыя амалъгаліьі ), но 


Фиг. 54. 



*) См. Сочиненіе мною нзд. АІІс СеодгарЫе КиьзІапЯз. Всгііп. 1857. 
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также весьма легко отдѣляется отъ нихъ; она употребляется на при¬ 
готовленіе барометровъ, термометровъ, на подводку зеркалъ, на при¬ 
готовленіе искуствеиной киновари и другихъ ртутныхъ препаратовъ 
въ медицинѣ; киноварь составляетъ весьма употребительную краску, 
входящую также въ составъ сургуча; изъ ртутной окиси получает¬ 
ся кислородный газъ; истертая съ масломъ ртуть употребляется въ 
видѣ мази въ медицинѣ; а кромѣ того еще металлъ въ видѣ раз¬ 
ныхъ солен, какъ сулемы, каломели и т. д.: гремучая закись рту¬ 
ти употребляется для ударнаго пороха. 

Р. 5. Амальгама, паійгіісіісз АтаІ§ат, тегсиге аг - 
§спіаІ. Крист . сист. правильная > въ особенности грана- 
тоэдръ, твердая и отчасти капельножидкая; изломъ мсл- 
кораковистый; твердость извеетк. ши., иногда гипс., уд. 
в. 14,1— Іо, 7; цвѣтъ серебряно-бѣлый, въ огнѣ предъ 
п. тр. остается серебристое зерно, такъ какъ она состо¬ 
итъ изъ ртути и серебра. 

Нах. весьма рѣдко въ Цвейбрюкенѣ, въ Венгріи, въ Альмаде¬ 
нѣ въ Испаніи вмѣстѣ съ другими ртутными рудами. 

Р. 6. Мѣдь, ^есііереп Кар/ст\ спиче паіір. Крист, сисга. 
правильная, октаэдръ, гранатоэдръ, тетракисъ-эксаодръ и 
ихъ соединенія, н. п. соединенія эксаэдра, додекаэдра, 
октаэдра и тетракисъ-эксаэдра; пс рѣдко также двойни¬ 
ки; они образуютъ группы подобныя древеснымъ вѣтвямъ, 
составленныя изъ параллельныхъ и весьма правильныхъ ря¬ 
довъ, такъ что вел группа должна быть принята за одинъ 
двойникъ *); она находится еще въ кристаллическомъ, 
проволочномъ и другихъ видахъ, также пластинками, въ 
сплошномъ видѣ, вкрапленнымъ, угловатыми кусками, зер¬ 
нами и въ видѣ налета; изломъ крючковатый; она ков¬ 
ка; цвѣтъ мѣднокраспый, черта мѣдпокрасная блестящая; 
уд. в. 8, 9—8, 4; предъ н. трубкою плавится въ силь¬ 
номъ постоянномъ жару; химическій составъ: чистая мѣдь, 
иногда съ большею примѣсыо золота, серебра и желѣза. Си. 

Нах. въ сіілюрійскомъ известнякѣ, прорываемымъ уралитов 
порфиромъ въ Турыіпскихъ рудникахъ, въ которыхъ мѣдь весьма 

*) Воне , Ііеізе пасіі Дет Т]га1, 1. р. /|02 ТаЪ. IV. \. 0; также копія этихъ Фи¬ 
гуръ въ сочпіі. Гр. ТЦуроссппдо х Уральскій хребетъ. Москва 1.841. Табл. III. 
Фуг. 18 п 19. 
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обильно находится въ самыхъ зальба идахъ этихъ горныхъ породъ, 
и откуда хранится въ Музеумѣ Горнаго Института кругловатая глы¬ 
ба, вѣсомъ въ б пудъ 24| Фунта; вообще мѣдь довольно часто встрѣ¬ 
чается въ природѣ, въ округѣ Міяскаго завода, въ Колывановскомъ 
округѣ, также въ Финляндіи въ Оріервн, въ Корнвллисѣ, въ Гер¬ 
маніи возлѣ Рейнбрейтенбаха, Зигена, въ Венгріи, Швеціи, Норве¬ 
гіи; въ наносной землѣ особенно часто встрѣчается она въ Сѣвер¬ 
ной Америкѣ, на берегахъ рѣки Онтонагона, также возлѣ Гудзон¬ 
скаго Залива, въ Канадѣ, Чили, Китаѣ, и т. д. Она не рѣдка въ 
плутоническихъ горныхъ породахъ, въ миндалевидномъ камнѣ вмѣ¬ 
стѣ съ агатами, цеолитами въ Рейхеибахѣ. 

Упопгр . весьма обыкшівеішо, потому что свойства мѣди благо¬ 
пріятствуютъ также къ тому; опа сопротивляется разрушенію отъ 
вліянія атмосферы и составляетъ въ соединеніи съ другими ме¬ 
таллами весьма употребительныя сплавки, но также чистая мѣдь мно¬ 
гократно употребляется па мелкія монеты, на котлы и другіе сосу¬ 
ды, на обшивку кораблей, на крышку домовъ, на гравированіе на 
проволоку, также въ медицинѣ н т. д. Въ соединеніи съ цинкомъ 
мѣдь составляетъ бѣлую ліѣЪь (Мезйіп») и латукъ (ТотЬак), цвѣтъ 
которой болѣе красный; путсгнысі металлъ состоитъ изъ 9 ч. мѣ¬ 
ди и 5 ч. олова и употребляется на отлитіе пушекъ; звонкій поло - 
колъпый металлъ (Сіоскеп^иі) изъ 4 ч. мѣди и 1. олова употреб¬ 
ляется на отлитіе колоколовъ. Бронза (Егх) сост. изъ 52 ч. мѣди, 8 ч. 
цинка, 4 ч. олова и 1 ч. красной мѣди для литья статуй, зеленая 
лпъдь изъ 70 ч. мѣди и 50 ч. цинка и употребл. на разные сосуды; 
если содержитъ менѣе цинка (20 ч.), то смѣсь такая называется 
латунью (ТотЬак); бѣлая латунь состоитъ изъ мѣди и мышьяка 
и употребляется на зеркала для телескоповъ. 

Р. 7. Висмут ъ, ѴѴиптіТі, ВізтиСІг паіі/. Хорист, смет . 
правильная, эмиэдричсская; основный октаэдръ, но чаще 
тетраэдръ, также сплошной или перистыми струйчатыми 
пластинками, зубчатый, дендритическій, иногда мелкими 
зернами; кристаллы всегда мелки; твердость извест ши., 
иногда гипс., изл. неровный; у. в. 9,8 — 9,0; не очень 
ковокъ; цв. серебряно-бѣлый, переходящій въ красный; 
химически содержитъ нѣсколько мышьяка. Ві 

Пах. въ жилахъ гнейса, глинистаго н слюдеііаго сланцевъ въ 
Саксоніи въ Рудной горѣ, въ Гессенѣ, въ Норвегіи, Англіи, въ Рос¬ 
сіи въ горѣ» Адопчалонѣ пт* Нерчинскомъ окр., въ глинѣ. 
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Уіютр . въ особенности потому, что онъ легко плавится, свой¬ 
ство, которое увеличивается прибавленіемъ олова н свинца, посему 
изъ него приготовляются разныя металлическія смѣси, употребляе¬ 
мыя для паянія* смѣсь изъ 2 ч. висмута, 1 ч. олова и 1 ч. свинца плавится 
уже въ кипячен водѣ, съ прибавленіемъ же ртути еще легче плавится* 

Р. 9. Свинецъ, Віеі, рІотЬ . Крист, сист. правильная, 
эксаэдръ,' октаэдръ, но также мѣлкими зернами, или про¬ 
волочный и древовидный; уд. в. 11,5 — 11,0; изломъ 
крючковатый; ковкій, мягкій; цвѣтъ свинцово-сѣрый; хи¬ 
мически чистый (?) свинецъ. РЪ. 

Пах. въ горномъ известнякѣ н въ жилахъ возлѣ Альстома въ 
Англіи, въ свинцовомъ блескѣ въ Сѣверной Америкѣ и зернами въ 
золотоносныхъ россыилхъ Уральскаго хребта, въ Невьянскомъ и Мсл- 
ковскомъ заводахъ; въ вулканическихъ массахъ острова Мадеры. 

Употр . по рѣдкости гораздо менѣе, чѣмъ свинцовый блескъ. 

Семейство 2. Твердые металлы. 

Они отчасти -ковки, отчасти немного хрупки при боль¬ 
шей твердости, такъ что она равняется апатитовой, да¬ 
же кварцовой, уд. в. по б. ч. 24 — 19,5, рѣдко меньше 
7,8, какъ у желгьза. 

Р. 9. Платина, рссііс^сп РЫіпа, ріаііпс паіі/. Крист, 
сист. правильная , эксаэдръ, октаэдръ, весьма мелкіе, по 
б. ч. плоскими или угловатыми зернами и чешуйками; 
рѣдко вкрапленна, почкообразна; уд. в. 16 — 17, твер- * 
дость апат., или иол. ши.; она ковка и тягуча; цвѣтъ сталь¬ 
но-сѣрый; химически соединяется она съ иридіемъ, ро¬ 
діемъ, палладіемъ, осміемъ, мѣдью и желѣзомъ; она предъ 
и. трубкою постоянна и растворяется въ одной царской 
водкѣ. Рі. 

Пах . въ Уральскихъ россы ііяхъ; б. ч. зерна ся вросли въ хро¬ 
мистомъ желѣзнякѣ, весьма рѣдко съ змѣевикомъ; въ маломъ ко¬ 
личествѣ во всѣхъ Уральскихъ россыпяхъ, на западномъ н восточ¬ 
номъ отклонѣ Урала (въ Гороблаго датѣ), по въ большемъ количе¬ 
ствѣ въ розсыпяхъ къ западу отъ Инжне-Тагильскаго зав., гдѣ она 
встрѣчается, безъ золота, большими самородками до Фунта вѣ¬ 
сомъ, какъ найденный въ Іюнѣ 1843 г. во вновь открытомъ Аврорші- 
скомъ рудникѣ ІІижис-Таітільскаго завода г. Дслшдоси; другой само- 
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родокъ, хранящійся въ Институтъ корпуса Гори. Ниже»., вѣсомъ 
10 ф. 54 зол/, рѣдко пах* правильными, но мелкими октаэдрами или 
эксаэдрамн, какъ п. п. въ Егорьевской промывкѣ въ Колываші. Спут¬ 
ники ея здѣсь ^магнитный желѣзнякъ, хромистое желѣзо, самородное 
золото, разные драгоцѣнные камин, обломки змѣевика и д. При 
промывкѣ, въ пансіонѣ Делиідова, породы березита изъ Березовскихъ 
золотыхъ промысловъ найдены зерна платины. Энеслъгардъ *) пола¬ 
галъ, что она находится въ зеленомъ камнѣ (діоритовомъ порфирѣ) 
при деревнѣ Л опекой, въ округѣ Гороблаго датскихъ заводовъ, но 
Густ . Роле послѣ того' опровергалъ это мнѣніе. Кромѣ того она на¬ 
ходится съ самороднымъ золотомъ въ кварцевыхъ жилахъ сіэиито- 
выхъ горъ вмѣстѣ съ бурымъ желѣзнякомъ возлѣ Санта-Розы въ Ан¬ 
тіохіи и Барбакоасѣ въ Колумбіи, въ Мннасъ-Гераесѣ въ Бразиліи съ 
алмазами, также въ землѣ Бирмановъ съ самороднымъ золотомъ въ. 
россыняхъ; рѣдко также во Франціи и на Гарцѣ возлѣ Тилкероде. 

У потр . принадлежитъ къ самымъ полезнѣйшимъ металламъ, 
по причинѣ тягучести, тугоплавкости и нерастворяемости въ ки¬ 
слотахъ, исключая царской водки и по свойству своему, не оки¬ 
сляться, даже въ весьма высокой температурѣ; дѣлаютъ изъ пла¬ 
тины разные плавильные тигли для химическихъ изслѣдованій, 
реторты, чашки, котлы, колбы и другія сосуды, вытягиваютъ ее 
въ проволоку и разковываютъ въ тончайшіе листки, на подобіе ли- 
стоваго золота, плакируютъ съ мѣдью и дѣлаютъ изъ этой платини¬ 
рованной мѣди поваренную и другую посуду, которая нс требуетъ 
полуды; употр. также на чеканку монеты въ Россіи, цѣною стоя¬ 
щею между серебромъ и золотомъ. Въ 1824 году она была от¬ 
крыта въ Уральскихъ россыпяхъ и въ первомъ году добыча про¬ 
стиралась до одного пуда, а въ 1837 до 134 пуда; всѣ химическіе 


сосуды теперь изъ платины дешевле н обыкновеннѣе прежняго. 

Р. 10. О см истый иридій, ІгісІозтіПу Озтігісіішп* 
Крист * сислъ* о-и \-оснал,' уціэксаэдръ, (фиг. 55) О-сторонііял 
Фиг. 55. призма и таблица, иногда соединенія диэк- 
саэдра (фиг. 3(6 5 ’.) съ прямонасаждениою пло¬ 
скостью (I. с.У?-) и первой б-сторонною приз¬ 
мою (1. С. 7 \ но по б. ч. плоскими и у- 
гловатыми зернами или чешуйками; твер¬ 
дость кварц., иногда только пол. ши.; уд. 
в. 21,1 — 18,6 ; изломъ раковистый; цвѣтъ 

*) ѵ, Еп^сНшпН ? ѴГеЬег <1іс Ъадегсіаііе (1с5 Со1(ІС5 шкі Ріаііш іпі Іігаі- 
5 сЪіг$е 8. 50. С. Понс, 11сІ5С іп Леи Ига!. 1. рад. 550. 
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Фиг. 56. 


бѣловато-сѣрый, оловяно-бѣлый; не 



растворяется въ царской водкѣ н есть 
химическое соединеніе осмія и ири¬ 
дія въ разныхъ пропорціяхъ. Іг Оз.^ 
Іг ъ Оз\ 


Пах . въроссыплхъ Уральскихъ; свѣтлый о см петый иридій пах. 
въ Невьянскѣ, а темный или свиицово-сѣрый въ россыплхъ около 
Нижне-Тагильска, въ Сыссерскѣ, иногда чаще платимы, какъ и. и. 
въ Бнлимбаевскѣ, Верх-Исетскомъ, Кыштимскомъ, въ округѣ Мія- 
скаго завода, всего чаще соединеніе 1 ч. осмія н 1 ч. иридія, ино¬ 
гда съ самороднымъ золотомъ; также въ Минасъ-Гераесѣ въ Бра¬ 
зиліи; онъ принадлежитъ къ рѣдчайшимъ и весьма мало 'извѣстнымъ 


металламъ. 


Р. 11. Самородной иридій, §есІіе§сп ІгіЛіит , 
Крист . сист . правильная, соединенія эксаэдра и октаэдра 
съ преобладающими октаэдрическими плоскостями (фиг. 57 
о), по б. ч. мелкими округленными зернами; цс. серебряно- 
Фнг. 57. бѣлый; блескъ металлическій; твердость ме- 
;кду пол. ши. и кварц.; уд. в. 22, 5 — 22, 8, 
/Л. Д самый высочайшій для всѣхъ до сихъ поръ 

ѴДЧу' у извѣстныхъ минераловъ или тѣлъ вообще; 

\Д представляетъ чистый иридіи. Іг, 

Нах. во многихъ мѣстахъ, но вездѣ рѣдко, и изъ всѣхъ плати¬ 
новыхъ рудъ Урала болѣе рѣдкая, и. п. въ Невьянскѣ, Нижнемъ 
Тагилъ скѣ съ осмистымъ иридіемъ. Самор, ир. имѣетъ одинаковую 


Формулу съ оемнет. нрнд. и посему они могутъ находиться во все¬ 
возможныхъ соединеніяхъ между собою. 

Р. 12. Палладій, §ссІіс$еп Раііасііит. Крист, сист. 


правильная з эксаэдръ или октаэдръ въ неясныхъ сидахъ, 
по б. ч. зернами; твердость апатит., уд. в. 12,5 — 11, 8, 
ковокъ; цв. сѣрый; растворимъ въ царской водкѣ; сост. 
из!» самор. палладія и небольшой примѣси платины и 
иридія. Ра. 

Нах . въ Американскихъ россыплхъ въ Бразиліи, въ Тилкерэдѣ 
на Гарцѣ, но весьма рѣдко. 


Р. 15. Ж елѣзо, §есІіе§еп Еізеп, /сг паіі/, Крист, сист. 
нс явственно правильная, эксаэдръ, октаэдръ, весьма рѣд¬ 
ки, но чаще крючковато, ячеисто, снлошно, зерни сто, 
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вкраплено; твердость отъ иол. шп. до апатит.; уд. в. 7, 
8 — 7, 5; ковко іі тлгучо; цв. стально-сѣрый, скоро на 
воздухѣ покрывается ржавчиною и чернѣетъ; имѣетъ 
большое вліяніе на магнитъ, не плавится предъ п. тр.; 
сост. изъ чистаго желѣза, нѣсколько никеля, иногда так¬ 
же съ признаками мѣди, кобальта, хрома и марганца. Ее. 

Пах. въ вид В теллурійскаго (отъ ІсІІиз, земля) желѣза на 
землѣ мелкими сплошными зернами или въ октаэдрахъ, и въ видѣ 
ліетеоригсскаго желѣза въ аэролитах ъ 3 часто съ заключенными 
зернами олпвнпа. Теллуріііское желѣзо гораздо чаще находится 
между лавовидными массами въ Клермонѣ-Ферраиѣ во Франціи, 
въ Сѣв. Каролинѣ, въ слюдеиомъ сланцѣ въ Конектикутѣ, въ же- 
лѣзистомъ конгломератѣ въ Мннасъ-Гераесѣ въ Бразиліи, также 
въ Уральскомъ шатшюносномъ пескѣ, въ видѣ желѣзныхъ чешуекъ, 
невѣрно принятыхъ Г-мъ Розе за происшедшія при промывкѣ золота 
отъ желѣзныхъ инстрріентовъ. Самор, желѣзо изъ Верхне-Тагильскаго 
завода встрѣчается въ мелкихъ чешуйчатыхъ острыхъ пластинкахъ 
и мелкихъ угловатыхъ зернахъ желтобураго цвѣта; подобныя че¬ 
шуйки найдены также въ Иремшапскомъ пріискѣ. Самородное же¬ 
лѣзо вѣсомъ 17 Фунт. 40 зол. найдено въ Петропавловской золотой 
россыпѣ на рѣкѣ Мрассѣ, на глубинѣ Іѵ\ саж. въ нижней части зо¬ 
лотосодержащаго пласта на самой постели, которую составляетъ 
крупнослоіістый известнякъ; по разложенію Г. Соколовскаго оказа¬ 
лось желѣза 97,28 и никеля 2,07; кусокъ этотъ овальный снизу плоскій, 
покрытъ ржавчиной корою; на отшлифованной н вытравленной 
азотною кислотою поверхности образовался рисунокъ струекъ (или 
такъ называемыя Вндмаішітсттснскія Фигуры), похожій на Фигуры 
метеорическаго желѣза, описаннаго Г-мъ Партхоліъ , *) въ кото¬ 
ромъ на отшлифованной поверхности образовались струйки на 
краяхъ прямыя и параллельныя и другія возлѣ ннхъ противополож¬ 
ныя, а съ ними опять поперемѣііпыя другія. 

Метеорическое желѣзо составляетъ массы, выпавшія на землю 
изъ возвуха; онѣ крючковаты и имѣютъ шлаковндныя ячейки, на¬ 
полненныя оливиномъ, но кромѣ того оно находится еще въ дру¬ 
гихъ метеорическихъ камняхъ, по временамъ шізпадающихъ изъ 
воздуха. Весьма примѣчательна желѣзная глыба, открытая Академи¬ 
комъ П алласоліъ *) въ 1749, на вершинѣ сланцовой горы, въ 20 

*) Рагі$с1і у сііс Мсісогіісп. ѴѴісп. 1843, шіі с. ТіІсІІиірГсг; но онъ также 
рпг». 144 принимаетъ за метеорическое желѣзо, описываемое Барономъ 
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верстахъ отъ Енисея между двумя рѣчками*, она вѣсила до 2,000 
Фунтовъ и имѣла 3 Фута въ поперечникѣ*, поверхность ея ноздрева¬ 
та и въ ячейкахъ заключался оливинъ, но внутри весьма плотна 
и безъ зеренъ оливина*, она нынѣ хранится въ Музеумѣ С. Петерб. 
Акад. Наукъ, а куски ея находятся почти во всѣхъ Европейскихъ 
кабинетахъ. 

Весьма подобная ей масса найдена въ 1810 году въ болотѣ близъ 
деревни Брагина Минской Губ. въ Речицкомъ уѣздѣ*, она также 
крючковата, ячеиста и содержитъ оливинъ въ ячейкахъ. Она вѣ¬ 
сомъ 193-|- Фунта и нынѣ хранится въ Музеумѣ Кіевск. Универ. 
Другая глыба самороднаго желѣза найдена въ 1788 году въ Юж¬ 
ной Америкѣ въ провинціи Хако-Газаламбѣ, вѣсомъ до 300,000 
Фунт.*, подобная глыба открыта въ Бразиліи въ 1784 году въ 
окрестностяхъ Багіи вѣсомъ 14,000 Фунт, между песчаными гора¬ 
ми*, также въ Сѣв. Амнрнкѣ найдена подобная глыба въ Луизіанѣ, 
вѣсомъ до 3,000 Фунтовъ съ черною корою на поверхности. Кро¬ 
мѣ того въ Мексикѣ и на мысѣ Доброй На дел; дм въ Африкѣ были 
найдены глыбы самор. желѣза, но также въ Европѣ, въ Венгріи 
возлѣ Ленарто въ Саросскомъ комитатѣ найдена въ 1814 году же¬ 
лѣзная глыба, вѣсомъ 194 Фунта. 

Вообще сюда принадлежатъ всѣ желѣзныя массы содержащія 
никель, которыя должны быть всѣ одного метеорическаго проис¬ 
хожденія*, но сверхъ того къ хшмъ принадлежатъ также камни лсс- 
теоршсскіе, не содержащіе исключительно самор. оісслѣза н пипелл, 
но по разложеніямъ Берцеліуса составлены кромѣ того изъ раз¬ 
ныхъ другихъ минераловъ, а именно изъ I) салюр . желѣза , въ смѣ¬ 
си съ пипелеліъ и частію съ малымъ количествомъ другихъ метал¬ 
ловъ, 2) изъ сѣристаго оісслѣза (Г' З''), по не изъ сѣрнаго колче¬ 
дана, 3) изъ магнитнаго желѣзняка (въ камнѣ изъ Лонталакса), 
изъ 4) оливина , 5) изъ разтворнмыхъ въ кислотахъ силикатовъ 
горькозема, извести, желѣзной закиси, марганцовой закиси, глино¬ 
зема, калія и натра, въ которыхъ кислород ь кремнезема составляетъ 
двойную часть кислорода основаній, 6) изъ хромоваго желѣза и оло¬ 
вяннаго камня мѣдистаго и распространеннаго въ желѣзѣ н въ 

Врангелемъ {рѴі'ап^еіз КеЬе пасѣ (Зет Еізтеегс, ТЬ. I р. 175, Вегііп 1859) 
и встрѣчающееся часто на Ллазейскомъ хребтѣ въ Сибири; Г-нъ Врангель 
меня лично увѣрилъ, что это желѣзо, котораго онъ самъ никогда не видѣлъ 
и которое Якуты уаотребллють весьма часто на всѣ своп инструменты, нс 
можетъ быть метеорическаго происхожденія, но вѣроятно составляетъ желѣз¬ 
ную руду, находящуюся иа Алазсііскомъ хребтѣ близь рѣки Индигирки. 
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остальной массѣ метеорическихъ камней; большая часть нхъ содер¬ 
житъ кромѣ сам. ;кел. преимущественно кремнекислый горькоземъ, 
но весьма не многіе кремпе-к полаго глинозема н кремнекислыхъ 
щелочей, что составляетъ совершенно противное горнымъ породамъ 
земнаго шара. И такъ метеор, камин и метеорическое желѣзо со¬ 
держитъ слѣдующія 18 химическихъ элементовъ, кислородъ, водо¬ 
родъ, сѣру, ФОСФОръ, уголь, силиціи, хромъ, калій, натрій, кальцій, 
магній, глінііп, желѣзо, марганецъ, никель, кобальтъ, мѣдь и олово. 

Метеорическіе камни вообще составляютъ по б. ч. округленныя 
массы, состоящія изъ самороднаго желѣза, авгитовыхъ частей, оли¬ 
вина, лабрадора, печепковаго колчедана; внутри они сѣроватобѣлы, 
пепелыюсѣры, снаружи съ буровато-сѣрою, шлакообразною корою, 
чертящею стекло, но они мягки внутри; весьма магнетически, уд. в. 
3,А — 3,7, предъ п. тр. обломки принимаютъ черную кору и пла¬ 
вятся па углахъ въ черную эмаль. 

Къ метеорическимъ камнямъ, выпавшимъ въ Россіи *) и то въ 
новѣйшія времена (съ древнихъ временъ нѣтъ никакихъ наблюденій) 
принадлежатъ кромѣ выше опис. сам. желѣза Енисейскаго и Бра¬ 
гинскаго слѣдующіе: 

1) 1775 или 1776 г. упало нѣсколько воздушныхъ камней въ 
Волынской Губерніи близъ города Овруча. 

2) 1787 г. (1 Окт.) упалъ одинъ метеорическій камень въ Сум¬ 
скомъ Уѣздѣ Харьков. Губ. на поле слободы Жигаловкн, на 10 
верстъ отъ села Бобрина; куски хранятся въ Лкад. Наукъ вмѣстѣ 
съ аэролитами упавшими въ Курск., Симбирск, и Полтавок. Губ. 

3) 1796 г. (13 Дек.) упалъ большой камень при Бѣлой церквѣ 
Кіевской Губ., другой камень упалъ тамъ же въ 1798 году. 

А) 1805 г. (25 Март.) въ 5 час. по полудни при слабомъ сол¬ 
нечномъ сіяніи упалъ изъ темнаго облака огненнаго цвѣта камень, 
7 Фунт, вѣсомъ въ Дорошшской волости Иркутской Губ. н нынѣ 
хранится въ Муз. Лкад. Наукъ. 

5) 1807 г. (13 Март.) упалъ камень на поле села Тимохина въ 
Юхповскомъ уѣздѣ Смоленской Губ., вѣсомъ А пуда; хранится въ 
Акад. Наукъ. 

*) Сюда не прішадлежиіъ такъ называемая метеорическая бумага, най¬ 
денная 1686 г. въ Курляндіи, см. ЕНгспЬег * ііЬсг (Заз сиг1. : ішіі$с1іс Меіеогра- 
ріег. Вегііп. 1859. О воздушныхъ камняхъ Россіи, см. сочиненіе Мухина о 
воздушныхъ камняхъ. С. ІТетерб. 1819 н Стойкобича о воздушныхъ камняхъ. 
Харьковъ. 1807. 
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6) 1809 г. упалъ метеорическій камень при ужасномъ шумѣ и 
большемъ вѣтрѣ въ Вяземскомъ уѣздѣ» въ селѣ Кнкіінѣ Калужской 
Губ., камень пепельно-сѣраго цвѣта съ желтобурою окружностію 
и черною, гладкою, но не блестящею корою; блестящія металли¬ 
ческія крапины (самородное желѣзо съ никелемъ) примѣчаются въ глав¬ 
ной его массѣ, и во множествѣ разсѣяны внутри ея; онъ содержитъ 
по химическому разложенію кромѣ желѣза и никеля, сѣры, кремне¬ 
зема, глинозема, талька н извести; дюймовой кусокъ его хранится 
въ минералогическомъ собраніи покойнаго Карла Вас . Розенберга . 

7) 1811 г. (26 Февр.) упалъ камень въ деревнѣ Кулешовкѣ въ 
Роменск. уѣздѣ Полтавск. Губ., (во втор, разъ); храп, въ Акад. Наукъ. 

8) 1813 г. (15 Дек.) въ Лонталаксѣ при Фридрихсгамѣ въ Вы¬ 
боргской Губ. въ Финляндіи; хранится въ Муз. ГельсингФ. Унив. 

9) 1814 г. (3 Фсвр.) упалъ камень въ Бахмутскомъ уѣздѣ Ека¬ 
теринославской Губ., вѣсомъ 40 ФУНТОВЪ. 

10) 1818 г. (29 Іюля) упалъ камень вѣсомъ 7 Фунт, въ Юхнов- 
скомъ уѣздѣ Смоленской Губ.; во второй разъ въ этомъ же уѣздѣ 
упалъ камень на дворъ дома крестьянина деревни Слободки н ны¬ 
нѣ хранится въ Музеумѣ Акад. Наукъ. 

11) 1818 г. (50 Март.) упалъ камень въ окрестностяхъ деревни 
Заборыцы при рѣкѣ Случь; нѣсколько кусковъ, всего 9 Фунт, вѣ¬ 
сомъ, хранятся въ Музеумѣ Кіевск. Универе. 

12) 1820 г. (50 Іюня) упали камин въ Дннабургѣ при деревнѣ 
Лнксеиѣ и находятся въ Муз. Кіевск. Универе, и С. Пстерб. Мед. 
Хир. Акад. 

15) 1827 г. (5 или б Октяб.) упалъ камень въ Бѣлостокѣ и нахо¬ 
дится въ Муз. Кіевск. Универе. 

14) 1829 г. (9 Септ.) упалъ камень въ деревнѣ Красномъ Углѣ 
Рязанской Губ. 

15) 1832 г. недалеко отъ деревни Куряпова возлѣ Волоколам¬ 
ска упала хлопчатой бумагѣ подобная горючая масса на поле и по¬ 
крыла, на толщину 1—2 дюйма, 80—100 квадр. сажень земли. 

16) 1833 г. (4 Іюля) въ 5 часа по полудни при селѣ Нахрачнн- 
скѣ въ Тобольской Губ. въ уѣздѣ этого названія при большей бу¬ 
рѣ упали маленькіе 4-хъ-уголыіые камни буроватаго цвѣта во вре¬ 
мя града величиною въ гусиное яйцо, отъ котораго всѣ окна въ 
домахъ были разбиты и повреждены всѣ огороды. 

17) 1839 г. (51 Іюля) въ Галичѣ Костромской Губ. отъ 2 до 4 
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часовъ по полудни падали хлопья въ видѣ пепла, при чѣмъ было 
слышенъ сѣрный запахъ. 

18) 1840 г. (27 Апрѣля) въ Киргизской степи по ту сторону 
Иртыша между хребтомъ Кизпль-Бенду н горою Акчацла на поле 
близь рѣки Караколь выпалъ воздушный камень, углубившійся въ 
землю на X аршина; видъ его продолговатый на подобіе срѣзанна¬ 
го конуса; толстый его конецъ имѣлъ 5-| вершка въ поперечникѣ; 
онъ сѣроватаго цвѣта съ многими бурыми по срединѣ пятнами н 
съ мелкими блестящими крапинами самороднаго желѣза; черная ко¬ 
ра имѣетъ значительныя углубленія н въ ^ лин. толщиною; кусокъ 
его хранится въ Московскомъ Обществѣ Естествоиспытателей. 

19) Сюда также принадлежитъ паденіе воздушныхъ камней 24 
Октября 1824 года въ Стерлитамакѣ при деревнѣ Левашовкѣ на 
рѣкѣ Бѣлой во время жаркаго дня въ 200 верстахъ отъ Оренбурга; 
множество мелкихъ камней здѣсь выпало вмѣстѣ съ градомъ, и мно¬ 
гія градины заключали въ себѣ желѣзныя ядра плоскаго октаэдри¬ 
ческаго вида съ 8 плоскостями, но иногда октаэдры 8-сторонніе, 
съ плоскостью на концахъ внѣ центра. Г. Эверсліапъ въ Казани н 
Г. Гсрлтпъ въ Москвѣ *) впервые описывали эти камни; несовер¬ 
шенные кристаллы имѣютъ видъ октаэдровъ и лейцнтоэдровъ, сжа¬ 
тыхъ болѣе или менѣе по главной октаэдрической оси, (фиг. 58) такъ 
что они кажутся плоскими (а—Г); плоскости неровны, вогнуты или вы¬ 
пуклы; ребра болѣе или менѣе вогнуты, лей- 
цитоэдры лучше сохранились но Розу у **) не¬ 
жели октаэдры, по по моему замѣчанію эти 
гораздо правильнѣе лейцнтоэдровъ; таблице¬ 
видные октаэдры (фиг. 58 а — Г) имѣютъ съ 
обѣихъ конечностей по 4— б — или 8 непра¬ 
вильно расходящихся ребръ; главная вдавлен- 


Фиг. 58, 



пая ось гораздо короче боковыхъ, хотя она иногда также удлинена въ 
видѣ острея или одинаковой съ боковыми осями длиною; примѣчатель¬ 
ны впадины но длинѣ конечныхъ ребръ н на самыхъ плоскостяхъ ок¬ 
таэдровъ, п не равныя ребра. Кристаллъ (а Ь) 5 лин. длиною и 
столько же шириною, но едва 1|- лип. толщиною (с), по сему опъ 
составляетъ весьма тупой октаэдръ; другой же кристаллъ (сі е Г) 
гораздо длиннѣе но одіюму направленію чѣмъ по другому; 8 непра¬ 
вильныхъ ребръ происходящихъ изъ сжатой верхушки показываютъ 


*) Ро{г$сп<1ог$'& Аішаісіі Лег Ріі^'5. В. XXVI П ра^- 570. 
1ІСІ5С пасЬЛет Ша1. 1842. Бегііп. II, р. 205. 
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кромѣ того еще нѣсколько боковыхъ пс полныхъ и весьма тон¬ 
кихъ ребръ и поперечныя струйки между ребрами*, внутри кристал¬ 
лы жилковаты, цв. черновато-бурый, черта желтобурая, внутри бу¬ 
рые*, уд. в. 3 , 7 и пб Герлиту они состоитъ изъ окиси желѣза 
90, 02 и воды 10, 19, посему Розе ихъ принимаетъ какъ кри¬ 
сталлы обыкновеннаго желѣзнаго колчедана, перешедшіе въ водную 
окись желѣза, отличающуюся оть бурой желѣзной руды, такъ 
какъ и Кобеллъ доказалъ, что желѣзный колчеданъ при из¬ 
мѣненіи химическаго состава всегда переходитъ въ подобную вод¬ 
ную окись, какъ Стерлнтамакекіе камни. Но не видно, по какой 
причинѣ они всѣ измѣнили свою первобытную кристаллическую 
Форму, между тѣмъ какъ измѣненные кристаллы желѣзнаго кол¬ 
чедана остаются всегда на поверхности гладкими, а внутри дѣ¬ 
лаются сплошными при сохраненіи своего преяшяго кристалличе¬ 
скаго вида. Стерлнтамакекіе камни выпали изъ воздуха на поле, 
какъ ядра градинъ и никто ихъ прежде тамъ не видалъ, хотя они 
покрывали большое пространство земли*, также другіе метеорическіе 
камни содержатъ въ составныхъ частяхъ, какъ и эти, окись же¬ 
лѣза и въ маломъ количествѣ воду *, они приняли кажется кристал¬ 
лизацію снѣга, во время пизпадсиія ихъ съ градинами. Въ кристал¬ 
лахъ снѣга арктическихъ, странъ примѣчаются подобныя табліще- 
видныя Формы съ сферическимъ ядромъ, отъ котораго распростра¬ 
няются ко всѣмъ сторонамъ отъ б до 10 лучей, хотя никогда въ 
совершенно правильномъ видѣ. Ядро Стерлнтамакскихъ градинъ бы¬ 
ло яюлѣзистое, но и плоское, какъ вообще снѣжное, и неправильности 
ребръ и неровность плоскостей должно объяснить быстрымъ охла¬ 
жденіемъ этихъ кристалловъ при первоначальномъ ихъ образованіи 
въ градинахъ. Они находятъ также подобное *) себѣ явленіе въ 
мелкихъ 4-уголыіыхъ камняхъ бураго цвѣта, выпавшихъ подобнымъ 
же образомъ съ градомъ 1833 г. 4 Іюля, въ самое жаркое время, 
въ 3 часа по полудни въ селѣ Нахрачинскѣ въ Тобольской Губ. 
при большой бурѣ*, градъ величиною съ гусиное яйцо разбилъ окна 
домовъ и повредилъ огороды. 

Это явленіе въ Стерлитамакѣ еще болѣе объясняется градомъ, 


*) Напротивъ Рсйхсибахскіс такъ называемые метеорическіе камни оть 
Нейзидлерскаго озера въ Венгріи нечто иное какъ болотная руда, случайно 
сильнымъ вѣтромъ поднятая и разбросанная (см. о томъ Гіпзіііпі 1842 426), 

по сему между ними встрѣчаются также явственные куски дерева. 
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шедшимъ 1839 г. 26 Августа въ городи Падовѣ. Козари *) его 
описалъ; другіе думали найти въ нѣкоторыхъ этихъ градинахъ облом¬ 
ки желѣза углероднокислой извести и кирпичныя обломки, хотя Козари 
полагалъ, что они снаружи можетъ быть перешли въ градины, въ 
то время, какъ камин падали на землю; по нѣтъ сомнѣнія, что дру¬ 
гія градины содержали въ себѣ песчанистыя ядра. Козари самъ на¬ 
шелъ въ срединѣ двухъ градинъ подобный пепелыюсѣрый порошокъ, 
зерна кбтораго были неравной величины; самыя большія черно-сѣ¬ 
рыя привлекались магнитомъ, посему онъ принялъ ихъ за желѣзо 
и никель; слѣдственно и этимъ явленіемъ доказывается метеориче¬ 
ское происхожденіе Стерлитамакскнхъ камней.—Вообще н въ дру¬ 
гихъ мѣстахъ Европы, Америки, Африки, Азіи и на островахъ Ти¬ 
хаго Океана наблюдали подобныя паденія разныхъ метеорическихъ 
камней: такъ н. пр. на одномъ островѣ изъ Сандвичевыхъ остро¬ 
вовъ, 1 въ 1825 году, 15 Сент., во время пребыванія русскаго кора¬ 
бля подъ командою Флота капитана Отто Коцебу пнзпалъ изъ воздуха 
подобный аэролитъ, кусокъ котораго хранится, съ другими метеори¬ 
ческими камнями бывшей моей коллекціи, въ Муз. Мед. Хир. Акад. 

Также въ самыя древнѣйшія времена наблюдали уже паденіе аэро¬ 
литовъ, и Римскіе писатели Титъ Ливій, ГІлипій **) и другіе упо¬ 
мянули объ нихъ, какъ объ каменномъ. дождѣ (ІарісІіЬш рііііззе). 
Плиній разсказываетъ, что Греческій Философъ Анаксагоръ при¬ 
нялъ, что выпавшій въ то время метеорическій камень при Эгосъ- 

*) Б. ѣ. Совагі Аппаіі сісііе зсіспгс сіеі гедпо ІотЪагЛо-ѵепеІо. ІѴоѵ. Г>сс. 
1834—также въ ІЧелѵ ЕсІіпЪ. рііііоз. ]оигп. 37, рад. 83 н въ СейІег } РЬу- 
вікаі. \ѴбгІегЬис1і. Меісогоіо^іс рад. 2013. 

**) См. Сар. ЬѴІ ІіЬ II. Нізі. паі. Ргэеіег Ьэес, разсказываетъ Плиній, іп- 
Гегіоге соеіо, геіаіиш іп топитепіа е5І Іасіс еі запдшпе ріиіззе— ііет /сгго 
(самор. желѣзо) іи Еисапіз; сГГідісз, диае ріисгаі, зропдіагит Гсгс зішіііз Гиіі, 
Г. Рсіиіо С . ЗІагссІІо Созз. — Еапа (см. «71? 15 хлопчат. бумага) ріиіі сігеа 
сазіеііит Сагіззапит; ІаІсгіЬиз сосііз ріиіззе, іп е^из аппі асіа геіаіит езі; — 
агтогиш сгерііиз еі ІиЪэе зопііиз аиЛііоз е соеіо СітЬгісіз ЬеІІіз асссрітиз, 
сгсЬгоздие еі ргіиз еі розіеа ірзиіп аггіеге сосіит, пііпігпе тігит езі еі зэе- 
ріиз ѵізит, лът]оге ѵі ідпіз пиЫЬиз соггссііз. Сар. УШ. Сеіеѣгапі дгаесі, Апа - 
хадогат СІаготспіит ОІутріаЛіз ЬХХѴІІІ зесипЛо атю ргаеЛіхіззс соеіезіі- 
ит Пііегагит зсіспііа, циіЬиз ЛісЪиз вахит сазигит еззеі а зоіе, іс^ис Гас- 
Іит іпІсгЛіи іп ТЬгасіае рагіе аЛ Ледоз Питеп, ^иі Іаріз сііат пипс озіеп- 
Лііиг тадпііиЛіпе ѵсЫз (камепг, составилъ цѣлый позъ), соіоге аЛизІо, согпеіе 
циос|ие ііііз посІіЬиз Ладгапіс. Іп ЛЬуЛі дутпазіо сх са саиза соіііиг ІюЛіе- 
<|ие, тоЛісиз (рііЛст, зеЛ еріет іп теЛіо Іеггагит сазигит ісіст Апаха^огав 
ргаеЛіхіззс паггаіиг. Едоірзе ѵіЛі іп Ѵосопііогит адго раиМо апіе Леіаіит. 
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Ііотамоеѣ въ Тракін произошелъ изъ солнца или другой планеты, 
мнѣніе, котораго и нынѣ многіе физики, даже самъ Б (рщсліусъ, при¬ 
держиваются.- 

Въ новѣйшія времена Профессоръ Физики тогдашняго Вит- 
тенбергскаго Университета, Хладна *) первый доказалъ, что паденіе 
этихъ камней не принадлежитъ къ баснословіямъ, но къ Фактамъ, 
и что они образуются внѣ земной атмосферы и должны быть по 
сему косметическаго происхожденія. Въ то время случалось паденіе 
аэролитовъ въ Сіэнѣ въ Италіи, и Олбсрсъ тогда допустилъ опять 
мнѣніе, что они могутъ произойти изъ л^ны, мнѣніе, котораго при 
паденіи аэролитовъ въ томъ же 1795 году въ Іоркшейрѣ придержи¬ 
вался также с Лапласъ^ стараясь доказать, что огненное явленіе при 
ішзпадеиін аэролитовъ имѣло свою причину въ сильномъ сжатіи 
воздуха, какъ слѣдствіи безконечно большой скорости, съ которою аэ¬ 
ролиты пролѣтаютъ чрезъ земную атмосферу; но скорость послѣ » 
того отъ сопротивленія воздуха такъ уменьшается, что по мнѣнію 
его паденіе ихъ оканчивается обыкновенною скоростью паденія 
тѣлъ. 

Самая вѣроятная теорія о происхожденіи этихъ аэролитовъ безъ 
сомнѣпія та, что они образуются въ высшихъ предѣлахъ земной 
атмосферы чрезъ соединеніе газообразныхъ первоначальныхъ жид¬ 
костей небеснаго пространства, изъ которыхъ также образовались 
планеты и безпрестанно возникаютъ новыя тѣла, какъ и самые аэ¬ 
ролиты, при содѣйствіи усиленнаго электричества или сильнаго Фи¬ 
зико-химическаго процесса. Посему ішзпадепіе аэролитовъ обыкно¬ 
венно сопровождается огненнымъ явленіемъ или огненнымъ шаромъ^ 
долгое время вертящимся въ атмосферѣ, который по совершен¬ 
номъ сгорепіи лопается и выбрасываетъ образовавшіеся въ то вре¬ 
мя воздушные камни; подобные огненные шары безъ сомнѣнія весь¬ 
ма высоко вертятся въ земной ат.моСФерѣ, потому что они иногда 
были наблюдаемы въ одно и тоже время въ Португаліи й въ Герма¬ 
ніи. Аэролиты при ішзпадеиіи въ разгоряченномъ состояніи покры¬ 
ты свѣжею, черною, шлакообразною корою; они при большомъ какъ 
бы пушечномъ шумѣ мгновенію во время своего полета чрезъ зем¬ 
ную атмосферу разрываются на мелкія части, подобно бомбамъ, а 
по ішзпадеиіи довольно глубоко врываются въ земную поверхность. 

*) СМаЛпіу йЬег сіеп ІІгзргип" сіег ѵоп Раііаз ^еГипсІепеп ип<1 апсісгп іЬг 
аЬпІісЬеп Еізешпаззеп. ѣеіргід. 1794. — ІІеЬег Беиегтсіеоге ипсі йЬег <3іе тіі 
<1епзе1Ьеп ЬегаЪ^еГаІІепеп Маззеп. \Ѵіеп. 1819. 
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Семейство 7>. Нековкіе металлы. 

Они мало или весьма мало хрупки, имѣютъ незначи¬ 
тельную твердость, приближающуюся къ изв. нш. или 
даже гипс.; уд. в. 9,4—5,6. 

Р. 14. Т Е л л У р ъ, ^есііе^еп Ѣііѵап или Тсііит , Теііигс па- 
Іі/ аиго/еггі/еге. Крист, сист. Ъ-.и Ѵ-осиа/і, эмиэдрнческая, 
преобладаетъ тупой ромбоэдръ съ прямоиасаждешюю 
конечною плоскостью, но кристаллы весьма мелкіе, или 
мелкія зерна и сплошныя массы; тверд, между нзвсст: 
шп. и гипсов ; уд. в. 6,4 — 6, 1; цв. оловянобѣлый, 
предъ п. тр. горитъ съ желтымъ пламенемъ; химическое 
соединеніе самороднаго теллура съ желѣзомъ и слѣдомъ 
золота. Те. 

Нах. весьма рѣдко въ жилахъ древнихъ песчаниковъ силюрійскон 
Формаціи въ Трансіільваіііи при Залатнѣ. 

Р. 15. Сурьмянистое серебро, АпіітопвіІЪег , аг^спС 
аіиітопіаі , Крист, сист. Ъ-и 1-оспая , эмнэдрическая, мел¬ 
кіе ромбоэдры, также двойники, или почкообразныя сплош¬ 
ныя массы; тверд, немного болѣе извеотк. шп., уд. в. 9, 4, 
цв. серебрянобѣлый, желтоватый; предъ п. тр. плавится въ 
серебряное ядро; химическое соединеніе самороднаго се¬ 
ребра съ сурьмою. А§. 55, 

Нах. рѣдко въ жилахъ гранита, гнейса, глинистаго сланца, въ 
Баденскомъ королевствѣ при ВольФахѣ, при Андреасбергѣ на Гар¬ 
цѣ и въ Испаніи. 

Р. 16. Самородна я сурьма, $ссІіс§еп 8ріе$$§1апх, апіі - 
тоіпепаіі/. Крист . сист. Ъ-и \-оснал, эмнэдрическая; по б. 
ч. почкообразна, гроздовидна, енлошна; тверд, болѣе из- 
вестк. шп., уд. в. 6, 7 — 6, 6; цв. оловянобѣлый, побѣ¬ 
жалый желтымъ или сѣрымъ цвѣтомъ; сост. изъ само¬ 
родн. сурьмы, серебра и желѣза. 

Них. въ жилахъ гнейса и глинистаго сланца въ Пршнбрамѣ 
въ Богеміи, и на Гарцѣ, въ Салѣ въ Швеціи, въ Альмаитѣ въ До¬ 
финѣ во Франціи. 

Р. 17. М ы ш ь я к о в и ст а я су р ьм а, Агзепікзріеззріапх, 
мало извѣстна; исключая цвѣта, совершенно сходна съ 
Штейиманнитомъ (смот. родъ 27.) 
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Фиг. 59. 


Р. 18. С А м О р ОД н о й мышьякъ, §с(Ііе§еп Агзепік , агзе- 
піс пай/[ Крист . сист. Ъ-и \-оспал, эмиэдрическал, ту¬ 
пой ромбоэдръ очень рѣдокъ, (фиг. 59), кристаллы весь¬ 
ма мелки; твердость не много болѣе из¬ 
вести. ши., уд. в. 5, 8; цв. бѣловато-свин- 
цсюосѣрый, побѣжалый сѣровато-чернымъ, 
при разбитіи испускаетъ чесночный запахъ; 
на углѣ сильно дымится и улетаетъ, но не- 
плавится; химическое соединеніе самор. мы¬ 
шьяка съ сурьмою и серебромъ. Аз. 

Пах. въ жилахъ сланцеватыхъ горныхъ породъ, гнейса, елго- 
денаго сланца, также порФііровъ при Фрейбергѣ въ Саксоніи, въ 
Іоахимстллт» въ Богеміи, въ НагілгВ и Оравнчѣ въ Транспльва- 
иіи, на Гарцѣ, въ Швеціи; въ Россіи еще не былъ найденъ. 

У потр . въ медицинѣ, металлургіи, красильномъ искуствѣ, 
для литія типографическаго шрифта и т. д., н составляетъ ядъ весь¬ 
ма сильно дѣйствующій и истребляющій вредныхъ въ домашнемъ 
бытѣ животныхъ. 



Разрядъ и. сѣристые металлы. 

Наружный видъ металлическій или неметаллическій, 
кристаллическій; твердость незначительная, плавиковая, 
или полев. ши. до тальков., уд. в. о, 5 — 8, э, цв. раз¬ 
личные, всѣ возможные отъ бѣлыхъ, желтыхъ, красныхъ, 
синихъ до черныхъ; блескъ иногда алмазный, иногда по¬ 
луметалл ическій или совершенно металлическій; прозрач¬ 
ность совершенна, несовершенна или вовсе несовершенна; 
химическій составъ: соединеніе металловъ съ сѣрою 
въ разныхъ пропорціяхъ, иногда также нѣсколькихъ ме¬ 
талловъ между собою и съ малымъ количествомъ сѣры. 

Семейство 4. Блески. 


Совершенно металлическіе; кристаллическая система 
правильная, о-и 1-осная, 2-и 1-осная и 2-и 1-членная, 
твердость плавиковая, иногда тальковая, но по б. ч. гип¬ 
совая; нехрупки, нѣкоторые даже ковки, уд. в. отъ 8, 5 — 

8 * 
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— 4, 0 уменьшающійся; цв. металлическій, бѣлый, 
сѣрый, черный, черта сѣрая или черная, тусклая или 
металл ически-блестяща я ; блескъ совершенно металличе¬ 
скій, они просвѣчиваютъ или не прозрачны; составляютъ 
соединеніе самородныхъ металлловъ съ малымъ количе¬ 
ствомъ сѣры, но также соединенія селенистыя, теллу¬ 
ристыя. 


а) Теллуристые блески. 

Уд. в. 8, 5 — 5, 8; тверд, отъ извест. до гипс.; они 
ковки, нехрупки, цв. бѣлые, сталыюбѣлыс; сост. изъ тел¬ 
лура и другихъ металловъ съ малымъ количествомъ сѣры. 

Р. 19. Т е л л у р и с т о е серебро ТеІІигзіІЪег . Зернистое, 
также въ мелкихъ эксаэдрическихъ ромбоэдрахъ; тверд, 
между изв. ши. и гипс., уд. в. 8, 5; ковко, изломъ ров¬ 
ный; цв. свинцовосѣрый; блескъ металлическій; предъ п. 
тр. остаются на углѣ бѣлые серебристые шарики; хими¬ 
ческое соединеніе серебра и теллура съ нѣкоторымъ слѣ¬ 
домъ желѣза. А§ Тс. 

Нах. гнѣздами съ сѣрнымъ колчеданомъ, теллуристымъ свин¬ 
цомъ и жировикомъ въ тальковатой глинѣ и въ желѣзистомъ гли¬ 
нистомъ сланцѣ въ Заводинскомъ рудникѣ Алтайскаго горнаго хребта, 
въ Колывановоскресенскомъ округѣ; масра теллуристаго серебра 
67^ Фунт, хранится въ Муз. Горн. Корн. 

Р. 20. Теллуристое золото, Зсіігі/иеііиг , соста¬ 
вляетъ соединеніе теллура съ золотомъ и серебромъ. 

Те -л- Ъ Ли Те ъ . 

Нах. въ порФнрахъ при Офеііьбаныі въ Трансйльваніи, — рѣдко. 

Р. 21. Бѣлый теллуръ, ТУ еізззуіѵащ ТеІІигзіІЪег , Тсі - 
Іигс §гіз , составляетъ соединеніе теллура съ золотомъ, 
свинцомъ и серебромъ н съ весьма малымъ количествомъ 
сѣры. 

Нах. весьма рѣдко въ порфирахъ при Нагіягѣ въ Трансиль- 
ваніи. 

Р. 22. Т е л л у р и ст ы й с в и и е ц ъ ТеТІитЫеі. Крист, сист . 
неизвѣстна, можетъ быть правильная , потому что спай¬ 
ность по *5 направленіямъ листоватая, почти кубическая; 
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сплошными, незначительными зернами; изломъ неровный; 
твердость извест. шп., уд. в. 8, 1; цв. оловянобѣлый; 
предъ п. тр. плавится въ маленькій серебряный ша¬ 
рика», такъ какъ свинецъ улѣтастъ; химическое соедине¬ 
ніе свинца съ теллуромъ и небольшимъ количествомъ 
серебра. РЬ Те . 

Нах . вмѣстѣ съ теллуристымъ серебромъ въ Заводинскомъ руд¬ 
никѣ Алтайскаго горнаго хребта, по никогда отдѣльно не былъ 
найденъ. 

Р. 2о. Тетради мит ъ, Мат’казіс^іап^ сост. изъ висму¬ 
та, теллура и немного сѣры. Те ъ -і- 

Нах . въ трахитѣ въ Венгріи и Трансильванш. 

Р. 24. Теллуристой висмутъ, кѴізтпиіІгзріе^еІ^ состо¬ 
итъ изъ висмута, теллура, немного серебра и сѣры. 

НАХ. въ магнитномъ желѣзнякѣ въ Венгріи, Швеціи н Норве 

Ь) Свинцовые блески. 


Уд. в. 7, б — 4, 7; тверд, отъ нзв. ши. до талька; 
они ковки, не хрупки, тсмно-свинцово-черны или желѣ¬ 
зочерны; химически составляютъ сѣристые и селенистые 
металлы и соединеніе теллура съ сѣрою. 


V. 2 5. Т Е л л У Р и ст ы й г» л е с к ъ, ЛУа^уа^егегз, Іеііиго паіі/ 
аигорІотЫ/еге , составляетъ соединеніе свинца съ теллу¬ 
ромъ, золотистымъ теллуромъ и сѣристымъ свинцомъ. 
РЬ Те , Аи Те , РЬ. Нах. въ Трапсильваиіп. 

Р. 26. Свинцовъій блескъ, Віеіріапг, рІопгЬ зиі/иге, 
Саіепа. Криспъ А сист. правильная , основная ф. эксаэдръ; 
обыкновенно кубо-октаэдръ, октаэдръ, эксаэдръ ел» пло¬ 
скостями гранатоэдра, (фиг. 60), гранатоэдръ, октаэдръ съ 

плоскостями гранатоэдра и эк- 
саэдра, также л ейцитоэдръ, 
тріакись-октаэдръ, (фиг. 61), 
эксакисъ-октаэдръ, (фиг. 62) не 
рѣдко октаэдрическіе двойни¬ 
ки; онъ встрѣчается также плот¬ 
ный, ( свингакъ ), крупнолисто- 


Фнг. 60. 


Фиг. 61. 
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Фтім 6* ватый, разъѣденный, крючковатый и въ 
ложныхъ кристаллахъ послѣ синей свинцо¬ 
вой руды; спайность, совершенно листова¬ 
тая; параллельна кубическимъ плоскостямъ, 
но также сплошным съ ровнымъ изломомъ, 
твердость между извест. шп. и гипсов.; уд. 
в. 7, 7 — 7, 5; цв. свиицовосѣрый, весьма 
блестящій; предъ п. тр. на углѣ растрескивается и рас¬ 
плавляясь составляетъ по себѣ зерно металлическаго свин¬ 
ца; химически состоитъ изъ сѣристаго свинца, иногда съ 
прихЧѣсью серебра. РЬ. 

Пах. въ жилахъ гранита, зернистаго известняка, глинистаго 
сланца, гнейса, въ каменно-угольной Формаціи Англіи, Шотландіи, 
Франціи, Испаніи, Германіи, Богеміи, Венгріи, Трапсіільваніп, Шве¬ 
ціи, Норвегіи, въ еиліоріиской системѣ Эстляндіи, хотя весьма рѣд¬ 
ко п въ маломъ количествѣ, въ Польшѣ въ Мѣдьзяиогорѣ и въ 
Хеичпнѣ, въ силюріііскомт» известнякѣ на Аландскнхь островахъ, въ 
ІІерпо, ІІпткарандѣ и другихъ мѣстахъ Финляндіи, въ горахъ Нер¬ 
чинскихъ, особенно свит апъ у (встрѣчающійся также въ Польшѣ въ 
Мѣдьзяиогорѣ и Хенчішѣ,) въ Березовскихъ рудникахъ съ самород¬ 
нымъ золотомъ, въ Павловскихъ и Апатольскихъ рудникахъ но бе¬ 
регамъ р. Тагила, въ кварцевыхъ жилахъ тальковаго и хлористаго 
сланцевъ, вь Уткшіскомъ рудникѣ въ окрестностяхъ Нижняго — 
Тагпльска, въ мѣдныхъ рудникахъ Богословскихъ заводовъ, въ Ку- 
кушевскомъ рудникѣ Міяскаго завода и въ Нагольномъ кряжѣ въ 
землѣ Войска Донскаго. 

с Употр . па выплавку металлическаго свинца, изъ котораго дѣ¬ 
лаютъ разныя трубы или листы для кровли домою» и на жолобы 
кровель, на сковороды въ купоросныхъ заводахъ, на свинецъ для 
окошекъ, на лнтіе пуль н дроби, съ прнмвсыо мышьяка, такъ какъ 
безъ него дробь не принимаетъ вида мелкихъ зеренъ; приготовля¬ 
ются типографическіе литеры изъ 5 част, свинца н 1 част, сурьмы; 
смѣсь олова п свинца въ разныхъ пропорціяхъ употр. па разные 
сосуды, на припай (ЗсЬпсІІоІІі) для паянія жестянокъ; свинецъ плю¬ 
щится въ листы, употребляемые на дѣланіе разныхъ выпариватель- 
пыхъ сосудовъ, для обладки камеръ, въ которыхъ добываютъ сѣр¬ 
ную кислоту, па укупорку нѣкоторыхъ товаровъ, какъ и. и. табаку 
м чаю; изъ него отливаютъ разные котлы и реторты; свинцовая 
окись по сплавленіи съ кремнеземомъ даетъ превосходное стекло, 
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входящее въ составъ хрусталя и Флинта; другіе препараты, п. 
уксуснокислый свинецъ и др., употр» въ медицинѣ и на приготовле-. 
ніе свинцовыхъ бѣлилъ; вообще изъ пего приготовляется самая боль¬ 
шая масса металлическаго свинца п свинцоваго глета, употребляе¬ 
мыхъ во всѣхъ отрасляхъ нскуствъ н рсмеслъ, и въ естественномъ 
состояніи онъ употр. подъ названіемъ Аісри/оих на глазурь глиня¬ 
ныхъ сосудовъ и кромѣ того изъ пего добывается много серебра. 

Видъ 1. Селеновый свинецъ СРЬ 5е) состоитъ изъ селенія и свин¬ 
ца, иногда съ прнмѣсыо кобальта или желѣза. 

Пах. въ глинистомъ сланцѣ на Гарцѣ. 

В. 2. СеленоволтЪпый свинеиъ (РЬ 5е -і- Си 5с) состоитъ изъ се¬ 
ленія, мѣди и свинца*, иногда съ прнмѣсыо желѣза и свинцовой 
окиси. 

Нах . па Гарцѣ н въ Фрейбсргѣ. 

В. 5. Селеновортутимй свинецъ (РЬ 5е Н$ 5с) содержитъ 

селеновый свинецъ и селеновую ртуть. 

Нах . съ предъ идущимъ. 

Иловатый свинцовый блескъ , тиіпгі^ег Віеі$1апъ, кажется только 
разрушеннымъ свинцовымъ блескомъ и нах. около Фреііберга, также 
въ Мѣдьзяногорѣ въ Польшѣ. 

Такъ называемый свинцовый блеет якъ , Віеі&сЫпгтсг , принимается 
Берцсліусолѵъ за простую смѣсь свинцоваго блеска съ сѣристою 
сурьмою и съ небольшимъ количествомъ мышьяка; онъ находится 
въ Нерчинскѣ, въ Алгачнпскомъ п Кадайискомъ рудникахъ. 

Р. 27. Ш т е іі н м а и н и т ъ (собс. имя). Крист, сиспг. про - 
аилыс., октаэдры мелкіе, вросшіе въ другихъ, гроздовид- 
пый, разъѣденный, сііайн. иесов. параллельна по плоско¬ 
стямъ эксаэдра, иногда косо -скорлуповато-отдѣлеішый, 
изломъ неровный, тверд, между гипс, и нзвест. шп.; уд. 
в. 6, 8; цв. свинцовосѣрый; черта блестяща; блескъ ме¬ 
таллическій или мерцающій; предъ п. тр. сплавляется въ 
металл, зерно; сост. изъ сѣристаго свинца съ сѣристою 
сурьмою и немного серебра. 

Нах. съ цинковою обманкою въ Пршибрлмѣ въ Богеміи. 

Р. 2 8. М о л и б д е н о в ы и б л е с к ъ, ТѴі аззегЫеі, МоІуЪйепс 
зиі/шё. Крист . сист. Ъ-и \-оспая, діэксаэдрическая и 6- 
сторонныя таблицы; кристаллы весьма рѣдки и несовер¬ 
шенны; по б. ч. сплошной, листоватый; уд. в. 4, 8—4,7; 
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тверд, тальковая, совершенно мягкій и гибкій; цв. 
свинцовосѣрый, черта подобнаго цвѣта, на ощупь жи¬ 
ренъ, мараетъ и пишетъ на подобіе графита, который 
однакоже на Фаянсѣ проводитъ черту сѣрую, а молибде¬ 
новый блескъ зеленоватосѣрую; состоитъ изъ сѣристой 

молибдены. Мо. 

Нах . въ гранить, сіэнлтѣ, гнейсѣ, глинистомъ сланцѣ, въ Сак¬ 
соніи, Богеміи, Тиролѣ, Швейцаріи, Франціи, Англіи, Норвегіи, 
Швеціи, въ Сибири по рѣчкѣ Слюдянкѣ за Байкаломъ н въ горѣ 
Адончалонѣ и въ Вонцкомъ рудникѣ Архангельской Губ. и на гра¬ 
ницѣ Олонецкой Губ., въ маломъ количествѣ около Ладожскаго 
озера, въ горахъ Питкаранды, въ Финляндіи въ Суббо, Лойо, Орі- 
ервн, Ирвензало, также въ Сѣв. и Южи. Америкѣ. 

Р. 29. Мышьяковой БЛЕСКЪ, Аг5СПІ]і§ІаП2. Кристал¬ 
лы неизвѣстны; оплошный, листоватый, лучистый; уд. в. 
5,4—5,о; тверд, гипсов., цв. черновато-свинцовосѣрый; 
въ пламени горитъ съ мышьяковымт> запахомъ; состоитъ 
изъ 96 мышьяка и 4, 0 висмута и нах. въ гнейсѣ Сак¬ 
сонской рудной горы —рѣдко. 

Р .оО. Серебряный блескъ, ЗНЪег^Іапг, Сіазегг, аг - 
§епі зиі/ш'ё . Крист, сист. правильная, эксаэдръ, октаэдръ, 
гранатоэдръ, лейцитоэдръ, весьма острый тріакисъ-окта- 
эдръ и разныя соединенія; кристаллы составляютъ раз¬ 
ныя группы, или онъ встрѣчается сплошнымъ, налстс- 
лымъ, зубчатымъ, проволочнымъ, вкрапленнымъ и воло¬ 
систымъ; уд. в, 7, 2 — 6, 9; тверд, между изв. ши. и 
гипс.; ковокъ, гибокъ; изломъ раковистый, цв. чернова¬ 
то-свинцовосѣрый, желѣзочерный; предъ п. тр. сплав¬ 
ляется въ серебряное зерно при ощутительномъ запахѣ 

сѣрноватой кислоты; состоитъ изъ сѣристаго серебра. А§. 

Нах. въ сланцеватыхъ горныхъ породахъ, въ пор- 
ф прахъ Саксоніи, Богеміи, Венгріи, Норвегіи, (Комгсбер- 
гѣ), въ жилахъ Благодатскихъ рудниковъ около Березов- 
ска, въ Змѣйногорскомъ рудникѣ въ Колывапи въ боль¬ 
шомъ количествѣ, но всегда въ сплошномъ видѣ, рѣдко 
въ кристаллахъ. 

Серебряная щть у такъ плзыв ЗіІЬсгзсІитгге, сгсіі^сз 
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Сіазегг, состоитъ къ серебряному блеску въ такомъ от¬ 
ношеніи, какъ иловатый свинцовый блескъ къ свинцово¬ 
му блеску. 

Нах. также съ нимъ вмѣстѣ въ Колывапскихъ рудникахъ, осо¬ 
бенно въ Салапрскпхъ, гдѣ она заключалась въ баритѣ; въ Змѣй- 
ногорскомъ же рудникѣ находилась она въ видѣ толстой примазки 
на роговомъ камнѣ. 

Р. Ы. Селеново-серебряный блескъ, 8е1еп-8ПЬсг , со¬ 
стоитъ изъ серебра и селенія съ небольшимъ количе¬ 
ствомъ селенистаго свинца. 

Нах, на Гарцѣ близъ Тіількеродѣ. А$ 8е. 

Р, Г> 2 . Ч Е р н ы й с е р Е Б Р я н ы й блеск ъ или стърал сере¬ 
брян, руЪа, 8рг6сІ”Іа$сі'2, Меіап^іапх, АпІітоп-8іІЪеі'§Іап2 , 
аг§епЬ апіітоіпіе зиі/'игё поіг, Крист, сист, 1 -и 1 -осная; 
ромбическая призма съ лрямонасажденной конечною пло¬ 
скостію и съ притупленіемъ острыхъ боковыхъ рсбръ, 
посему въ видѣ 0-сторошісй таблицы, рѣже плоскости 
вертикальнаго ромбическаго октаэдра, по б. ч. таблице- 
образиы, также двойники, тройники и четверники5 кри¬ 
сталлы всегда соединены въ группахъ, или онъ встрѣ¬ 
чается въ сплошномъ видѣ, налстелый, ячеистый, разъ¬ 
ѣденный, уд. в. 6, э — 6, 2} тверд, между изв. шп. и 
гипс., изломъ раковистый, цв. желѣзочерный; предъ п. 
тр. онъ издаетъ слабый мышьяковый запахъ и потомъ 
сплавляется въ черносѣрое металлическое зерно; состо¬ 
итъ въ разныхъ водоизмѣисніяхъ изъ сѣристаго серебра съ 
сѣристою сурьмою и о.тмасти съ сѣристымъ мышьякомъ. 

А§ 6 8Ъ. 

Них, въ жилахъ гнейса, слюдснистаго и глипистаго сланцевъ 
возлѣ Фрейберга въ рудной горѣ, въ Богеміи, Гарцѣ и Бразиліи: 

Р, ЪЪ, Полибазитъ (отъ яоАі>, много, /За<т*с, основа¬ 
ніе), Еи§еп§1ап^ ЗргбсІ§Іа$ег 2 отч., состоитъ изъ сѣриста¬ 
го серебра и сѣристой мѣди съ сѣристою сурьмою и 
мышьякомъ и нах. въ Саксоніи, въ Венгріи и въ Сѣвер¬ 
ной Америкѣ. 

Р. э 4 . Серебряно-мѣдный блескъ, 8іІЪсгІир/сг§Іап2. 
Крист, сист. 1 -и 1 -оспая , ромбическая; б-сторонняя 
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призма чрезъ притупленіе острыхъ боковыхъ ребръ съ 
плоскостями двухъ разныхъ ромбическихъ октаэдровъ и 
двухъ конечныхъ пріострсній, насажденныхъ на острыя 
боковыя ребра, но кристаллы весьма неясны; также двой¬ 
ники; уд. в. О, 2; мягкій; изломъ плоскораковистый, ров¬ 
ный; цв. черновато-свинцовосѣрый, блескъ слабый; предъ 

п. тр. сплавляется съ развитіемъ сѣристой кислоты; сост. 

• і 

изъ сѣристаго серебра съ сѣристою мѣдью. А* €и. 

Нах. въ сплошномъ н вкрапленномъ видѣ съ мѣднымъ колче¬ 
даномъ въ Змѣйногорскомъ рудникѣ. 

Р .о5. Мѣд ны й блескъ, Кщ)рег§1апя 3 Кир/ег^іаз, сиі - 
ѵгс Критъ лист. 2- гг 1 -оснал, ромбическая приз¬ 

ма съ притупленіемъ острыхъ боковыхъ ребръ, но вмѣ¬ 
стѣ и весьма плоская, посему таблицеобразная; подоб¬ 
ная призма съ притупленіемъ конечныхъ ребръ чрезъ 
плоскости тунаго вертикальнаго ромбическаго октаэдра; 
также двойники; по б. ч. сплошный, вкрапленный, пла¬ 
стинками или въ видѣ окамѣняющей массы, такъ назы¬ 
ваемые Франкснбергскіе ржаные колосья; уд. в. 5, 8 — 
5, 5; тверд, между нзв. ши. и гипс.; изломъ раковис¬ 
тый, неровный, цв. черновато-свиицовосѣрый, иногда пе¬ 
стропобѣжалый; предъ и. тр. легко сплавляется въ на¬ 
ружномъ пламени, растрескиваясь; сост. изъ сѣристой 

мѣди. €и. 

Пах. въ жилахъ гнейса, слюденнетаго сланца, зернистаго из¬ 
вестняка, въ мѣдномъ сланцѣ Англіи, Шотландіи, Венгріи, при 
Фраикепбергѣ въ Гесеенъ-касселѣ, возлѣ МансФСльда па Гарцѣ, 
Швеціи, Норвегіи; изобиловали имъ прежде Уральскіе рудники, 
Тѵрышскіе и Гумешевскіе, по обыкновенно нынѣ подчинены оки¬ 
сямъ мѣди; кристаллы 5|- дюйма длиною и 2 дюйма шириною рѣд¬ 
ко найдены въ Керебнпскомъ рудникѣ въ округѣ Міяскаго завода; 
окрнсталловаііный въ видѣ скопленныхъ октаэдровъ со впалыми 
плоскостями н додекаэдровъ въ Мнханло — Архангельскомъ рудникѣ 
въ округѣ Богословскихъ заводовъ; въ маломъ количествѣ также въ 
золотоносныхъ жилахъ въ Березовскихъ заводахъ. 




пъ 


с) Блеклыя руды. 


Составляютъ соединенія сѣристой сурьмы и сѣрис¬ 
таго мышьяка съ сѣристымъ свинцомъ и сѣристой 
мѣдью , рѣже съ сѣристымъ желѣзомъ, нѣкоторыя так¬ 
же содержатъ сѣристое олово и сѣристое серебро въ 
маломъ количествѣ; тверд, отъ плав, до нзвест. шп.; уд. 
в. отъ 5, 8 — 4, л; цв. темно стально-сѣрый и желѣз¬ 
но сѣрый; хрупки, но не въ большой степени; сюда 
принадлежатъ всѣ РаЫегге Вернера. 

Р. об. О л о в я н н о-м ѣ д и ы й в л кекъ, 7лппІйс$, %'ит/аЪ I- 
егг, еіаіп зиі/игс, состоитъ изъ сѣристаго олова съ сѣристою 
мѣдыо, съ сѣристымъ желѣзомъ и не большимъ количс- 

р 0 *}л I I I • I 1 1 

стволъ сѣристаго олова. ] 5п -н Си 2 8п. 

Насс. съ мѣднымъ колчеданомъ въ металлоносныхъ жилахъ въ 
Сентъ — АгнесЬ н въ Корнваллпсв. 

Р. 57. Блеклая или сѣрая руда, ВаЫегх, Сгаи- иші 
ТѴсІ5$”йІІі$ег2 отч., 5 с/ііѵаг 2 "ііІІі$сг 2 7 сиіѵге §?чз. Крист, 
сист. правильная , эмнэдричсская, тетраэдръ (фиг. 65.), 

неравнобедренный триакисъ - 
тетраэдръ, хотя имъ подчине¬ 
ны трапецеидальный додека¬ 
эдръ (фиг. 64) и эксакисъ-те- 
траэдръ (фиг. 65); гораздо рѣ¬ 
же встрѣчаются олоэдрическія 
Формы; грапатоэдръ, эксаэдръ, 
пирамидальный эксаэдръ и 
разныя соединенія этихъ 
Формъ; также эксаэдричес- 
кіе двойники (фиг. 00); тверд, 
между плав, и известк. шпат.; 
хрупка, уд. в. 5, 1 — 5, 

изломъ раковистый, цв. сѣ¬ 
ро-стальной, желѣзно-сѣрый, черта почти подобная; предъ 
п. тр. сплавляется въ черную мѣдь (ЗсЪлѵаггкирГег); сост. 
изъ сѣристой мѣди съ сѣристою сурьмою или сѣрис- 


Фнг. 63. 


Фиг. 64. 



Фиг. 65. 


Фиг. бб. 
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тымъ мышьякомъ, иногда съ незначительною примѣсью 
сѣристаго желѣза, цинка и серебра, посему также разла¬ 


гаются. 


Ее 4 

2п 4 


8-Ь 

Аз 


2 -Си 4 


8Ь 

Аз 


В. 1. Серебряная стърая руда, ЗПЬег/аМегг , сине-сѣ¬ 
раго цвѣта. 

В. 2. Мышьяковая стърая руда , Агзепік/аЫегг , яуетеіпез 
РаЫегх, стально-сѣраго цвѣта. 

В. Ъ. Сурьліяная стърая руда , 8 ріезз°Іап 2 /аЫег 2 , желч 
то-чернаго цвѣта. 

Пах . въ жилахъ и пластахъ въ гнейсѣ, слюдѣ, зернистомъ из¬ 
вестнякѣ, порфирѣ разныхъ странъ Европы, послѣдняя также въ 
ЗмѣГшогорскомъ рудникѣ въ Колывани, мѣстами и въ самомъ ма¬ 
ломъ количествѣ, а въ сплошномъ видѣ она встрѣчается въ квар¬ 
цѣ Березовскихъ золотыхъ промысловъ; эта руда составляетъ 
цинковую сурьмяную руду , что и доказываетъ темно- вишневокрас¬ 
ная черта отъ содержанія цинка; она также пах. въ известковомъ 
шпатѣ, въ мѣдныхъ рудахъ близъ Богословска, гдѣ она прежде го¬ 
раздо чаще встрѣчалась въ Васильевскомъ рудникѣ; также она преж¬ 
де попадалась въ Кукушевскомъ и Сацарскомъ рудникахъ близъ 
Мяска. 


Р. 38. Теннаіітитъ (гобст. имя) сост. изъ сѣристой 
мѣди съ сѣристымъ мышьякомъ и желѣзомъ. 

Нах. только въ гранитѣ н глинистомъ сланцѣ Корпваллнса. 

Р. ?)9. Б урн о митъ, 5 с/ш’аг 2 зріеяз$ 1 азег 2 , Буііезз^ІапгЫеі - 
ег 2 , рІотЪ зиі/игё апіітоіт/еѵе . Крист, сист . 1-и Ъ-оспая, 
ромбическая призма съ притупленіемъ болѣе острыхъ и 
болѣе тупыхъ ребръ, иногда таблицеобразная, кромѣ то¬ 
го разныя соединенія, и часто діюйшікн; тверд, извест. 
иш.; онъ хрупокъ; уд. в. 5, 8 и 5, 7, изломъ неровный, 
почти раковистый, цв. тем но-стально-сѣрый, желѣзно-сѣ¬ 
рый; предъ п. тр. сплавляется въ черный шарикъ, остав¬ 
ляя окись свинца. Си 5 8-Ь + 2 ГЬ 5 8-Ь. 

Нах. въ древнихъ песчаникахъ на Гарцѣ, во Франціи и Гчорн- 
паллисѣ. 

Р . 40. Сурьмяной мѣдный блескъ, Апіітоп1иір/сг~ 
$ 1 апг, ргізтаІоЫізскег Кир/сг§/апг. Крист, сист. 1-и 1 -оснал , 
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ромбическая и сост. изъ сѣристаго свинца съ сѣристою 
мѣдью, сурьмою, и немного мышьякомъ. 

Нах. въ Каршітіи при Вольфбергѣ. 

Р. 41. Мѣдно-сурьмянистый блескъ отличается 
химическимъ составомъ; содержитъ сѣристую сурьму съ 
сѣристою мѣдью. 

Нах. близъ ВольфбергВ иа Гарцѣ. 

Д) Сурьмянистые блески. 

Состоятъ изъ сѣристой сурьмы съ сѣристымъ свин¬ 
цомъ, или изъ просто сѣристой сурьмы; тверд, отъ 
извест. шп. до гипс.; мало хрупки; цв. стально-сѣрый и 
свинцово-сѣрый, уд. в. 6, Ъ и 4, 5. 

Р. 42 . ЦіГнкенитъ (собств. имя), І)іре1§1ап2. Крист, 
сист. 5 - и 1 -осная, диэксаэдрическая, 6-сторонняя призма, 

сост. изъ сѣристой сурьмы съ сѣристымъ свинцомъ. РЪ &І>. 

Нах. близъ ВольФберга на Гарцѣ. Подобный родъ Плагіопить 
<п\ауіо$ косой, отъ косаго положенія осей) РЬ 4 §Ь 5 . Пах. 
близъ ВольФберга па Гарцѣ. 

Р. 4 о. Джемсоиитъ, ІатезопіС, ахоіотег АпСітоп - 
%іаті 2 ) §ІаЫапІітоп§ІсіП 2 , СІіаІуЪііі§Іап 2 . Крист, сист. 1-и 
1 -осп., ромб, призма 101° 20, но почти всегда сплош¬ 
ной; спайность совершенно параллельна прямонасаждеи- 
ной конечной плоскости призмы, не совершенно парал¬ 
лельна боковымъ плоскостямъ призмы; также лучистый; 
тверд, отъ изв. шп. до гипс.; мягкій; уд. в. 5, 8 — 5, 5; 
цв. стально-сърый ; сост. изъ сѣристаго свинца съ сѣристою 

сурьмою. РЪ 3 8Ъ а . 

Нах. въ Корнваллисѣ, въ Венгріи, въ Финляндіи въ Кал- 
волѣ. 

Р. 44. Плумбостибъ (отъ рІитЪит , свинецъ и зІіЫит 
сурьма), сплошной; тверд, между изв. шп. и гипс., весь¬ 
ма мало хрупкій; уд. в. 6, 18; цв. свинцово-сѣрый, блес¬ 
тящій; сост. изъ свинца, сурьмы, мышьяка, сѣры, и не¬ 
много желѣза. 
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Нал г. въ Нерчинскѣ въ Алгаченскомъ и Илдекаискомъ руд¬ 
никахъ. 

Р 45. Эмбрнтіітъ, ЕтЬгіі’и. Крист, сиспи неизвѣст¬ 
на; почти всегда сплошной, сФероидичсскій; мелко-зер¬ 
нисто-отдѣленный, уд. в. 6, Ъ и 6, 29; тверд, между 
изв. ши. и гипс.; мягокъ, цв. часто свинцовосѣрый, блестя¬ 
щій, предъ п. тр. сплавляется, почти какъ цинкенитъ, 
растрескиваясь. 

Нах. въ Нерчинскѣ вмѣстѣ съ предыдущимъ. 

Р . 40. Сурьмяной блескъ или сурьліянсілруда , Стаи- 
яріезз^іапхетг, апіітоіпе зиірпё. Крист . сист . 1 -и 1-ос- 
иал> ромбическая призма 90°45 и 89° 15’, по большей 
части игловатая, рѣдко съ естественными конечными пло¬ 
скостями, н. п. съ подчиненными октаэдрическими пло¬ 
скостями; боковыя плоскости продольно струйчатыя, да¬ 
же бороздчатыя; кристаллы часто пучковато-и звѣздча¬ 
то- скоплены; но также сплошныя, вкрапленныя, шестова- 
йпи зернисто-отдѣленныя массы, иногда сост. изъ тончай¬ 
шихъ волосковъ, перепутанныхъ между собою безъ вся¬ 
кой связи, и руда тогда называется перистой рудою ( Рс - 
Дегегг); спайность по направленію плоскостей, притупля¬ 
ющихъ острыя боковыя ребра призмы; изломъ несовер¬ 
шенно раковистый или неровный; твердость гипсовая, 
хрупки, уд. в. 4, 7 — 4, 5, цв. часто свиицовосѣрый, пе¬ 
реходящій въ стальносѣрый, блестящій; предъ и. тр. лег¬ 
ко сплавляется; сост. изъ сѣристой сурьмы. 

Нах . въ пластахъ и жилахъ гнейса, глинистаго сланца въ Вен¬ 
гріи, на Гарцѣ, въ Богеміи, (въ Пршнбрамѣ), Тиролѣ, Франціи, 
Корііваллисѣ, также въ Нерчинскѣ въ Зереитуевскомъ рудникѣ въ 
большомъ количествѣ, въ сопровожденіи сурьма ной охры, свинцо¬ 
ваго блеска и бѣлой свинцовой руды*, лучистая сѣрая сурьмяная 
руда иах. въ дачахъ Верхъ-Кейвпискаго завода Яковлева; также 
въ вершинахъ рѣки Тцхеннсътцхалѣ въ Имеретіи и Сѣв. Америкѣ; 
большое количество сурьмы приготовляется изъ этой руды. 

Употр. въ металлургіи въ разныхъ металлическихъ соедине¬ 
ніяхъ, чаще всего на литіе литографическихъ б)квъ, состоящихъ 
изъ свинца и сурьмы (20 проц.), отчего свинецъ дѣлается тверже, 
что и наблюдается у олова; посему приготовляется изъ ней такъ 
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называемое твердое олово ( Нагігіпп изъ 4 частей сурьмы, /|8 частей 
олова н 1 ч. мѣди; наконецъ оиъ употр. на приготовленіе разныхъ 
сурьмяныхъ препаратовъ въ медицинѣ, на бѣлыя свѣчи и ракеты 
въ Фейерверкахъ*, металлическая сурьма составляетъ сурьмяной 
порошекъ аптекъ, окись сурьмы составляетъ палевую краску, ко¬ 
торая употребляется при расписываніи ФарФОра, стекла и Фаянса, 
она входитъ въ составъ цвѣтныхъ стеколъ, поддѣльныхъ камней и 
ФШШФтей. 


е) Желтьзистые блески . 

Составляютъ соединенія сѣристаго желѣза съ сѣри¬ 
стымъ серебромъ или сѣристою сурьмою; тверд, гипсо¬ 
вая и тальковая; они вязки, уд. в. 4, 2- — А, 0; цв. лазурный 
или они темно-стально сѣраго цвѣта и переходятъ въ колче¬ 
даны. 

Р. 47. Бертіернтъ, НаісИп^егіі (собствен, имена), 
Кісздіапх. Крист, . сист. 1-гг 1 -оснал, ромбическая приз¬ 
ма; по большей части сплошный или состоитъ изъ уз¬ 
кихъ ромбическихъ призмъ; лучистый, мелкозернистый; 
тверд, гипс.; уд. в. А, — А, 0; цв. темно-сталыюсѣрый, 
въ латунобурый или Фіолетовой переходящій; предъ п. 
тр. легко сплавляется; сост. изъ сѣристаго желѣза и сѣ¬ 
ристой сурьмы. І?е 5 І?е §Ъ и І?е 5 8Ъ 4 . 

Пах . въ жилахъ гнейса во Франціи и Саксоніи. 

Р. 4 8. III н е р и б е г г и тъ (собствен, имя). Крист, сист . 
1-гг 1 -оскал, ромбическая призма; тверд, тальковая; уд. 

в. 4,1; сост. изъ сѣрнаго желѣза съ сѣри, серебромъ. ЬѴ. 

Нах, въ Богеміи (Шнебергѣ). 

I.) Висмутовые блески . 

Состоятъ изъ сѣристаго висмута и разныхъ соедине¬ 
ній его съ сѣристымъ свинцомъ, мѣдью и серебромъ; 
тверд, гипс, или нс много болѣе, уд. в. 6, 6 — 6, 1; цв. 
свинцовосѣрые, стальносѣрые. 

Р. 49. Висмутовый блескъ, ТѴізтиіІідІапг , 5 сіиѵе/еі- 
шзтиік, тзтиііі зиі/игс. Крист, сист . 1-гг 1-осная; ром- 



128 


бичсская призма 91°, съ прямо-насажденною конечною 
плоскостью, съ притупленіемъ болѣе тупыхъ и болѣе 
острыхъ рсбръ, по большей части игловатые кристаллы 
скоплены, плоскости призмъ вертикально струй чаты и 
неправильно скоплены; также сплошной; изломъ несовер¬ 
шенно раковистый, отдѣльности бываютъ шестоватыя и 
зернистыя; тверд, гипс., нѣсколько мягче; уд. в. 6, 5 — 
б, 4; цв. чисто свинцово-сѣрый, стальносѣрый, иногда жел¬ 
топобѣжалый, блескъ сильный металлическій; легко пла¬ 
вится, распрыскиваясь въ висмутовое зерно; сост. изъ сѣ¬ 
ристаго висмута. Бт. 

Нах . въ жилахъ и пластахъ гранита, гнейса вь Швеціи^ Кори- 
валлисѣ, Богеміи. 

У^иртр. Онъ принадлежитъ къ рѣдкимъ металламъ, и посему 
употребленіе его не большое; легкоплавкіе сплавы, составленные 
изъ висмута, свинца и олова, соединяемыхъ въ разныхъ пропорці¬ 
яхъ, употребляются въ стереотипномъ книгопечатаніи и также для 
дѣланія металлическихъ анатомическихъ препараговь. 

Р . 50. Игольчатая руда, Касіеіегз, ТѴізтиІІі зиі/игё 
рІотЪо-сиргі/ёге • Крист, аист, не извѣстна; игольчатыя 
тонкія призмы; сплошная; изл. неровный; тверд, гипс, или 
болѣе мягка; уд. в. б, 1; цв. темно свинцовосѣрый, сталь¬ 
носѣрый, желтоиобѣжалыТі; предъ п. тр. весьма легко 
плавится; сост. изъ сѣристаго висмута, съ сѣрнымъ свин¬ 
цомъ и сѣрною мѣдью. Си 5 іѴі 2 РІ 5 1>і. 

Нах . въ кварцѣ Березовскихъ золотыхъ жилъ, въ Преображен¬ 
скомъ рудникѣ Березовскихъ золотыхъ промысловъ и нигдѣ болѣе. 

Р . 51. Мѣдная висмутовая руда, Т'ѴізтиІІі/акІегх, 
сост. изъ сѣристаго висмута съ сѣристою мѣдыо. 

Нах . въ жилахъ гранита въ Баденскомъ короле іТствъ. 

Р. 52. Висмутовая свинцовая руда, ТѴізпгиікзіІЪегегх, 
сост. изъ сѣристаго свинца съ сѣрнымъ висмутомъ и сѣри, 
серебромъ • 

Нах . въ жилахъ гранита въ Баденскомъ королевствѣ. 
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Семейство. 5. Колчеданы. 

Видъ металлическій} крист, системы правильная, о-и 
1-осная, олоэдрическая и эмиэдричсская, 1-и 1-осная, 
рѣже 2-— и 1-осная; тверд, отъ плавика до пол. шп., 
даже до извест. шп.; они хрупки, уд. в. 7,6 — 4,1; цв. бѣ¬ 
лые, свѣтлосѣрые, желтые и красные, металлическіе; чер¬ 
та черная или черносѣрая, тусклая, у нѣкоторыхъ метал¬ 
лически блестящая; блескъ совершенно металлическій, не¬ 
прозрачность совершенная; химически сост. изъ сѣрис¬ 
тыхъ металловъ, иногда съ мышьякомъ, сурьмою, желѣ¬ 
зомъ, кобальтомъ и никелемъ. 

а.) Бтълые колгедапы. 

Р. 5 о. Сурьмянистый никель, ШсксіаЫітопкіез, N1- 
ске1зріезз§1ап2сгз, Апіітоппіскеікіез, апіітопізскег МагсазіС, 
апіітоіпе зиі/ше піскеіі/ёге. Крист, сист. правильная, эк- 
саэдръ, переходящій въ октаэдръ, но также сплошной, 
вкрапленный; спайн. совершенно параллельна эксаэдриче- 
скимъ плоскостямъ; изл. не ровный, мелкозернистый; тверд, 
апатит.; уд. в. 6,5 — 6,4; цв. свинцовосѣрый, свѣтло- 
сталыюсѣрый, чернопобѣжалый; черта темнѣе; — предъ 
п. тр. сплавляется въ металлическое зерно; сост. изъ сѣр¬ 
наго никеля съ сурьмянистымъ никелемъ, также отчасти 
съ мышьякомъ. Ш 5 а -і- Ш 5Ь*. 

Пах. въ жилахъ сланцевыхъ горъ въ Зигенѣ, въ Нассау. 

Р. 5 4. М ы шьяков ы й н и к ел ь, Шскеіагзепіккіез , Шскеі- 
§1апз, гѵеіззез Шскеіегг> зупікеіізсііег МагсазіС. Крист . 
сист . правильная, эксаэдръ съ плоскостями октаэдра и 
пиритоэдра; сплошной, спайн. совершенно параллельна 
плоек, эксаэдра; изл. неровный; тверд, апатит., уд. в. 6,1; 
цв. свѣтло-свинцовосѣрый, оловянно-бѣлый; предъ п. тр. 
легко плавится съ мышьяковымъ запахомъ; — сост. изъ 
сѣрн. никеля съ мышьяковистымъ никелемъ. Ш 5 а Кі 5 Ь*. 

Нах . въ Швеціи, Гарцѣ, Зигенѣ, и др. м. 

• і < 

Висліутовый Никель > ШскеІтзтиіЬ§Іап 2 , Вт-+-№, нах. въ 
Зайнъ-Алтенкирхенѣ. 
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Р . 55. Шпейсовый кобальтъ, КоЪаІікіез. Крист.сист. 
правильная; эксаэдръ, октаэдръ , додекаэдръ , плоскости 
эксаэдра иногда округлены; кристаллы но большей части 
скоплены въ группахъ; но гораздо чаще сплопіпый, разъ¬ 
ѣденный, вязанный; блестящій; изл. неровный; тверд. мсж- 
ду апатит, и полев. ши.; хрупокъ; уд. в. 6, 0 — б, о; цв. 
оловяпнобѣлый (іѵеіззег ЗреізкоЪаЩ^ сталыюсѣрый (дтйпег 
ЗреізкоШс или ЕізепзреізІіоЪаи часто темносѣрый нѣ¬ 
сколько побѣжалый; черта сѣровато-черная; предъ п. тр. 
сплавляется въ металлическое зерно, испуская сильный 
мышьяковый запахъ; — сост. изъ мышьяка съ кобальтомъ 
съ болѣе или менѣе большимъ количествомъ желѣза и не¬ 
значительнымъ количествомъ сѣры. Со Аз* • 

Нах. въ жилахъ н пластахъ гранита, гнейса, слюдяп., мѣдна¬ 
го сланца, въ Рудной горѣ, Венгріи и въ Корн валлпсѣ. 

У потр. въ особенности для приготовленія іиліалыпы или синей 
краски для разныхъ сосудовъ и на окрашиваніе комнатныхъ степъ, 
на синюю краску для стекла, на симпатическія зеленыя и синія 
чернила. 

Р. 5 б.Ко б Альто во й б л е с къ, ОІапгкоЪаІі ;, ЕізепкоЬаІІ - 
кіез, соЪаІі §гіз. Крист, сист. правильная, эксаэдръ, окта¬ 
эдръ, пиритоэдръ, дигілоппритоэдръ (фиг. 67.) и разныя сое- 
дішенія; кристаллы по б. ч. вросшіе; плоско- 
ФІІГ * '* сти эксаэдра струйчаты параллельно главнымъ 
плоек, пиритоэдра; спайн. совершенно парал¬ 
лельна плоек, эксаэдра; изл. несовершенно 
раковистый; тверд, между апатит, и иол. 
шп.; уд. в. б, 5 — б, 1; цв. серсбрянобѣ- 
лый, красноватый, черта сѣро-черная; блескъ 
металлическій; предъ п. тр. сплавляется въ сѣрый ша¬ 
рикъ, испуская мышьячный запахъ; — сост. изъ сѣр. ко¬ 
бальта съ мышьяковымъ кобальтомъ. Со 5* -н Со Аз*. 

Нах. въ ; илахъ и пластахъ въ гнейсѣ и слодяи. сланцѣ Шве¬ 
ціи, Норвегіи, Силезіи, Съв. Америки. 

Употр. преимущественно для приготовленія шліалыпы или си¬ 
ней краски. 

Р. 57. Кобальтовый к о л ч е д а и ъ КоЪаІікіез^ 5 сіиѵс/еіко- 
ЪаІС, сост. изъ сѣристаго кобальта. Со. 
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Нах. въ Знгеиѣ и въ Рііддаргиттанѣ въ Швеціи. 

У потр. какъ богатѣйшая руда для приготовленія шмлльты, но 
очень рѣдко пах. въ природѣ. 

Р . 58. Мышьяковый КОЛЧЕДАНЪ, МИСПИКЕЛЬ, ргІ5- 
таіізсііег АгзетШйе 5, Оі/ікісз, ВаизсІг^еІЫиез , ШізріскеЦ/ег аі'зс- 
пісаі. Крист, спет . 1 •и ‘Росная; ромбическая призма съ 
конечнымъ пріостренісмъ 59°22', насажденнымъ на бо¬ 
лѣе тупыя боковыя ребра и съ конечнымъ пріострені- 
емъ 145°26', насажденнымъ на болѣе острыя боковыя 
ребра; призмы таблицеобразныя; весьма часто двойники, 
также четвериики; тверд, между апат. и иол. шп. ; изл. 
неровный, мелкозернистый; хрупокъ; уд. в. 6, 2 — 6; цв. 
серебряно-бѣлый, переходящій въ свѣтло-сталыіобѣлый, 
сѣро-и желтопобѣжалый, черта сѣроваточерная; при раз¬ 
битіи издаетъ мышьяковый запахъ; предъ п. тр. сплав¬ 
ляется въ черный шарикъ и сост. изъ сѣристаго и желѣ- 
зистаго мышьяка. Ре 5 а -і -Ре Аз*. 

Нах. также сплошной, зернистый и вѣтвистый въ ламахъ и 
пластахъ въ гнейсѣ, слюдеи. сланцѣ,, сіэиптѣ, зернистомъ известня¬ 
кѣ разныхъ странъ Норвегіи, Швеціи въ горѣ Адупчалоиѣ въ Дауріи. 

Употр. для приготовленія нскуствениаго мышьяка, который 
входитъ въ составъ разныхъ металлическихъ соединеній, особенно 
на приготовленіе бѣлой мѣди* онъ прибавляется и къ другимъ 
металламъ, чтобы сдѣлать ихъ хрупче, бѣлѣе п легче плавкими, 
унотр. также на очищеніе стекла, которое дѣлается отъ него весь¬ 
ма бѣлымъ, въ разныхъ красильныхъ Фабрикахъ, на приготовле¬ 
ніе зеленыхъ красокъ изъ мѣди, на отверденіе дроби, и. т. д.*, употр. 
въ медицинѣ и ветеринарномъ искусствѣ, и для предохраненія звери- 
ныхъ и птичьихъ чучелъ отъ моли. 

Р. 59. Арсеносидеритъ (отъ а^веѵмоѵ, мышьякъ и 
сед^од, желѣзо) или желтъзистый мышьякъ, Еізепагзспік, 
Оіапгагзепіккіез нах. въ змѣевикѣ п зернистомъ известнякѣ 
Силезіи и сост. изъ мышьяка и желѣза. Ре Аз*. 

Ь.) Желтобурые колчеданы. 

Р. 60. Сѣрый желѣзный кол чѣ данъ, Сгаиеізепкіез, 
Катт-, Біга/іі- и. ЕеЪегкіез, Віпагкіе$,/ег зиІ/игёЫапс. Крист . 

9 » 



сист . 1 -и 1-осная; ромбическая призма 106° и 74', съ 
прямо насажденной конечной плоскостью, (фиг. 68,) по б. 

ч. таблицевидная, или съ конечнымъ пріо- 
стреніемъ 1о6° 40', насажденнымъ на ост¬ 
рыя боковыя ребра, или съ болѣе острымъ 
конечнымъ пріостреніемъ, и другія соеди¬ 
ненія; спайн. параллельна боковымъ плоско¬ 
стямъ призмы, весьма часто встрѣчаются 
вдойники, тройники, четьерники, пятерни- 
ки (ѣреегкіез), равнымъ образомъ происхо¬ 
дящіе; изл. неровный; тверд, пол. ши., 
онъ хрупокъ; уд. в. 4,8 — 5,6; цв. свѣтлосѣ¬ 
рые, желтосѣрые; черта черновато сѣрая; не магнетиче¬ 
скій; предъ п. тр. сплавляется въ черный магнитный 

шарикъ; сост. изъ двойственнаго сѣристаго желѣза. ІГе. 

Нах. въ пластахъ или въ горной массъ, рѣже въ жилахъ, во 
всѣхъ почти горныхъ породахъ Силезіи, Богеміи, Гарца, Франціи, 
Швеціи, Англіи ит. д.*, въ Уральскихъ горахъ оиъ еще не найденъ. 

У потр . на приготовленіе сѣрной кислоты и желѣзнаго купороса 
(сѣрнокислой закиси желѣза), употребляемаго въ большомъ количе¬ 
ствѣ для приготовленія Берлинской лазури н многихъ другихъ су¬ 
хихъ красокъ, въ красильномъ искуствѣ* онъ же входитъ въ 
составъ писчихъ чернилъ. 


Фиг. 68. 



Мягкій желгьзный колгеданъ, ТѴеісІгеізспЫез , кажется 
водянистымъ сѣрымъ желѣзнымъ колчеданомъ. 

Нах. рѣдко въ Фрейбергѣ. 

Р . 61. Сѣрный колчеданъ, 5 сіиѵс/еікіез, Еізепкіез, же¬ 
лтъзный колгеданъ у ОсІЪеізепІііез, Бсіш’е/еіеізсп, /ет зиі/игё. 
Крист, сист . правильная у олоэдричсская и эмиэдрическая, 
эксаэдръ, октаэдръ, пиритоэдрт» (фиг. 69) и обыкновеи- 
Фиг. 69. ный диплопиритоэдръ, (см. фиг. 67 стр. 

іэО.) гораздо рѣже лейцитоэдръ, грана- 
тоэдръ, и эксакисъ-октаэдръ (см. фиг. 62 
стр. 118), сверхъ того соединенія этихъ 
Формъ между собою, н. п. кубооктаэдръ, 
кубопирнтоэдръ (фиг. 70, въ которой с 
означаетъ эксаэдрич., а р р пиритоэдрич. 




— \ъъ 


Фиг. 70. 


Фпг. 71. 
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плоек.), икосаэдръ (фиг. 71), 
эксакисъоктаэдръ (см. фиг. 
01 стр. 117); кристаллы, осо¬ 
бенно эксаэдры часто растя¬ 
нуты и сокращены; плоско¬ 
сти его часто струй чаты, 
по направленію болѣе длин¬ 
ныхъ реберъ ; не рѣдко 
встрѣчаются также двойники изъ сросшихся между собою 
двухъ пирптоэдровъ (фиг. 72., въ которыхъ оба недѣли¬ 
мыя имѣютъ одну общую ось или 
одинъ пересѣкаетъ другаго подъ прямымъ 
угломъ, такъ что плоскости пиритоэдра 
лежатъ въ обратномъ видѣ); кристаллы 
весьма различной величины, то одиноч- 


Фиг. 72. 



ны, то скоплены въ группы; но онъ 
встрѣчается также сплошной, налстѣлый, 
округленный, почковидный, въ ложныхъ 
кристаллахъ и въ видѣ окамѣняющаго вещества въ ам¬ 
монитахъ и другихъ раковинахъ; изломъ раковистый, 
неровный, уд. в. 6,1 — 4,9, тверд, пол. ши и даже 
выше; цв. шпейсовожелтый, латунножелтый, буропобѣжа¬ 
лый; черта черная; при разбитіи примѣчается сѣристый 
запахъ; не имѣетъ склонности къ разрушенію, но весь¬ 
ма часто переходитъ въ бурый желѣзнякъ; предъ и. тр. 
показываетъ тѣже свойства, какъ и сѣрый желѣзный 
колчеданъ и наравнѣ съ нимъ гост, также изъ двойствен¬ 
наго сѣристаго желѣза. 1ч\ 

Них. почти во всѣхъ странахъ земнаго шара н по всѣхъ гор¬ 
ныхъ породахъ, самые лучшіе кристаллы на островѣ Эльбѣ, въ 
ПіэмонтБ, Корнваллисѣ, Венгріи, Тироль, Саксоніи, Силезіи, Поль¬ 
шѣ въ МѣдьзянагорЬ и Домбровѣ, въ Финляндіи въ Таммелѣ, Орі- 
ерви и въ друг, мѣстахъ, въ Уральскихъ горахъ весьма распро¬ 
страненъ, хотя тамъ нигдѣ не пах. въ большихъ массахъ. Березов¬ 
скіе кристаллы представляютъ эксаэдры или соединенія эксаэдровъ и 
пиритоэдровъ, часто весьма большіе до 0 дюймовъ въ поперечин¬ 
кѣ, по большой части превращены съ удержаніемъ прежней Фор¬ 
мы въ водную окись желѣза*, золото жилъ въ этихъ рудникахъ 
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преимущественно вростаетъ въ желѣзномъ колчеданѣ; здѣсь всегда 
сопутствуетъ его бурый желѣзнякъ, имѣющій одинаковую съ нимъ 
кристаллизацію и различнымъ образомъ въ пего переходящій; нигдѣ 
превращеніе желѣзнаго колчедана въ водную окись желѣза не су¬ 
ществуетъ въ столь общемъ видѣ какъ здѣсь, гдѣ бурый желѣзнякъ 
составляетъ иногда оболочку па полуфутовыхъ кристаллахъ сѣрнаго 
колчедана, какъ п. п. одинъ большой кристаллъ въ Муз. Иист. 
Гори. IIіі жен., составленный па каждомъ углу изъ четырехъ мень¬ 
шихъ, разбросанныхъ по всей массѣ, которая снаружи покрыта 
черною оболочкою бураго ;слѣзняка. Въ березптѣ или гранитѣ, 
проникнутомъ Березовскими золотоносными жилами, кристаллы же¬ 
лѣзнаго колчедана, мѣлкіе, по иногда длиною въ 5 линій, попада¬ 
ются въ большомъ количествѣ, даже близь золотыхъ жилъ; въ ви¬ 
дѣ вросшихъ шаровъ пах. онъ въ квасцовой землѣ Колчедановскаго, 
близь Екатеринбурга и въ малыхъ кристаллахъ, превращенныхъ 
всегда въ водную окись желѣза во всѣхъ россыплхъ; н. п. въ Ша- 
бровскомъ, Адольфскомъ близь Бнссерскаго завода,—также въ хло¬ 
ритовомъ сланцѣ въ Гумѣшевскомъ рудникѣ; въ тальковомъ слан¬ 
цѣ, авгитовомъ и діоритовомъ порФирѣ; въ Богословскѣ желѣзный 
колчеданъ нах. въ большомъ количествѣ; обыкновенно сплошной, 
въ эксаэдрахъ, вросшихъ въ извеет. шпатѣ; наконецъ въ маломъ 
количествѣ въ магнитномъ желѣзнякѣ Благодатскихъ и въ другихъ 
пластахъ магнитнаго юлѣзпяка. 

Р. 62. Мѣдно-желѣзный колчеданъ, Кир/сгеі - 
зегікіез, ТѴеіззІіир/егегг. Кристаллы неявственны, по боль¬ 
шей части онъ встрѣчается въ сплошномъ видѣ или вкрап¬ 
ленный; спайность нс совершенно листоватая; нал. не¬ 
ровный; тверд, между апат. и пол. шп.; хрупокъ; уд. 
в. 5,0 — 4,4; цв. бѣ.ювато-шпейсовожелтаго; при разби¬ 
тіи издаетъ сѣрный запахъ; сост. кажется изъ мѣди, 
желѣза, серебра и сѣры. 

Них. въ жилахъ гнейса при Фрейбергѣ въ Саксоиіи, въ слюден. 
сланцѣ въ Тюршігснѣ, въ малахитѣ Уральскихъ горъ. 

Р. 65. Магнитный колчеданъ, ромбоэдрическій 
л; е л ѣ з н ы й к о л ч к д а и ъ, тарпсііяс/ісг Ругоііп , /ег зиі/игс 
та^пеіщис. Кр . смет, о-и \-оспал, діэксаэдрн ческа я приз- 
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Фиг. 73. 



ма съ плоскостями діэксаэдра (фиг. 7Ъ. />./>.), 
въ 127° 0' боковыхъ плоскостей и въ 126° 
49' конечныхъ плоскостей; діэксаэдрическая 
призма иногда переходитъ въ таблицу, или 
съ притупленіемъ боковыхъ ребръ чрезъ вто¬ 
рую призму, иногда съ прямо-насажденною 
конечною плоскостью; вообще кристаллы 
малы и рѣдки; также сплошной и вкрап¬ 
ленный; изломъ мелкораковистый, переходитъ 
въ неровный; спайность совершенно парал¬ 


лельна прямо насажденной конечной плоскости и несо¬ 
вершенно параллельна боковымъ плоскостямъ призмы; — 
тверд, между апат. и пол. ши.; хрупокъ; уд. в. 4,7—4,5; 
цв. между шпсйсово-желтымъ и вишнево-краснымъ, пе¬ 
реходящій въ томбаково-бурый или въ сѣрый, черта сѣ¬ 
ро-черная, магнитная; предъ п. тр. на углѣ сплавляется 


въ черный магнитный шарикъ; сост. изъ сѣрнистаго же¬ 
лѣза. Ре -+- б Ре. 


Наос, въ видѣ лучистаго или пс лучистаго т. е. мелко зерниста¬ 
го обыкнов. маги. к. въ жилахъ и пластахъ гранита, гнейса, слюдли. 
сланца, зернистаго известняка, змѣевика и въ метеорнчсск. камняхъ 
и т. д. въ Баваріи, Силезіи, Саксоніи, Гарцѣ, Тиролѣ, Франціи, 
Англіи, Швейцаріи, въ Таммелѣ и Оріервн въ Финляндіи н Сѣв. 
Америкѣ; — плотный м. ко.іч. пах. вмѣстѣ съ магнитнымъ желѣз¬ 
някомъ въ Гороблаго датскихъ заводахъ, по вообще весьма рѣдко въ 
Уральскихъ горахъ, вросшій въ горныхъ Формаціяхъ, н. п. г>ъ ро- 
говообманковомъ сланцѣ горы У рент, въ округѣ Златоустовскихъ за¬ 
водовъ; въ діоритовомъ порфирѣ, на р. Лобвѣ, близь Лобвинскаго 
завода; на Уреигѣ онъ пах. въ видѣ малыхъ вросшихъ кристалловъ 
съ немного округленными ребрами н иногда заключаетъ въ себѣ 
малые блестящіе эксаэдры желѣзнаго колчедана. 

Р. 04. Мѣди ы й к о л ч е д а іі ъ, Кир/г гЫез, сиіѵге ругііеих . 
Крист . сист. і-оспал , квадратный или 2-и 1-ос¬ 
ный октаэдръ съ боковыми плоскостями 108° 40 л и ко¬ 
нечными плоскостями 109° 5 о', но б. ч. эмиэдричсскій, 
2-и 1-осный тетраэдръ, октаэдръ съ іѵріострснісмъ бо¬ 
ковыхъ угловъ, чрезъ плоскости второго болѣе остраго 
октаэдра, боковыя ребра котораго 126° 11/ или съ пло- 




скостлми болѣе тупаго октаэдра, боковыя ребра котораго 
89° 9', плоскости первой или второй квадратной приз¬ 
мы совершенно подчинены октаэдру, прямо насаж¬ 
денная конечная плоскость, но всегда подчинена окта- 
эдру, весьма рѣдко и совершенно подчинены плоскости 
оеьмисторонней призмы и диплотетраэдра, (фиг. 74); ча- 
Фиг 74 . сто встрѣчаются двойники изъ квадратныхъ 

тетраэдровъ, такъ что простые кристаллы 
очень рѣдки, не рѣдки также пересѣкаю- 
? щіеся двойники, происходящіе изъ тетраэд¬ 
ровъ; наблюдаются также четверники, пя- 
терники, шестерники; вообще кристаллы 
малы, несовершенны, но онъ нах. также 
сплошнымъ, налетѣлымъ, разъѣденнымъ; спай- 
пость параллельна октаэдрическимъ плоскостямъ, весьма 
несовершенна; тверд, между плавик, и известк. шп.; не 
много хрупокъ; уд. в. отъ 4,2 до 4,1; цв. мѣдножелтый, 
красно-желтый, желто-бурый, часто пестро-или голубопо¬ 
бѣжалый, черта зелено-черная; предъ п. тр. онъ на углѣ 
оплавляется въ магнитный шарикъ, испуская сѣристый 
запахъ, и составляетъ сѣристую мѣдь съ сѣристымъ 

желѣзомъ. €и Ре. 



Нах . въ жилахъ и пластахъ въ Корнваллисѣ, Норвегіи, Шве¬ 
ціи, Гарцѣ, Саксоніи, Польшѣ, въ Мѣдьзянагорѣ, въ Финляндіи въ 
Перегубѣ, въ Русской Лапландіи, въ Оріервн, Хаммелѣ, Питка- 
рандѣ, п др. мѣстахъ въ разныхъ Уральскихъ мѣдныхъ рудникахъ, 


хотя вездѣ въ подчиненномъ количествѣ потому, что мѣдныя оки¬ 
си тамъ преобладаютъ; кристаллы до 3|- дюйма длиною и въ 2 д. 
шириною нашли въ Керябинскомъ рудникѣ, близъ Мілска; въ ма¬ 
ломъ количествѣ также въ Воицкомъ рудникѣ, въ Березовскихъ зо¬ 
лотыхъ и въ Архангельскомъ рудникахъ ;въ Грузіи составляетъ онъ 
главную рудокоппость въ заводахъ Шамблудскомъ, Ахтальскомъ 
п Альвертскомъ; онъ вообще принадлежитъ къ числу весьма обыкно¬ 
венныхъ минераловъ и составляетъ одну изъ лучшихъ мѣдныхъ 
рудъ, изъ которыхъ приготовляется чистая мѣдь для выше у само¬ 
родной мѣди изложеннаго употребленія . 

Р. 65. Пестрая м ѣд и а я і» уда, Кир/егІеЬегстг, Випііа - 
р/егегх, сиіѵгс ругііеих Іісрагісрт, осІаесігізсЬс?' Кир/сгкіез . 
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Крист . сист ... правильная , эксаэдръ въ соединеніи съ ок¬ 
таэдромъ, также двойники, поверхность которыхъ по б. ч. 
вогнута, спайность весьма совершенію параллельна окта¬ 
эдрическимъ плоскостямъ; изломъ раковистый; тверд, из- 
вестк. шп.; уд. в. 5,1 — 4,9; цв. между латунно-мѣднымъ 
и мѣдно-краснымъ, но весьма скоро побѣгаетъ на воз¬ 
духѣ и тогда пестрый, синій, красный; черта черная; 
предъ п. тр. какъ мѣдный колчеданъ; онъ сост. изъ мѣди, 

желѣза и сѣры. Ге. 

Нал. въ гнейсѣ, мѣдистомъ сланцѣ въ Саксоніи, Гессенѣ, Вен¬ 
гріи, Англіи, Швеціи, Польшѣ, Финляндіи, въ Иломапцѣ, Кеми, 
Лаппмаркѣ, въ Сибири въ Петровскомъ и Семеновскомъ рудникахъ, 
въ Алтаѣ, въ Воицкомъ рудникѣ Архангельской Губ. съ жирнымъ 
кварцомъ, въ зеленомъ камнѣ. 

Р. 66. Красный никелевый колчеданъ, І\оС/іт- 
кеікіез, Кир/'етікеі > Шскеі агзепісаі. Крист, сист. Ь-и 
1 •оспа л, дизксаэдръ, по б. ч. болѣе острый, съ заост¬ 
реніемъ чрезъ плоскость весьма тунаго ромбоэдра; из¬ 
ломъ неровный; тверд, между апатит, и пол. шн.; хру¬ 
покъ,— уд. в. 7,6—■ Т,5; цв. красномѣдный, сѣро-или 
буро-побѣжалый; черта буровато-черная; предъ и. тр. на 
углѣ сплавляется въ сѣрый шарикъ, издавая мышьяковый 
запахъ; сост. изъ никеля и мышьяка. Кі Аз. 

Нах. въ жилахъ гнейса, въ слюд, и глинисто-мѣдномъ сланцахъ 
въ Гарцѣ возль Мансфсльда, въ Саксоніи, Богеміи, Гессенѣ, Кори- 
валлнсѣ, Шотландіи. 

Р. 67. Никелевый колчеданъ, Шсксікіез, Наагкіез, 
есть сѣристый никель. Ш. 

Нах . въ Саксоніи и Корнваллисѣ. 

Употр. на добываніе металлическаго никеля, весьма посто¬ 
яннаго на воздухѣ; онъ легко плющится въ листы и тянется въ 
проволоку, принимаетъ магнетизмъ и сохраняетъ его какъ самое 
желѣзо; сдѣланныя изъ него вещи имѣютъ очень красивый видъ и 
походятъ па серебря иныя. 

Р. 68. С у р ь м я н ы и нике л ь, Апіітоппіскеіу еще рѣж е 
встрѣчается въ жилахъ въ Андреасбергѣ. 2Ѵг 5 Ь. 



138 


Семейство 6. Обманки. 

Наружный видъ обманокъ не металлическій, но онѣ 
кристаллическія,принадлежащія разнымъ системамъ; тверд, 
между плавикомъ и талькомъ; мало хрупки; уд. в. 8, 1 — 
3, 4; цв. пестрые, неметаллическіе; черта также пестрая 
и нс металлически блестящая; блескъ алмазный или ио- 
лумсталличсскій, также перламутровый; прозрачность раз¬ 
ной степени; — хим. сост. сѣристые металлы съ прео¬ 
бладающимъ количествомъ сѣры. 

Р. ()9. Ж е лтый м ышьяк ъ, ІіашсІг^еІЬ, ОрегтепЬ или 
Лшірі§тепІ (аигірі§тепіит, мышьякъ), деІЬе АгоспікЫепЛе, 
«тгоепіе зиІГигё ]ашіе. Крист, сист. 1-гг 1 •оскал, главная 
Форма ромбическая призма 117°49 / съ конечнымъ при- 
тупленіезіъ 83°37 / , насажденнымъ на тупыя боковыя ре¬ 
бра,* иногда острыя боковыя ребра первой призмы при¬ 
туплены чрезъ плоскости второй 'вертикальной призмы 
подъ 100°40 / ; кромѣ того въ соединеніи съ подчинен¬ 
ными всегда плоскостями вертикально-ромбическаго ок¬ 
таэдра, боковыя ребра котораго 105° б'; притупляющія 
плоскости острыхъ боковыхъ ребръ шероховаты, другія 
плоскости струйчаты; кристаллы малы, весьма рѣдки; по 
б. ч. въ сплошномъ, иалетѣломъ и гроздообразномъ видѣ; 
спайность весьма совершенно-листовата я, параллельна 
пріострлющимъ плоскостямъ острыхъ боковыхъ ребръ 
призмы, по сему направленію струйчатыя плоскости весь¬ 
ма легко дѣлимы; тверд, между тальк, и гипс.; въ тон¬ 
кихъ листочкахъ гибокъ; уд. в, 3,3—З/і; цв. лимоииожсл- 
тый; черта свѣтлѣе, на совершенно спайныхъ плоско¬ 
стяхъ сильный перламутровый блескъ, склоняющійся къ 
алмазному; прозрачность несовершенна до просвѣчиваю¬ 
щаго въ краяхъ; предъ п. тр. на углѣ сгораетъ желто- 
бѣлымъ пламенемъ, издавая мышьяковый (чесночный) и сѣ¬ 
ристый запахъ; сост. изъ полутора сѣристаго мышьяка. Л8. 

Нах. въ глинистыхъ пластахъ въ зернистомъ гипсѣ, въ метал¬ 
лоносныхъ жилахъ, въ вулканахъ, также въ Турціи, Сербіи, Наго- 
діи, Валлйхііі; Венгріи, въ Тиролѣ, на Гарцѣ, въ Солфлтарѣ близь 
Неаполя, въ Японіи, Китаѣ, Мексикѣ, въ обыкновенной глинѣ съ 
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кристаллами тяжелаго пшата въ верховъ» рѣки Евфрата недалеко 
отъ деревни Малакьяра въ Персіи. 

потр . вмѣстѣ съ реальгаромъ на масляныя и другія живопис¬ 
ныя краски, на Фейерверки, п. пр. съ селитрою для приготовленія 
бѣлаго огня, въ красильныхъ Фабрикахъ, при печатаніи холстинокъ 
и т. д.; онъ составляетъ сильный ядъ. 

Р . 70. Красный мышьякъ, гоікез Каизс1г§еТЬ , Реа1§аі\ 
ЛаизсІггоСІг , тоіііс АгзепІкЫепсІе> агзепіс зиі/'игё тои§е . Крист . 
сист . 2-и 1 -гленная, кристаллы призматическіе, первая 
2-и 1-член, призма съ переднею косвенною конечною пло¬ 
скостью; острыя боковыя ребра ея притуплены пло¬ 
скостями второй вертикальной призмы ИЪ 0 20'; тупые 
боковые края притуплены плоскостями третьей верти¬ 
кальной призмы 120° 4'; въ этихъ призм'ахъ примѣчает¬ 
ся переднее авгитовое конечное пріостреиіе 1о2 0 , пло¬ 
скости котораго насаждены на тупыя боковыя ребра пер¬ 
вой призмы; иногда примѣчается также плоскость задня¬ 
го авгитоваго иріострснія съ другою заднею косвенною 
плоскостью; кристаллы по б. ч. малы, скоплены въ груп¬ 
пы; сверхъ тою сплошным, налетѣлый, вкрапленный; 
спайность сов. листоватая параллельно передней косвен¬ 
ной конечной плоскости и притупляющимъ плоскостямъ 
тупыхъ боковыхъ ребръ; изломъ мелкораковистый, пере¬ 
ходящій въ неровный; тверд, между тальк, и гипс.; уд. 
в. Г), б —7),5; цв. багряный, гіацинтово-красный; черта 
оранжево-желтая; блескъ алмазный, привлекающійся къ 
жирному, отъ полупрозрач. измѣняется до просвѣчиваю¬ 
щаго; предъ и. тр. какъ предъидущій; сост. изъ одно¬ 
сѣристаго мышьяка. Аз. 

Нах. въ металлоносныхъ жилахъ въ гнейсѣ, глин, сланцѣ, въ 
известнякѣ, также въ вулканахъ; онъ встрѣчается въ Венгріи, Ти¬ 
ролѣ, Швейцаріи, (Ст. Готардъ), на Гарцѣ, Этнѣ, въ Японіи, также 
въ Персіи на рѣкѣ ЕвФратѣ съ желтымъ мышьякомъ и въ С. Америкѣ. 

Р. 71. К и поваръ, КиЫпЫепсІе , МсгсигЫепАе , тег сиг с зиЬ 
/игё, СіппаЪагіз . Крист . сист . 5-и 1- ос на л, эмиэдрическая, 
главная ф. довольно острый ромбоэдръ 71° 40', иногда 
съ прямо насажденной конечной плоскостью, и такимъ 
образомъ образующій ромбоэдрическую таблицу, или за 



нимъ слѣдующій болѣе тупой ромбоэдръ 92° Зб 7 и т. 
д., также первая ромбоэдрическая призма (фиг. 75) въ 
главнымъ робоэдромъ; двойники нерѣдки, 
образованы потому закону, что 2 недѣли¬ 
мыхъ имѣютъ общую прямо насажденную 
конечную плоскость, а всѣ другія нах. въ 
обратномъ видѣ; кристаллы мелки, неясны, 
скоплены; но также въ сплошномъ, вкра¬ 
пленномъ и налетѣлымъ видѣ; спайность 
сов. параллельна боковымъ плоскостямъ 
первой ромбоэдр, призмы; изломъ неров¬ 
ный, несов. раковистый, сланцеватый, зем¬ 
листый; тверд, гипс, или немного больше; 
в. 8,2—6,5; цв. багряный или кошениль¬ 
но-красный, съ поверхности переходящій въ свинцово¬ 
сѣрый ; блескъ алмазный измѣняющійся въ полумсталли- 
ческій, черта багряная, въ свѣтлосѣрой кошенильно 
красная; полупрозрачная или непрозрачная; предъ п. тр. 
на углѣ летуча; сост. изъ сѣристой ртути съ земли¬ 
стыми, угольными и смолистыми частями. Н". 

В. 1 . Благородная к. цв. кошенилеваго, землистая, цв. багрянаго, 
черта багряная, есть чисто сѣристая ртуть*, пах. въ видѣ листова¬ 
томъ, жилковатомъ, сплошномъ и землистомъ. 

В. 2. глистная к. или пегепковая ртутная руда, Г даескзіІЬег - 
ІсЪегсгъ, СагЬопЫепйбу сост. изъ сѣристой ртути и не много ндріа- 
лнпа т. е. угля съ водороднымъ газомъ и отчасти также съ незна¬ 
чительными примѣсями кремнезема, глинозема и сѣристаго желѣза*, 
сплошная, вкрапленная въ округленныхъ массахъ, въ видѣ оклмѣ- 
пяющей массы подобной раковинамъ, посему съ косочерепковыми 
отдѣльностями, такъ называемая коралловая руда ; цв. между темпо- 
кошенилевымъ и черноватоеѣрымъ, уд. в. 6,5 — 7,0; изломъ неро¬ 
вный, ровный, сланцеватый. 

Нах. въ жилахъ и пластахъ смолистаго сланца въ каменноу¬ 
гольной Формаціи въ гнейсѣ въ Альмаденѣ въ Испаніи, Сициліи, во 
Франціи, ІІдріи въ Крайнѣ, близъ Цвейбрюкенл, рѣже въ Клрпп- 
тіи, Тиролѣ, Богеміи, Саксоніи, Швеціи, рѣдко въ округленныхъ 
зернахъ въ Уральскихъ россыпяхъ, и. п. въ Калиновской, близъ 
Березовскихъ золотыхъ промысловъ, во Второпавловскомъ , въ 


соединеніи съ 
Фиг. 75. 
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Царевоалександровскомъ промыслѣ, въ округѣ Міяскаго завода, 
Оленотравянскомъ промысл Ь, въ округѣ Богословскихъ заводовъ; 
зерна обыкновенно здѣсь мелкія, но въ Богословскомъ заводѣ ино¬ 
гда вѣсомъ до 1\ Фунта, но нигдѣ киноварь въ коренныхъ мѣсто¬ 
рожденіяхъ Уральскихъ горъ не встрѣчалась, а въ Нерчинскѣ въ 
Ильдека искомъ рудникѣ въ жилахъ желѣзистаго известняка. 

Угіо/пр . изтолчепнал если она попадается въ чистыхъ кускахъ 
непосредственно на приготовленіе живописныхъ красокъ; тончай¬ 
шая назыв. ѵегтіііопу но по б. ч. приготовляется ііскуствешіая ки¬ 
новарь, употребляемая не только въ живописномъ искуствѣ, но 
также для приготовленія сургуча, въ типографіяхъ для красной 
краски; въ медицинѣ въ видѣ куренія, въ составъ косметическихъ 
средствъ, а снаружи въ разныхъ болѣзняхъ, на разныя мази и т. д. 


также для добыванія металлической ртути. 

Р. 72. Пираргиритъ (ящ>, огонь, ацуѵціоѵ, серебро,) 
Красная серебрлнная руда, Т\о 11 і§йШ§ег 2 , ЗіІЬсгЫспсІе, аг - 
ргепі апіітопіе зиі/иге Крист, сист. Ъ-и \-оснал, эмиэдриче- 
ская съ преобладающимъ образованіемъ призмы и ска- 
леноэдра, (фиг. 76, въ которой Л означаетъ скаленоэдръ, 
Фиг 7б а Т У П0Й Ромбоэдръ), основная Форма ту- 
г * * ‘'пой ромбоэдръ, конечныя ребра котораго 
А при содержаніи сурьмы 108° 20', а при со- 
Д / \\ деряханіи мышьяка 107° 8(У, таклю преобла- 

АШЛ даетъ вторая ромбоэдрическая призма, съ 
плоскостями основнаго ромбоэдра (фиг. 77.), 
насажденными на поперечныя боковыя реб- 
\і 7 / ра, часто вмѣстѣ съ симъ перемѣнныя боковыя 
Ч/ ребра притуплены чрезъ три пересѣкаемыя 

^ боковыя плоскости первой ромбоэдрической 


Фиг. 77. 



призмы, также призма съ плоскостями 
основнаго и болѣе остраго рамбоэдра 81° V 
или 80° 7)(У; два болѣе острыхъ скале- 
ноэдра, иногда преобладающіе, но также 
встрѣчаются два болѣе тупыхъ скалено- 
эдра, двойники таклю встрѣчаются \ крис¬ 
таллы часто скоплены въ группы, иног¬ 
да енлошный, вкрапленный, налетелый;— 
спайность довольно явственно листоватая, 
параллельно плоскостямъ основнаго ромбо- 
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эдра, — изломъ раковистый, неровный; тверд, между нзв. 
шп. и гипс., весьма мало хрупка; уд. в. 5,8 — 5, 5, цв. ко¬ 
шенилевый, переходящій въ черноватосѣрый; черта ко¬ 
шенилевая; блескъ алмазный, полуметалл.; полупрозра¬ 
ченъ или непрозраченъ; предъ п. тр. расприскнвается, 
легко сплавляется въ серебрянный шарикъ; сост. изъ сѣ¬ 
ристаго серебра съ сѣристою сурьмою или сѣр. мышь¬ 
якомъ. А§ 3 8Ь и А§ 3 Аз. 

В. 1. Сурьмянистый пираргиритъ , сіипкіез ИоіЪ$йІІі§~ 
С7\з, АпСітопзІІЬегЫепсІе , уд. в. 5,8 — 5,7; цв. между ко¬ 
шенилевымъ и черноватосѣрымъ; полуметалличеенн блес¬ 
тящій, при проход ящемъ свѣтѣ всегда кошенилевый; 
прозраченъ или непрозраченъ. 

В. 2. Мышьяковистый пираргиритъ ІісЫез Ио11і§йШ§- 
егг , АгзепікзіІЬетЫспсІе , РгоизШ , уд. в. 5,6 — 5,5, цв. ко¬ 
шенильный, черта свѣтлѣе; блескъ алмазный, полупрозр. 
до просвѣчивающаго на краяхъ; въ этомъ родѣ мышь¬ 
якъ и сурьма взаимнообразно замѣняютъ другъ друга, 
какъ изоморфическія тѣла. 

Нах. въ жилахъ гнейса, слюд, сланца, глинист. сХапца; оба из¬ 
мѣненія попадаются часто вмѣстѣ, въ Норвегіи, Богеміи, на Гарцѣ, 
Аидреасбергѣ, въ Зменногорскомъ рудникѣ въ Колываіш. 

Употрь онъ вообще весьма богатъ серебромъ, но въ маломъ 
количествѣ попадается; — выплавляется па металл, серебро. 

Р. 73. Міаргиритъ (отъ решѵ, менѣе, а(>уѵ(>соѵ, се¬ 
ребро, потому что содержитъ менѣе серебра чѣмъ пред¬ 
идущій), НетіЛопЫспЛс , Ііетіргізтаіізеііе ИиЫпЫепсІе , со- 

ставл. сѣрнистое серебро съ сѣристою сурмою. А" 8Ь. 

Нах . прежде въ Саксоніи и Зменногорскомъ рудникѣ въ Колы- 
влни въ сплошномъ видѣ со свинцовымъ блескомъ. 

Р. 74. Гипаргиритъ (і/яаруіюод, содержащій сереб¬ 
ро), Нураг$утопЫепс!е , сост. изъ мышьяка, серебра, сѣ¬ 
ры, не много желѣза н сурьмы. 

Нах . съ евннц. блескомъ въ К л ау сталѣ. 

Р. 75. ПііРАіітимоніітъ (ящ), огонь, огненно-крас¬ 
ный, апСітопіит , сурьма), Л оііізріезз^іапхет'х, АпІітопЫеп - 
г/е, Апіітоіпе охусіё зиі/игё\ Крист . сист. не явственна, 
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кристаллы игольчатые и волосистые; но также сплошной, 
вкрапленный, иалетѣлый; спайность сов. параллельна при¬ 
тупляющимъ плоскостямъ острыхъ, нссоверш. параллель¬ 
на прид’уп. плоскостямъ тупыхъ боковыхъ рсбръ; жил¬ 
коватый и лучистый; тверд, между талькомъ и гипс.; 

уд. в. 4, 5; цв. вишнево-красный, черта подобная; 
блескъ алмазный, на краяхъ просвѣчивающій; пред. и. 

тр. легко сплавляется; сост. изъ сѣрист. сурьмы съ сурь¬ 
мяною окисью. 8-Ь -і- 2 8Ъ. 


Пах, въ жилахъ съ сурьмянымъ блескомъ во Франціи, Вен¬ 
гріи на Гарцѣ. 

Р. 70. Ц и н к о в а я о в м а и к А, Віепсіе > 2іпс зиі/игё, Саіепа 
іпапіз . Крист . сист . правильная , основ . гранатоэдръ, 
иногда вмѣстѣ съ однимъ или съ обоими тетраэдрами, 
съ плоскостями эксаэдра, октаэдръ съ плоскостями эк- 
Фнг. 78 . саэдра, (фиг. 78.) гранатоэдръ вмѣстѣ съ 
тріакисътетраэдромъ, съ октаэдромъ въ соеди¬ 
неніи, иногда съ подчиненными плоскостями 
транецоидододекаэдра; часто двойники изъ 
гранатоэдра или октаэдра, (фиг. 66 стр. 125); 
кристаллы вообще скоплены въ группы, рѣже 
отдѣльны, по б. ч. вкраплены; также сплошная; изл. листо¬ 
ватый по 6 направ., тверд, между плав, и изв. шп.; хрупка, уд. 
в. 4,2 — э,9, цв. желтый, зеленый, красный, бурый; блескъ 
алмазный, всѣ степени прозрачности; при царапаніи издаетъ 
Фосфорическій свѣтъ, предъ п. тр. не плавится, и сост. изъ 
сѣристаго цинка, отчасти съ малымъ количествомъ сѣрис¬ 



таго желѣза и кадмія. 2п. 

Цинк . облс. встрѣчается листоватая (благородная и обыкновен¬ 
ная) или лучистая , или жилковатая . 

Пах . въ жилахъ и пластахъ въ гнейсѣ, слюд, и глинист, сланца 
въ горномъ известнякѣ, въ Венгріи, Богеміи, Силезіи, Саксоніи, 
па Гарцѣ и въ Англіи, Швеціи, Норвегіи, близъ Мѣдьзяиска въ 
Польшѣ, въ Лойо и Оріерви въ Финляндіи, въ Сибири въ маломъ 
количествѣ и не отличающаяся, въ мѣдныхъ рудникахъ Богослов¬ 
скихъ заводовъ, въ свинцовомъ и золотомъ рудникахъ, какъ въ 
Алатольскомъ близъ нижняго Салданскаго завода и въ землѣ Бойс- 
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па Доискаго, а Фосфорическая цинк. обм. въ роговомъ камнѣ въ 
Змѣнногорскомъ рудникѣ въ Алтаѣ, и въ известнякѣ въ Нерчинскѣ, 
съ бурымъ шпатомъ; обѣ расположены полосами и посему тамъ 
называются бурундучною рудою . 

потр . на добываніе цинка, называемаго въ продажѣ шпіауте - 
рожь; цинкъ употр. па приготовленіе зеленой мѣди и другихъ мѣд¬ 
ныхъ сплавовъ, въ потѣшныхъ огняхъ н входитъ въ составъ галь¬ 
ваническихъ баттарей; сѣрнокислый цинкъ употр. въ медицинѣ и въ 
красильномъ искуствѣ. 

Р . 77. Фольцинъ, (собст. имя); ѴоІЫп> сост. изъ 
сѣристаго цинка съ цинковой окисью и немного окиси 

желѣза. 4 Іп -§- Іп. 

Нал г. рѣдко въ кварцѣ во Франціи. 

Р . 78. Марганцовая обманка, ВгаитІеіпЫепсІе, 
Мапруапріапг, ЗЖгѵагхегз, тапууапезе зиі/иге, сост. изъ сѣ¬ 
ристаго марганца. 

Нал:, рѣдко въ металлоносныхъ жилахъ въ Наіілгѣ. 

РАЗРЯДЪ III. ОКИСЛЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ. 

Наружный видъ по б. ч. не металл и ч., но дри черныхъ 
или темныхъ цвѣтахъ металл и ч., они отчасти кристал¬ 
лическіе изъ разныхъ системъ, отчасти не кристалличес¬ 
кіе, и по этому также тверд, различна, отъ плавик, шп. 
до кварц, въ кристаллическомъ состояніи и отъ тальк, 
до изв. шп. въ некристаллическомъ; они всѣ хрупки; уд. 
в. 9 и 8,0 — о,5 въ кристаллическихъ видахъ, до 2,0 
уменьшающійся въ некристаллическихъ; цвѣта темные, 
рѣже свѣтлые; черта неметаллическая въ сѣрыхъ, и чер¬ 
ныхъ родахъ, часто красная, бурая, желтая; блескъ ал¬ 
мазный. полуметаллич. или металлическій, прозрачность 
малая; хим. сост. изъ окисленныхъ металловъ, въ раз¬ 
ныхъ степеняхъ окисленія отчасти чистые, отчасти съ 
содержаніемъ земель или воды, нѣкоторые съ Фосфорною, 
мышьяковою или сѣрною кислотами; содержатъ минера¬ 
лы различнаго вида и то отчасти въ одномъ и томъ же 
родѣ, въ которыхъ находятся ясные переходы. 



а) Тяжелые окисленные ліеталлы ліеталлигескаго 
или полу ліеталлигескаго вида . 

СЕМЕЙСТВО 7. ЖЕЛѢЗНЫЯ ОКИСИ. 


Уд. в. 5,2— 4,0, цв. черный или сѣрый, переходя¬ 
щій въ желѣзномъ блескѣ въ красный; блескъ металли¬ 
ческій или полуметаллическій; они состоятъ изъ окиси' 
желѣза, отчасти съ титановой, хромовой или цинковою 
окисями безъ воды. 

Р. 79. Желѣзный блескъ, Еізеп§1апх и Коіііеізспзісіп , 
/ег оіі^Ыс. Крист, сист . Ъ-и \-осиал> ромбоэдръ 86° со- 
Фнг. 59. ставляетъ основную Форму, но встрѣчается 
болѣе тупой (фиг. 59), часто въ соедине¬ 
ніи съ прямонасаждеішой конечною плос¬ 
костію, весьма часто преобладающею, и та¬ 
кимъ образомъ составляющею тонкіе таб¬ 
лицевидные кристаллы; кромѣ того плос¬ 
кости перваго и втораго болѣе остраго ромбоэдра, также 
третьяго и четвертаго болѣе тупаго; плоскости двухъ 
скаленоэдровъ, остраго диэксаэдра и боковыя плоскости 
обѣихъ ромбоэдрическихъ призмъ; плоскости болѣе ту¬ 



пыхъ ромбоэдровъ часто выпуклы; двойники по 2 зако¬ 
намъ, такъ что два недѣлимыхъ имѣютъ общую нрямо- 
наса;кденную конечную плоскость первой ромбической 
призмы, а всѣ другія плоскости въ обратномъ видѣ; 
тверд, отъ пол. ши. до апатит.; хрупкій; уд. в. 5,4 — 
4,7; цв. темносталыюсѣрый, желѣзночерный, вишнево¬ 


красный, кровяной, буроватокрасный; черта вишневокрас¬ 
ная; всѣ степени блеска; кристаллическій металлическа¬ 
го, а другіе неметаллическаго блеска, или тусклы, не 
прозрачны; предъ и. тр. нсплавится, во внутрепномъ пла¬ 
мени дѣлается чернымъ и магнетическимъ; сост. изъ чис¬ 
той окиси желѣза пли съ кремнеземомъ и глиноземомъ, 
иногда даже въ соединеніи съ малымъ количествомъ тита¬ 
новой кислоты. 1?е. 

В. 1. Мсталлигескій ж . б., Еізеп§1ап кристалличес¬ 
кій, сплошной, вкрапленный, зеркальный и въ ложныхъ 

10 
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кристаллахъ; спайность лучистая и листоватая; изломъ 
раковистый, неровный; тверд, апатит, до пол. шп.; уд. в. 
5,0 — 5,5; цв. темно-стальносѣрый или желѣзночерный 
въ тонкихъ таблицахъ, иногда вишневокрасный, черта 
вишневокрасная, блескъ металлическій; онъ встрѣчается 
также въ зернистомъ, черепколистоватомъ, лучист., че¬ 
шуйчатомъ, сланцеватомъ п сплошномъ видахъ. 

Пах. въ ламахъ н пластахъ въ гнейсѣ, слюд, и глинист, слан¬ 
цѣ, въ миндальномъ камнѣ, въ лавахъ во многихъ странахъ въ осо¬ 
бенности па остр. Эльбѣ, въ Швейцаріи, Швеціи, Англіи, Польшѣ, 
въ Мѣдьзянагорѣ, въ Россіи, въ Уральскихъ и Алтайскихъ горахъ 
въ кристаллахъ вросшихъ и свободныхъ, или зернистый или сплош¬ 
ной въ большихъ массахъ*, въ кристаллахъ вросшихъ въ разныхъ 
горныхъ породахъ, въ тальк, сланцѣ, въ листвяпитѣ, въ хлорит, 
сланцѣ близъ Шабровскаго и Березовска; кристаллы обыкновенно 
мелки, хотя весьма гладки и блестящи, на пр. въ тальк, сланцѣ близъ 
Шабровскаго въ Екатеринбургѣ; по б. ч. въ маленькихъ табли¬ 
цахъ и листочкахъ, на пр. въ тальков. маіщѣ близъ Нагорнаго и 
Березовскаго рудниковъ, вмѣстѣ съ маленькими ромбоэдрами горь- 
козем истаго шпата, въ Беркутской Горѣ близь Міяска; маленькіе 
на кристаллическомъ кварцѣ вросшіе листочки жел. бл. нах. въ 
пустотахъ миндальнаго камня Татарскихъ горъ близъ Златоуста; въ 
свободныхъ кристаллахъ и зернахъ въ россыняхъ, даже чаще чѣмъ 
другіе минералы, хотя не такъ часто какъ магнитный песокъ; до¬ 
вольно большіе кристаллы въ россыплхъ близъ Бертевскаго при 
Нижне-Тагильскѣ; сплошной ж. бл. зернистаго сложенія нах. 
также въ Костромской Губерніи; а въ Петрозаводскѣ слоистый* ж. 
бл. вмѣстѣ съ эпндотомъ. 

В. 2. Полулісталлтескій ж. бл ., Лоіігеізетіеіп , не ясно кри¬ 
сталлическій, едва только въ чешуйчатыхъ листочкахъ, вкрапленный, 
почковатый, гроздовндный, въ ложныхъ кристаллахъ, иногда жил¬ 
коватый, сплошной и землистый; тверд, апатит, до плавик.; уд. в. 
4,9—4,7; цв. темностальносѣрый, кровянокрасиый, черта кровяно- 
красная; блескъ слабый, полуметаллическій, тусклый. Измѣненія его 
чешуйчата л или проспал желѣзная руЪа; жилковатая или прос¬ 
пал степллппал голова , ( гоіТгег Сіазкор/, Наетаійез , кровавикъ ), 
сплошная плоскораковиста и зелілистал или Л оіііеізепоскег туск¬ 
ла, немного марка. 

Пах ♦ въ жилахъ разныхъ горныхъ породъ весьма часто, въ 
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особенности на Гарцѣ, въ Саксоніи, Богеміи, Франціи, Англіи, 
Польшѣ, въ Мѣдьзяпагорѣ и Домбровѣ, въ Россіи плотный кр. же¬ 
лѣзнякъ пах. весьма обыкновенно вмѣстѣ съ охрою на Западной 
сторонѣ Уральскихъ горъ* его тамъ проплавляютъ въ болмп. колич. 
на Кусье-Алексапдровскомъ заводѣ*,а бурый кроѣавикъ пах. въ горахъ 
Иуртана въ Бухаріи. 

Сюда также принадлежатъ слѣдующія измѣненія: а, Зслілистал 
красная опись желѣза , составляющая оболочку на стѣнахъ во вну¬ 
треннихъ полостяхъ Сфероидовъ бураго желѣзняка или наполняя 
эти полости, находится въ Каменск, заводѣ въ Екатсрппб. округѣ, 
и Ь. Глинистый оіселѣзняпъ , ікопі^ез Тхоіііеізспегъ, Тііонеівсп&ісіп 
іпй гоііьет Бігісіі , сплошной или мелкоземлнстый, буровато-крас¬ 
ный или красно-бурый съ свѣтло-красною чертою, тусклый или 
едва блестящій^ глинистаго запаха, составляющій плотную, одинако¬ 
вую смѣсь красной желѣзной руды съ глиною, и различается на 
1) обыкновенный яшлювидиый , 2) ліелкозелілистый пли красный ка¬ 
рандашъ (Ііоііісі} гоіііе Кгсісіе), марающій и пишущій, 3 ) шесто - 
ватый , по б. ч. »косо-и тонко-шестоватый, 4) зернистый, чечевице¬ 
зернистый. 

Нах . въ жилахъ или пластахъ разныхъ горъ Богеміи, Силезіи, 
Саксоніи, Баваріи, Польши, Россіи; лшмов. гл. жел. въ большемъ 
количествѣ въ Екатериносл. Губ., въ горномъ известнякѣ, въ юрск. 
Форм. Вилеиск. и др., Губ. а красн. кар. и др. въ Польшѣ. 

Весьма достопримѣчателыіый минералъ также Шартитъ (отъ 
Шагв у желѣзо), окись желѣза въ видѣ правильныхъ октаэдровъ, цв., 
черта и тверд, какъ у желѣзнаго блеска; если эти кристаллы не 
представляютъ ложныхъ послѣ магнитнаго желѣзняка; то надобно 
полагать, что окиси желѣза свойственъ диморфизмъ, т. е. въ желѣзномъ 
блескѣ ромбоэдрическая, а въ мартитѣ октаэдрическая Форма; нах. 
въ Бразиліи. 

У^потр. Всѣ виды этого рода и другіе подобные минералы со¬ 
ставляютъ превосходныя, весьма богатыя желѣзныя руды, посему 
также употребленіе ихъ принадлежитъ къ самымъ общимъ и древ¬ 
нѣйшимъ; уже Моисей упоминаетъ объ немъ и нынѣ они также 
весьма часто разработываются; выдѣлываютъ изъ нихъ чугунныя 
и стальныя вещи, изъ желѣза проволоку, жестянки, разные ин¬ 
струменты и орудія, якоря иякорыіыя цѣпи, оружія, іюжы, пилы, 
подковы, замки, иглы и т. д.; оно также употр. въ разныхъ Фабри¬ 
кахъ на приготовленіе различныхъ машинъ, паровозовъ, пароходовъ, 

10* 
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колесъ п т. д., такъ что съ каждымъ годомъ увеличивается упо¬ 
требленіе этого общеполезнаго металла. Нѣкоторыя желѣзныя соли 
употр. въ медицинѣ, какъ н. двойная соль хлористаго желѣза 
съ солянокислымъ амміакомъ или желѣзистовииок целое кали, (Пог. 
ашт. піагііліез и §Ыш1і тагііаіез) *, красный карандашъ для рисо¬ 
ванія, а кровавикъ какъ камень для полировки. 

Р. 80. Крейтон итъ (собств. имя), СпсЫопіі> сост. 
изъ титанистой желѣзной окиси. 

Них. во Франціи. 

Р. 81. Титанистое а; е л ѣ з о , Тііапеізепегг, ахо - 
іотпез Еізепсп-, ІІтспіС, (Меп^е). Крист, систп. Ъ-и 1 -ос¬ 
иял, омиэдричсская, гласи, ф. эксаэдрическій ромбоэдръ 
85° съ прямоиаса;кденной конечною плоскостію, съ 
плоскостями болѣе ту па го и болѣе остраго ромбоэдра, съ 
плоскостями остраго діэксаэдра; также двойники, въ ко¬ 
торыхъ ирямонасажд. конечная плоскость обіцая обо¬ 
имъ недѣлимымъ; спайи. сов. параллельна этой плоскости; 
изл. раковистый; тверд, апатит, и пол. шп.; хрупко; уд. в. 4, 8 
4—(5; цв. желѣзочерный, черта подобная; блескъ металлич., 
переходящій въ полуметаллич.; непрозрачно, слабо маг¬ 
нетическое; предъ п. тр. не плавится; составъ титанис¬ 
тая желѣзная закись съ небольшимъ количествомъ же- 
лѣзной окиси и марганцевой закиси. Ее* Ті ъ . 

Пах. въ тальковомъ сланцѣ близъ Гастейиа въ ."Зальцбургѣ, въ 
Богеміи, Норвегіи, Швеціи, въ окрестностяхъ Уддеваллы, въ Фин¬ 
ляндіи въ Кнмито н Есбо; Шльліепшпъ (такъ называемый Г-мъ Мт- 
ее отъ Ильменскаго озера въ округѣ Міяскаго завода), доволь¬ 
но правильными, не рѣдко весьма крупными Футовыми кристалла¬ 
ми н въ нѣсколько Фунтовъ вѣсомъ, заключается также сплошными 
массами въ циркон ііомъ сіэннтѣ Ильменскихъ горъ п въ другихъ 
мѣстахъ Уральскаго горнаго хребта. Ильменитъ, описанный Г-ліъ 
Купферомъ, совсѣмъ другой минералъ, т. е. Мститъ по Розе (см. 
ниже Р. НО), — а Варткитъ (собств. имя) сост. изъ титана, Фтора, 
желѣза и иттрія и составляетъ почти двуфтористое желѣзо и пах. 
въ Южной Каролинѣ въ Барвикѣ. 

Р. 82. М е н а к а н и тъ (собств. имя), Мепакеиепзіеіпу 27- 
Іаптепзісіп , Тііапе охуйе /еггі/еге; зернами; изл. раковис¬ 
тый, неровный; тверд, между апатит, и пол. ши., хруп- 
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кій; уд. в. 4, 8 — 4, б, цв. желѣзочерный, несовершен¬ 
но металлическій; химическій составъ: титанистая окись 
и желѣзная закись. 

Них. въ Норвегіи, при Менаканѣ въ Шотландіи, въ Корнва.і- 
лісѣ, въ Бразиліи. 

Р. 8о. Изернпъ (собств. имя), Тііапеіветапд, Ма^псі- 
еізепзапсі, (ег охусІиЫ Шапі/еге. Крист, сист . правильная> 
основы, ф. октаэдръ или эксаэдръ, крист, мелкіе, свобод¬ 
ные и весьма рѣдкіе, изл. совершенно раковистый; тверд, 
пол. шп.; хрупкій; уд. в. 4, 8 — 4, С; цв. желѣзночер¬ 
ный; блескъ сильнометаллическій, непрозрачный, силыю- 
магнетнческій, даже полярный; предъ п. тр. не плавится; 
сост. изъ титанистой окиси и желѣзной закиси* съ го¬ 
раздо меньшимъ количествомъ титанистой кислоты, чѣмъ 
у иредъидущаго. 

Них.- въ базальтѣ, долеріпѣ, зернистомъ известнякѣ, по б. ч. 
въ пескѣ рѣкъ и морскихъ береговъ, на пр. въ гранитномъ пескѣ 
Из е рек а го луга въ Рпзенгебюргѣ, яъ Баваріи, въ рѣкѣ Кемп, на 
Ладожскомъ озерѣ, также на берегу рѣки Буга близъ Николаева, 
вообще въ пескѣ рѣкъ п ручьевъ вулканическихъ странъ, изъ ко¬ 
торыхъ рѣки уносятъ его на морской берегъ, посему въ немъ встрѣ- 
аются всегда зерна авгита, роговой обманки, оливина, ріаколита 
и т. II. 


Р. 84. М л г и и т и ы й ж ел ѣ з и якъ, Ма^пе(еІзепзСеіп у /ег 
охусіиіе. Крист, сист. правильная, основы, ф. октаэдръ, 
(см. фиг. 49 стр. 96), часто въ видѣ октаэдрической таб¬ 
лицы, также ромбообразный или неправильно растяну¬ 
тый гранатоэдръ, другія Формы эксаэдръ, (см. фиг. 52 
стр. 99), лепцитоэдръ (фиг. 79.) тріакисъ-октаэдръ, (фиг. 80.) 


Фиг. 


Фиг. 80.; 


пирамидальный эксаэдръ подчи¬ 
ненный и тѣ или другія въ сое¬ 
диненіи между собою; не рѣдко 
двойники изъ октаэдровъ; кр. 
часто вросшіе; но также оплош¬ 
ный, вкрапленный съ зерни¬ 
стыми отдѣльностями; спайность 
болѣе или совершенно листоватая, параллельна октаэ¬ 
дрическимъ плоскостямъ; изл. раковистый или неровный; 




150 


тверд, пол. шп.; хрупокъ; уд. в. 5, 2 — /I, 9; цв. желѣз- 
ночерный, черта подобная; блескъ металлическій на спай¬ 
ныхъ плоскостяхъ, полуметаллическій, изл. раковистый; 
непрозраченъ; сильно дѣйствуетъ на магнитную стрѣлку 
и часто полярно-магнитный; предъ и. тр. не плавится, 
сост. изъ желѣзной окиси съ желѣзною закисью. Ее Ее. 

В. 1. Листоватый ліагн. ж., грубо-мслко-тонко-зер- 
нисто-отдѣленный; в. 2. сплошной или раковистый ль. ж. 
съ раковистымъ изломомъ и сильно металлическимъ бле¬ 
скомъ, и в. 5. зслілистый или охристый, Ма§пеіеізепосНег, 
Еізептиіт , Еізепзсіиѵагхе, Еізептоііг, сплошной, нале- 
тѣлый; изл. землистый, синечерный, мерцающій. 

Нах. весьма распространенный въ жилахъ и стоячихъ или ле¬ 
жащихъ штокахъ или вкрапленный въ тальковомъ хлорнтово-глп- 
нпстомъ сланцахъ, въ змѣевикѣ и т. д. въ Финляндіи въ Оріерви, 
Кал волѣ, Оямѣ, Снлбэлѣ, на островѣ Стансвнкѣ; въ Швеціи, Нор¬ 
вегіи, Гренландіи, Саксоніи, Силезіи, Моравіи, Тиролѣ, Сѣверной 
Америкѣ, но въ особенности въ Уральскихъ и Кавказскихъ горахъ 
въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ, какъ то въ отдѣльныхъ маленькихъ 
кристаллахъ и зернахъ въ самыхъ горныхъ породахъ, иногда вкраплен- 
пын, но и въ большихъ массахъ въ видѣ горной породы, или также 
отдѣльными кристаллами и зернами въ золотыхъ россыпяхъ; въ 
нервомъ случаѣ ветрѣч. онъ по б. ч. въ малыхъ кристаллахъ, въ 
октаэдрахъ съ гладкими и правильными плоскостями, отъ микро¬ 
скопической величины до Ъ лип. и болѣе; они иногда превращены 
въ водную желѣзную окись съ содержаніемъ прежней Формы, какъ 
и. пр. въ змѣевикѣ близъ Калиновскаго пріиска въ Березовскнхт, 
рудникахъ, но имѣютъ красный цвѣтъ и малое сцѣпленіе, чѣмъ от¬ 
личаются отъ большихъ ложныхъ кристалловъ .партита изъ Бра¬ 
зиліи, вросшаго тамъ въ зернистомъ желѣзномъ блескѣ и имѣюща¬ 
го еще металлическій блескъ. Магнитный желѣзнякъ попадается въ 
Уралѣ такимъ образомъ въ хлоритовомъ сланцѣ, въ змѣевикѣ, въ 
тальковомъ и слюденомъ сланцахъ, но также въ гранитѣ и въ урали- 
товомъ порфирѣ, часто въ чрезвычайномъ количествѣ, въ хлорито¬ 
вомъ сланцѣ въ окрестностяхъ Екатеринбурга, въ Березовой горѣ, 
въ Шабровскомъ, въ Берхпеивенскѣ и въ Назимской горѣ, въ Зла¬ 
тоустовскомъ заводѣ, въ пустотахъ которой онъ также попадается 
въ прекрасныхъ и большихъ вросшихъ додекаэдрахъ, въ змѣевикѣ, 
н. п. близъ Пышмннска и Калнповска въ Березовскомъ рудникѣ. 
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въ Шелезнискѣ при Гумешевскомъ рудникѣ, на озерѣ Аушкулѣ, 
гдѣ съ нимъ вмѣстѣ встрѣчается хромовый желѣзнякъ, въ талько¬ 
вомъ сланцѣ, какъ въ Билнмбаевскомъ Златоустовскомъ заводѣ, и 
въ с людскомъ сланцѣ къ западу отъ Златоустовскаго завода, въ 
гранить, уралит, порфирѣ въ Таратарскомъ рудникѣ въ Златоу¬ 
стѣ. Гдѣ м. ж. встрѣчается въ большихъ массахъ, тамъ онъ пах. 
въ грубо-н-мелкозерннстомъ состояніи, или сплошнымъ, въ пустотахъ 
и трещинахъ, также въ октаэдрахъ или додекаэдрахъ, какъ въ маг¬ 
нитныхъ горахъ, н. п. въ Высокой горѣ близъ Ннжнетагпльска 
въ Благодати близъ Куш вписка, въ Качканарѣ близъ Ннжнетуринска, 
и въ Улу-ѵтасее-Тау близъ Магнитной. Всѣ эти магнитныя горы со¬ 
ставляютъ въ сѣверной части Урала пеизчерпаемый источникъ 1 
этой рудьц но и Швеція не менѣе изобилуетъ ею, въ особенности 
огромная гора Табергъ ві» Смолаидіп, состоящая вся изъ м. ж., какъ 
гора Благодать; также въ Арепдалѣ, Данеморѣ и на островѣ Утоё 
маги. ж. составляетъ огромнѣйшіе пласты и звѣньл въ зеленомъ 
камнѣ, какъ и на островахъ Финскаго залива и въ самой Финлян¬ 
діи, хотя въ меньшемъ размѣрѣ. Гора Благодать состоитъ изъ чи¬ 
стой почти магнитной руды, лежащей здѣсь въ уралитовомъ порфи¬ 
рѣ, раздѣленной на столбы, подобно базальту и въ ней находились 
прежде сильнѣйшіе естественные магниты, обладающіе магнитною 
силою въ высочайшей степени и заключенные звѣиьямн въ обыкно¬ 
венномъ маги, ж.; а нынѣ магниты болѣе получаются изъ Качка¬ 
нара. — Въ роесыпяхъ ах. м. ж. по б. въ маленькихъ октаэ¬ 
драхъ и въ большемъ количествѣ, напчащс послѣ кварца. Вообще 
м. принадлежитъ къ плутоническимъ массамъ, прорвавшимъ но 
время послѣдняго поднятія Уральскаго хребта гору Благодать, и 
но сему составляетъ въ сосѣдствснномъ авгнтовомъ или уралито¬ 
вомъ порфирѣ жилы, что замѣчается и въ Финляндіи въ зеленомъ 
камнѣ; но сему м. ж. образует!» въ Уральскомъ хребтѣ новѣйшую 
плутоническую горную породу. 

^ Ѵпотр. ;акъ самая богатѣйшая желѣзная руда на выплавку 
желѣза; въ особенности въ Швеціи изъ пего выплавляется извѣст¬ 
ное желѣзо превосходнаго качества, см. употр. желѣзп. блеска. 

Р. 85. Хромовый ;к ел ѣз н я к ъ, Сііготсіяет/еіп , /ег, 
сЪготаЬе. Крист . сист . правильна л, основы, ф. октаэдръ, 
но весьма малый и всегда въ видѣ октаэдрической табли¬ 
цы; также сплошной, вкрапленный; спайность не совершен¬ 
ная, изл. раковистый, неровный, зернистоотдѣленный; тв. 
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между апатит, н пол. шп.; хрупкій; уд. в. 4, 5 — 4, 1; 
цв. сѣрочерный, черта между желто и красноватобурымъ; 
блескъ полуметаллическій, переходящій въ жирный, не¬ 
прозрачный; предъ и. тр. самъ по себѣ неплавкій и дѣ¬ 
лающійся магнитнымъ, съ бурою дающій свѣтлозеленое 
стекло; сост. изъ хромовой закиси съ желѣзною закисью 

вмѣстѣ съ глиноземомъ и горькозсмомъ. 

Них. въ жилахъ и гнѣздахъ, вкрапленный въ змѣевикѣ въ Бо¬ 
геміи, Силезіи, Франціи, Шотландіи, Сѣв. Америки; въ Россіи сплош¬ 
ной, вкрапленный въ змѣевикѣ или отдѣльными обломками въ рос- 
сыплхъ, и. п. въ большихъ зернистыхъ, но сплошныхъ массахъ въ 
окрестностяхъ Сыссертскаго завода въ Екатеринбургѣ при деревнѣ 
Фоминой и озерѣ Чудскомъ къ западу отъ Качканара и при Кнш- 
тимскѣ вмѣстѣ съ уваровитомъ и родохромомъ; мелковкрапленный 
въ змѣевикѣ при Мал ому сто век о мъ къ сѣверу отъ Екатеринбурга и 
при озерѣ Аушкулѣ; отдѣльными зернами въ платиновыхъ россы- 
плхъ къ западу отъ Нижпе-Тагильска и можетъ быть здѣсь безъ 
магнитнаго <елѣзняка, отчасти мелкими зернами или мелкими ок¬ 
таэдрами, которые однако же никогда не бываютъ такъ остроре¬ 
бристы, какъ попадающіеся въ россышіхъ октаэдры магнитнаго 
желѣзняка, иногда большими валунами зернистаго сложенія, въ ко¬ 
торыхъ не рѣдко примѣчается самородная платима въ видѣ врос¬ 
шихъ мелкихъ массъ*, равнымъ образомъ не рѣдко маленькіе ок¬ 
таэдры хромов. ж. въ пустотахъ большихъ платиновыхъ глыбъ; го¬ 
раздо менѣе въ золотыхъ россыпяхъ при Маломустовскомъ н т. д. 

У потр . на приготовленіе превосходныхъ н весьма постоянныхъ 
хромовыхъ красокъ, особенно хромово-зе іеной, хромово-желтой и 
хромово-красной, также на приготовленіе хромокпелаго кали весь¬ 
ма употребляемаго въ красильныхъ Фабрикахъ и иа приготовленіе 
другихъ хромовыхъ соединеній. 

Р. 86. ФрАііклинитъ (собств. имя), Яп/ісізепсгз, въ ок¬ 
таэдрахъ и друг. Форм., сост. изъ желѣзной окиси съ 

Ее 

цинковой и марганцевой окисями. • 

2п 

Нал, при Фрапклішѣ въ Ньюжерзѣ. 



Ге 

&• 

м§ 1 

і А1. 
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Семейство 8. марганцовыя окиси. 


Уд. в. 4, 9 — 4, 0; цв. черный, темносѣрый; блескъ 
полуметаллическій или металлическій; гост, изъ марган¬ 
цевыхъ окисей, отчасти съ землистыми частями безъ во¬ 
ды или съ небольшимъ количествомъ воды. 


Р. 87. Черная марганцовая руда, 5 сЫѵагзЪгаип- 
зіеіпегг, НаизтаппіС, М ап § стезе охусіе Ііусігаіе. Крист, 
сис/п. 2-м \~осналу основп. ф. 2-и 1-осный октаэдръ съ 
конечными ребрами 105° 25', боковыя ребра 117°54 / , 
иногда болѣе тупой октаэдръ или еще тупѣе третій (фиг. 

не рѣдки двойники, также четвер- 
егілош ной, зернистоотдѣльный; 
спайность довольно совершенно паралл. 
къ прлмонасажденной конечной плоско¬ 
сти, несовершенно параллельна октаэд¬ 
рическимъ плоскостямъ; изл. неровный; 



тверд, между апатит, и пол. шп.; хрупка; уд. в. 4,8 — 
4, 7, черта темно-красноватобурая; блескъ иолуметал- 
лнческій;непрозрачна; предъ п. тр. сама по себѣ не¬ 
плавка; сост. изъ марганцевой окиси и марганцевой за¬ 
киси. Мп -+-Мп. 


Нах. въ жилахъ различныхъ порФИровъ на Гарцѣ, также въ 
окрестностяхъ Марбурга, близъ Баттенберга мелкими кристаллами 
вмѣстѣ съ пснломелаиомъ и пиролюзитомъ. 

У потр . длл полученія хлора и кислороднаго газа, для уничто¬ 
женія въ стеклѣ зеленаго цвѣта, происходящаго отъ желѣзной за¬ 
киси, для окрашиванія хрусталя и финифти фіолетовымъ цвѣтомъ; 
но вообще она по рѣдкости менѣе употребляется, чѣмъ манганитъ 
к пиролузить. 

Р. 8 8. Б р А у н и т ъ, (собств. им я), Ьгасігуіурез Мст§апегх. 
Крист, сист . 2-и 1 -оспа я, основн. ф. 2-и 1-осиый ок¬ 
таэдръ съ конечными ребрами 109° 59' и боковыми ре¬ 
брами 108° 57/ и болѣе острый октаэдръ, (фиг.' 82), 
острый діоктаэдръ (фиг. 85) и разныя соединенія; спай- 
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Фиг. 82. Фиг. 85. 



ноетъ совершенно параллель* 
на плоскостямъ основнаго ок¬ 
таэдра^ изл. неровный; тверд, 
пол. шн. до кварц.; хрупокъ; 
уд. в. 4,9—4,8; цв. смолисто¬ 
черный , черта подобная; 
блескъ полуметаллическій; не¬ 
прозраченъ; предъ п. тр. не¬ 
плавкій; сост. изъ марганце¬ 
вой окиси съ небольшимъ ко¬ 
личествомъ барита. Мп. 

Нах . въ порфирахъ въ Тюрин- 
генѣ, на Гарцѣ, въ Швейцаріи и т.д. 


Р . 89. П силом ела нъ, (отъ я/иАод нагій, гладкій, 
(іе А«д черный), Зсіиѵаггеізепзіеіп, $с/гіѵ>а 7 'лЬгаипзІ,еіп, Нагі - 
тет^апегг, тпп§апёзе охусіё Ьусігаіё сопсгеііоппё, некри¬ 
сталлическій; спайность не совершенно топкожилковатая; 
сплошной, почкообразный, гроздовидный; изл. плоско-ра¬ 
ковистый, иногда коеочерепковато-отдѣлсиный; тверд. ме;к- 
ду апатит, и иол. шп.; хруикокъ; уд. в. 4, 2 — 4; цв. си¬ 
нечерный, переходящій въ сѣроваточерный и черновато- 
сѣрый, малоблестящій, тусклый; блескъ полуметалличс- 
скій, переходящій въ жирный; черта смолисточерная; не¬ 
прозрачный; предъ п. тр. не плавкій; сост. изъ марган¬ 
цевой окиси съ баритомъ и небольшимъ, количествомъ 
воды. 

Нах . въ жилахъ и гнѣздахъ гнейса, порфира, роговообманко- 
ваго сланца Саксоніи, Тюрипгепа на Гарцѣ, во Франціи, Англіи, 
Польши близъ Мѣдьзянки, въ Россіи, въ мочковатыхъ массахъ съ 
пиролузитомъ въ Ахтенскомь рудникѣ въ округѣ Златоустовскаго 
завода. 


Р. 90. Сѣрая марганцовая руда, ОгаиЪгаипзІеіп, Сгаи - 
Ъгаипзіеіпегг, Сіапгпіап^апеі'х, Шап§апііе, тап§апёзе оху¬ 
сіё отч. Крист, сисгп . 1-и 1 •оскал, вертикальная ромби¬ 
ческая призма 99°40’, иногда съ пріостреніемъ болѣе 
тупыхъ боковыхъ ребръ, съ притупленіемъ болѣе острыхъ 
боковыхъ ребръ; сверхъ того двѣ горизонтальныя ром- 
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бическія призмы, въ видѣ конечныхъ пріостреній, пло¬ 
скости одной насаждены на болѣе тупыхъ ребрахъ, пло¬ 
скости второй на болѣе острыхъ боковыхъ ребрахъ и 
обѣ соединяющіяся къ конечному заостренію} часто встрѣ¬ 
чаются двойники, по б. ч. два недѣлимыхъ имѣютъ об¬ 
щую плоскость притупленія острыхъ боковыхъ ребръ, 
а другія въ обратномъ видѣ} спайность весьма совершен¬ 
но параллельна притупляющимъ плоскостямъ острыхъ 
боковыхъ ребръ; иногда листоватая, лучистая, сплошная 
или землистая} изл. неровный} тверд, плав., иногда изв. 
ши.; мало-хрупка} уд- в. 4,4—4,5} цв. между стально-сѣ¬ 
рымъ н желѣзно-чернымъ; блескъ металлическій, черта 
тусклая, темнокрасноватобурая} нспрозпачпа; предъ п. тр. 
сама по себѣ не плавка} сост. изъ водянистой марганце¬ 
вой окиси. Мп Н. 

Нах .. въ жилахъ и пластахъ, въ порфирѣ, глинист., сдюдеіѵ. 
сланцахъ при ИлеФельдѣ въ Рудной горѣ, Венгріи, Англіи, Сканди¬ 
навіи, въ Польшѣ близь Мѣдьзянкн и Суходнова, въ Россіи малень¬ 
кими сплошными массами съ родонитомъ близъ Екатеринбурга. 

Употр. въ стеклянныхъ заводахъ на приготовленіе разныхъ 
хрустальныхъ стеклъ, чтобы ихъ окрашивать или обезцвѣчивать по 
мѣрѣ прибавленія марганцевой окиси въ болѣе или менѣе значи¬ 
тельномъ количествѣ, на глазурь глиняныхъ сосудовъ, въ живопис¬ 
номъ искусствѣ, въ Фаянсовыхъ и Фарфоровыхъ заводахъ, также 
на приготовленіе хлора, кислороднаго газа, сѣристой и азотной мар¬ 
та нцевой закиси, употребляемой при набивкѣ цвѣтныхъ холстинокъ; 
подобнымъ же образомъ употр. также пиролузшпъ , менѣе псилоліе- 
ланъ н гауслтпшпъ ., (см. выше I 5 . 86). 

Р. 91. Пи ролу зитъ, ТѴеісІипап^апегх у Вгаипзісіп . 
Крист . сисгп. \-и 1-оспал , кристаллы неясные, часто 
игольчатые, основы, ф. ромбическая призма 9э°40’ съ ко¬ 
нечнымъ заостреніемъ острыхъ боковыхъ ребръ, и съ при¬ 
тупленіемъ обоихъ боковыхъ ребръ} спайность совершенно 
параллельна притупляющимъ плоскостямъ острыхъ боко¬ 
выхъ ребръ; лучистый, жилковатый} изл. неровный} ше¬ 
стовато или зернисто-отдѣленный} тверд, между изв. ши. и 
гипс.; малохрупокъ} уд. в. 4,9—4,7, цв. желѣзо-черный} 
черта сѣровато-черная} блескъ металлическій; нсирозра- 
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ченъ; предъ п. тр. самъ по себѣ неплавкій; сост. изъ 
марганцовой окиси. Мп. 

Лох. въ жилахъ порФііра, л пнистаго сланца на Гарцѣ, въ 
Тюрішгенѣ, Силезіи, Моравіи, Богеміи, въ Россіи встрѣчается мел¬ 
кими кристаллами съ иочкообразііымъ псиломехапомъ и капелыш- 
кообразиыми массами въ Ахтснскомъ рудникѣ въ Златоустовскомъ 
заводѣ; сплошной валунъ найденъ также въ нагорной россыпи въ 
Екатеринбургъ. 

'V пот/), на приготовленіе кислорода и хлора и для обезцвѣчи- 
ваніл стекла, почему Французскіе стекольщики называютъ его так* 
же Іе тѵоіь (1с ѵегге , что и означаетъ самое названіе Пиролузита 
(отъ лѵ<э у огонь и Іио, мою). 

Р. 92. Кремнистая марганцовая руда, Кіезеітап- 
$апегг, Руз 5 піс, желѣзо черна я; тверд, пол. шп., уд. в. 5,6, 
сост. изъ марганцовой окиси и кремнезема и нах. вмѣ¬ 
стѣ съ Франкл шіитомъ въ Пьюжерзѣ. 


Ъ) Тяжелые окисленные ліеталлы нсліеталлигескаго 
наружнаго вида . 

Семейство 9. оловяниокамеішыя окиси. 


Твердость апатитовая до полево-шпатовой, даже из- 
рѣдко до кварц.; уд. в. 9,4— 6,5, рѣдко только 5,8 
въ нѣкоторыхъ танталовыхъ окисяхъ; цв. черные, рѣд¬ 
ко бурые, желтые; блескъ алмазный, жирный, пере¬ 
ходящій въ полуметалл.; составныя части ихъ волчецъ, 
танталъ, олово, уранъ, въ видѣ окисей или кислотъ, от¬ 
части съ желѣзною закисью, церіемъ и иттріемъ. 

Р. 95. Болчецъ, ТѴоІ/гат, Тип^зісіп, ясіьееііп /спи- 
§іпеих. Крист, сист. 2,-и 1 -глени. у основ, ф. вертикаль¬ 
ная призма 101° 5 / (фиг. 84 м. м.) съ 
косвенною переднею конечною плоскостію 
(I. с. Р.), насажденною на тупыя богювмя 
ребра, иногда съ подобною заднею конеч¬ 
ною плоскостію; тупыя боковыя ребра 
пріострепы или притуплены (1. о.); кро¬ 

мѣ того еще косвенныя конечныя гы ос 
кости, насажденныя на острыя боковыя 
ребра, иногда даже прямонасаждсниая ко- 
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нечная плоскость, но всегда подчинена; рѣдко плоскости 
2-и 1-члены, октаэдра въ видѣ передняго (1. с. А А) или 
задняго (1. с. Ы Щ авгитоваго пріостренія; призмы низ¬ 
кія или короткія вертикально струіічаты и посему трост¬ 
никообразны; черепковатое отдѣленіе параллельно крис¬ 
таллическимъ плоскостямъ; двойники часто встрѣчаются, 
такъ что двѣ плоскости произшедшія изъ притупленія 
тупыхъ рсбръ общи этимъ двріъ кристалламъ; также 
сплошной, рѣдко въ ложи, крист, послѣ видовъ шеліева- 
го шпата; спайность весьма совершенно параллельна 
притупляющимъ плоскостямъ острыхъ боковыхъ рсбръ; 
изл. неровный; тверд, апатит.; малохрупкій, уд. в. 7,4—7,0; 
цв. смолисточерный или сѣроваточерный, черта темпо- 
красноватобурая; блескъ алмазный, переходящій въ полу- 
металлич.; нс прозраченъ; предъ и. тр. трудноплавкій 
въ магнитный шарикъ; сост. изъ волчецовокислой же¬ 
лѣзной закиси, съ волчсцовокислою марганцовой закисью 
М # -ь- Ъ Ге \Ѵ. 

Нах . въ жилахъ и пластахъ гнейса съ оловяннымъ камнемъ 
и въ древнихъ песчаникахъ, въ Рудной горѣ, на Гарцѣ, въ Корн- 
валлисѣ Шотландіи, Франціи, Сибири, въ горѣ Адуичалопѣ въ Да- 
уріи и въ Ононскихъ оловянныхъ промыслахъ за Байкаломъ. 

Р. 94. Танталитъ, 5 сіігоегіапіаіегз, іапіаіе охусіё. 
Крист . сист. 1 -и \-оспал, ромбическая призма съ ко¬ 
нечнымъ пріостреніемъ и съ притупленіемъ острыхъ бо¬ 
ковыхъ ребръ; спайность весьма нс явственная; изломъ 
несовершеннораковистый, неровный; тверд, пол. шп.; 
хрупкій; уд. в. 7,9 — 7,2; цвѣтъ сѣро-или смолисточер¬ 
ный; черта черная; блескъ алмазный, переходящій въ 
полуметалл.; непрозраченъ; предъ п. тр. самъ но себѣ 
нс плавится; сост. изъ танталовокислой желѣзной закиси 
съ небольшимъ количествомъ марганцовой закиси, иног¬ 
да слѣды оловянной окиси. Ге Та. 

Нал ;. въ гранитѣ, въ уѣздахъ Таммеле и Кимито въ Финляндіи, 
близъ Фалуна въ Швеціи. 

Р . 95. Колумбитъ (собств. имя), СоІшпЬеізеп , Тап- 
ШіС отч., Іапіаіе охусіё отч., сост. изъ танталовокислой 
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желѣзной закиси съ танталовокислой марганцевой за¬ 
кисью. 

Нах . вь гранить Баваріи, въ Сѣв. Америкѣ, Колумбіи. 

Р. 96. Фергіосонитъ (собств. имя), 5 упарЫпегх, 
сост. изъ танталовой кислоты съ иттріемъ, закисью церія 
и цирконія. У 6 Та Се 6 Та. 

Нах. въ кварцѣ въ Гренландіи. 

Р. 97. И т трота нт а литъ, I Г 1іег1ап1а1, Іапіаіе охусіе 
уПгі/еге . Неясно окристалл изованный, почти всегда сплош¬ 
ной и вкрапленный; спайность весьма несовершенная; 
изломъ раковистый, неровный; тверд, апатит, и пол. шп.; 
хрупкій; уд. в. 5,8 — 5,4; цв. сѣроваточерный, смолисто¬ 
черный, желтоватосѣрый ; черта сѣроватая; блескъ жир¬ 
ный, склоняющійся къ полуметаллическому; просвѣчи¬ 
ваетъ на краяхъ или непрозраченъ; сост. изъ тантало¬ 
вой кислоты съ иттріемъ, немного извести, желѣзной 
окиси, урановой и волчецовой кислоты. 

Нах . въ гнейсѣ Швеціи, н. пр. въ Фішбо и Иттерби, въ Фин¬ 
ляндіи въ Таммелѣ. 

Р . 98. У рано та нт алъ, Ѵгапіапіаі. Крист, сист . 
1 -и \-глепн.у осиовн. ф. 1-и 1-член, октаэдръ, по б. ч. 
неявственными кристаллами и зернами или въ довольно 
большихъ сплошныхъ массахъ; изл. соверше^інораковис- 
тый; цв. бархаптиочерный; черта темнокраснобурая, въ 
изломѣ сильноблестящій несовершеннымъ металлич. бле¬ 
скомъ и непрозрачный; тверд, между апат. и пол. шп.; 
уд. в. 5,6; пред. п. тр. плавится на краяхъ въ черное 
стекло; сост. изъ танталовокислой урановой закиси. 

Нах. вросшій въ краспобуромь пол. шп. въ Ильменской горѣ 
въ округѣ Міяскаго завода. 

Р. 99. Оловянный каме н ь, 2іпп$1еіп, 2итегх, 2,іпп - 
ргаирсп, еСаіп охусіе, СаззіСегііе. Крист . сист. 2-и 1 •оснал, 
главн. ф. тупой 2-н 1 -оспой октаэдръ съ конечными реб¬ 
рами 121° 35' и боковыми ребрами 87° 16', иногда 
преобладаютъ октаэдрическія, иногда призматическія Фор- 
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Фиг. 85. мы, рѣдко послѣднія игольчатыя, кро¬ 

мѣ главнаго октаэдра (фиг. 85 о. о.) еще 
болѣе тупой, первая (1. с. §. §\) и вто¬ 
рая (1. с. а . &.) квадратная призма, 
острый діоктаэдръ, 8-стор. призма и 
иногда прямоиасажд. кон. плоскость, 
разныя соединенія октаэдрич. плоско¬ 
стей съ призматическими; весьма ча¬ 
сто двойники (фиг. 86), такъ что при¬ 
тупляющія плоскости (§*. §*) октаэдрич. 
(о. о') ребръ общи двумъ недѣлимымъ, 
а самыя октаэдрич. плотности въ обрат¬ 
номъ видѣ, отчего онѣ (фиг. 86 о. о') 
образуютъ шлемовидно входящіе углы; 
иногда двойники коленчатосоединены (фиг. 
85); также тройники и четверники; кро¬ 
мѣ того сплошной, вкрапленный, зерна¬ 
ми, валунами, рѣдко ложными кристал¬ 
лами послѣ пол. ши.; нзл. неровный, нс сов. раковист.; 
тверд, пол. шп., иногда до кварцев.; уд. в. 6,8 и 7; цв. 
бурый, желтый, смолисто-черный; черта сѣровато-бѣлая; 
бл. алмазный, склоняющійся къ жирному; полупрозраченъ, 
непрозраченъ; предъ п. тр. самъ по себѣ нс измѣняется; 


Фиг. 86. 



сост. ИЗЪ оловянной окиси. 

Пах. обыпп. ол. к. въ жилахъ и штокахъ, вкраплсииый въ гра¬ 
нить, въ гнейс ѣ, слюд, ел., порфирѣ, а лучистый ол. (порталъ - 
скал руда, дерсвсішстое олово, Ноѣъіпп) въ оловянныхъ россыняхъ 
въ Кориваллнеѣ, въ рудной горѣ, въ Мексикѣ, рѣже въ Испаніи, 
Силезіи, въ Финляндіи, въ ІІиткарапдѣ, на берегу Ладожскаго озе¬ 
ра, н въ Сибири по рѣкѣ Опоиъборзѣ за Байкаломъ. 

Употр, на добываніе олова, которое для обыкновеннаго упо¬ 
требленія слишкомъ мягко само но себѣ, по сему прибавляютъ къ 


нему мѣдь или свинецъ; смѣси олова и свинца дѣлаются вмѣстѣ 
тверже, чѣмъ олово н свинецъ сами по себѣ; прибавляютъ обык¬ 
новенно къ б частямъ олова 1 часть свинца, смѣсь весьма употре¬ 
бительная для разныхъ домашнихъ посудъ, тарелокъ, блюдъ, ло¬ 
жекъ; чистое олово употр. въ видѣ стапіола па подводку зеркалъ 
и электрическихъ батарей, на дѣланіе разныхъ химическихъ инстру¬ 
ментовъ, также для прибавленія къ бронзѣ, пушечному н колоколъ- 
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ному металлу н т. д.*, въ соединеніи съ сърою олово даетъ мус- 
сивное золото, служащее въ письменномъ н живописномъ искуствѣ, 
для покрытія въ видѣ бронзы разныхъ деревянныхъ, гипсовыхъ или 
металлическихъ сосудовъ; олово въ расплавленномъ состояніи весьма 
легко соединяется съ другими металлами и посему такъ часто употр. 
на луженіе мѣди, желѣза и бѣлой мѣди, ца дѣланіе бѣлой жести. 

Р. 100. Смоляная урановая руда, Ыгапрескстг, 
РссЪЫепйеу Зікіѵаггигапегх, игапе охусіиіе. Некристалличе¬ 
ская, сплошная, вкрапленная, почкообразная; изл. пло¬ 
скораковистый, черепковатоотдѣльный, тверд, между апат. 
и пол. шп.; хрупка; уд. в. 6,5 и 6 , 0 ; цв. сѣровато-смо¬ 
листо-черный, черта черная; бл. жирный, склоняющійся 
къ полуметаллич.; непрозрачна; предъ п. тр. сама по се¬ 
бѣ неплавка, но съ бурою въ желтое стекло; сост. изъ 
уранов. закиси съ желѣзи. закисью и кремнеземомъ, й. 

Наос . въ сереброносн. жилахъ Саксоніи, Богеміи и Корнваллиса. 

Семейство 10. рутиловые окисленные металлы. 

Тверд, между плавик, и кварц.; уд. в. 6,0 — 4,1, 
даже 5,8; цв. бурый, желтый, красный, сѣрый и черный, 
бл. алмазный, склоняющійся къ полуметаллическому, 
также жирный и стеклянный; сост. окиси цинко¬ 
вая, мѣдная, висмутовая, закись церія, титановая кисло¬ 
та отч. съ цирконіемъ и кремнеземомъ. 

Р. 101. Чевкинитъ (собст. имя). Крист . сиспг. нс 
извѣстна, массы неправильныя, не ясно кристаллическія; 
спайн. иногда явственна; по б. ч. сплошным; тверд апат. 
или немного болѣе; уд. в. 4,5; изл. плоскораковнстый; 
бл. сильный, стеклянный; черта темно бурая; почти сов. 
непрозраченъ, или въ тонкихъ краяхъ едва просвѣчива- 
ющъ бурымъ цвѣтомъ; цв. бархатночерный; предъ н. тр. 
спучиваясь плавится сначала въ бурый, а потомъ въ чер¬ 
ный шарикъ; сост. кремнеземъ, желѣзная окись, закись 

церія, и окись лантаніл. Ге, Се, Б, 8і. 

Пах, догюлыю значительными (иногда полФутовымн) массами, 
имѣющими наклонность къ кристаллическому виду, въ югозап. сто¬ 
ронѣ Ильмспск. горъ въ 20 верст, отъ Міяск. зав. съ полев. шп. 

Р, 102. Церитъ, Кіезсісегіі, СсгіпзСсіп, СсгсгіС, Ссгіит 
охусіё зіііссих гои§е, сплошной, вкрапленный; спайность 
нсявствсниая ; изломъ мелкозанозистый, неровный; тверд. 
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л пат. до пол. шп.; уд. в. 4,9 и 4,8; цв. сѣроватокрас¬ 
ный, черта сѣроватобѣлая; блескъ отч. алмазный, на 
краяхъ просвѣчив.; предъ п. тр. неплавкій, но съ бурою 
плавится въ желтое стекло; сост. изъ закиси церія съ 
кремнеземомъ и водою. Се 3 8і -§- Ъ Й. 

Нах . въ пластѣ мѣднаго колчедана въ гнейсѣ въ Риддаргиітанѣ 
въ Швеціи. 

Р. 10о. Монацитъ юѵа^со , быть отдѣльнымъ), 
Ыеп§іі по Вгоокс , ЭЪоарцитъ (собств. имена). Крист . 
сист . 2-и \-оснал 3 обыкновенно ромбическая призма съ 
притупленіемъ острыхъ боковыхъ рсбръ и съ косвенно- 
насажденными конечными плоскостями передняго и зад¬ 
няго бока; эти верхнія конечныя плоскости, насажден¬ 
ныя на тупыя ребра призмы, такъ сближены съ ни;к- 
ними, что другъ съ другомъ соединяются и кристаллы 
посему являются короткими призмами; сверхъ того при¬ 
мѣчаются еще косонасажденныя на притупляющія острыя 
ребра конечныя плоскости; всѣ плоскости обыкновенно 
тусклы и посему трудноизмѣримы помощію отражатель¬ 
наго гоніометра; изломъ не ровный; тверд, между апатит, 
и пол. ши.; уд. в. 4,9 — 5,0; цв. буроватокрасный, крас¬ 
нобурый; блескъ на спайныхъ плоскостяхъ жирный, въ 
изломѣ малоблестящій; предъ п. тр. съ бурою сплавл.' 
въ прозрачное стекло; сост. изъ церіевой и лантановой 
окисей, изъ торія и Фосфорной кислоты съ окисью цин¬ 
ковою и марганцовою и съ известью, также слѣды ти¬ 
тановой кислоты и кали. 

Пах . въ грубозернистой смѣси охреножелт. пол. шп., желтобѣ¬ 
лаго албита и желтобурой слюды, между которыми монацитъ при¬ 
мѣчается вросшимъ; сверхъ того съ ними встрѣчаются еще мел¬ 
кіе кристаллы циркона, за котораго Мете , открывшій его въ 
Уралѣ, и принялъ его; онъ тамъ пах. въ южномъ продолженіи 
Ильменскихъ горъ при рѣкѣ Черемшанкѣ въ округѣ Мілск. зав.; 
крист, весьма примѣчательны тѣмъ, что въ нихъ соединены три рѣдкія 
начала торія, окиси церія и лантанія. Торій въ Россіи пах. еще 
только въ пирохлорѣ. По мнѣнію Г. Розе монацитъ долженъ быть 
соединенъ съ эдварцитомъ, содержащимъ по новѣйшему разложе- 
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нію НІеперта (ЗЬераггі) также торій н окись лантанія, но безъ 
цирконія. 


Р. 104. Перовскитъ, (собст. имя). Крист . сост.пра - 
вилънал, эксаэдръ; спайность по направленію плоскостей 
совершенная ; цв. сѣровато-черный, желѣзо-черный, черта 
сѣровато-бѣлая; блескъ сильный, по плоскостямъ кристал¬ 
ловъ алмазный, переходящій въ полуметалл.; непрозраченъ; 
предъ п. тр. неплавкій; сост. изъ титановокислой извести. 

Нах. въ видѣ кубическихъ кристалловъ въ хлоритѣ н магнит¬ 
номъ желѣзнякѣ, въ пустотахъ хлоритоваго сланца въ Назямской 
горѣ въ округѣ Златоустовскихъ заводовъ. 


Фиг. 87. 


Р. 105 Пир о хлоръ, осіаесігізскез Тііапегг . Крист. 

сист : правильная у октаэдръ (фиг. 87. 

о. о.) рѣдко въ соединеніи съ плос¬ 
костями грапатоэдра* (1. с. <1. г/.) и 
ленцитоэдра (1. с. у0 ^0); изломъ 
раковистый; тверд, апат.; хрупокъ; 
уд. в. 4,2 — 4,3; цв. темнокрасно¬ 
бурый, черта свѣтло-бурая; бл. жир¬ 
ный, на краяхъ просвѣчив.; предъ 

п. тр. трудкоплавкій, съ бурою 
плав, въ красножелтое стекло, отче¬ 
го и получилъ названіе (ящ, огонь 

^Яй>§од, желтый); сост. изъ титановой кислоты съ известью, 
съ небольшимъ количествомъ урановой окиси и окиси 
церія; въ сибирскомъ сверхъ того торій. 



Нах . въ циркошюмъ сіэиитѣ въ Фридрихсвериѣ въ Норвегіи и 
въ смѣси пол. шп. ; альбита и слюды въ Ильменскихъ горахъ, около 
Міяск. зав., иногда маленькіе крист, циркона съ инмъ сросшіеся, Нор¬ 
вежскіе крист, обыкновенно мелки, но Уральскіе отличаются*, вели¬ 
чиною, около иолудіойма длиною, хотя по б. ч.оип также и здѣсь мелки. 

Р. 106. Красная цинковая руда, Ъіпіюхусі , 2іпс 
охусіе/еггі/еге Ъгип-гои§еаІге , сост. изъ окиси цинковой съ 
окисью желѣзною и марганцовою. 2п. 

Нах . въ Сѣверной Америкѣ близъ Ныожерзел. 

Р. 107. Красная мѣдная руда, осіаесігізекез Кир/ег - 
ег%, КоіКкир/ег§Іаз , сайте отусіиіе\ Крист, сист. правилън ., 
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основ, ф. октаэдръ, (см. фиг. 6 стр. 18), отч: въ видѣ 
октаэдрической таблицы; гранатоэдръ, (см. фиг. 15 стр. 
23), эксаэдръ (см. фиг. 1 стр. 17), лсйцитоэдръ (см. фиг. 
16 стр. 24), подчинены только плоскости тріакисъ-окта- 
эдра, (см. фиг. 17 стр. 24), тетракисъ -эксаэдра, и экса- 
кисъ- октаэдра (см. фиг. фиг. 18 стр. 25); разныя соеди¬ 
ненія этихъ Формъ, даже всѣ вмѣстѣ; кристаллы часто 
покрыты малахитомъ и переходятъ въ него отъ превра¬ 
щенія; иногда въ сплошномъ, вкрапленномъ и почко- 
образномъ видахъ; изломъ несовершенно раковистый; 
спацность параллельна октаэдрическимъ плоскостямъ; 
тверд, плавик.; уд. в. 6,0 и 5,7; цв. между кошенильно¬ 
краснымъ и свинцовосѣрымъ; черта крсвлнокрасная; 
блескъ алмазный, переходящій въ лолуметалл.; полупроз¬ 
рачна и непрозрачна ; предъ п. тр. на углѣ чернѣетъ 
и потомъ сплавляется въ мѣдное зерно; сост. изъ мѣд¬ 
ной закиси, ^и. 

В. 1 . ^Листоватая красная лтдпая руда, листоватаго сложе¬ 
нія, блестяща. 

В. 2 Сплошная красная лпьднал руда, изломъ сплошной, 
марка. 

Нах. въ жилахъ въ гнейсѣ, слюд, сланцѣ Саксоніи, Англіи, 
Венгріи, ГІольши въ Мѣдьзанагорѣ, Россіи, въ прекрасныхъ крис¬ 
таллахъ прежде въ Турьинскихъ рудникахъ, а теперь въ Сыссерт- 
скомъ зав. на восточномъ отклонѣ Уральск, горъ, въ 40 верст, отъ 
Екатеринбурга; въ отвалахъ Николаевск, руди.; въ Колываии от¬ 
дѣльными октаэдрическими кристаллами съ вогнутыми плоскостями, 
они тусклы и непрозрачны, на поверхности покрыты мѣдною зе¬ 
ленью, называются въ Сибири мѣдными рогулъкалш, а прозрачные 
кристаллы мѣдными рубиналіи. Вообще сплошная въ мѣдныхъ руд¬ 
никахъ Гумешевскомъ, Нижне-Тагильскомъ и Богословскомъ съ дру¬ 
гими мѣдными рудами, въ особенности съ самородною мѣдью, ма¬ 
лахитомъ, мѣдною зеленью и бурою желѣзною рудою; а въ Гуме¬ 
шевскомъ рудникѣ найдены также гранатоэдры дюйхчовые, октаэдры 
немного меньше, но весьма блестящіе и прозрачные; иногда крис¬ 
таллы быв. здѣсь превращены въ малахитъ п^и удержаніи прежней 
своей Формы; также вязанныя Формы попадаются въ Гумешевскомъ 
рудникѣ, а въ особенности въ Нижне-Тагильскомъ и состоятъ всег- 
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да пзъ весьма топкихъ по одной октаэдрической оси удлиненныхъ 
эксаэдровъ и подобныхъ соединеній эксаэдра и октаэдра. 
у, потр . на выплавку мѣди, см. саморд. мѣдь. 

Такъ называемая кирпичная {Ъіг^еісгг) или смолистая руЬа, 
РссЬсгъ , Ксфгрссіісгі , почитается за механическія смѣси красн. 
м. р. съ водянистою окисью желѣза и бываетъ сплошная или зем¬ 
листая, кирпично-красная, буровато-красная, даже смолисто-черная 
съ незначительной твердостію н незначительнымъ уд. вѣс.; пах . 
на Гарцѣ, въ Моравіи, Силезіи, Венгріи, Тиролѣ, Польшѣ; Турь- 
пнекіе рудники прежде ею весьма изобиловали. 


Фиг. 88. 
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Р. 108. Рутилъ ( гиіііиз , буровато-красный) : Тііап - 
$с]іоѵІу СаПі-тіС , Тііапе охусіс. Крист . сист. 2-и 1 -осная у 
основ. Форма первая и вторая квадратная призма съ 
плоскостями двухъ-и однооснаго октаэдра 
(фиг. 88. Р. Р.) съ конечными ребрами 
122° 32 7 и боков, ребр. 8э° 58', также бо¬ 
лѣе тупой октаэдръ съ боковыми плоскос¬ 
тями 61° 56'; оба октаэдра въ видѣ ко¬ 
нечныхъ и весьма подчиненныхъ заостреній; 
нерѣдко осмисторонняя призма, и сверхъ 
того разныя соединенія; часто двойники, 
такъ что 2 недѣлимыхъ срослись октаэдри¬ 
ческою плоскостію, (фиг. 89 Р. Р'.), а дру¬ 
гія плоскости призмы лежатъ въ обрат¬ 
номъ видѣ (1. с.^\ иногда тройники; 
но также сплошной, вкрапленный, въ ва¬ 
лунахъ; спайность совершенно параллель¬ 
на боковымъ плоскостямъ первой, менѣе 
совершенно параллельна боковымъ плос¬ 
костямъ второй призмы; изломъ раковис¬ 
тый, неровный; тверд, пол. шп., прибли¬ 
жающаяся къ кварц.; хрупокъ; уд. в. 4,о — 4,2; цв. кро¬ 
вянокрасный , краснобурый, желтобурын , черноватый, 
черта буроватожелтая, сѣроватожелтая; блескъ алмазный, 
приближающійся къ металлическому; полупрозраченъ, не¬ 
прозраченъ; предъ п. тр. неплавкій, съ бурою плав, въ 
желтоватое стекло, сост. изъ титановой кислоты съ желѣз¬ 
ною окисью. Ті. 


Фиг. 89. 
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Нах. въ жилахъ и пластахъ въ гнейсѣ, слюд, сланцѣ Швейца¬ 
ріи, Тироля, Фраицін, Испаніи, Саксоніи, Богеміи, Норвегіи, Шве¬ 
ціи, въ Сибири въ видѣ вросшихъ кристалловъ, иногда 3-дюймо- 
выхъ въ слюде номъ сланцѣ по р. Таковой къ востоку отъ Екате¬ 
ринбурга вмѣстѣ съ изумрудомъ и Фенакитомъ, и въ толстыхъ крис¬ 
таллахъ съ сипимъ кристаллизированнымъ корундомъ въ барзовнгѣ 
по рѣчкѣ Барзовкѣ вь Кыштимск. зав. и наконецъ мелкими отдѣль¬ 
ными кристаллами н обломками двойниковъ нерѣдко въ россы- 
пяхъ, особенно при Николаевск, руди., вблизи Полевскаго, въ Нен- 
винскомъ и Шабровскомъ; также въ кварцѣ по рѣкѣ Исстн въ 
Казачьихъ дачахъ и въ Екатеринбургскомъ округѣ и въ буромъ 
шпатѣ въ округѣ Міяск. зав.; топкіе волосистые кристаллы жел¬ 
тобураго цвѣта, заключенные во внутренности горнаго хрусталя, 
называются венериными волосами . 

Употр. рутилъ на Фарфоровыхъ заводахъ для приготовленія 
превосходной желтой краски; его также употребляютъ зубные 
врачи въ примѣсь къ финифти, изъ которой ими приготовляются 
поддѣльные зубы. 

Ниеринъ (пір-ег, горный) у Еізепгиііі , отличается смолисточер- 
ііымъ цвѣтомъ, чертою красноваточерною, уд. в. 4,4 и большимъ 
количествомъ желѣза въ своемъ составѣ; оиъ сост. изъ окиси ти¬ 
тановой, желѣзной и марганцовой. Ннгршгь есть титанистое желѣзо. 

Нах. въ Тироль, Богеміи. 

Р . 109. Анатазъ (отъ аѵагмѵа >, протянуть, вытя¬ 
нуть), октаэдритъ , НаирЫпіС , Ійапе апаСазе. Крист, сист . 
Ъ-и \-оснал> основ, ф. 2-и 1-осный октаэдръ дъ конеч¬ 
ными ребрами 97° 56' и съ боковыми Іэб 0 ^', также 
слѣдующій менѣе острый, и тупой, слѣдующій болѣе 
тупой, наконецъ слѣдующій послѣ основнаго октаэдра 
болѣе острый} соверш. подчинена прямо насажденная 
конечная плоскость, плоскости діоктаэдра и плоскости 
второй, весьма рѣдко первой квадратной призмы и раз¬ 
ныя соединенія этихъ Формъ; двойники имѣютъ общую 
прямонасажденцую конечную плоскость, а другія въ обрат¬ 
номъ видѣ; кристаллы мелкіе, иногда зерна; спайность 
совершенно параллельна плоскостямъ основной Формы, 
нссоверш. параллельна прямо насажденной конечной плос¬ 
кости; изл. мелкораковистый, неровный; твер. .между 
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апатит, и пол. шп.; хрупокъ; уд. в. 3,8} цв. темносиній, 
зеленый, желтый, красный, бурый, часто два или три цв. 
въ одномъ кристаллѣ*, блескъ алмазный} полупрозраченъ 
и непрозраченъ} предъ п. тр. неплавкій, съ бурою плав, 
въ водяиосвѣтлое стекло} сост. изъ титановой кислоты, какъ 
рутилъ и посему составляетъ примѣчательный примѣръ 
диморфизма. Ті. 

Нах. рѣдко въ жилахъ въ діоритѣ, гнейсѣ, слюд. сл. Франціи 
Саксоніи, Испаніи, Англіи, Норвегіи, въ Бразиліи въ алмазномъ 
пескѣ; въ Уральскихъ горахъ, въ трещинахъ хлоритоваго сланца, вт» 
Шабровскомъ рудникѣ въ Екатеринбургѣ, мелкими, по весьма блес¬ 
тящими кристаллами; въ россыпяхъ въ Бортевскомъ рудникѣ при 
Нижне-Тагильскѣ и въ Адольфскомъ при Бнссертскѣ отдѣльными 
кристаллами и зернами; здѣсь также найденъ таблнцевидный крис¬ 
таллъ въ 5 лип. шириною. 

Р. 110. Эшипитъ или Есхииитъ (собств. имя), Лезсііу- 
піс. Крист, сист. \ -и 1-оспал , ромбическая призма 127° съ 
притупленіемъ острыхъ боковыхъ рсбръ и съ конечнымъ 
заостреніемъ чрезъ плоскости ромбич. октаэдра; изломъ 
несовершенно раковистый, тверд, между апатит, и пол. 
шп., уд. в. 5,2— 5,1; цв. смолисточерный} предъ п. тр. 
въ тонкихъ краяхъ плавкій; сост. изъ титановой кисло¬ 
ты съ цирконіемъ и съ окисью церія. 

Нах. въ гранитѣ' Ильменскихъ горъ близъ Міяска, черными 
призматическими кристаллами, вросшими въ смѣси желтобѣлаго По¬ 
леваго шпата, албнта н зеленочерпон слюды; кристаллы часто по¬ 
крываютъ зерно полеваго шпата и имѣютъ вросшіе на себѣ мелкіе 
кристаллы циркона. 

Р. 111. Полимигиитъ, сост. изъ титановой кисло¬ 
ты, цирконія, желѣзной окиси, иттрія и окиси церія. 

Яах. въ циркопііомъ сіэиитѣ въ Норвегіи; но причинѣ много¬ 
сложнаго состава онъ получилъ названіе Полилтгншпа (отъ яоЯѵ, 
много, ^иуѵѵрі^ смѣшиваю). 

Р. 112. Мен гитъ (Бозе), Іітепіі (ВгооЪе) *) (собств. 
имена). Крист, сист. \-и \-оснал (?)> ромбическія приз¬ 
мы 136° 20' длинны и тонки съ притупленіемъ и при- 


•) Пс см'Ьш. съ Мсигмпомъ Вгоокс, Монацитомъ Вгсіііь, см. родъ 103. 
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остреиіемъ острыхъ боковыхъ ребръ и съ октаэдричес¬ 
кимъ конечнымъ заостреніемъ; цв. черный; изломъ не¬ 
ровный; тверд, болѣе иол. шн., уд. в. 5,4; блескъ стек¬ 
лянный. 

Нах. къ альбитовомъ гранитѣ въ округѣ Міяск. зав. 


с) ^Легкіе окисленные ліеталлы пеліеталлшескаго блеска. 
Семейство 11. Бурожелѣзняковьіе или гидросидерическіе 

ЛЕГКІЕ МЕТАЛЛЫ. 

По б. ч. они неокристаллованы или неясно окристал- 
лованы; тверд, между апат., пол. ши. и гипсов., уд. в. 
5,9 — 2,4, въ окристаллованномъ буромъ желѣзнякѣ 4,1; 
цв. буроваточерный, бурый, желтый, рѣже зеленый и си¬ 
ній; блескъ жирный и алмазный; они суть водянистыя 
и отч. фосфорнокислыя желѣзныя окиси, съ болѣе или 
менѣе значительнымъ количествомъ кремнезема и глино¬ 
зема съ нѣкоторыми примѣсями. 

Р. 115. Бурый желѣзнякъ, Вгаипеізетіеіп, Вгаипеі- 
зепегйу Тіасісіегх, ЕізепохусНіусІгаі,/ег о. ту сіе Ъусігаіё. Крист . 
сист. 1-и 1-оснал; ромбическая призма 150° 14' съ ко¬ 
нечнымъ заостреніемъ 1-и 1-осиаго октаэдра (см. фиг. 9 
стр. 22); плоскости призмы вертикально струйчаты, ино¬ 
гда неявственные тонкіе таблицевидиые кристаллы (Ру- 
гозісіегіі)> вообще кристаллы рѣдки, игольчаты или тон¬ 
кими листочками; спайность сов. параллельна притупля¬ 
ющимъ плоскостямъ тупыхъ боковыхъ ребръ, также лу¬ 
чистый и жилковатый; но но б. ч. не кристаллическія 
массы раковистаго излома, или ііе ровнаго; тверд, между 
апат. и пол. ши., даже плав.; въ плотномъ видѣ тверд, изв. 
шгі., въ землистомъ растираемый; хрупокъ; уд. в. 4 — о; 
цв. бурый пли желтый, въ глинистыхъ видахъ сѣрый; 
черта охреножелтая, буроватожелтая; блескъ алмазн. или 
жирный, переходящій въ полуметалл., въ искрист, видѣ 
тусклый, непрозрачный, кристаллическій полупрозрачный; 
предъ п. тр. магнитный, но трудноплавкій на краяхъ; 
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сост. изъ водянистой окиси желѣза съ малымъ количе¬ 
ствомъ кремнезема н марганцовой окиси. Ре Й и Ре* Й 5 . 

Б. 1. Кристалл и гс скій, спайность чешуи чато-листовата я, лучис¬ 
тая, жилковатая въ кристаллахъ, или сплошиый. въ сФероидиче- 
скихъ видахъ^ уд. в. 4,1 — 3,7, блескъ сильный, алмазп., полуметалл., 
въ листочкахъ просвѣчивающій. 

«•Л, чистый , Ка<1е1еі$епсгъ> въ игольчатыхъ крист., волосатый, 
или крист, пучковатосоедиисиы ; тверд, между апат. и пол. шп.;уд. в. 
4,1; блескъ ал .мази., сильный, цв. черноватобурый; еще сомнитель¬ 
но, принадлежитъ ли сюда бархатный бурый желѣзнякъ, Батті- 
сі&епсгъу БаттіЫетІе. 

b. Жилковатый , Ъгаипсг Сіазіюр/, почковидный, сталактитовый, 
оплошный, въ ложныхъ крист., тверд, апат.; уд. в. 5,8 — 3,5;мало- 
блестящій , черноватобурый. 

c. Чсшуйгат о-жилковатый , БерШоІхГоЫі , (отъ Хеше,, чешуя 
и хдоУЛСу клочекъ) ІѴеісІіЬгаипеізепегъу шарообрази., почковид., гроз- 
дообраз., спайн. чешуйчато-жилковатая, переходящая въ жилкова¬ 
тую; тверд, между изв. шп. и плавик., уд. в. 5,7, цв. красновато¬ 
бурый, черта подобная; почти полуметаллически блестящій. 

(3. Чешуйчато-листоватый, Р угозШегіі , БиЫп^Ііттег } ОЫІііі, 
въ маленькихъ таблицевидныхъ крист., въ чешуйчатыхъ группахъ, 
спайн. листоватая, переходящая въ лучистую; тверд, апат.; уд. в. 
3,9 — 3,7; цв. буроватокрасный; блескъ алмазный. 

Пая г. кристалл, б. л;, съ кварцомъ въ миндальномъ камн ѣ въ Силе¬ 
зіи, Богеміи, Саксоніи, въ Кориваллисѣ, большими массами н гнез¬ 
дами въ пластахъ зернист. извести.; въ сланцев, горныхъ породахъ; 
въ железныхь рудникахъ около Невьянскаго, Билнмбаевскаго, Шай- 
танскаго, Златоустовскаго, въ силюрійскомъ известнякѣ около Ка¬ 
менск. зав., гнездами въ змѣевикѣ къ востоку отъ Екатеринбурга, 
съ магнитнымъ желѣзнякомъ въ Высокогорскомъ рудникѣ Ннжне- 
Тагнльск. зав., съ мѣдными рудами въ Гумешевскомъ, Богослов¬ 
скомъ и друг. руди. 

У потр . для выплавки желѣза; бурый желѣзнякъ доставляетъ 
превосходное шестоватое желѣзо. 

цДучистый или игольчатый б '. ж. нах. мелкими игольчат, крист, 
на Волкъ островѣ въ Онежскомъ озерѣ въ Олонецкой Губ. (такъ 
илзыв. Фуллопптъ, Онегнтъ, ПесЬез сГатоиг), въ древнемъ песчани¬ 
кѣ возлѣ деревни Броды, къ востоку отъ Екатеринбурга; и въ Бе- 
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резовск. золото», жилахъ, также отдѣльными мелкими кристаллами 
въ россы пахъ , а лс.пиЪокрокитъ и пиросидеритъ въ желѣзныхъ 
жилахъ въ Силезіи, на Гарцѣ, въ Польшѣ, въ Мѣдьзяиагорѣ, 
Домбровѣ и Лавечнагорѣ. 

В. % Нскрасталлигеспій б, ж. у изл. сплошной или землистый, 
тверд, разная, уд. в. 3,5 — 9, иногда еще менѣе, блескъ жирный 
или тусклый, непрозрачный. 

a. Плотный б, ж ., {ретсіпег и уаврізагіірег Вгаипеівепвіеіп } 
пехенковал желѣзная руда, КізепІеЬогегъ , сплошный, вкраплен, въ 
ложи, кристал. поел в кристалловъ сѣри. , колчедана, желѣзнаго 
извести, п плавик, шпат., также въ видѣ окаменлющаго средства, (Ноіг- 
сівспвіеіп) • изл. ровный, крупіюраков., переход, въ неровный; тверд, 
апат. н изв. ши.; цв. черноватый; буроватый, красно или желто¬ 
бурый, буровато-желтый, (СеІЪеівепзІеіп) у мало блестящій. 

b. Охристый б \ ж ., ос7іпрег ОсІЬеівепвіеіп, Ьгаипег и $еІЪег 
Ёівспоскегу оплошный, вкрапленный въ видѣ покрышки, весьма 
мягкій, грубо или мелкоземлпстый, цв. буроватый, или охреноже.і- 
тый, тусклый, марающій. 

Нал:, въ пластахъ н лежачихъ штокахъ разныхъ горн, породъ; 
охристый и плотный вмѣстѣ попадаются или самъ по себѣ въ ви¬ 
дѣ осадки въ минеральныхъ источникахъ, въ разныхъ мѣстахъ Рос¬ 
сіи, плотный и охристый б. ж. весьма часто нах. въ Польшѣ, въ 
Мѣдьзяиагорѣ, Домбровѣ и Лавечнагорѣ; ложные кристаллы оплош¬ 
наго б. ж. весьма часто въ Березовск. рудн., въ Богеміи, Моравіи' 
н др. мѣстахъ. 

В. 5. Глинистый б. ж, съ желтою пли сѣрою чертою, Т/юп- 
еівспвіеіп тіі реІЬст 5 ітіс7і у составляетъ тѣсную смѣсь б. л;, съ глиною 
и по сему онъ содержитъ также кремнеземъ н глиноземъ, цв. желтый, 
сѣрый, бурый, при увлаженіи его издаетъ глинистый запахъ. 

a. Обыкновенный , пеотдѣлепный. 

b. С карлу повитый , Еівсппісге , Асіісі'зіеіп (орлиный каліень 
Асіііев (отъ аетод, орелъ), Кіаррегвісіп , С с обе, тонко -пли косоче- 
репковато отдѣленный. 

c. Мелкоіиаробіідный , бобовая руда пли гороховая, Всіііпегъ , п 
ліелкозериаспіый б. ж., шарики перваго концетріічески--черепкова- 
ты; лежащіе въ желтомъ глинистомъ цементѣ. 

Нах . въ разныхъ нептуііичеекпхъ горныхъ породахъ, так;кс въ 
наносной землѣ, н. п. черепковатый, а въ юрской Фармаціи бобовая 
руда въ разныхъ странахъ, въ Внртембергскомь королевствѣ, Шве- 
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ціи, Баваріи, Гессена, Богеміи, Венгріи, Польши, близъ Олкуша, 
въ Россіи близъ Попилапп Виленск. губ. 

е Упопгр . для проплавки желѣза, охристый также на живопис¬ 
ную краску, н какъ противудѣйствующее средство противъ мышь¬ 
яковой кислоты. 

Р. 114. Смолистый желѣзнякъ, Рескеиепзіеіп, 
Зііірпозісіегіс (отъ діЛяѵод, блестящій, сід?]$од желѣзо), 
зсЫаскірег ВтипеізепзСеіп , Еізепресііегг , /ег охуйе поіг о - 
сгеиху некристаллич., оплошный, почковидный; изл. ра¬ 
ковистый; тверд. между апат. и пол. шп.; хрупокъ; уд. 
в. 3,7; цв. смолисто-черный, черта желтобурая; блескъ 
сильный, жирный; непрозраченъ; предъ п. тр. довольно 
легко сплавляется; сост. изъ водянистой окиси желѣза съ 
ФОСФОріЮЮ кислотою. 

Нах. вмѣстѣ съ сплошнымъ б. желѣзнякомъ въ Саксоніи, Си¬ 
лезіи, Моравіи, Франціи, въ Польшѣ въ Домбровѣ вмѣстѣ съ бо¬ 
бовою рудою и желѣзною печенью, въ мѣди. Богословск. рудникѣ, 
сплошными массами раковистаго излома вмѣстѣ съ мѣдными рудами. 

Р. 115. Луговая руда, тундровая и болотнаяруда у 
Зитр/еі'2у ТѴіс$епег 2 у Вазепеізстіеіп , ІлтопіС отч., тіпе 
сіе /егіітопсих. Сплошная, ноздреватая, разъѣденная, труб¬ 
чатая; изл. раковист.; тверд, плав, шп ; уд. в. 3,3 — 3; цв. 
черновато-бурый, смолисто-черный; блескъ жирный; не¬ 
прозрачна; предъ п. тр. сплавляется на поверхности въ 
черный шлакъ; сѳст. изъ водянистой окиси желѣза съ 
ФОСФорной кислотою и кремнеземомъ. Болотная и тун¬ 
дровая руда принадл. также къ луговой руд/ь , но содер¬ 
жатъ смѣси глины и песка, по сему цвѣты ихъ свѣтлѣе, 
но тверд, и уд. в. меньше. 

Наос, вездѣ въ Россіи въ наносной землѣ на лугахъ, въ боло¬ 
тахъ, топяхъ, тундрахъ, также въ Польшѣ, въ особенности въ Ав¬ 
густовскомъ уѣздѣ, безпрестанно образуясь чрезъ накопленіе крем¬ 
нистыхъ панцырей разныхъ наливочныхъ животныхъ, (ВасШагі 
СаШопсІІае) и под., особенно въ еѣверп. странахъ. 

У пот р. на выплавку желѣза; въ Олонецкой Губ. около Пе¬ 
трозаводска добываютъ ее изъ малыхъ озеръ со временъ Петра В. 
и чугунъ, выплавляемый изъ нея, особенно годенъ на литье пушекъ; 
въ Финляндіи, н вънлоскнхъ губерніяхъ Россіи; въ Волынской при 
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Новгородъ-Волынскомъ, проплавляется она въ большомъ количе¬ 
ствѣ; тамъ употребляется это желѣзо на отливку артиллерійскихъ 
орудій и снарядовъ, па котлы, печи, балконы, рѣшетки, скамейки. 
Сталь или углеродное желѣзо, въ которой меньше углерода, чѣмъ 
въ чугунѣ, отличается болыи. твердостью и упругостью, употреб. по се¬ 
му на стемнеля, па разные инструменты, па пружины и на клинки 
холоднаго оружія; опа проплавл. также въ Потѣевск. и Воробьевок, 
дачахъ Волынск. Губ.; близъ Ошмяпы, па Сестрорѣцк. ружейи. зав. 

Р. 116. Марганцовая смолистая руда, Мап§ап - 
ресііегх, Еізелресііегг , Мап§апезе ріюврігаіе , сост. изъ Фос¬ 
форнокислой марганцовой закиси съ ФОСФорно-кислой же¬ 
лѣзной закисью. Мп 4 1? -I- Ге 4 Р. 

Нах . въ жилахъ гранитовыхъ въ Лиможѣ во Франціи, въ Ингѣ 
Финляндіи, и въ Пенсильваніи. 

Р. 117. Т ра улитъ (З^сшАод, ломкій), ТІігаиШ, некри¬ 
сталлическій; изл. раковист., неровный, тверд, плав, шіц 
ломкій; уд. в. 2,6; цв. смолисточерный, черновато-бурый; 
черта бурая, блескъ жирный; непрозраченъ; предъ п. тр. 
трудно-плавкій; сост. изъ водянистой желѣзной окиси съ 
кремнеземомъ. 

Нах . съ магнитнымъ колчеданомъ въ Баваріи, въ Саксоніи. 

Р. 118. Гизингеритъ (собств. имя), некристаллич., 
ломкій, черный, блестящій, похожій на предъидущій; 
сост. нзъ желѣзной окиси и желѣзной закиси, кремнезе¬ 
ма и воды. 

Пах. въ Риддаргнтанѣ въ Вестманлаидѣ и весьма сходствуетъ 
съ Траулитомъ; другой Газипгсрнипъ но Берцеліусу есть Гиллип- 
гитъ , о которомъ см. пріі слюдеобразиыхъ окисленныхъ металлахъ. 

Р. 119. Сордавалитъ, (собств. имя), весьма похо¬ 
дитъ на траулитъ; по иаруж. признакамъ представл. сплош¬ 
ныя массы или прожилки зеленовато-чернаго цвѣта; изл. 
крупно-раковистаго неровнаго; блеска смолянаго; онъ очень 
хрупокъ, но отличается химическимъ составомъ; и сост. 
изъ кремнезема, желѣзной закиси, глинозема, Фосфорной 
кислоты и воды. 

Нах . г.ъ Сордавалѣ въ Финляндіи. 

Р. 120. Мѣдная марганцовая руда сост. изъ во- 
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дянистой марганцовой окиси съ небольшимъ количествомъ 
мѣдной окиси. 

Нах . въ Богеміи. 

Р. 121. Крокидолитъ, (отъ клочекъ, А*#од, ка¬ 

мень), Шаиеізепзіеіті, есть кремнекислая желѣзная закись, 
съ малымъ количествомъ натра, горькозема и воды; раз¬ 
дѣляется легко на тонкіе жилковатые клочки (по сему н 
получилъ свое названіе). 

Нах . въ глинистомъ сланцѣ Норвегіи н въ Тиролѣ. 

Р . 122. Трифилинъ (отъ сдід> три, сруЦ отдѣленіе). 
Крист . сист . 2-и-І -глсн., не сов. кристаллизованный, по 
б. ч. сплошный; спайность сов. параллельна косвенно-на¬ 
сажденной конечной плоскости; тверд, апат.; уд. в. о,6; 
цв. зелено-сѣрый, сѣро-синій; черта сѣровато-бѣлая; блескъ 
жирный; непрозраченъ; предъ и. т. сплавляется; сост. изъ 
фосфорнокислой желѣзной закиси съ малымъ количествомъ 
Фосфорнокислой марганцовой закиси и литія. 

Нах . съ кварцомъ н пол. шп. въ Баваріи. 

Р. 123. Тет р а ф ил инъ, В еіои'зіііп, весьма сходствуетъ 
съ предъ идущимъ, сост. изъ желѣзной закиси, марганцо¬ 
вой закиси, Фосфорной кислоты, горькозема и литія. 

Нах. въ Таммеланскомъ уѣздѣ Финляндіи. 

Р. 124. Зеленый желѣзнякъ, СгйпеізепзСеіп, Пи - 
/ гепіе , сост. изъ ФосФорно-кислой желѣзной окиси съ во¬ 
дою. 

Нах . въ Голлертскомъ хребтѣ въ Нассамскомъ герцогствѣ. 

Р. 125. Гренгеситъ, (собств. имя), лугистая зеле¬ 
ная желтъзнал зсліля, Огйпеізепегсіе ѵоп Паіагпе, сост. изъ 
водянистой желѣзной закиси съ кремнеземомъ, глинозе¬ 
момъ и горькоземомъ. 

Них . въ Гренгесовой горѣ въ Швеціи. 

Р. 126. Гипохлоритт», (отъ г/яо^Ао^од, зеленоватый), 
зеленая желтъзнал зелілл (отчасти), сост. изъ кремнезе¬ 
ма съ глиноземомъ, висмутовой окисью, желѣзною за¬ 
кисью и фосфорной кислотою. 

Нах . въ жилахъ съ кварцомъ въ Шпебергѣ въ Саксоніи. 
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Р. 127. Карфосидеритъ, (отъ и«(>фод, соломо, бідщо $, 
желѣзо), составл. основно-ФОСФорію-кислую водянистую 
желѣзную окись съ небольшимъ количествомъ сѣристой 
окиси марганца и цинка. 

Нах* въ слюд, сланцѣ на морскомъ берегу Лабрадора*, названіе 
имѣетъ отъ соломено-желтаго цвѣта. 

Р. 128. Желтая желѣзная руда, Мізу, составл. 
сѣристую желѣзную окись съ сѣрист. марганцовою за¬ 
кисью, сѣрист. мѣдною и цинковою окисью и водою. 

Нах . на желѣзномъ купоросѣ въ Раммельсбергѣ на Гарцѣ. 

Р . 129. Желѣзный натекъ, Еізепзіпіег, Еі&епресЪ .- 
егг, Ріііісіі, Коіоріопеізепегг , [ег охуде тезіпііе , сост. изъ 
водянистой мышьяковой желѣзной окиси. 

Нал г. еще нынѣ образуясь, въ рудничныхъ закладкахъ во мно¬ 
гихъ рудникахъ, въ Фрейбергѣ и Шнебергѣ въ Саксоніи, н составл. 
накипъ, происходящую вѣроятно чрезъ разрушеніе мышьяковаго 
колчедана. 

Семейство 12. Охристые окисленные металлы. 

Некристаллическіе, несов. нѣжно-чешуйчатые, земли¬ 
стые или растираемые, рѣдко сплошные при большей 
мягкости, вязкіе, или весьма мало хрупкіе; уд. в. 2—2,3, 
но при содержаніи свинца, сурьмы и висмута 3,7—4,6; 
цв. черный, бурый, красный, зеленый, желтый; блескъ 
жирный или полуметалл., они тусклы, непрозначны, рѣдко 
мало на краяхъ и просвѣчивающи составляютъ различныя 
металлическія окиси или кислоты, по б. ч. чистыя, или 
изрѣдка въ соединеніи съ водою и землистыми массами. 

Р. 130. Умбра, ІІтпЪег , ійѵЫзсІхе ІІтпЬга. Сплошная, 
изл. раковистый или мелкоземлистый; твердость немного 
болѣе тальк.; цв. печенковаго, каштановаго или желто¬ 
бураго; тускла; черта мало-блестящая; непрозрачна, мало 
марающа; на ощупь тоща, прилипаетъ къ языку, въ 
водѣ раздробляется и составляетъ желѣзную и марганцо¬ 
вую окись съ водою, кремнеземомъ и глиноземомъ. 

Нах . въ разныхъ новыхъ горныхъ породахъ на островѣ Ки¬ 
прѣ и въ Богеміи. 
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У іютр. какъ бурая краска, а сженал умбра какъ буро-крас¬ 
ная краска въ живописномъ искусствѣ. 

Р. 131. Кобальтовая охра, §е!Ъег и Ъгаипег Егсіко- 
Ъак, сост. изъ кобальтовой, желѣзной и марганцевой охры, 
изъ мышьяковой кислоты, глинозема, горькозема и воды. 

Нах. вмѣстѣ съ кобальтовыми и мѣдными рудами въ Германіи, 
Франціи, Бенгріп. 

Употр. на приготовленіе синен краски, извѣстной подъ назва¬ 
ніемъ шмалыпыу употребляемой для глиняныхъ, Фаянсовыхъ, ка¬ 
менныхъ и ФорФОровыхъ сосудовъ, на раскрашиваніе комнатныхъ 
стѣнъ, для синей краски стеколъ. 

Р. 132. Сурьмяная охра, Агиітопосігег, 5ріс$з§1апг. 
оскег , СеІЪапІітопегх , апіітоіпе охуЯе Іеггеих . Налетѣлая, 
рѣдко сплошная; изл. неровный, землистый; мягка и вяз¬ 
ка; уд. в. 3,8 — 3,9; цв. соломенно-лимоно-охро-желтый, 
желтовато-бѣлый, черта желтовато-бѣлая; тускла или бле¬ 
стяща, непрозрачна; предъ п. тр. постепенно улетаетъ; 

сост. изъ сурьмяной кислоты. 8Ъ 

Нах. съ сурьмянымъ блескомъ 'въ Германіи и Франціи, въ 
Ильдекакск., Кличкинск. и др. рудч. въ Нерчинскѣ. 

Р. 133. Волчецовая охра, РѴоі/гатзаиге , Зскееізсій- 
те, сост. изъ чистой волчецовой кислоты. 

Них. съ волчецомъ въ кварцовой жилѣ въ Сѣв. Америкѣ. 

Р. 134. Урановая охра, Ѵгапе охусіе Іеггеих, сост. 
изъ водянистой урановой окиси. 

Нах. въ Саксоніи при Іоахимсталѣ и употр. на желтую жи¬ 
вописную краску. 

Р. 135. Молибденовая охра, ТѴаззегЫеіосксг , Д/о- 
ІуЪсІапзаиге, МоІуМёпе охусіе, налетѣла я, вкрапленная; изл. 
мелкоземлистый; растираема; цв. сѣрно-лішоно-оранжево- 
желтый; непрозрачна, тускла; предъ п. тр. неплавкая; сост. 
изъ молибденовой кислоты: Мо. 

Нах. на молибденовомъ блескѣ въ Швеціи, въ Финляндіи въ 
Лойо, Норвегіи, Шотландіи, Сибири, въ Россійской Дауріи, по 
Селенгѣ близъ Кяхты въ гранитѣ, вмѣстѣ съ молибденовымъ бле¬ 
скомъ. 

Р. 136. Свинцовая охра, сурикъ, саяюроЪный су - 
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рыкъ, Меппі^е, ВІеіосНег> рІотЪ охусіё гои§е у тіпіит тгаіі/, 
сплошная, вкрапленная, налетѣла я, въ ложныхъ кристал¬ 
лахъ послѣ углероднокислаго свинца; изл. мелкоземлистый; 
мягка; уд. в. 4,6; цв. багряно-красный, черта оранжево¬ 
желтая; тускла, непрозрачна; предъ и. тр. легко плавится 
и даетъ свинцовое зерно; сост. изъ чистой окиси свин¬ 
ца. РЬ. 

Нах. въ жилахъ глин, сланца въ Эйфельскихъ горахъ, на остро¬ 
вѣ Энглисн, въ воет. Сибири въ Колываіш съ мѣдными, свинцовыми 
и серебряными рудами, въ Змѣиногорск. рудн. въ глинист, порфи¬ 
рѣ или въ сѣрнокисломъ баритѣ и въ Михайловск. рудн. въ Нер¬ 
чинскѣ. 

Самородный свинцовый глетъ нах. въ трещинахъ американ¬ 
скихъ вулкановъ Поиокатепетьлы въ Мексикѣ. 

Р. 1*57. Висмутовая охра, ТѴізтпиіКЫіиТіе, ТѴізтиіІі- 
охуй, налетѣла я, вкрапленная, рѣже сплошная; изл. мел¬ 
коземлистый, неровный; мягка; уд. в. 4,3; цв. соломено- 
желтый, желтовато-сѣрый, черта желтовато-бѣлая; мерцаю- 
ща или тускла; непрозрачна; предъ п. тр. на углѣ легко 
переходитъ въ металлич. зерно; сост. изъ висмутовой оки¬ 
си съ желѣзною окисью Ві. 

Нах. съ самороднымъ висмутомъ въ Рудной горѣ, въ Англіи, 
въ Сибири, гдѣ она сопровождаетъ Березовскую игольчатую руду, 
въ видѣ налета на кварцѣ, или наполняя пустоты, пуоисшедшія въ 
кварцѣ отъ разрушенія кристалловъ игольчатой руды. 

Р. 138. Хромовая охра сост. изъ чистой хромовой 
окиси и имѣетъ чисто или синевато-зеленый цв. 

Нах. въ видѣ рыхлаго тусклаго порошка или небольшими гнѣз¬ 
дами съ хромово-кислымъ свинцомъ въ хромовомъ желѣзнякѣ 
въ Березовск. рудн. въ Екатеринбургѣ и въ Шетлендскомъ островѣ 
Унсгѣ. 

Другія соединенія хром, окиси съ кремнеземомъ составляютъ: 

1. Хролювой кал іенъ у Сііготзіеіпу во Франціи. 

2. Волхонскоитъ, (собств. имя), сплошной; изломъ крупно-ра¬ 
ковистый, при смачиваніи водою разтрескиваетсл на мелкіе ку¬ 
сочки; вязкій; уд. в. 2,2; тверд, изв. шп.; цв. изумрудно-зе¬ 
леный, черно - зеленый, черта темно-зеленая, слабо -блестящая*; 
сост. изъ хромовой и желѣзной закиси, изъ кремпозема и воды. 
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Нах, въ горѣ Ефнмятскоіі Пермской Туб. въ песчаникѣ, не¬ 
большими гнѣздами. 

Р, 1о9. Никелевая чернь сост. изъ никелевой оки¬ 
си съ мышьяковою кислотою. 

Нах . въ мѣдномъ сланцѣ въ Гессенѣ. 

Р. 140. Мышьяковая чернь сост. изъ мышьяко¬ 
вой окнси. 

Нах, въ Богеміи. 

Р, 141. Мѣдная чернь, сиіѵге охусіе поіг; налетѣ¬ 
ла я, вкрапленная, сплошная; изл. землистый; весьма мяг¬ 
ка, даже разтираема; цв. смолисто-черный, синевато-чер¬ 
ный, черта немного блестящая; непрозрачна; предъ п. 
рт. переходить въ металлич. зерно; сост. изъ мѣдной оки¬ 
си съ марганцовой и желѣзной окисями. 

Нах, съ мѣднымъ колчеданомъ въ Силезіи, Тиролѣ, Венгріи, 
Польшѣ въ Мѣдьзлиагорѣ, въ Сибири въ Турышскихъ рудникахъ Бо- 
гословск. зав., и въ Нижне-Тагильск. рудн. 

Р. 142. Кобальтовая чернь, зсіитггег ЕгйкоЬейс , 
КоЪаІСтап§апёг 2 , соЪаІС охусіе поіг; сплошная, налетѣлая, 
почковидная, гроздовидная; изл. ровный, землистый, тверд, 
тальк, до гипс.; вязка; уд. в. 2,2; цв. синеватый, смоли- 
то-черный, тусклый, черта жирно-блестящая; непрозрач¬ 
на; предъ п. тр. неплавка; сост. изъ водиистой кобальто¬ 
вой и марганцовой окисей. 

Нах, въ Богеміи, Тиролѣ, Англіи, въ Россіи близъ Мехержіш- 
ца Волоскія въ Махновскомъ и близъ Васнловки въ Гацснискомъ 
уѣздѣ *) Кіевской Губерніи, гдѣ она составляетъ прожилки въ квар- 
цовомъ порфирѣ, прорывающемъ гранитъ. 

Р . 143. Марганцовая пѣнка, ВгашізСеітсЬаит , 
Вгаипеізепгаіпщ Мап§сиг§гарЬи , ТѴаЛ отъ, сост. изъ во¬ 
дянистой марганцовой окиси съ небольшимъ количествомъ 
желѣзной окиси. 

Нах, въ Германіи, Франціи, Норвегіи, Польшѣ въ Мѣдьзя- 
пагорѣ н въ Россіи, въ Турьинск. рудн. Богословск. зав. 


*) См. сочіін. мною изданное: ІЧаІигЬізІ. 8кігге топ ѴоІЬупіоп рад. 9. \ѴН- 
па-1830, гдѣ она опнсаиа подъ названіемъ Зсіпѵаггеізедоіеіп. 
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Семейство Іо. Сводообразные окислеиныс металлы. 

Они всегда окристаллизированы, изъ о-и 1-осной си¬ 
стемы, спаіін. совер. параллельна прямо-насажденной ко¬ 
нечной плоскости; тверд, отъ плав. шп. до гипс.; мало¬ 
хрупки; уд. в. о,5 — 5; цв. черные, немсталлнч., черта 
сѣрая, зеленая; блескъ сильный; сост. изъ желѣзной оки¬ 
си съ землями, отч. водянистые. — Семейство переходитъ 
къ слюдкаліЪ. 

Р. 144. Гиллингитъ, (собств. имя), Нтп§егіс (Вег- 
хеііиз) сост. изъ желѣзной окиси съ кремнеземомъ и гли¬ 
ноземомъ. 

Нах. въ Гиллипгенскомъ рудникѣ въ Швеціи. 

Р. 145. Кроиштедтитъ, (собств. имя), СЫоготсІаПу 
сост. изъ желѣзной окиси съ кремнеземомъ и водою, съ 
небольшимъ количествомъ горькозсма и марганцовой 
окиси. 

Нах. въ Богеміи. 

Р. 146. Сти льпн о меланъ (отъ д сХлѵос, блестящій, 
^бЛад черный), 5 ііірпотсіап. Крист, сист. 3-и 1 -ога.; но 
б. ч. сплошный, вкраплен., спайн. сов. параллельна пря¬ 
мо-насажденной конечной плоскости; изл. крунно-раков.; 
лучистый, жилковатый; тверд, отъ плав. шп. до изв. шп.; 
уд. в. 5; цв. вороно-черный, черта зелено-сѣрая; блескъ 
стеклянный; непрозраченъ; сост. изъ желѣзн. закиси съ 
кремнеземомъ и водою. 

Нах . въ Силезіи въ* глинист, сланцѣ вмѣстѣ съ известнякомъ и 
въ Турышск. руди. Богословек. зав. 

Р. 147. Бедантитъ, (собств. имя), ВеиУапСіСу сост. 
изъ желѣзной и свинцовой окисей. 

Нах . съ жилковатымъ бурымъ желѣзнякомъ въ Нассаускомъ 
герцогствѣ. 


Разрядъ іѵ.’ солевидные металлы. 

У всѣхъ родовъ этого разряда примѣчается неметалл, 
видъ и разныя кристаллам, системы; они различной 

1-2 
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твердости, отъ «апатит, до тальк.; уд. в. отъ 8 — 2; цв. 
всегда неметалл, и по б. ч. свѣтлые; блескъ алмазный, 
стеклянный, или жирный и перламутровый; иногда они 
прозрачны; сост. изъ водянистыхъ или безводныхъ оки¬ 
сленныхъ металловъ; нерастворимы въ водѣ и безъ запаха. 

а) Легкіе солевидные металлы . 

Тверд, отъ плавик, до тальк. ; блескъ стеклянный, 
перламутровый, жирный; уд. в. 4,4— 2,4; хим. сост. изъ 
водянистыхъ металлическихъ окисей, мышьяковой, Фос¬ 
форной, углекислой, хлористой, сѣрнокислой, также изъ 
кремнеземно-кислой мѣдной окиси; вообще въ нихъ зна¬ 
чительно содержаніе воды. 

Семейство 14. Листоватые легкіе солевидные металлы. 

Крист, сист. различная, 2-1 -осная, 5-1-осная, 1-1-ос¬ 
ная, кристаллы всегда таблицевидные, по сему преобла¬ 
даетъ спайность параллельно ирямонасажденной коне¬ 
чной плоскости; тверд: гипс.; уд. в. 5,6—5, иногда толь¬ 
ко 2,6; цв. зеленые; блескъ перламутр.; сост. изъ Фосфор¬ 
нокислой урановой окиси и мышьяковокислой мѣдной 
окиси съ водою. # 

Р. 148. Урановая слюд к а, Ѵгап§1іттег , ѴгапрТгуІ - 
Ш у ТоіЪегіСу Ѵгапе охусіё, ІІг. ріюзрігаіё. Крист . сист. 
2-и косная, основ, ф. квадратная призма, обыкн. пло¬ 
ская, таблицевидная; конечныя ребра иногда притуплены 
плоскостями квадратнаго октаэдра (фиг. 90); тверд. 5—3,2; 

цв. свѣтлые, желто-зеленый, сѣро-желтый; 
блескъ перламутровый; рѣдко-прозрачны, по 
б. ч. непрозрачны; предъ п. тр. сплавл. въ 
черное зерно; сост. иногда изъ водянистой 
ФосФорно-кислой урановой окиси, съ неболь¬ 
шимъ колнч. извести. Си 5 Р н- 2 © Р -*-24 Й 
или Са 3 Р -і- 2 Й Р -і- 24 Й. 

Нах. въ металлоносныхъ жилахъ гранита н 
глинист, сланца Саксоніи, Богеміи, Англіи; въ Рос- 


Фиг. 90. 
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сіи особенно известно вата я урановая слюдка пах. въ аметистъ, въ 
миндальномъ камнѣ на Волкъ-островѣ на Онежскомъ озерѣ Олонец¬ 
кой Губ., но кажется есть простая слюда, окрашенная зеленымъ 
цвѣтомъ. 

Р. 149. Мѣдная ііѣііа, ртізтаіізсігсг ЕисЫог§Ііттег, 
сост. изъ мышьяковой и мѣдной закиси съ углекислою из¬ 
вестью и водою (Си 5 Аз -*- 10 Н) -ь-Са С. 

Нах. въ жилахъ Венгріи, Тироля, Саксоніи, Бразиліи. 

Р. 150. Мѣдная слюдка, тТі от Ьоесігізсіг с г ЕисЫот - 
§ІіттпеГу сиіѵгс агзепіаіе Іатеііі/огте, сост. изъ мышья¬ 
ково-кислой мѣдной окиси и воды. Си 8 Аз н- 12 Н. 

Нах . въ Корнваллнсѣ. 

Семейство 15 Малахитовидные легкіе солевидные 

МЕТАЛЛЫ. 

Крист, сист. 1 -и 1 -оси. и 2-м 1 -глсннал, рѣдко Ъ-и 
1-осиалу по б. ч. призматическіе кристаллы; спайн. ли¬ 
стоватая, по б. ч. несов., часто лучистая, жилковатая; 
тверд, между изв. шп. и гипс, до апат. и плав, шп.; уд. 
в. о,2 — 4,4, иногда 2,6; цвѣты зеленый, рѣдко синій; 
блескъ стеклянный и жирный; сост. изъ мышьяково-ки¬ 
слой Мѣдной И желѣзной окисей, ИЗЪ хлористой, ФОСФОр- 
но-кнелой, сѣрно-кислой, углекислой и кремнекислой 
мѣдной окиси. 

Р . 151. Халькофацитъ (отъ хаХход, мѣдь, <рах од, 
чечевица), Ііпзспегг,, Ыпзепкир/ег, Рігікопіі, сиіѵге агзепіаіе 
еп осіаейгез оЫи$. Крист, сист. 1-и 1-осная, ромбическая 
призма въ 119° 45 съ конечнымъ пріостреніемъ въ 71° 59', 
насажденнымъ на тупыя боковыя ребра, но кристаллы 
мелки, въ группахъ; рѣдко сплошный; изл. неровный; 
тверд, между изв. шп. и гипс.; уд. в. 2, 9 — 5; цв. синій, 
и зеленый; полупрозраченъ; предъ п. тр. испускаетъ мышь¬ 
яковый запахъ; сост. изъ мышьяково-кислой мѣдной 
окиси съ водою. 

Нах. въ мѣденосиыхъ жилахъ въ Корнваллнсѣ и Венгріи. 

П* 
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Почти подобный родъ составляютъ Эйхроитъ, (отъ 
ей, прекрасный, ^ооа или краска) 

Р. 152. Эрипшпъ, Егіпіі. Крист. сист. правильная 
октаэдры; тверд, между плав. шп. и апат.; уд. в. 4,—4,1; 
изл. неровный, раков.; цв. оливково-зеленый, изумрудный 
и черновато-зеленый, черта яблочно-зеленая; блескъ 
сильный, стеклянный; прозраченъ на краяхъ; хим. сост. изъ 

мышьяковокнелой мѣдной окиси и воды. Си 5 Аз 2 Н. 

Нал въ Мѣдпорудлпскомъ рудникѣ Нижне-Тагильскаго завода 
и вмѣстѣ съ чернымъ землистымъ кобальтомъ при Эринѣ въ Ирландіи. 

Оливенитъ , Ркаѵтасосііаісіі (отъ уаорссхоѵ, ядъ и %ссЛход, мѣдь, 
отъ содержанія мышьяка и мѣди) также сюда относится. 

Р. 157). Лнбетіінитъ, (собств. имя), Оііѵепегг, сии 
ѵге рігозріьаіё отч. Крист . сист . 1 -и 1 -осиал, основная ф. 
ромбическая призма въ 95°2 / съ конечнымъ пріостреніемъ 
въ 111° 7)81 7 , насажденнымъ на острыя боковыя ребра и съ 
плоскостями ромбическаго октаэдра съ конечными ребра¬ 
ми въ122°58 / и 117° 8'и съ боковыми ребрами 89°59'; 
рѣдко сплошной, вкрапленный, почковидный; изл. неров¬ 
ный, носов, раковистый; тверд, между плав, и изв. шп.; 
уд. в. о,8—7),7; цв. оливково-зеленый, черновато-зеленый; 
блескъ жирный, на краяхъ просвѣчиваетъ; сост. изъ Фос¬ 
форнокислой мѣдной окиси съ водою. Си 4 Р 2 Н. 

Нах. на кварцѣ въ жилѣ слюд, сланца при Либетеиѣ въ Вен¬ 
гріи, въ Корнваллнсѣ, въ Россіи мѣлкнмн кристаллами на кочкова¬ 
томъ малахитѣ въ мѣдномъ рудникѣ въ Нпжиетагильск. зав. 

Р. 154. Фосфорохальцитъ, (отъ (ра)б(ро()од, ФосФоръ 
и ^аАиодмѣдь), Р1юзрІгогкир/'егегг,Рзсис1отаІас1гіІ, Ргазіпскаі - 
сіСу сиіѵге рігозрііаіё, отч. Крист . сист ,. 2-и 1 -ъленнал, 
основы, ф. 2-и 1-членная призма въ 141°4’, но кристаллы 
всегда мелкіе, неясные, въ группахъ; часто почковидный, 
по б. ч. пучковато-лучистый въ сплошномъ видѣ (въ Рос¬ 
сіи), и жилковатый; изломъ неровный, ие сов. раковистый; 
тверд, между апат. и плав, шп.; цв. 4,2—5,1; цв. изум¬ 
рудно-зелены и, чериовато-желтый; блескъ жирный; предъ 
и. тр. какъ либстенитъ, и сост. также изъ ФОСФорно-ки- 



181 


слой мѣдной окиси съ довольно значительнымъ количе¬ 
ствомъ воды. Си 5 Р -+- 5 Й. 

Нах. въ грубо-зерн истомъ песчаникѣ при Рейнѣ; также въ Ни- 
жне-Тагильск. зав. съ либетенитомъ, мелкими жилковатыми массами 
и въ видѣ налета. 

Р. 155. Фолбортитъ, ѴоІЬогШс , (собств. имя\ ва - 
надовокислая літъдъ. Крист, сист . мелкіе кристаллы нс 
ясные, скоплены въ шаровидныхъ группахъ, съ лучисто¬ 
жилковатымъ сложеніемъ, изъ центра расхода щнмся; 
тверд, немного болѣе изв. шп.; у. в. о,5; цв. оливково- 
зеленый, соломенно-желтый, черта желто-зеленая; блескъ 
стеклянный и перламутровый, онъ просвѣчиваетъ и не про¬ 
зраченъ; предъ іі. тр. на углѣ чернѣетъ и легко плавит¬ 
ся; сост. изъ ванадовокислой мѣдной окиси. 

Нах . въ песчаникѣ въ Воскресенскомъ н Троицкомъ рудникахъ 
въ Пермской Губерніи. 

Р. 156. Сидерохальцитъ, (отъ <7 ідцоос, ЖСЛѢЗО, и 
ХаХход, мѣдь) 5 ісіегосішісіі, ЗігаЫегх, ЛЬісЫі, сиіѵге аг&епіа - 
іе /егп/еге, сост. изъ мышьяково-кислой желѣзной и мѣд¬ 
ной окиси сь водою. 

Нах. въ Кориваллисѣ, но весьма рѣдко. 

Р. 157. ФаРМАКОСИ ДЕРПТЪ, (отъ ірСС()(ІСМОѴ, ядъ, 
мышьякъ и бгд?]оод, желѣзо}, кубическая руда, ТѴііг/еІегх, 
БісІегіС, /ег агзспіаіс. Крист, сист. правильная, по б. ч. 
въ видѣ мелкихъ кубическихъ кристалловъ; цв. оливко¬ 
возеленый, травяиозеленый; хрупокъ; изломъ раковис¬ 
тый или неровный; по б. ч. окристаллованъ, рѣдко въ 
сплошн. или зернист. видѣ; сост. изъ мышьяковокислой же- 

лѣзной окиси и закиси съ водою. Ге 3 Аз -н Гс Г) Аз 2 -і- 18 И. 

Нах . въ жилахъ Корнваллиса, во Франціи, Саксоніи. 

Р. 158. Скородитъ, (отъ схоцодоѵ, чеснокъ, лукъ,) 
ЗІюгосШ;. Крист, сист. 1 -и 1-осная, гласи, ф. ромбиче¬ 
скій октаэдръ съ конечными ребрами въ 115° 6' и 102° Г и 
съ боковыми ребрами въ 111° 55'; изломъ иесов. ракови¬ 
стый, не ровный; тверд, между плав, и изв. шп.; уд. в. 
5,э—5,1; цв. ссладоно-луково-черновато-зелсный, иечен- 
ково-бурый; блескъ стеклянный; прозраченъ; предъ п. 
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тр. легко плавится, издавая мышьяковый запахъ; сост. 
изъ мышьяково-кислой желѣзной окиси-закиси съ водою. 

Ре а Аз-»- 2 Рс Аз 12 Н. 

Нах. вт> кварцѣ, буромъ желѣзнякѣ, въ Саксоніи, Корнваллнсѣ 
н Бразиліи. 

Р. 159. Атакамитъ (собств. имя), ЗаШир/егегг и 
Зтага^сіосітісй , сиіѵге тиѵіаіе , сост. изъ хлорокислой 
мѣдной окиси съ водою. Си СІ-і-о Си-і-4 Н. 

Нах. въ жилахъ съ мѣдными и серебряными рудами г»ъ Чили 
и Перу, въ Саксоніи иногда въ лавахъ Везувія и Этны; песчаныіі 
атакамитъ приготовляется жителями Атакамской степи въ Чили ра¬ 
стираніемъ кристаллической руды и употребляется въ Перу и Чи¬ 
на, какъ нищій песокъ. 

Р. 160. Брошантитъ (собств. имя), зоиззиі/аіе Ле сиі- 
ге . Крист, сист. \-оснал , главная ф. ромб, призма 
въ 104° НУ съ конечнымъ пріостреніемъ въ 151° 52', наса¬ 
жденнымъ на острыя боковыя ребра, также съ приту¬ 
пленіемъ острыхъ боковыхъ ребръ призмы; вообще кри¬ 
сталлы мелки, боковыя плоскости призмы вдоль струй- 
чаты; тверд, немного болѣе изв. шп.; уд. в. 3,9 — э,8; 
цв. изумрудно-зеленый; блескъ стеклянный, перламутро¬ 
вый; прозраченъ; предъ п. тр. сплавляется въ мѣдное 
металл ич. зерно; сост. изъ сѣрнокислой мѣдной окиси 
съ водою, иногда съ примѣсью окиси, олова и свинца. 
Си 8 5 -і- 5 Н. 

Нах. съ свинц. блескомъ въ Венгріи и съ малахитомъ въ Гу- 
мешевскомъ рудникѣ Полевск. зав. вмѣстѣ съ крансою мѣд¬ 
ною рудою. 

Р. 161. Діоптазъ (отъ дюлгоцш, пересматриваю, 
прозрачный) Кир/егзта га^сі, Аширитъ, АзсЫгіІ (собств. 
имя), сиіѵге сІіорС азе. Крист . сист. ?>-и 1 -оспал, главная 
ф. тупой ромбоэдръ въ 126° 17', вторая ромбоэдрическая 
призма въ соединеніи съ плоскостями слѣдующаго болѣе 
остраго ромбоэдра въ 95° 48' (фиг. 91. Р. Р.); кристаллы 
мелки, просвѣчивающіе, но сему ^-дюймовые считаются 
рѣдкостью; они скоплсниы друзою, вросши; также силош- 
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ный, зернисто-отдѣленный; изломъ раков., 
неровн.; тверд, между апат. и плав, ши.; 
уд. в. 5,5—5,2; цвѣтъ изумрудно-зеленый, 
нѣсколько синеватый; блескъ стеклянный; 
прозраченъ; предъ и. тр. неплавкій; сост. 
изъ мѣдной окиси съ кремнеземомъ и во¬ 
дою. Си 5 8 2 5 Й. 



Пах. съ извести, ши. въ Киргизской степи, 
около 600 верстъ отъ Семипалатинска, въ горѣ Ал- 
тынъ-тубѣ, состоящей изъ мергеля. 


Р. 162. Малахитъ (отъ цаЫход, мягкій), кетіргіз- 
таіізсііег НаЪюпеттаІасІгіС, сіштс сшЪопаСс ѵегі. Крист . 
сист . 2-гг 1 -глеппал, основная ф. 2-и 1-члспная призма 
въ 105° 42' (фиг. 92 М. М.) съ притупленіемъ тупыхъ бо¬ 
ковыхъ рсбръ и съ косвенной конечной 
плоскостью, насажденной на тупыя боковыя 
ребра, и съ авгитовымъ конечнымъ заостре¬ 
ніемъ въ 159° 17'; кристаллы почти всегда не 
явственны, волосистые или игольчатые, нуч- 
ковато-соединены; иногда довольно крупны, 
(какъ н. пр. въ Турышск. рудн. Богословск. 
зав. и въ Клеопинск. рудн. въ Алтаѣ); так¬ 
же двойники не рѣдки; обыкн. сплошный, 
вкрапленный, налстѣлый, гроздевидный, поч¬ 
кообразный, въ ложныхъ кристаллахъ послѣ красной 
мѣдной руды и мѣдной лазури; спайность сов. параллель¬ 
на косвенно-насажденной плоскости; лучистый и жилко¬ 
ватый, немного хрупкій; изл. неровный, землистый; тверд, 
между плав, и известк шп.; уд. в. 4,0 —5,6; цв. изумруд¬ 
но-зеленый; луково-и черновато-зеленый; блескъ стеклян¬ 
ный и шелковый; прозраченъ до просвѣчивающаго; предъ 
п. тр. легко сплавл. въ металл, зерно; сост. изъ угле¬ 
кислой мѣдной окиси съ водою. Си^ С И. 



Нах. въ жилахъ н пластахъ съ мѣдными и желѣзными рудами 
въ древн. и новыхъ горахъ, въ Англіи въ Корнваллнеѣ, во Фран¬ 
ціи, Тиролѣ, Венгріи, Швеціи, Польшѣ, Финляндіи въ ІІльманцѣ, 
наилучшііі и въ самыхъ большихъ массахъ въ Гумешевск. рудн. 
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Полевел. зав/, въ Мѣдію-рудянск. рудн. въ Нижие-Тагильск. заводѣ 
найдена большая масса, которая еще пах. въ самомъ рудникѣ и 
нынѣ вѣсомъ кажется до 55,000 пудъ; большая глыба изъ Гуме- 
шевскаго рудника хранится въ Музеумѣ Гори. Инст.; она имѣла 
около 106 пудовъ вѣсу, а нынѣ только 90 пудъ. 

Рѣдко попадаются обломки почковатаго малахита въ россыилхъ 
около Сонмоповск. рудника и пт» Кыштымск. заводѣ, также въ Турь- 
ііпск. рудникахъ и въ Альтаѣ, н. и. въ Золоту шн искомъ, Лазарев¬ 
скомъ, Николаевскомъ, Рпддеровскомъ и Змѣипогорскомъ, въ авгііто- 
выхъ въ группы скопленныхъ призмахъ съ авгитов, заостреніемъ. 

Употр. на разныя издѣлія, на вазы, канделябры, табакерки, на 
столовыя доски, въ особенности въ этомъ, отношеніи отличается 
красотою и твердостью малахитъ Гумеіневскій и Ннжпе-Тапіль- 
скій; онъ принимаетъ высокую полировку; его разпилпвл ютѣ въ 
тонкія пластинки, употр. его па разныя издѣлія Фурніерами; 

употр. также па прнгот. живописи, краски, а рыхлый на выплавку 
мѣди. 


Р ЮГ). Аурихальцитъ, Аигісіюісіі . Крист . сист. 
но ясна, чешуйчатыми почкообразно скопленными или 
шестоватыми небольшими массами, или угловатыми зер¬ 
нами; тверд, почти тальк.; нѣженъ; цв. яремѣдянковозелс- 
ный, зеленоватобѣлый; блескъ перламутров., просвѣчив.; 
сост. изъ мѣдной и цинковой окиси съ углекислотою 
и водою; - пазмв. отъ аигит , золото и мѣдь. 


Си 

Іп 


•А - Си) 

С — Л • ( 

7 , п 


Н. 


Нах. въ Семеновен, и Локтевск. руди. въ Колыванн въ аеелѣ- 


знстон глинѣ съ стекловатою мѣдною рудою н съ мѣдною зеленью. 

Р . 164. Мѣдная зелень, кремнистая лмъдъ, крем - 
чистый малахитъ , горная зеленъ , Вег$$гйп, Кир/егяіісаі, 
Кир/сгзйгіег, сайте Ігусігозіііссих. Крист . сист. нсокрнстал- 
л изова н н а я, гроздо вид и а я , стал а ктп ч еска я , 11 о ч к ооб ра зна я, 
сплошная, вкрапленная, налетѣла»; изл. раков., землист.; 
тверд, изв. ш п., иногда (землистая) гипс., даже растираемая; 
уд. в. 2,2— 2,0; цв. зеленый, синій; черта зеленобѣлая; 
блескъ восковой; прозрачна, нс прилішающа къ языку, въ 
водѣ неразтворима, а въ кислотахъ разтворястся, оста¬ 
вляя кремнеземъ, но не образуетъ студсіш; предъ п. 
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тр. неплавка, сост. изъ водянисто-мѣднаго кремнезема. 
Си 5 8і э + 6 Н. 

Нах. въ пластахъ и жилахъ ст» мѣдными рудами въ Саксоніи 
кіа Гарцѣ, въ Богеміи, Беигріи, въ Англіи, въ Польшѣ въ Мѣдьзя- 
нагорѣ, въ Россіи въ силюрійскомъ известнякѣ, на Волховѣ близъ 
Ладожскаго озера въ жилахъ*, также въ Колывапн въ Семеновскомъ 
рудникѣ. 

• Р. 165. Мѣдная лазурь Кир/ег!атг, АзигіС, сиііге 
сагЬопаСе Ыеи. Крист, сист. 2-г/ 1 -глетшал, глав. ф. 2-и 1- 
п.іенная призма въ 99° 52' съ конечной плоскостью, подъ 
91° 47' косвенно насажденною на тупыя боковыя реб¬ 
ра и съ переднимъ авгитовымъ конечнымъ пріострепіемъ 
106° 14', которыя всѣ встрѣчаются въ разныхъ между 
собою соединеніяхъ; часто кристаллы скопленіи»! въ груп¬ 
пы или лучисты; также сплошная, вкрапленная, на- 
лстѣлая, почковидная, гроздовидиая; изл. раковист., не¬ 
ровный, также землистый; тверд, между плав, и известк. 
інп.; хрупка; уд. в. о,9 — 3,7; цв. лазурсво-шмальтово- 
берлино-н черноватосиній; блескъ стеклянный, склоня¬ 
ющійся къ алмазному; просвѣчивающа и непрозрач¬ 
на; предъ п. тр. какъ малахитъ; сост. изъ углеродно¬ 
кислой мѣдной окиси съ малымъ количествомъ воды. 
2 Си С ч- Си Н. 

В. 1. Листовата л , въ ясныхъ кристаллахъ, по также сплош¬ 
ная и вкрапленная, лазурсвосішяя, просвѣчивающая. 

В. 2. Лугистал въ небольшихъ кристалл., почковатал , сплош¬ 
ная, спайность пучковато-п звѣздообразно-лучистая, лазоревоенняя, 
по краямъ просвѣчивающая. 

В. 3. Зеаілаапая , Вег°-Ыаи Р Кир/сгЫаи, сплошная, вкраплен¬ 
ная, налегѣлая; нзі. землистый, иногда растираемая, шмальтовосн- 
ияя; тускла, непрозрачна. 

Нах . въ жилахъ и пластахъ гнейса, слюд, сланца рази, песча¬ 
никовъ и известняковъ Франціи, Испаніи, Англіи, Шотландіщ Ти¬ 
роля, Германіи, Венгріи, въ Иломанцѣ въ Финляндіи, Польшѣ въ 
Мѣдьзлнагорѣ н Мѣдьзяпкѣ, въ Россіи въ мѣдныхъ рудникахъ 
около Нижне-Тлгильска и Богословска мелкими кристаллическими 
группами, но отличающимися красотою кристалловъ^ также въ Алтай¬ 
скихъ рудникахъ, въ Золотушиискомъ, Николаевскомъ, Лазуревекомъ, 
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Ло кіевскомъ и Семеновскомъ, подобные тѣмъ, которые встрѣчают¬ 
ся въ Шессп при Ліонѣ во Франціи; также въ вершинахъ рѣки 
Заревшана въ Бѵхаріи въ горахъ тальковаго сланца, въ горахъ 
Нурата. 

Упо/пр . растертая въ мелкій порошокъ діа живописную краску 
подъ назв. горной сини (Вег^Ыаи или ШіпегаІЫаи) у также на вы¬ 
плавку мѣди. 

Семейство 16. Игольчатые солевидные металлы. 

Крист . сист. 1 и \-оснал или 2 и 1 членная, но 
всегда крист, мелкіе, игольчатые, волосистые, въ видѣ 
тонкаго налета; спайн. сов. листоватая; тверд, изв. шп. 
и тальк.; вязки; уд. в. 2,6 — 5; цв. синій, красный, 
бѣлый, желтозеленый; блескъ стеклянный; сост. изъ Фос¬ 
форнокислаго желѣза, мышьяково-кислой желѣзной, ко¬ 
бальтовой и никелевой окиси и мышьяковокислой извести. 

Р. 166. Ж Е л ѣ з н А я с и и ь, ЕізепЫаи, Віаиеізспегг,ргіз- 
тайзсігсг Еізеп§1іт?пег, (ег ріюзрішіе. Крист . сист. 1-и 1- 
ълепнал > главная ф. клипоромбич. призма въ 111° 6' съ 
притупленіемъ боков, ребрь, иногда съ переднимъ авгитов, 
конеч. пріостреніемъ 119° ио кристаллы всегда иголь¬ 
чатые, вертикально -струйчаты; также сплошная, вкрап¬ 
ленная, налетѣла я или землистая; тверд, гипс.; растирае¬ 
ма; вязка, въ тонкихъ листочкахъ немного гибка; уд. в. 
2,7 —2,6; цв. шмальтовосиній, индиговосиній, черновато¬ 
зеленый; сильноблестяща или тускла; блескъ стеклянный, 
перламутровый; непрозрачна или просвѣчивающа; предъ 
п. тр. сплавляется въ сталыюсѣроо металл ич. зерно.; сост. 
изъ Фосфорнокислой желѣзной закиси съ большимъ ко¬ 
личествомъ воды. Ре 5 Р 6 Н. 

В. 1. Листоватая а/с. сVіѵіаиіі ? ВіаислветраІІі, кгувіаііівіг- 
іе Віиисівепсгсіе^ въ кристаллахъ; также сплошная, вкрапленная; изл. 
листоватый; цв. ніідпговосініій, черіюватосипій; снлыюблестящая. Нах. 
въ металлоносныхъ жилахъ Баваріи, Англіи въ Корпваллисѣ, Поль¬ 
ши , Россіи въ тѵрФОвыхъ пластахъ близъ Чаркова, по берегамъ 
Чернаго моря, на полуостровѣ Тамаиѣ, въ окрестностяхъ г. Керчи, 
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внутри разныхъ раковинъ изъ семейства Сагсііасеа, въ которыхъ 
ж. с. еще нынѣ образуется. 

В. 2. Лутстожилковатал Э7с. с., сплошная, вкрапленная; спайн. 
пучковато и звѣздолучистая, жилковатая; мало блестящая. Нал. 
въ сіэнитѣ Норвегіи, съ аміантомъ въ Гренландіи. 

В. 5. Зелілистал ж . с., еѵйі^е$ ЕйспЫаи , Віаиеіьспсгйс, паіііг - 
Іісігез ВегІіпегЫап } сплошная, вкрапленная, на летѣла л; растираемая; 
цв. шмальтовосинін; тускла. Нал. въ турФѣ, гниломъ деревѣ и гли¬ 
нѣ, на болотной желѣзной рудѣ, вездѣ какъ нынѣ еще образуемая 
повал масса; весьма распространена въ Силезіи, Тюрпигнпѣ, Крап¬ 
пѣ, Франціи, Скандинавіи, особенно при Всндлленѣ въ Гергедаленѣ 
въ Швеціи, гдѣ въ болотѣ тотчасъ подъ поверхностію нашли весь¬ 
ма большой пластъ, такъ что крестьяне удобно употребляли се на 
окрашепіе комнатъ; въ Россіи турфъ нѣкоторыхъ мѣстъ около С. 
Петербурга, и. п. въ Рябовѣ, проникнутъ совершенно желѣзною; 
синью въ Рязанской губ. по рѣкѣ Мокшѣ близъ г. Сапожка, въ 
болотахъ разныхъ Уральскихъ странъ, при Ирбитѣ по рѣкѣ Юру- 
мѣ, впадающей въ Иссеть, при Ил пнѣ и въ Иркутской губ. близъ 
Баргузина. 

Симплезитъ, (отъ бѵ^яЦсса^о) вмѣстѣ приближа¬ 
юсь), подобное новое произведеніе желѣзныхъ рудниковъ 
въ Лобенштейнѣ. 

Р. 16Т. Л Авен дул апъ, (отъ лавандоваго цвѣта), сост. 
изъ мышьяковокислой кобальтовой окиси съ мышьяково- 
кислой никелевой и мѣдной окисями и водою. 

Нал. въ жилахъ съ шпейсовымъ кобальтомъ въ Саксоніи. 

Р ѣ 168. Кобальтовые цвѣты, КоЪаІіЫиіІге > гоіігег 
ЕгдкоЪаІІ у соЬаІСс агзепіаіё. Крист . сист. 2-м 1 •%леи., ко- 
соромбич. призма въ 130° ІО', съ притупленіемъ боков, 
ребръ и съ косвенно-насажденной на тупыя боков, реб¬ 
ра конечн. плоскостью въ 124° 51'; кристаллы игольча¬ 
тые, волосистые, пучковато или звѣздообразно-соединены, 
почковаты, налетѣлы, сплошны (кобальтовый обметъ), 
вкраплены, или лучисты, жилковаты; изл. землистый; 
тверд, между изв. шп. и гипс.; вязки; уд. в. 2,9 — 3,0; 
цв. карминнокрасный, красноватобѣлый; блестящи, туск¬ 
лы; блескъ стеклянный, на спайн. плоскостяхъ перла¬ 
мутровый; предъ п. тр. легко сплавляются, испуская 
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мышьяковый запахъ; сост. изъ мышьяковой кобальтовой 
окиси и довольно большаго количества воды. Со 5 Аз-і-6 Н. 

Нах, въ жилахъ во Франціи, Саксоніи, Богеміи, Скандинавіи, 
Англіи. 

Р, 169. Фармаколитъ (отъ сраіцісмоѵ, ядъ ліышъ - 
якъ)у ЛгвепікЫйіІіе , сііаих агзспіаіё, Крист, сист. 2 •и 
\-%лен„ главн. ф. косоромбич. призма въ 117° 24' съ 
сильнымъ притупленіемъ острыхъ боковыхъ ребръ и съ 
косвенионасажденными конечн. плоскостями; кристаллы 
плоскія призмы, или игольчатые, волосистые, рѣдко яс¬ 
ные, по б. ч. пучковато -звѣздчатоокругленно- соединен¬ 
ные; иалстѣлый; изл. землистый; тверд, гипс.; вязокъ; 
уд. в. 2,7 — 2,6; цв. водянисто-свѣтлый, желтокраснова- 
то-сѣроватобѣлый; блескъ шелковый, стеклянный; предъ 
п. тр. сплавляется въ бѣлую эмаль, испуская мышьяковый 
запахъ; сост. изъ мышьяковой кислоты съ известью и 

водою. Са а Аз + б Н. 

Нах, въ жилахъ гранита, гнейса, глин, сланца Германіи, Боге¬ 
міи, отч. новое произведеніе. 

Р, 470. II икЕЛЕвыв цвѣты, ШскеШиіНе , Nіскеіосііег, 
§гйпег ЕгсНюЬаи, Кіскеі агзепіаіё ’ Кристаллы неявствен¬ 
ны, волосисты; по б. ч. сплошны, налетѣлы, вкрапленны; 
изл. землистый; мягки или растираемы; цв. зеленый, 
тусклый; предъ п. тр. плавки, издавая мышьяковый за¬ 
пахъ; сост. изъ мышьяково-кислой никелевой окиси. 

Аз н- 18 Й. 

Нах, вмѣстѣ съ никелевымъ колчеданомъ въ Саксоніи, на Гар¬ 
цѣ, во Франціи, Шотландіи. 

Ь) Тяжелые солевидные ліеталлы или ліеталлигескіе 

шпаты. 

Тверд, отъ апатит, до тальков.; блескъ стеклянный, 
жирный, алмазный; уд. в. 8,1 — 4,0; сост. окисленныя 
металлическія окиси безъ воды или нѣкоторые съ весь¬ 
ма нсболып. количеств, воды, кромѣ того волчсцовокис- 
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лая известь, кремнеземнокислая, цинковая и сурьмяная 
окиси; рѣдко свинцовый алуминатъ. 

Семейство 17. Церіевые шпаты. 

Кристаллическіе или некристаллическіе; тверд, отъ 
апат. до плав, шп.; уд. в. 4,7 — 4,1; цв. бѣлый, бурый, 
желтый, красный; блескъ и прозрачность небольшія; сост. 
изъ плавиковокислой и углероднокислой окиси цсрія съ 
иттріемъ и кремнеземомъ; безводные, исключая углерод¬ 
нокислый церій; всѣ рѣдки и малоизвѣстны. 

Р. 171. Гидроцеритъ (отъ содержанія воды ѵды(> 
и церія, сегіит ) есть церистая закись съ нсболып. ко¬ 
личеств. угольной кислоты и воды. Се 2 С -і- 2 Й. 

Нах . съ цгритомъ и аллапнтомъ въ Риддаргиттанѣ Швеціи. 

Р. 172. Плавиково кислый церитъ состав, плави¬ 
ковокислый церій. €е 2 Р 3 . 

Нах. въ альбитѣ при Финбо близъ Фалуна вмѣстѣ съ плавико¬ 
вымъ иттроцеритомъ. 

Семейство 18. Цинковые шпаты. 

Кристаллическіе; кристаллы изъ 1-н 1-осн. или 5-и 1- 
осн. системы; спайн. совсрш. листоватая; тверд, отъ апат. 
до плавик ши.; хрупки; уд. в. 4,4 — о,4; блескъ стеклян¬ 
ный; сост. изъ углекислой и кремнеземнокислой окиси 
цинка. 

Р. 175. Кремнеземнокислый цинковый шпатъ 
или ГальмеЙ, СаЬпеі отч., 2іпк$1а$, Кіезеі^аітеі, 2іпс 
охуйё зііісі/ёге . Крист . сист. 1 -и 1-осн., основн. ф. ромбич. 
призма въ 105 55’ съ сильнымъ притупленіемъ тупыхъ 
боков, ребръ и съ коиечн. пріостреніемъ во 128° 26’, на¬ 
сажденнымъ на эти боков, ребра; иногда съ притупле¬ 
ніемъ острыхъ боков, ребръ; рѣдко плоскости ромбич. 
октаэдра и прямо-насажденная конечн. плоскость; кри¬ 
сталлы иногда различнымъ образомъ окристаллизованы 
на обоихъ концахъ, диморфііческіе; широкія плоскости 
вертикально струйчаты; конечныя пріоетряюіція плоско¬ 
сти часто выпуклы; по б. ч. неявственны, въ группхаъ 
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пучковато-или вейерообразно-соедииены; спайн. соверш. 
параллельна боков, плоскостямъ основной Формы; изл; 
неровный, землистый; тверд, между апатит, и плав, шп.; 
уд. в. о,о — 5,4; цв. безцвѣтный, желто-зелено-бѣлый, бу¬ 
рый; блескъ стеклянный, склоняющійся къ алмазно¬ 
му; отъ тренія ФОСФоризуетъ; предъ п. тр. неплавкій; 
сост. изъ цинковой окиси съ кремнеземомъ и водою. 
2 7лх ъ 5І 3 -і- о Й. 


В. 1. Листоватый у сильно-блестящій, прозрачный. 

В. 2. Лучистый ? сплошной, почкообразный, пучковатый, лучи¬ 
стый, жилковатый, прозрачный или мало-прозрачный. 

В. 3. Землистый, 2*ііікос1іег, Оаітеіегйе, сплошной, землистый, 
отчасти растираемый, непрозрачный. 

Нах . какъ сопутиикъ ципков. шп., въ древн. сланцеват. горн, 
породахъ, въ силюрійск. и раковист, известнякахъ Бельгіи, Герма¬ 
ніи, Англіи, Шотландіи, Венгріи, Польши (близъ Олкуша) и Рос¬ 
сіи *, кристаллическій въ видѣ тонкихъ призмъ скопленныхъ въ 
группы въ Аличкимскомъ рудникѣ, въ Чагирскомъ и Клеопинскомъ 
рудникахъ въ Алтаѣ, и въ Тайнинскомъ, Трехъ-святительскомъ и 
Кадаинскомъ рудникахъ въ Нерчинскѣ, также въ Донецкомъ гор¬ 
номъ кряжѣ. 


Р. 174. Углекислый цинковый шпатъ, 2іпк- 
зраііі, Саітеі отч., 2іпс сагЪопаІе . Крист . сист . Ъ-и 1- 
осн.у основ, ф. тупой ромбоэдръ въ 107 °4 (У (фиг. 95), съ при¬ 
тупленіемъ конечн. ребръ и съ плоскостями слѣдующаго 
болѣе тупаго ромбоэдра въ 126° 56’, также съ плоско- 


Фиг. 94. 



Фиг. 93. 



стями втораго болѣе остраго 
ромбоэдра въ 64° 2' (фиг. 94), 
иногда съ плоскостями второй 
ромбоэдрической призмы; пло¬ 
скости ромбоэдрическія часто 
выпуклы, но кристаллы во¬ 
обще малы, весьма малы; часто 


сплошной, вкрапленный, въ СФероидическихъ 


массахъ; спайн. довольно соверш. параллельна 


плоскостямъ этого ромооэдра; также лучистый 
и жилковатый; изл. неровный, землистый; тверд. 


между апатит, и плав.шп.; хрупокъ;уд.в.4,4—4,5; цв. бѣлый 
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или сѣрый, иногда зеленый; блестящъ или тусклъ; «блескъ 
стеклянный; прозраченъ или непрозраченъ; предъ п. тр. 
неплавкій; сост. изъ углероднокислой цинковой окиси, 
часто съ примѣсью желѣза, марганца и другихъ земли¬ 
стыхъ частей. Ъп С. 

В. 1. листоватый , кристаллическій, бѣлый, сѣрый, блестящій. 
В. 2. лугисто-жилповатый , почковатый, лучистый, жилковатый. 
В. 5. сплошной, ячеистый, трубчатый, разъѣденный, тусклый. 

В. 4 . зелілистый , палетѣлый, почковидный, землистый, тусклый, ча¬ 
сто жедѣзпстый. 

Нах. въ жилахъ и пластахъ разныхъ горныхъ породъ, въ гор¬ 
номъ известнякѣ довольно обыкновенно съ свинцовыми и желѣзны¬ 
ми рудами въ Бельгіи, Германіи, на Гарцѣ, въ Крайиѣ, въ Силе¬ 
зіи, въ Польшѣ (въ Медзяной горѣ, въ Домбровѣ, Ксльчѣ), во Фран¬ 
ціи, Англіи и Сибири въ Нерчинскѣ, въ Кличкннскомъ рудникѣ въ 
видѣ ромбоидальныхъ кристалловъ, скопленныхъ въ группы-, въ нео- 
кристалдованиомъ видѣ прежде въ Газамурскомъ рудникѣ въ Нер¬ 
чинскѣ и въ Чагырскомъ въ Колывапи. 

Употр. па приготовленіе цинка, для выдѣлки плитокъ на кры¬ 
ши домовъ, на обиваніе кораблей, на постройку Вольтова столба, 
на луженіе желѣза, на гравированіе рисунковъ, вообще на разныя 
вещи, для которыхъ прежде употребляли только свинецъ, олово и 
мѣдь; наиважігѣйшее употребленіе его состоитъ въ приготовленіи 
желтой мѣди, томбака и другихъ смѣсей съ мѣдью. 

Семейство 19. Марганцовые и желѣзные шпаты. 

Крист . сист . Ъ-и 1-осн. и 1-и 1 -ос«., спайн. соверш. 
листоватая, параллельна плоскостямъ основн. * ф.; тверд, 
плав, шп.; уд. в. 5,9—3,5; блескъ стеклянный и жирный; 
сост. изъ углеродно-кислой желѣзной и марганцовой за¬ 
кисей. 

Р. 175. Марганцовый шпатъ, тоіТгег Вгаипзіеіп, 
тапропізскег ипд, го5І§ег СагЪопзраік , т апрапезе охуйе 
сагЪопаІе. Крист, сист . Ъ-и 1 -ос«., въ 106° 51’., также 
слѣдующій болѣе тупой, плоскости второй ромбоэдрич. 
призмы и прямонасажденная конечная плоскость; плоско¬ 
сти ромбоэдрическія часто седловато-наклонены; кристал- 
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лы весьма мелки и рѣдки; по б. ч. сплошной, вкраплен¬ 
ный, въ шарообразныхъ Формахъ; изл. неровный; тверд, 
плав. шп. или немного болѣе; хрупокъ; уд. в. о,6 — 5,5; 
цв. свѣтло-розовый, красновато-бѣлый; блескъ стеклян¬ 
ный; непрозраченъ; предъ п. тр. неплавкій; сост. изъ 
углеродно-кислой марганцовой закиси съ неболып. колич. 
извести и желѣзной закиси. Мп С. 

В. 1. Листоватый, въ кристаллахъ. В. 2. Жилковатый , шаро¬ 
образный, почкообразный; мало-блестящій. В. 3 . Сплошной , ]\/ю- 
йос/ігоѣіЬ , также вкрапленный, тусклый. 

Нах. въ металлоносныхъ жилахъ Саксоніи; на Гарцѣ, въ Бо¬ 
геміи. 

Р. 176. Желѣзный шпатъ, Зраіііеізспзісіп, коМеп - 
заигез Еізеп, /ег сагЪопаІе, зЫегозе . Крист . сислъ . Ь-и 1- 
осн ., основн. ф. ромбоэдръ въ 107° съ шести-стороннею 
призмою чрезъ слабое притупленіе боков, ребръ, ино¬ 
гда съ прямопасаждеиной конечной плоскостью и съ 
разными болѣе острыми и болѣе тупыми ромбоэдрами; 
кристаллы по б. ч. чечевицеобразные, сферическіе, въ 
разныхъ группахъ; также сплошной, вкрапленный; спайн. 
соверш, параллельна плоскостямъ глав», ромбоэдра; по 
б. ч. округлоизогнутый, изогнуто-листоватый; изл. неров¬ 
ный, раковистый; тверд, плав, шп.; хрупокъ; уд. в. э,9— 
о,6; цв. разные оттѣнки бѣлыхъ, желтыхъ, красныхъ; 
въ воздухѣ чернѣющій; блескъ стеклянный, склоняющій¬ 
ся къ перламутровому; просвѣчивающъ; черта бѣлая; 
предъ п. тр. чернѣющій и дѣлающійся магнетическимъ; 
сост. изъ углероднокислой желѣзной закиси, по б. ч. съ 
неболып. количест. марганцевой окиси, извести и горь- 
козема. Ге С. 

В. 1. Листоватый , окрнсталлнзовапный, или сплошной, совер- 
шеииолпстоватый. В. 2. Лугистожилковатый , Зрііаегозійсгіі, шаро¬ 
образный, эксцентрнчески-лучистый и жилковатый. В. 3 . Сплошной , 
плотный, СФероидическій, неровный. — Глинистый сферосиЪеритъ > 
есть сплошной желѣзный шпатъ, смѣшанный съ болыы. количеств, 
глины. 

Нах. весьма распространенъ въ жилахъ и пластахъ г.ъ гнейсѣ, 
слюд, и глин, сланцахъ, въ сплошномъ известнякѣ, ііа Гарцѣ, въ 
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Саксоніи, Силезіи, Крайнѣ; во Франціи, Швейцаріи, Испаніи, въ 
Англіи, гдѣ онъ составляетъ самую обыкновенную п почти един¬ 
ственную желѣзную руду, и г>ъ Белгін, въ Польшѣ въ Домбров¬ 
скомъ желѣзномъ рудникѣ близъ Кельчн, также въ горномъ известнякѣ 
Донецкаго горнаго кряжа, въ Екатершюел. Губ., въ Сибири въ 
Турышскихъ рудникахъ. 

У Лотр . па выплавку желѣза. 

Въ одномъ рудникѣ въ Бретани во Франціи найденъ минералъ, 
по химическому сложенію совершенно подобный ромбоэдрическо¬ 
му желѣзному шпату, но въ мелкихъ октаэдрическихъ кристаллахъ 
изъ 1-и 1-осн. системы; Дюфрепоа назвалъ его ІОпперитоліг ;, Іип- 
Іісгіі (собств. имя); родъ этотъ доказываетъ, что углсродио-кнслая 
закись желѣза, какъ и углекислая известь, встрѣчается въ кристал¬ 
лахъ, принадлежащихъ къ двумъ различнымъ системамъ, какъ из¬ 
вестковый іііпатъ и арагонитъ. 

Семейство 20. Хлористые шпаты. 

Крист . сис7П. 2 -и 1-оспая; тверд, отъ тальк, до изв. 
шп.; вязки, даже ковки; весьма мало хрупки; уд. в. 6,5 
—5,5; блескъ алмазный, жирный; легкоплавки; сост. изъ 
хлорокислой, свинцовой, серебряной и ртутной окиси. 

Р. 177. Хлористый свинцовый шпатъ, НотЫеі, 
заЪзаигез ВЫ, рІотЪ тигіо-сагЪопаЬе, сост. изъ хлористой 
свинцовой окиси съ неболыи. количеств, углекислой оки¬ 
си. РЬСІ-і-РЬС. 

Нах . съ цинковой обманкою въ Англіи и въ Сѣв. Америкѣ. 

Р . 178. Хлористый ртутный шпатъ, ОиесЫІЬег - 
Ног пег і,, СЫогсриссІізіІЪег, паііиіісііез СаІотеІ, тегсиге тигіа - 
Іе. , сост. изъ ртути съ хлоромъ. 

Нах . съ киноварью въ ІІдрііі, Алмадеиѣ, Цвейбрюксиѣ и т. д., 
но вездѣ рѣдко. 

Р . 179. Хлористый серебряный шпатъ, Нот- 
СГ 2 , §ИЪегПогпег%, заЫзаигез БіІЬег, агррспЪ пѵигіаЬс ’ Крист . 
сист . 2 -и 4-ос//., глав. ф. эксаздръ съ плоскостями ок¬ 
таэдра и гранатоэдра; кристаллы весьма мелки; также 
сплошной, вкрапленный, иалстѣлый; изл. раковистый; 
тверд, тальк.; ковокъ, гибокъ; блескъ алмазный, жирный; 

13 
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просвѣчивающъ ; предъ п. тр. легко сплавляется въ ме¬ 
таллическое зерно и сост. изъ серебра съ хлоромъ. •€!. 

Нах. съ серебряными рудами въ Саксоніи, въ Богеміи, Нор¬ 
вегіи, Англіи, въ Колывапн въ Крюковскомъ и Змѣй и о горскомъ 
рудникѣ*, также въ Перу и Мексикѣ. 

Весьма подобное вещество Іодистое серебро , ЗойзіІЪег, въ видѣ 
тонкихъ листочковъ имѣющихъ бѣлый цвѣтъ*, металлическій или во¬ 
сковой блескъ*, предъ и. тр. плавится н получаетъ красноватый 
цвѣтъ, при чемъ пламя окрашивается Фіолетовымъ цвѣтомъ. Нах. 
въ Альбаррадонѣ въ Мексикѣ. 

Бролшстое серебро , другое вещество, образуетъ мелкія зерна 
или кубическіе н октаэдрическіе кристаллы оливково-зеленаго цвѣ¬ 
та, и нах. вмѣстѣ съ хлористымъ серебромъ въ пустотахъ кварца 
съ желѣзною окисью близъ Цакатекаса въ Мексикѣ, но также въ 
Гюельготѣ въ Бретаиьи. 


Семейство 21. Свинцовые шпаты. 

Крист, сист. разная; тверд, между плав. шп. и гипс., 
хрупки, рѣдко вязки; уд. в. 8,1 — 5,0; блескъ алмазный, 
жирный; сост. изъ окисленныхъ (только не хлористыхъ) 
свинцовыхъ окисей и волчсцовокислой извести. 

Р. 180. ПІЕЛІЕВОКИСЛЫЙ СВИНЦОВЫЙ ШПАТЪ, 
5 сІісеІЫеізраЬІі, Зскгсегзісіп^ Тип§зІеіп, ТѴоІГгатзаигег КаІІг, 
ЗскееНп саісаіге. Крист, сиспг. 2-гг 1-оси., главн. ф. острый 
квадратный октаэдръ съ конечными ребрами въ 99° 45’ 
и съ боковыми въ Іэі ‘50’; кристаллы всегда остроок¬ 
таэдрическіе, никогда таблицсвидные; изл. раковистый; 
тверд, изв. шп.; уд. в. 8,1 — 8,0; цв. желтый, бурый; 
блескъ жирный; предъ п. тр., легкоплавкій, сост. изъ 
волчецовокислой свинцовой окиси. РЪ \Ѵ. 

Нах. въ гранитѣ въ жилахъ съ волчецомъ въ Рудной горѣ при 
Циивальдѣ. 

Р. 181. Хромовый свинцовый шпатъ, СІггоіпЫсі - 
зраііг , ВоікЫсізраік, скготзаигез ВЫ , РІотЪ скготаіс, Сго- 
соізе. Крист, сист. 2 -и 1-глен.^ глав. ф. косоромбич. приз¬ 
ма въ 9э° 44' (фиг. 95 &.) съ конечною плоскостью въ 
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Фиг. 95. 


99°, косонасаждениой на болѣе тупыя (1. с. <1.) бо¬ 
ковыя ребра; кристаллы вообще призматическіе, 
основная призма преобладаетъ съ плоскостями пе¬ 
редняго авгитоваго конечнаго пріострепія подъ 
118° 58 ; , принадлежащими косоромбич. эмиок- 
таэдру (фиг. 95 о.), сверхъ того въ соединеніи 
съ весьма косо-насажденной заднею конечною 
плоскостію наклоненною подъ 15° 7 / къ главной 



оси, съ плоскостями задняго авгитоваго конечнаго пріо- 
стренія, насажденнаго на острыя боковыя ребра подъ 
129° 45'; кромѣ того острыя, равно какъ и тупыя бо¬ 
ковыя ребра пріострсны плоскостями второй призмы, 
иногда также притуплены; но во всякомъ случаѣ боко¬ 
выя плоскости вертнкально-струйчаты; спайность доволь¬ 
но параллельна боковымъ плоскостямъ основной приз¬ 
мы; изл. раковистый; тверд, между изв. шп. н гипс.; уд. 
в. 6,0; цв. багряный, черта оранжевая; блескъ алмазный; 
полупрозраченъ; предъ п. тр. легко сплавляется въ ме¬ 
таллическое зерно, также съ бурою; если съ малымъ ко¬ 
личествомъ, то стекло получаетъ изумрудно-зеленый цвѣтъ, 
а съ большимъ темно-зеленый, почти черный; сост. изъ 
хромовокислой свинцовой окиси. РЬ СЬ. 

Нах. въ жилахъ въ гранитѣ, въ гнейсѣ, тальковомъ сланцѣ 
Бразиліи, Баи пата, а особенно превосходными кристаллами въ Бе¬ 
резовскомъ рудникѣ вмѣстѣ съ ©кристаллизованнымъ кварцомъ въ 
кварцевыхъ жилахъ, также въ гранитѣ Точильной горы при Мур- 
зиііекѣ н въ маломъ количествѣ въ Бортевой горѣ при Нпжне-Та- 
гильскѣ и близъ дер. Мостовой въ Екатерииб) ргск. округѣ. 

У по тр. Хромовая окись, полученная изъ красной свинцовой 
руды, составляетъ превосходную зеленую краску, употребляемую 
на Фарфоровыхъ заводахъ; -окись служитъ также для окрашиванія 
стекла и финифти въ изумрудный цвѣтъ. 


Фиг. 96. 



Р. 182. Молибденовый свинцовый 
шпатъ, МоІуЪсІапЫеізраІІі , ОеІЪЫсіегх , ВІеі^еІЪ, 
ругапіісіаісг ВІеіЪспуI, рІотЪ тоІуЪсІаЬс. Крист . 
сист. 2-г* 1 •осп. , основн. ф. острый ква¬ 
дратный октаэдръ (фиг. 96. о. о) съ коне¬ 
чными ребрами въ 99° 40' и съ боковыми въ 

15 * 
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151° '55 / , также съ плоскостями втораго октаэдра, съ бо¬ 
ковыми ребрами въ 92° 4о'; подчинены ;кс плоскости слѣ¬ 
дующаго болѣе туиаго октаэдра съ боковыми рсбразіи въ 
76° 22'; не рѣдко основный октаэдръ въ соединеніи съ 
первою квадратною призмою, (фиг. 96. $. $.) и съ гог 
ризонталыюю конечною плоскостью (фиг. 96. с.) или 
квадратной призмы съ болѣе тупымъ октаэдромъ и 
горизонтальною конечною плоскостью; крнстааллы во¬ 
обще коротко призматически или та бл и цевндны, так¬ 
же пирамидальны; поверхность октаэдрическихъ и го¬ 
ризонтальной конечной плоскостей гладка, а призмати¬ 
ческихъ плоскостей часто вогнута и иногда горизон¬ 
тально струй чаты; изл. раковистый, неровный; тверд, 
изв. нпт.; малохрупокъ; уд. в. 6,8—6,6; цв. разные от¬ 
тѣнки желтаго, восково-желтый, также медово-оранже¬ 
во-лимоно-желтый, иногда сѣровато-бѣлый, блескъ жир- 
пый, склоняющійся къ алмазному; проевѣчивающъ; предъ 
п. тр. легко-плавкій; сост. изъ молибденово-кислой свин¬ 
цовой окиси. РЪ Мо. 

Пах. въ металлоносныхъ ;кплахъ близъ Блейберга н Віінднш- 
ѵаппеля въ Каріштін и при Сеннабергіі въ Австріи, также въ Вен¬ 
гріи и Сѣв. Америкѣ. 

Р. 18 о. Феіінкохроитъ (отъ сроіѵѵ/Лд, те*чно-крас- 
пый и цвѣтъ), названіе по Рлокеру вѣрнѣе, озна¬ 

чающее свойства минерала, чѣмъ Мсланохроить (реЫд, 
черное, %ооа, цвѣтъ,) дающее невѣрное объ немъ поня¬ 
тіе), МеІапос/ггоіС . Крист, сист. 1 -и 1-ос//., ромбпч. приз¬ 
мы мелкія, таблицевидиыя, иногда сѣтчато-сросшіяся; рѣ¬ 
же сплошной; весьма мягкій; уд. в. 5,7; цв. кошенильно- 
красный, черта кирпично-красная; блескъ жирный; на 
краяхъ просвѣчивающъ; предъ и. тр. легко плавится въ 
металлическое зерно; сост. изъ хромово-кислой свинцовой 
окиси. РЬ* Сіі*. 

Нах. съ свинцовымъ блескомъ и хромовымъ свинцовымъ шпа¬ 
томъ въ Березовскомъ рудникѣ. 

Р. 184. Вокелеіінтъ (собств. имя), Ѵашриеііпіі , ВЫ - 
сЫоѵіі, Кир/егс7гготЫсі Крист, сист. 2-и 1 -глен., весьма 
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мелкія, игольчатыя призмы съ притупленіемъ острыхъ 
боковыхъ ребръ; также двойники; по б, ч. сплошной, 
мелко-почковидный, гроздообразный; изл. неровный; тверд,, 
изв. ши; уд. в. 5,8; цв. черновато-оливково-зеленый, скло¬ 
няющійся къ черному, въ чертѣ чижово-зеленый; блескъ 
аЛхМазный; прозраченъ; предъ п. тр. плавкій въмсттали- 
ческос зерно; сост. изъ хромово-кислой свинцовой окиси 
съ хромово-кислой мѣдной окисью. 2 РЬ 5 Сіі 2 -ь-Си 3 СЬ 7 . 

Пах . съ хромовокислымъ свинцовымъ шпатомъ въ Березовок, 
рудникъ мелкими, зелеными, пучковато-скопленными крист. 

Р. 185. Влил діевокислый свинцовый шпатъ, 
ѴапаЛіпзраіЪ, Ѵапасітзсшгсз Віеі. Крист, сист . Ъ-и \-осн. 
мелкія діэксаэдричсскія призмы шарообразно скоплены; 
изл. раковистый; тверд, изв. ши.; уд. в. 7,0— 0,8; цв. ео- 
ломеішо-восковожелтый, желтовато-бурый, красновато-бу¬ 
рый;' блескъ жирный; непрозраченъ; предъ и. тр. легко 
сплавляется въ .металлическое зерно; сост. изъ вопадіесо- 
кислой свинцовой окиси съ небольшимъ количествомъ 
хромово-кислаго свинца. РЬ* V съ РЬ С1. 

Пах. въ жилахъ съ галмеемъ въ Англіи и Ирландіи п въ гра¬ 
нитныхъ золотоносныхъ трещинахъ въ Березовскихъ рудникахъ 
мелкими 6-сторошшміі призмами, также въ Мексикѣ. 


Р. 186. Фосфорнокислый свинцовый шпатъ, 
РІгоѵрІгогЫеізраІІі , Сгйп ипсі ІігаипЫеіеі'%, Руготогрійі, Ро - 
Іусіігот отч., РіотЪ рІю.р/ісіСс. Крист, сист. Ъ-и 1-ос«., 
основн. ф. тупой діэксаэдръ (фиг. 97) съ конечными ре- 
Фнг. 97. брами въ 142° 15 х и съ боков, ребрами въ 



80° о7 / ; преобладаютъ призмы, но также 
таблицы и плоскости діэксаэдра подчинены, 
иногда 12-сторонияя призма въ соединеніи 
съ другими Формами, иногда плоскости бо¬ 
лѣе остраго діэксаэдра, боковыя плоскости 
призмы горизонтально струйчаты; кристал¬ 
лы по б. ч. мелки, въ группахъ; иногда 
также сплошной, мочковатый, гроздовидный, 
рѣдко лучистый или жилковатый; изл. не¬ 


ровный; тверд, отъ изв. шп. до илав. ши.; немного хру- 
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покъ; уд. в. 7,0—5,8; цв. зеленый, желтый, бурый; блескъ 
жирный; полупрозраченъ; предъ п. тр. плавкій; сост. шъ 
Фосфорнокислой свинцовой окиси съ хромовокислой свин¬ 
цовой окисью п съ примѣсью извести и Флюора. РЬ €1 

-+- Ъ РЬ 5 Р (зеленый). 

В. 1. Зеленый ф. ев. шп ., СгйпЫеіегь отч., съ различными от¬ 
тѣнками зеленаго н желтаго цвѣтовъ. 

Нах. съ силахъ древнихъ и новыхъ породъ па Гарцѣ, въ Сак¬ 
соніи, Богеміи, Англіи, Сибири въ Березовскихъ рудникахъ. 

В. 2. Желтый ф. св. шп. у СсІЬЫсісг: } неясными кристаллами 
въ группахъ, сплошной, вкрапленный. 

Них. іѵъ Англіи. 

В. 5. Бурый ф. шп. у ВгаипЫеіе рѣдко окристаллнзоваи- 
иый, по б. ч. сплошной, почковатып. 

Нах. въ жилахъ древнихъ горъ во Франціи, Венгріи, Каршггіи. 

Р . 187. Мышьяковокислый свинцовый ШПАТЪ, 
АгвепіШеівраІІі > СгйпЫс.іегг> ВипіЫсіеу'х , рІотЬ агвепіаіе 
Крист, сист. Ъ-и 1 -ос//., осиовн. ф. тупой діэксаэдръ съ 
конечн. ребрами въ 141° Ъ' и съ боков, ребрами въ 81 6 47' 
и въ подобныхъ соединеніяхъ, какъ въ Фосфорнокисломъ 
свинцовомъ шпатѣ; преобладаютъ короткія призмы; так¬ 
же сплошной, почковидный; тверд, изв. ши.; изл. неров¬ 
ный; уд. в. 7,2 — 5,4; цв. сѣроватобѣлый, желтоватобѣ¬ 
лый, соломенно-восково-сѣрожелтый; блескъ алмазный, 
жирный; прозраченъ; предъ н. тр. на углѣ сплавляется 
въ металлическое зерно; сост. изъ мьшіьяковокнслой 
свинцовой окиси съ хромовокислой свинцовой окисью, 
отчасти съ Фосфорною кислотою и известью. РЬ Се -ь- 5 

РЬ 3 Аз. 

Обыкновенный лились лк, св. ш/і., окристаллизованный или сплош¬ 
ной, почкообразнын; уд. 1 у 2; желтый, въ зеленый переходящій; 
блескъ жирный: а) кристалл тсскій, Ріоскепегъ , ТгаиЬепсгъ, Віеі- 
Ыйь/іе у н Ь) сплошной , Вісіпісгс , почковидный, изогнуто скорлуиова- 
то-отдѣленный, съ многими землистыми составными частями 

Них. въ Нерчинскѣ, гроздовидиый померанцеваго цвѣта. 

Р . 188. Свинцовая камедь или гуммовый свнн- 
ц о в ы й ш и а тъ, СиіппііЫсівраіІі, Віеіціиппщ рІотЪ Ііусіго - 
аіитіпс\ сост. изъ свинцовой окиси съ глиноземомъ и 
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ВОДОЮ, ОТЧ. СЪ ФОСФОРНОКИСЛОЙ СВИНЦОВОЙ ОКИСЬЮ РЬ 

А1 2 + 6І 

Нах . во Франціи съ свинцовымъ блескомь. 

Р. Мѣдный свинцовый шпатъ, Віеііеазиг, сост. изъ 
сѣрнокислой свинцовой окиси съ мѣдною окисью и во¬ 
дою. РЬ 5 Си Й. 

Нах . въ Шотландіи при Лидгиллсѣ съ углекислою свинцовою 
окисью. 

Р. 190. Свинцовый купоросъ, ѴіігіоІЫеізрсйІі, Біеі- 
ѵіігіоі , ѴіІгіоІЫеіегг, рІотЪ зиі/аіе. Крист . сист. 1-и І-оо 
налу ромбическая призма во 101 15' и 78° До' съ коиечн. 
пріострсніемъвъ 76°22/, наса;кдсинымъ на острыя боковыя 
ребра; плоскости вертикальной ромбич. призмы преобла- 
ютъ, часто въ соединеніи съ первой горизонтальной 
призмою и со второю боковою плоскостью; другое соедине¬ 
ніе происходитъ, если плоскости вертикальной призмы 
показываютъ еще плоскости основнаго октаэдра и пло¬ 
скости болѣе остраго октаэдра; не рѣдко соединеніе 
плоскостей вертикальной призмы съ первыми и вторы¬ 
ми боков, плоскостями, съ октаэдрическими, съ первой 
и второй горизонтальной призмою и съ прамонасаждеи- 
ною конечн. плоек.; кристаллѣ почти всегда весьма яв¬ 
ственны; рѣдко сплошной; изл. раковистый, неровный; 
тверд, изв. шгі.; уд. в. 6, о— 6,2; цв. бѣлый, сѣровато¬ 
зеленовато-желтоватобѣлый, пепельносѣрый; блескъ алмаз¬ 
ный; прозраченъ; предъ и. тр. легко плавкій; сост. изъ 
сѣрнокислой свинцовой окиси. РЬ 5. 

Нах . въ жилахъ гнейса, глинистаго сланца Англіи, Шотландіи, 
Германіи, Испаніи, мелкими сплошными массами, рѣдко съ свинцо¬ 
вымъ блескомъ въ Березовск. рудникахъ. 

Р. 191. Углероднокислый свинцовый шпагъ. 
КоЫспЫсізрсіІІі , ТѴсіззЫеіегх , 5 сЫѵаггЫеісгг, рІотЬ сагЪопаІс 
Крист, сист. 1-и 1-осп.; преобладающія Формы суть: 
основная вертикальная ромбическая призма (фиг. 98 М\ 
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Фиг. 98. 



двѣ горизонтальныя призмы н ромоичсскій 
октаэдръ; но но б. ч. кристаллы въ разныхъ 
соединеніяхъ между собою; и. п. плоскости 
вертикальной призмы (фиг. 98. М.) и второй 
боковой плоскости (1. с. I.) съ Плоскостями 
основнаго октаэдра (фиг. 98. I.) и второй 
горизонтаыюй призмы (фиг. 98. и), отчего 
происходитъ Форма, похожая на экса тональ¬ 
ный додекаэдръ, или соединеніе октаэдрическихъ плос¬ 
костей, плоскостей вертикальной призмы, второй боко¬ 
вой плоскости и плоскости горизонтальной призмы; ино¬ 
гда преобладаютъ вторыя бок. плоскости и тогда онѣ 
вертикалыюстр) йчаты; иногда преобладаютъ плоскости 
Фиг. 99. первой вертикальной призмы (фиг. 98 $ 

второй вертикальной призмы (1. с. &), 


е/ 




/ У7 \р у' плоскости октаэдрическія (1. е. о), плос¬ 
кости трехъ разныхъ горизонтальныхъ 
призмъ (1. с. /. /) и конечная горизон¬ 
тальная плоскость (1. с. с.); по б. ч. кри¬ 
сталлы образуютъ двойники н . тройники, 
такъ что они срослись параллельно плос¬ 
костямъ вертикальной призмы; вообще 
соединенія весьма многочисленны, и кристаллы по б. ч. 
призматическіе или табліщеобразные; изл. раковистый; 
тверд, изв. ши.; уд. в. 0,5—6,4; цв. бѣлый, сѣрый, бу¬ 
рый; блескъ сильный, алмазный; прозраченъ; предъ п. тр. 
легко плавкій; сост. изъ углсроднокислой свинцовой оки¬ 
си. РЬ С. 




В. 1. О/;ристаллиз 0 б<тиъш,л истоватьін, зерііпсто плн іисстовато- 
отдѣлепиыіі, шііѣсг, дгаисг у $с1иѵаѵ:сг І\оЫспЫеі$раі1і > §с1і\ѵагт1)1сіеѵъу 
пах. въ жилахъ гиенса, слюд, сланца, въ разныхъ известнякахъ 
Саксоніи, Богеміи, Тироля, Франціи, Испаніи у Полыни, бліш> 
Келчи, Сибири въ Нерчинскѣ, въ золотоносныхъ жилахъ Березов¬ 
скихъ рудниковъ съ свинцовымъ блескомъ п кварцемъ въ видѣ мел¬ 
кихъ и снлыюблсстящнхъ кристалловъ, ;жс въ маломъ количе¬ 
ствѣ въ кварцовыхъ жилахъ Бсртсвон горы въ Ппжнс-Тагнльскпхъ 
рудникахъ. 

Б. 2. Сплошной а землистый у г. со. шп. ? Шсісгйс 7 желтовато- 
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сѣрый, желтоватобурый, непрозрачный; пах. въ сопровожденіи 
нредъидущаго въ Саксоніи, Богеміи , Польшѣ, въ Яворцновскомъ 
рудникѣ близъ Келчи и въ Корчовкѣ, также въ Нерчинскѣ. 

Семейство 22. Сурьмянистые шпаты. 

Крист . сист. 1-и 1-осная; тверд. между изв. шп. и 
гипс., нехрупки; уд. в. 5,5— 5,С; блескъ алмазный, пер¬ 
ламутровый; сост. изъ сурьмянистой окиси. 

Р. 192. Сурьмянистый шпатъ, ТѴеізззріезз^Іапгегг, 
ріізтаіізсігсг АпІітопЪагуІ , АпІітопЫиІІщ Апіітоте охусіс. 
Крист . сист. 1-и 1-оснал у основ, ф. ромбич. призма во 1эб° 
58' съ конечнымъ гіріострснісмъ 70° 32', насажденнымъ 
на острыя боков, ребра съ подчиненными плоскостями 
ромбич. октаэдра; по б. ч. таблицсвидиыс кристаллы мел¬ 
ки, пучковатоскоилснны, также игольчаты; иногда сплош¬ 
ной, вкрапленный; часто лучистый; изл. неровный; тверд, 
выше означенная; легкоплавкій; сост. изъ сурьмянистой 
окиси, по б. ч. съ кремнеземомъ и желѣзной окисью. 8-Ь. 

Нах. въ жилахъ гнейса, слюд, сланца, гранита Венгріи, Саксо¬ 
ніи, на Гарцѣ. 

Не давно открытъ Роліеииъ (такъ назв. въ честь Ромс-дс-Ли- 
лл) въ рудникѣ Сентъ - Марселѣ въ Ніэмонтѣ, сь марганцовыми 
рудами п съ Ірсповитоліъ, другимъ новымъ минераломъ. Кристал¬ 
лы Ром. весьма мелкіе октаэдры; цв. гіациитовожелтын или медово¬ 
желтый, и сост. изъ сурьмянистой кислоты, закиси желѣза н мар- 
ганца, извести и кремнезема. (Са, М, Ге) 4 &Ь 5 . 



КЛАССЪ II. КАМНИ. 

Калит не илиъютъ твердости лісталловъ, не ковки, 
тугоплавки и несгараеліы въ обыкновснноліъ огнтъ; нтъко- 
торые только растворяются въ водть, какъ настоящія 
соли, льсжду ттьльъ другіе совершенно нераствориліы, боль¬ 
шая часть находится въ кристаллигесколіъ видгь, изртьд- 
ка въ алюрфигескихъ ліассахъ, нс составляющихъ ника¬ 
кихъ лшнеральныхъ недтьлиліыхъ, но уже переходъ къ 
горныліъ породили,, какъ есть земли} кал ши вообще по 
составныліъ гастяліъ весъліа отличаются лгежду собою 
содержат елгъ крелінезеліа, глинозеліа, горкозеліа, извести 
и другихъ зеліель и такиліъ образоліъ твердость и про- 
зрачность ихъ излітьняются; некоторые содержатъ так¬ 
же окисленные ліеталлы, хотя всегда въ ліалолгъ коли¬ 
чества,, и тть составляютъ переходъ къ ліеталлаліъ; 
есть калиги раздтъллютсл на 9 разныхъ разрядовъ, не 
только по содержанію главныхъ составныхъ частей , но 
и по сходству съ нтькоторылш лшнералальи , дающилш 
иліъ главные наружные признаки , какъ н. п . роговая об¬ 
манка, драгоцѣнные камин, нолевой шпатъ, слюда, цео¬ 
литъ, глина, известковый и плавиковый шматъ и соли. 

РАЗРЯДЪ I. РОГОВООБМАНКОВЫЕ КАЙШИ. 

Они всѣ кристаллическаго вида, по б. ч. изъ 1-н 1- 
осной, 2-и 1-осн. н 1-и 1-член, сист.} тверд, отъ пол. 
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шп. до плавик., также кварц, и изв. шп.; они почти всѣ 
хрупки, рѣдко немного-хрупки; уд. в. отъ 4 — 2,5, хотя 
даже 4,2., а именно *тѣ, которые составляютъ переходъ 
къ окисленнымъ металламъ; цвѣтъ и блескъ различнымъ 
образомъ измѣняется, но блескъ по б. ч. стеклянный и жир¬ 
ный; степень прозрачности весьма различная въ разныхъ 
семействахъ; химическій составъ ихъ отличается въ осо¬ 
бенности содержаніемъ кремнезема съ глиноземомъ, горь- 
козсмомъ, известью и желѣзною окисью; изрѣдка они 
содержатъ еще иттровую, церіевую и титанистую окиси, 
но почти никакой кристаллизаціонной воды. 

Семейство 1. Металловидные камни. 

Отличаются при кремнеземистомъ составѣ содержа¬ 
ніемъ металловъ, въ особенности окиси желѣза, церія п 
титана и большею тверд.; уд. в. 2,9 — 4,2; цвѣта ихъ но 
б. ч. черные, рѣдко пестрые, какъ въ титанитѣ. 

Родъ ]. Ортитъ, ОгікіС (о’рФод, прямой). Крист, сист. 
неявствсима, ромбическія призмы прямыя длинно или 
узко-лучистыя массы; также вкрапленный; уд. в. 3,2; 
тверд, до кварц., блескъ стеклянный; непрозраченъ; пзл. 
раковистый; цв. изъ чернаго переходящіе въ пепельно- 
сѣрый или бурый при вывѣтриваніи; предъ п. тр. пла¬ 
вится въ черное стекло; хим. составъ кремнеземъ, съ за¬ 
кисями церія, желѣза, глинозема, малаго количества из¬ 
вести, иттровой земли и воды. 

Них. въ гранитѣ и гнейсѣ при Фппбо въ окрестностяхъ Фалу¬ 
на, па шерахъ возлѣ Стокгольма, так; се въ Норвегіи, въ Гельзингѣ, 
въ Финляндіи, въ гранитныхъ валунахъ Маркбраіідснбургскнхъ. 

По наружнымъ признакамъ приближается къ нему Пирортитъ, 
(отъ яі)(), огонь и одг^од, прямой), показывающій другіе признаки въ 
огнѣ; но и гипсовой тверд, н хнм. составомъ совершенно отличенъ; 
пах . въ Швеціи, близъ Стокгольма въ гранитѣ. 

Р . 2. Уралъ-ортитъ, *) оплошный и почкообразный, 
изл. мелкораковистый; цв. чернобурый; непрозраченъ; 
блескъ жирный; твер. пол. ши.; уд. в. 3/1; предъ п. тр. 

*) Виіісі. сЗс Іа Зое. сіез ІЧаІигаІізІез сіе Мозсои 1841. НсГь Ъ. 
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въ сильномъ огнѣ плавится въ черное стекло; хшь сост. 
изъ кремнезема, глинозема, закиси церія, лантана, желѣ¬ 
за, марганца и немного воды. • 

Нах. въ Ильменскихъ горахъ Златоустовск. завода. 

Р. о. Ліэврнтъ, Ильвлитъ, (еобств. им.) Кіс&еІкаИк- 
сі$еп>/ег ссйсагео-зіііссих. Крист . сист. 1-и 1-оси., Главіі. <і>. 
ромбич. призма въ 111° 12' съ конечнымъ пріострсиісмъ въ 
видѣ ромбич. октаэдра, иногда съ коисчи. пріострсиісмъ, 
насажденнымъ на тупыя боковыя ребра, также съ пріо- 
стрсннмми острыми боков, ребрами или съ притуплен¬ 
ными боков, ребрами; спайность довольно явственно па- 
ралл сильна этому притупленію боков, острыхъ и тупыхъ 
ребръ; так л; с оплошный, вкрапленный; изл. песов. ра¬ 
ковистый, неровный; тверд, пол. ши.; уд. в. о,9 — 5,1; 
цв. сшіечсрііын; черта черная; блескъ между жирнымъ и 
полуметалличсскимъ; предъ п. тр. легко сплавляется въ 
черное магиетич. зерно; сост. кремнеземистое желѣзо н 
известь. 

Нах . въ пластахъ тальковаго и роговообмаиковаго сланцевъ на 
остр. Эльбѣ, въ Силезіи, Норвегіи, Гренландіи. 

Сюда приближается %ЛспиЪоліелаііо , (отъ чешуя кетгід, н реХад , 
черный), зерішетолнетоватаго сложенія, черновато-сѣраго цвѣта; 
просвѣчивающій красно-зеленоватымъ цвѣтомъ; порошокъ зеленаго 
цвѣта; блескъ алмазный; у,,, в. 5.; тверд, болѣе слюды; сост. изъ 
кремнезем иста го желѣза, глинозема, кали и воды. 

Нах . въ Ппрсбергѣ въ Всрмлапдін въ Швеціи. 

Р ѣ 4. Гл доли питъ, УнсгЪи , Уиегіс , (еобств. нм.). 
Крист, сист. 2-и 1-члснпая, косвенныя ромбическія приз¬ 
мы; по б. ч. вкрапленный и сплошным; тверд, между 
кварц, и иол. ши.; уд. в. 4,3; блескъ стеклянный, часто 
лшриый; почти нс прозраченъ; цв. черный, бурый, даже 
желтый; предъ п. тр. неплавкій; хнм. составъ иттрій съ 
кремнеземомъ, съ закисями церія н желѣза, отч. также 
съ берилліемъ. 

Нах. рѣдко въ Броддбо, Фшібо, ІІттербіі вь Швеціи, так; 
въ Финляндіи. 

Къ сему приближается по наружнымъ признакамъ Торитъ , 
(огь Тіюг, богъ древп. Скандинавовъ), но отличается высокимъ уд. 
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в. 4,6, содержаніемъ водянистаго кремнекислаго тори и пах. въ 
гранитѣ Норвегіи. 

Р. 5. Титанитъ, (отъ содержанія титана), ЪрКсп, 
(отъ сщѵ, клинъ) Вгаип-гтсІ СсІЬтепаксгх , ТіСапе яіісо - 
саісаіге. Крист, сист. 2-и 1 -ѵленная, кристаллы призма¬ 
тическіе или таблицеобразные, основная вертикальная 
призма (фиг. 100. д) съ конечною плоскостью (I. с. сі), 
Фиг юо косвенно насажденной подъ 129° Ь9' на 
тупое боковое ребро, съ другой конеч¬ 
ною плоскостью (1. с. ^). надъ этой 
лежащею и насажденной на. тупое боко¬ 
вое ребро подъ 145° ЪУ и съ третью 
(1. с. с) надъ второй лежащей косвенной 
кон. плоскостью подъ 94° 54'; весьма 
часто встрѣчаются пріостренія острыхъ 
боковыхъ ребръ вертикальной призмы въ 
видѣ второй вертикальной призмы (1. с. 
$ у ); двойники часто примѣчаются въ 
особенности въ таблицеобразпыхъ кри¬ 
сталлахъ; весьма рѣдко енлошный или вкрапленный; изл. 
раковистый, уд. в. о,6 — э,э;. тв. между пол. шп. и апатит.; 
блескъ стеклянный, часто жирный; иногда прозраченъ; 
цв. желтый, бурый, зеленый, изрѣдка въ одномъ кри¬ 
сталлѣ обнаруживаются разные цвѣты; предъ п. тр. на 
краяхъ плавится въ темное стекло; сост. изъ кремнезема 
и титановой кислоты. 

Видъ 1. благородный, или сфсиъ, кристаллическій* цв. зслсно-сѣ- 
рый, травяио п спаржево-зеленый. 

Видъ 2. обыкновенный , Вгаип-ипсі СеІЬшепакегг, цв. желтые н 
бурокрасные, непрозрачный. 

Мах. въ силахъ въ сіэннтѣ, діоритѣ, гранитѣ разныхъ сланцевъ, 
также въ базальтѣ и трахитѣ, въ С. Готтардѣ, Монбланѣ, въ Тиро¬ 
лѣ, въ окрестностяхъ Лакскаго озера, во Франціи, Шотландіи, 
Норвегіи, Швеціи, Сибири съ веннсою и діопсидомъ, изрѣдка съ а- 
иатнтомъ въ сіэшггѣ Ильменскихъ горъ въ округѣ Міяскаго заво¬ 
да, кристаллы здѣсь иногда въ нѣсколько дюймовъ длиною, но съ 
шероховатою поверхностью, хотя желтобураго цвѣта*, мягкими 
кристаллами попадается онъ въ гранитѣ близъ Екатеринбурга, так- 
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же въ діоритѣ Сѣвернаго Урала н въ хлоритовомъ сланцѣ въ Ах- 
матовскомъ пріискѣ близъ Златоуста. 

Р. 6 . Алланитъ (отъ а'ААод, другой), Сегіп. Крист . 
сист. 1-и 1-осн., ромбическія призмы съ притупленіемъ 
боковыхъ ребръ и съ пріостреніемъ конечныхъ ребръ; уд. 
в. 4,0—4.2.; тверд, пол. шп.; блескъ почти металлическій, 
жирный; прозраченъ въ тонкихъ листочкахъ; цв. буро- 
нли зелено-черный; предъ п. тр. плавкій въ черный ма¬ 
гнетическій шарикъ; сост. изъ кремнезема съ окисью 
желѣза, закисью церія и изъ немного извести, глинозе¬ 
ма и лантана. 

Нал обыкновенно сплошный на островѣ Гренландіи, въ Шве¬ 
ціи. 


Семейство 2. Авиітовые камни. 


Твердость отъ апатита до пол. шп., но въ жилкова- 
ватомъ состояніи достигаютъ иногда известк. шп., даже 
гипс.; уд. в. отъ 5,5—2,9; цв. зеленыхъ, сѣрыхъ, черныхъ, 
изрѣдка бѣлыхъ; хим. содержатъ кремнеземъ съ боль¬ 
шимъ или меньшимъ количествомъ желѣзной окиси, по 
б. ч. безъ кристаллизаціонной воды. 


Фиг. 101. 


Р . 7. Авгитъ, (отъ аѵу?], блескъ), Ругохспе (отъ пѵ (>, 
І*ѵод, чужой). Крист . сист. 2-и 1-членная, основн. ф. 
вертикальная ромбич. призма въ 87° 6 х (фиг. 100 м. м.) съ 
большимъ притупленіемъ острыхъ (т. е. пе¬ 
реднихъ и заднихъ) боковыхъ ребръ (I. с. о.), 
изъ чего происходитъ широкая 6-сторон¬ 
няя призма часто встрѣчающаяся, и вмѣ¬ 
стѣ съ ней обыкновенное авгитовое конеч¬ 
ное пріостреніс въ 120° 7)9' (ѣ. е. перед¬ 
няя) или половинная часть октаэдриче¬ 
скихъ плоскостей (1. с. к. /г.), кромѣ того 
примѣчается еще небольшое притупленіе 
болѣе тупыхъ боковыхъ ребръ основной 
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Фиг. 102 . вертикальной призмы (см. фиг. 102 въ 
двойникѣ), отъ чего происходитъ 8-сто¬ 
ронняя призма; не рѣдко съ этой приз¬ 
мою встрѣчаются еще подчиненныя плос¬ 
кости косвенныхъ вертикальныхъ призмъ 
въ 141° 22' и 149° 24'; и при основ¬ 
ной призмѣ косвенно насажденная ко¬ 
нечная плоскость (фиг. 101 Р); иногда 
такжз прямо-насажденная кон. пл.; наконецъ переднія 
половинныя плоскости остраго октаэдра или авгитовое 
пріостреніе въ 96° 56', и заднія половинныя плоскости 
авгитоваго пріостренія въ 151° 29'; двойники часто 
встрѣчаются, такъ что 2 недѣлимыхъ имѣютъ общую 
широкую боковую плоскость (фиг. 102), или такъ, что 
они срослись съ косвенною конечною плоскостью, и. п. 
въ сплошномъ салитѣ; кристаллы вообще находятся ча¬ 
сто отдѣльными или сросшимися; но авгитъ встрѣчается 
также сплошнымъ и вкрапленнымъ, или зернами; спайн. 
болѣе или менѣе параллельна боковымъ плоскостямъ 
основной Формы, иногда плоскостямъ отъ притупленія 
болѣе острыхъ боковыхъ ребръ или обыкновенному ав- 
гитовому конечному притупленію; тверд, отъ пол. шп. до 
апатит.; хрупокъ; уд. в. 5,5—52; изл. раковистый; цв. 
бѣлыхъ, сѣрыхъ и черныхъ, черта сѣроватобѣлая; блескъ 


стеклянный, жирный; иногда полуметаллическій, перла¬ 
мутровый; прозрачность различна; предъ п. тр. сплавляет¬ 
ся въ неровное стекло; хим. сост. изъ кремнезема съ боль¬ 
шимъ или меньшимъ количествомъ извести, горкозема и 
закиси желѣза. 


В. 1 . Благородный а ., тверд, пол. шп.*, уд. в. 5,3; спайн. сов. 
параллельна боковымъ плоскостямъ основной вертикальной призмы; 
цв. бѣлый, сѣрый, зеленый, въ кристаллахъ онъ прозраченъ; оплош¬ 
ный на краяхъ просвѣчивающъ. 

Прозрачный а . или діопсидъ (отъ дютрід, прозрачность), А1аШ> 
ТШтвіЬу БаіЬаІіі (собст. имена), боковыя плоскости призмы верти¬ 
кально струйчаты; пах . въ жилахъ змѣевика, діорита въ Швейца¬ 
ріи, Тиролѣ, въ двойныхъ свѣтлозеленыхъ кристаллахъ съ кристал¬ 
лическою венисою въ Ахматовкѣ, въ жилахъ хлоритоваго сланца. 
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Байкалитъ въ мал отірозрач пыхъ кристаллахъ въ нзвсстк. шп. по 
рѣчкѣ Слюдянкѣ въ 8 или 12 верст, отъ дер. Култуа за Байка» 
ломъ; фассаитъ или Пирголіъ-авгитъ (отъ яѵ()у(дра, башня) въ 
острыхъ октаэдрическихъ кристаллахъ и луковозеленаго цвѣта въ 
діоритѣ въ Фассевой долинѣ въ Тиролѣ; Кокколитъ (отъ хО/ікод? 
зерно) мелкими С или 8-стороішнмн кристаллами съ округленными 
ребрами, но гораздо чаще оплошный, мелкозернистый въ пластахъ 
магнитнаго желѣзняка въ Норвегіи, Швеціи, Финляндіи, на остр. 
Паргасѣ, и въ Назямскнхъ горахъ въ округѣ Мілскаго завода; 
Оліфацитъ лукозеленаго цвѣта и неровнаго излома всегда Оплош¬ 
ный п вкрапленный съ веішеою въ видѣ эклогита въ Каринтіи и 
Баваріи. 

В. 2. Салитъ (собст. им.) ЗаЫаи^іІ , ЗаІіШ , ШаІакоІШь (отъ 
рСсХссход, мягкій, Хсд'од^ камень), зеленый авгитъ , Сгіиираііі , въ 
вертикальныхъ призмахъ съ преобладающей косвенной конечною 
плоскостью; чаще плотный, вкрапленный, также грубозернистый 
или скорлуповатоотдѣлеішый; цв. разныя оттѣнки зеленаго. Нах. 
въ пластахъ діорита, гнейса, слюд, сланца, въ Салѣ Швеціи, въ 
Тупабергѣ Норвегіи, въ Финляндіи, Саксоніи, Тиролѣ; мелкими, 
часто уже на поверхности измѣненными кристаллами, перешедши¬ 
ми иногда совершенно въ Уралитъ, въ Уралитовомъ порфирѣ въ 
Нижне-Тагильскомъ заводѣ, въ дачахъ Гороблагодатскнхъ заводовъ, 
въ Царевопиколаевскомъ рудникѣ въ округѣ Мілскаго завода при 
озерѣ Аушкулѣ и Орксѣ; измѣнившіе ея на поверхности кристаллы 
пах. на Благодатѣ и при дер. Мулдаровой, по совершенно превра¬ 
щенные въ Гороблагодатѣ и Ковелнискомъ заводѣ близъ Міяска и 
дер. Мостовой въ 100 верстахъ отъ Екатеринбурга; наконецъ встрѣ¬ 
чается онъ въ сплошномъ видѣ мелкозернистаго сложенія и черно¬ 
ватозеленаго цвѣта съ магнитною рудою въ горѣ Качканарѣ. 

В. 3 Обыкновенный а., асИарЪапст _Л., кристаллы 6 или 8 сторон¬ 
нія призмы, также двойники; спайность совер. параллельна плоско¬ 
стямъ половиннаго октаэдра (Ыаііідсг §ет. А., Ъазаііізсііег А.) или 
менѣе сов. параллельна и въ этомъ случаѣ весьма раковистаго из¬ 
лома (тшсЫі^ег § егг1, А.); отч. также мелкозернисто-отдѣленный 
копіі^сг $ет. А.); тверд, пол. шп,; уд. в. 3,3 — 3,4; цвѣта всегда 
черные. Листоватый А. нах. въ базальтѣ и долернтѣ, пъ миндаль¬ 
номъ камнѣ, въ лавѣ, Саксоніи, Силезіи, Тироля, Италіи, Везувія, 
Этны, Норвегіи, Швеціи, въ Уральскихъ горахъ въ Шабровекомъ 
пріискѣ, па остр. ТенсрнФѣ, въ Сѣв. Америкѣ. Зернистый А. въ 
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астахъ магнитной руды въ Арендалѣ, Норвегіи и на остр. Пар- 
юѣ, въ Финляндіи и д. м. Поррицитъ въ игольчатыхъ крнстал- 
іахъ въ базальтѣ на Рейнскомъ берегу и ЭйхисиЬеритъ кажется 
также принадлежатъ сюда. 

В. 4. Желѣзистый а., ЕівепаиріЬ , НссІепЬегрі!; , спайность па¬ 
раллельна плоскостямъ вертикальной призмы; черновато-зеленаго 
цв., весьма желѣзнстый; пах. съ магнитною рудою при Тунабергѣ 
въ Швеціи. 

В. 5. Дсаллагонъ } (отъ ЗіаНаут}, перемѣна), теіа11і$істеп<1ег А., 
йіаііа^е теіаІІоЫе и Ііурегвіепе , спайн. сов. параллельна притупля¬ 
ющимъ плоскостямъ острыхъ боковыхъ ребръ; почти только 
сплошным и вкрапленный; цв. зеленый, бурый, черный; блескъ 
перламутровый, переходящій въ полу-металлическій съ мерцающимъ 
отливомъ, но также стеклянный, жирный; малопрозрачиый. Чер¬ 
ный Э. или Паулитъ , ргівпгаіівсііег ЗсІіШсгвраіІі , Іѵурегвіііепс ; тверд* 
пол. шп.; на спайныхъ плоскостяхъ мѣдно-красной или буровато¬ 
отливающій; содержитъ много желѣза н нах. въ такъ называемой 
Паулитовой скалѣ на остр. Св. Павла, на берегу полуострова Ла¬ 
брадора, также при ЭльфдэлѢ вь Швеціи, въ Норвегіи, и за Бай¬ 
каломъ по рѣкѣ Слюдянкѣ, и въ зернистыхъ круглякахъ и отдѣль¬ 
ными зернами въ россыпяхъ въ Рубловскомъ заводѣ близъ Ниж¬ 
няго—Тагильска и въ Барсовскомъ близъ Кыштымска; въ Англіи, 
па Гарцѣ, Тиролѣ, Богеміи. Бурый Э. или бропзитъ , Ыаіігі^ег 
АПорІіуШІг, ЬетіргізтаІізсЪег ЗсЬіІІегзраіЬ; тверд, апатит.; цв. жел- 
то-или волосяно-бурый, на спайныхъ плоскостяхъ съ желто-или 
мѣднобурымъ отливомъ; нах. въ Финляндіи въ Хаммелѣ и Сиббо 
въ змѣевикѣ и въ базалтѣ съ оливиномъ въ Тиролѣ, въ Англіи, 
Гренландіи, на Кавказѣ; фестипъ , Рііавііп , встрѣчающійся съ 
нимъ при КупФербергѣ въ Байрейтѣ, произошелъ, кажется, чрезъ 
преобразованіе изъ бропзита. Нелепый Э. или зсіііііегпсіег А. ; §гипег 
БіаПа^е, ЗсЬіІІегзраІІі отч., сплошныя или мелкими кристаллами; тверд* 
менѣе апатит.; цв. оливковозеленый, переход, въ сѣровато-или чернова¬ 
то-зеленый, на спайныхъ плоскостяхъ мѣдіюкрасное мерцаніе; пах* 
въ габбрѣ на Гарцѣ, въ Испаніи, Корсикѣ; близъ Лотала въ Фин¬ 
ляндіи, ( Лоталитъ по Севергнну); также въ большемъ или мень¬ 
шемъ количествѣ въ змѣевикѣ; въ дюймовыхъ угловатыхъ кускахъ 
при озерѣ Аушкѵлѣ въ округѣ Міяскаго завода, отдѣльными лис¬ 
точками въ Мустовскомъ пріискѣ и въ россыпяхъ* 

Р. 8. Вихтынъ, РѴісЫуп (собст. им.). Крист, сист * 

14 
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не извѣстна; представляетъ плотныя массы, составляющ 
жилы; спайность параллельна боковымъ плоскостямъ рол 
бичсской призмы; изл. раковистый; тверд, болѣе кварц.; 
уд. в. 5,0; цв. черный; предъ п. тр. плавится въ черную 
эмаль; хим. сост. кремнеземъ, глиноземъ, и натръ. 

Нах . въ Финляндіи близъ дер. Внхты въ гранитъ, въ которомъ 


составляетъ жилы. 


Фиг. 105. 


Фиг. 104. 


Р. 9. Б а би и гто питъ, ВаЫпріопіі. (собств. нм.), аѣо' 
Шпет Аи§іСзраік, Погаси; содержитъ кромѣ кремнезема 
еще окиси желѣза и марганца, известь и слѣды титано¬ 
вой кислоты и пах. въ Арендалѣ въ Норвегіи. 

Р. 10. Роговая обманка, НогпЫспсІе, ЛтпрЫЪоІе . 
Крист. сиспг. %-и 1-осная , основная ф. вертикальная 
ромбическая призма въ 124° 30' (фиг. 105 ^ съ перед¬ 
нею косвенною конечною плос¬ 
костью (1. с. с. с'.), подъ 104° 56' 
насажденною на тупое боковое 
ребро, и иногда еще съ перед¬ 
нимъ авгитовымъ конечнымъ 
пріостреиіемъ, насажденнымъ 
на острыя боковыя ребра подъ 
148° 16 ; (фиг. 104 /.' /), въ 
обыкновенной роговой обманкѣ, 
лучистомъ камнѣ; далѣе основная призма съ притупленіемъ 
острыхъ боковыхъ ребръ (1. с. й.) въ видѣ б-сторонн. приз¬ 
мы, рѣже съ притуил. тупыхъ бок. реб. въ видѣ 8-сто¬ 
рон. пр.; въ этихъ двухъ призмахъ примѣчаются также 
плоскости задняго авгитоваго конечнаго пріостренія (по¬ 
ловинныя плоскости октаэдра) (1. с. о. о.), образующія 
съ передней косвенной конечн. плоек. (1. с. с.) разнород¬ 
ное 3-стороннее конечное пріостреніе; въ базальтической 
роговой обманкѣ сверхъ другихъ рѣдко встрѣчающихся 
конечныхъ плоскостей примѣчается еще весьма рѣдко 



прямо насажденная конечная плоскость; двойники часто 
находятся по закону, что два недѣлимыя имѣютъ общую 
притупляющую плоскость тупыхъ боковыхъ ребръ; спай¬ 
ность весьма сов. параллельна боковымъ плоек, призмы, 
иесов. параллельна притупляющимъ плоскостямъ острыхъ 
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боков, ребръ; часто лучисто-жилковата; изломъ неров¬ 
ный; тверд, между пол. шп. и апатит.; хрупка; уд. в. 
3,4— 2,9; цв. черный, сѣрый, зеленый, бѣлый; блескъ 
стеклянный, на спайныхъ плоскостяхъ перломутровый; 
полупрозрачна; предъ п. тр. сплавляется въ сѣрое или 
черное стекло; хим. сост. кремнеземъ съ горкоземомъ, 
известью, съ закисью желѣза и слѣдами плавиковой ки¬ 
слоты. 

В. 1. Базаллтшсскал роговая обманка, Базаііізсііе НогпЪІепсіс, 
въ 6-8-сторон. призмахъ съ конечными плоскостями •, черпая, не- 
прозрачи., часто съ округленными ребрами и углами ; пах. въ вул¬ 
каническихъ цронзведеніяхъ, въ базальтѣ, трахитѣ въ Богеміи и въ 
Испаніи, въ Эйфельскихъ горахъ. 

В. 2. Обыкновенная роговая обм . въ кристаллахъ, но также час¬ 
то сплошная и вкрапленная съ жилковатымъ, лучистымъ и зернис¬ 
тымъ сложеніемъ; непрозрачна; цв. черный, черновато - зеленый, 
луковозеленый; нах. часто въ зеленомъ камнѣ и сіэнитѣ, нерѣдко въ 
сплошныхъ массахъ; измѣненія ея суть а) черная листоватая р. о. 
Кагіпііііп, ѣаиаІріЬ, Кегаіорііуіііі, Ь) черная лучистая р. о.; с) зе¬ 
леная листоватая и широколучистая р. о., н пр. Паргасшпъ (собств. 
имя) луковозеленаго цв. и Уралитъ или черновато-зеленая рогов, 
обм. въ правильномъ сростаиіи съ авгнтовою оболочкою; сі) сланце¬ 
ватая роговая облі. или амФиболовый сланецъ, тонкій н коротко 
лучистый, мелкозернистый, черновато-зеленый, рѣдкб совершенно 
чистый. Нах. въ пластахъ слюдян. сланца, гііейса, зернистаго из¬ 
вестняка, также въ діоритѣ, сіэнитѣ, весьма распространенный; въ 
особенности встрѣчаются отличные кристаллы рог. обм. въ Ареида- 
лѣ въ Норвегіи, въ Фалунѣ въ Швеціи, на островѣ Паргасѣ въ 
Финляндіи, въ Уральскихъ горахъ, но также въ Тиролѣ въ вулкі 
ническнхъ горн, пор., особенно въ Циллеровой долинѣ; въ Воет. Ин¬ 
діи; черная рог. обм. образуетъ существенную составную часть 
авгитоваго порфира, діорита, сіэннта и роговообм. сланца, въ 
первомъ иногда въ дюймовыхъ кристаллахъ въ Богословскомъ за¬ 
водѣ, Поляковскомъ рудникѣ, въ діоритѣ встрѣч. она въ Богослов¬ 
скомъ заводѣ мелкими зернистыми кусками, на подобіе карнитина 
изъ Сауальпы, въ Кыштымскомъ заводѣ, и мелкими шариками, со¬ 
стоящими изъ весьма мелкихъ экцентрически скопленныхъ иголъ 
въ Режевскомъ заводѣ близъ Екатеринбурга, въ сіэнитѣ близъ Ниж- 

14* 
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нетурипскаго завода въ роговооб. сланцѣ вь Златоустовскомъ заводѣ; 
уралитъ въ особенности въ дер. Мостовой въ Екатеринбургскомъ 
округѣ и въ Мулдаковскомъ зав. близъ Міяска; кристаллы по наруж¬ 
ному виду похожы на авгитъ, по спайности па рогов, обманку; 
арендальскій уралитъ показываетъ еще то примѣчательное свойство, 
что у пего боковыя плоскости рог. обм. и авгита встрѣчаются 
вмѣстѣ, такъ что изъ этого уже примѣчается большое сродство обѣихъ 
помянутыхъ породъ; онѣ содержатъ почти тѣже составныя части, 
имѣютъ тотже уд. в. и въ сплошномъ видѣ встрѣчаются вмѣстѣ; 
различія въ паружпоп Формѣ произошли кажется отъ того, что ав¬ 
гитъ образовался при быстромъ охлажденіи, а рог. обм. при мед¬ 
ленномъ; по сему также авгитъ, если оба вмѣстѣ встрѣчаются, 
всегда первый образовался. Уралиты лежатъ въ горной породѣ, 
бывшей прежде въ расплавленномъ состояніи; при скоромъ охлаж¬ 
деніи изъ перваго жара образовались авгитовые кристаллы, мягкая 
еще масса которыхъ во время продолжающагося мѣдленнаго охлаж¬ 
денія до совершеннаго остуженія приняла спайность рогов, обман. 
Это доказывается также мѣстонахожденіемъ рогов, обм. н авгита; 
рог. обм. находится обыкновенно въ сіэпнтѣ, въ трахитѣ съ квар- 
цомъ, пол. шпатомъ, альбитомъ, ріаколитомъ т. е. съ массами, ко¬ 
торыя можно получить въ кристаллическомъ видѣ, чрезъ сплавленіе 
составныхъ частей ихъ, только при мѣдленпомъ охлажденіи: авгитъ 
напротивъ того нах. преимущественно въ вулканическихъ массахъ» 
въ базальтѣ, лавѣ съ оливиномъ, даже въ шлакахъ плавильныхъ пе¬ 
чей, въ которыхъ онъ равнымъ образомъ происходитъ огь быстра¬ 
го охлажденія; въ видѣ уралита пах. рог. обм. въ сросшихся лож¬ 
ныхъ кристаллахъ, имѣющихъ наружную Форму авгита въ большей 
части уралитов, порфировъ Уральскихъ горъ. 

В 3. Эйхонихсспал р. о. (отъ еѵ хорошо, легко и %(*хѵіѵ( 0 ) сплав¬ 
ляю). Афесівопіі у N аІгитатрЫЪоІ } сплошная, весьма богатая же¬ 
лѣзомъ, нах. съ содалитомъ въ Гренландіи. 

В. и. Дшстатигескал р . о. НіайаШ, въ кристаллахъ, черная 
непрозрачная, нах. съ титанитомъ въ Швеціи, 

В. 5. ЭЪепспал р, о ѵ ЕЛепіЬ , въ дюймовыхъ кристаллахъ или 
сплошная, пах. съ хондродитомъ въ зернистомъ известнякѣ въ Сѣв. 
Америкѣ. 

В. 6. Шсталловиднал р. о., теіаііиіегтйе НогпЫепйс } съ пер¬ 
ламутровымъ блескомъ, склоняющимся къ полу металлическому; нах. 
въ габбрѣ съ лабрадоромъ близъ Борміо. 



В. 7. Антофиличеснал р . о. , (отъ аѵ&од, цвѣтъ, срѵХХоѵ, листъ), 
Ьіга1і1і{*ег АпІорІгуИіЬ у Апііюііііі, сплошная, на краяхъ просвѣчи¬ 
вающая; не содержитъ ни извести, ни глинозема и нах. въ плас¬ 
тахъ слюден. сланца Норвегіи и Гренландіи, листоватый въ Фин¬ 
ляндіи въ Куузамо, и опа лизирующійся въ Лоно и Гельзингѣ. 

В. 8. Благородна л или прозрачная р. о. или лучистый паженъ } 
сііарііапе НотЫспсІе , 5 ЬгаЪЫеіп, Асііпоіе , (< 'слгІѴу лучъ), кристаллы 
призматическіе* но чаще сплошная, спайи. лучистая, жилковатая; 
цв. зеленый разныхъ оттѣнковъ; измѣненія ея суть стеклянный } 
обыкновенный у азбестовидный лучистый паженъ у послѣдній, Вуз$оШ } 
въ волосистыхъ кристаллахъ; нах. въ пластахъ разныхъ сланцевъ, 
въ зернистомъ известнякѣ Тироля, Венгріи, Саксоніи, Богеміи, 
Швеціи, Норвегіи, Сѣв. Америки, а въ длинныхъ призматическихъ, 
на концахъ поломанныхъ кристаллахъ въ большомъ количествѣ въ 
тальковомъ сланцѣ въ Кыштымскомъ, Верхне-Нвинскомъ и Горно- 
шитскомъ заводахъ, въ хлоритовомъ сланцѣ Златоустовскаго заво¬ 
да и жилковато-эксцентрически скопленными недѣлимыми въ По- 
ляковскомъ рудникѣ. 

В. 9. Граліліатитигеская рог . облі. или Трелюлитч у Сгат- 
таіііу ТгетоШу въ длинныхъ тростннко-или игловидныхъ косором- 
бич. призмахъ въ 124° Ъ1\ но безъ явственныхъ конечностей; 
спай. сов. параллельна плоскостямъ призмъ; лучистый, жилковатый, 
шестовидный, сплошной; цв. бѣлый н сѣрый, рѣдко свѣтлозеленый, 
прозрачный, не содержитъ почти никакой окиси желѣза. Измѣненія 
его суть стеклянный у въ иголчатыхъ кристаллахъ, обыкновенный у 
въ вертикально струйчатыхъ кристаллахъ и азбестовидный, сплошной, 
жилковатый, бѣлый, пах. въ зернистомъ известнякѣ, гнейсѣ, глинис¬ 
томъ сланцѣ Тироля, Швейцаріи, Швеціи, Россіи, въ Сапарскомъ 
мѣдномъ рудникѣ при рѣкѣ Уия, гдѣ тремолитъ встрѣчается сплош¬ 
ной и лучистый, окрашенный мѣдною лазурью, также въ Оріервскомъ 
мѣдномъ рудникѣ Финляндіи. 

Не давно открытъ новый минералъ Эгирипъ (отъ Ас$іг, мор¬ 
ской богъ Скандинавской миѳологіи) въ Норвегіи; онъ походитъ 
на арфедзонитъ, въ которомъ известь и магнезія рог. обм. замѣще¬ 
ны постоянно щѣлочью; цв. эгер. черный, бурый; составъ крем¬ 
неземъ, окись желѣза, натръ, кали, известь, магнезія, титановая 
кислота и марганцевая окись. 

Р % 11. Азбестъ, (отъ аб@едод несгараемый). Кристал¬ 
лы весьма тонкіе, волосистые; сплошной й въ видѣ лож- 
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пыхъ кристалловъ послѣ горькоземистаго известняка; 
спайн. жилковатая; изл. неровный; тверд, отъ плав, до 
гипс.; не много хрупокъ; эластически гибокъ; уд. в. 
2, 9 — 2, 5; цв. бѣлый, сѣрый, зеленый, желтый, бу¬ 
рый; блескъ шелковый, иногда тусклый; онъ прозраченъ 
и просвѣчиваетъ; предъ п. тр. плавится въ бѣлое или 
сѣрое стекло; составъ его походитъ на составъ рог. обм., 
но иногда и отличается отъ него. Лучистый камень состав¬ 
ляетъ переходъ между ними, даже въ гибкій аміаитъ, 
такъ что азбестъ со временемъ можетъ быть будетъ 
разсматриваемъ какъ аміантовая рог. обм. 

Измѣненія его сугь 1) гибкій азб. или Аміаніпъ у АтіапЬТіу 
Бег$/1ас7і$, ТРіасІтиіп, Бе/Іепѵеім; цв. желтовато-и зеленоватобѣлый; 
блескъ шелковый; удобно дѣлится на тончайшія волокна, весьма 
нѣжныя и гибкія, подобныя шелку; составляетъ прожилки въ змѣ¬ 
евикѣ и гнейсѣ, 2) обыкновенный азб. у волокна не гибки, хрупки и 

не легко отдѣляющіяся, 3) древесный азб 1 , НоІ 2 а$Ье$і, Беѵ^7іоІ2у 
0*0 

сплошной, нѣжножилковатыи, волокна трудно отдѣляющіяся; цв. 
бурый, желтобурый; суставчатыя волокна весьма тонки, 4) бума¬ 
жный азб. или горная кожа ? Бег^раріег, Бег**когк у Бег^ІеЛег, 
Бегр/Іеізсіі } состоящій изъ тонкихъ и, короткихъ волоконъ, перепу¬ 
танныхъ между собою, какъ въ войлокѣ или бумагѣ; пах. плоски¬ 
ми листочками; сплошной, съ перепутанными жилками, весьма вяз¬ 
кій и эластически-гибкій. 

Наос, аміаитъ и обыпн . азб. г>ъ жилахъ змѣевика гнейса, зер¬ 
нистаго известняка Италіи, Швейцаріи, Тироля, Швеціи, Англіи, 
Сибири, въ Златоустовск. и Екатеринбургск. округ., также по рѣ¬ 
кѣ Оленѣ или Мороку въ Олекшипск. округѣ; горная кожа н аз¬ 
бестъ въ Финляндіи, на островѣ Стансвикѣ п въ Оріервн, также 
въ Кадаинскомъ рудникѣ въ Нерчинскѣ, въ округѣ Міяскаго заво¬ 
да въ прожилкахъ змѣевика, обыкновенный азб. нах. также въ Оло¬ 
нецкой Губерніи. 

У потр . аміаитъ или горный ленъ на приготовленіе ткани по¬ 
средствомъ плетенія или вязанія, по такъ какъ довольно трудно 
прясть его въ инти, то прибавляютъ часть льняныхъ нитокъ; при 
этомъ онъ весьма удобно раздѣляется на волокна и имѣетъ сверхъ 
того гибкость и нѣжность льна или шелка. Такимъ образомъ вы¬ 
дѣлываютъ изъ него несгарасмое полотно, несгораемыя фитили и 



бумагу; послѣ выдѣлки вещей легкимъ каленіемъ выжигаютъ ленъ и 
остается одинъ аміантъ. Аміантовыя ткани употребляют» на выдѣл¬ 
ку перчатокъ и цѣлыхъ платьевъ для пожарной команды, которыя 
были употребляемы съ пользою въ особенности въ Парижѣ, при 
пожарахъ, для спасенія людей; на полотно для театральныхъ декора¬ 
цій; въ Піэмонтѣ вытягиваютъ изъ него непостижимой тонкости 
нити, изъ которыхъ плетутъ кружева и дѣлаютъ самыя нѣжныя 
ткани; на Уралѣ въ Екатеринбургѣ и въ Тагилѣ дѣіаютъ изъ амі- 
анта, перчатки, колпаки и др. предмѣты любопытства, въ Корсикѣ 
и Китаѣ употребляютъ его въ примѣсь къ глинѣ при дѣланіи по¬ 
суды, что даетъ ей вязкость п предохраняетъ отъ ломкости; Им¬ 
ператоръ Карлъ У имѣлъ аміантовое столовое бѣлье, которое по¬ 
слѣ стола для увеселенія гостей онъ приказывалъ бросать въ огонь, 
чтобы показать его несгораемость. У Грековъ и Римлянъ покой¬ 
ники были сожнгаемы въ аміантовыхъ одѣждахъ, чтобы не смѣ¬ 
шать ихъ останки съ обыкновенною золою. Дѣлаютъ также изъ 
аміанта писчую бумагу, но она весьма хрупка, груба, сѣра, тверда 
такъ, что трудно принимаетъ чернила, а перо на ней скоро тупится. 

Семейство. *5. Змѣевиковые. 

Тверд, изв. ши., иногда плав, шп., у Фалунита выше 
апатит.; уд. в. 2, 7 — 2, 4; они слабо просвѣчиваютъ 
или непрозрачны и сост. изъ кремнезсхмнокислаго горько- 
зема и глинозема и неболыиаго количества воды. 

Р. 12. Ши л л е р ш п а т ъ, ѣсЫІІегзраІІі , 8сЫІІсгзСеіп у 
діаііа^е теіаІІоіЛе отч., (діа?Лауг], перемѣна). Крист . сист. 
2-и 1-членная , но кристаллы не явственны; сплош¬ 
ной, вкрапленный, спайн. сов. листоватая; изломъ неров¬ 
ный; тверд, изв. шп.; уд. в. 2, 7 —2; 6; цв. оливко-зе¬ 
леный, съ перламутровымъ блескохМЪ, переходящимъ въ 
полуметаллическій, отливающій; сост. изъ кремнезехмно¬ 
кислаго горькозема и закиси желѣза съ водою. 

Пах. чешуйками въ змѣевикѣ на Гарцѣ или составляетъ зёрпи- 
столистоватыя сплошныя массы; въ большомъ количествѣ въ окру¬ 
гѣ Міяскаго завода и во многихъ мѣстахъ Урала и Алтая. 

Р. 13. Змѣевикъ, Серпентинъ, (отъ зегрепз , змѣя) 
ОркіС) ОрІііоШ , (отъ дфі$, змѣя, Лі&од, камень). Крист. 
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сист. 1-и 1-осная, короткія 8-стороннія призмы, но со¬ 
мнительны; сплошной; тверд, изв. шп.; уд. в. 2,6 — 
2, 5; блескъ жирный; непрозраченъ; цв. зеленый раз¬ 
ныхъ оттѣнковъ, но также бѣлый, бурый, желтый и 
красный; изл. плоскораковистый; нехрупокъ; предъ п. 
тр. не много плавится на краяхъ; сост. изъ кремнезем¬ 
нокислаго горькозема съ водою. 2 Мд 5 8і а Ъ Мд Й*. 

В. 1. благородный злі. у желто ватобѣлын , сѣрножелтый, масле¬ 
но-оливково-луково-зеленый, черноватозеленый; мало блестящій или 
мерцающій; пах. въ Норвегіи и въ Уральск, горахъ въ округѣ Зла¬ 
тоустовскомъ и Екатеринбургскомъ. 

В. 2. обыкновенный зли , ему свойственны преимущественно 
темнозеленые цвѣта, также бурые, буровато-красные, черные*, не¬ 
прозрачный н тусклый; оба вида переходятъ другъ въ друга. 

Пах. въ пластахъ зернистаго известняка, гнейса, слюд, слан¬ 
ца Силезіи, Богеміи, Саксоніи, Италіи, въ Норвегіи, гдѣ самые 
лучшіе ложные кристаллы при Снарумѣ, въ Швеціи, бѣлый и зе¬ 
леный зм. въ Финляндіи въ Питкарандѣ, розовый въ Гельзшігѣ, со¬ 
держащій церій въ Бамбукѣ, также въ Уральск, горахъ въ Міяскомъ 
и Екатеринбургскомъ округахъ и въ Кавказскихъ горахъ. 

^потр. на выдѣлку ступокъ для аптекъ, вазъ, показовъ, чай¬ 
никовъ, чашекъ, табакерокъ, шандаловъ, на столовыя доски, плиты 
для половъ, на чернилицы, н. п. въ Саксонскихъ горахъ и въ Ека¬ 
теринбургѣ; его можно весьма удобно обработывать, точить и пи¬ 
лить, но онъ худо полируется; опъ не годенъ для крѣпкихъ стѣнъ, 
потому что мало твердъ, но такъ какъ онъ весьма постояненъ въ 
огнѣ, то можно его удобно употреблять на постройку очаговъ, по¬ 
жарныхъ стѣнъ, даже иногда употребляли его на мостовую, пре¬ 
жде гораздо бол ѣе въ архитектурномъ нскуствѣ; въ Италіи и Егип¬ 
тѣ найдены статуи, колонны и вазы, сдѣланныя изъ змѣевика. 

Антикоритъ, новый минералъ неявственной кристал¬ 
лизаціи; уд. в. 2,6; твердый; цв. зеленоватый; сост. кре¬ 
мнеземъ, магнезія, закись желѣза, глиноземъ и вода. 
4 (Мд Ее) 3 8і а )-*-3 Мд Й, сходная Формула съ змѣевиковою. 

Р '. 14. Родохромъ, (отъ додеод, розовый, 
цвѣтъ). Крист, сист. сплошной; изл. занозистый, вь мел¬ 
кихъ кускахъ чешуйчатый; цв. сѣроваточерный, въ той- 
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кихъ персикоцвѣтнокрасный; составъ кремнеземъ, хромо¬ 
вая окись и горькоземъ. 

Нах. въ хромовой руд к съ уваровнтомъ въ Сарановской, въ Бис- 
серскомъ заводѣ и кажется есть хромовый змѣевикъ. 

Р. 15. Фалунитъ, (собств. имя), ТгіМазіС> (гр*д, три, 
уЛссесд, изломъ). Крист . сист . 2-и 1 -ъленнал, или пра - 
сильная ? (гранатоэдръ) ? призмы иногда 8-стороннія, 
тверд, апатит.; уд. в. 2, б; цв. разные, бурые, красно- 
бурые, зеленые; блескъ слабый, жирный; изломъ зано¬ 
зистый; сост. изъ кремнезема, глинозема, съ малымъ ко¬ 
личествомъ горкозема, закиси желѣза и воды. 

Нах. въ хлорит, и тальк, сланцахъ при Фалунѣ въ Швеціи, 
вмѣстѣ съ' Вейсситоаіг , весьма похожимъ па него и въ Финляндіи 
въ Кноко и Або; Фалунитъ походить на змѣевикъ и можетъ быть 
произошелъ отъ разрушенія вешіеы. 

Р. 16. Пиросклеритъ (отъ яг/р, огонь, вхкщод, твер¬ 
дый). Крист . сист. 1 -и 1-оси.; уд. в. 2,7; тверд, изв. ши.; 
цв. зеленый; онъ прозраченъ или просвѣчиваетъ; предъ 
п. тр. трудно плавкій; сост. изъ кремнезема, горькозема, 
глинозема и воды, съ хромовой и желѣзной окисями и 
нах. на островѣ Эльбѣ и въ Швеціи. 

Р. 17. Никрозминъ (отъ тксіод, горькій, оср^ за¬ 
пахъ). Крист, сист . 1 -и \-оснал 3 но по б. ч. сплошной; 
тверд, и уд. в. подобные, при увлаженіи его издаетъ онъ 
горкій запахъ, отъ чего онъ и получилъ названіе; но 
сост. изъ кремнезема и глинозема съ водою. 

Нах . въ змѣевикѣ въ Богеміи, составляя примазку на змѣе¬ 
викѣ. 

Р. 18. Пи РА л л о литъ (отъ лѵ^, огонь, «АЯод, другой, 
)л& од, камень). Крист, сист. 1-и 1-глен.> кристаллы приз¬ 
матическіе, иногда съ конечнымъ пріостреніемъ половин¬ 
наго октаэдра, но рѣдко явственные; по б. ч. сплошной; 
тверд, между апат. и изв. шп.; уд. в. 2,6; цв. зеленый, 
бурый, желтоватобѣлый; блескъ жирный; предъ п. тр. 
сплавляется въ бѣлое стекло; сост. изъ кремнезема и 
горькозема и содержитъ не много глинозема, извести, 
закиси желѣзной и марганцовой и воды. 
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Нал* въ зернистомъ известнякъ на островѣ Паргасѣ въ ФИН¬ 
ЛЯНДІИ. 


Семейство 4. Волластонитовые. 

Составляютъ листовато-лучистыя и жилковатыя мас¬ 
сы; тверд, между апат. и плав.; уд. в. 2,8— 2,6; цв.- 
бѣлый, сѣрый; сост. изъ кремнезема и извести, почти 
безъ воды. 

Р. 19. Волластоііитъ (собст. имя), 5 сЪааІзІеіп, Та - 
[еЪраІІі, КіезеІкаІкзрсиН. Крист . сист . 2 -и 1-глем., кристал¬ 
лы не явственные; почти всегда сплошной; изл. неров¬ 
ный, скорлуповато-или шестовато-отдѣленный; тверд, апат.. 
уд. в. 2,8; цв. желтый, красно и сѣробѣлый; блескъ стек¬ 
лянный, переходящій въ перламутровый; сост. кремнеземъ 
съ большимъ количествомъ извести. 

Нах . въ зернистомъ известнякѣ, гнейсѣ Богеміи, Саксоніи, 
Швеціи, въ Паргасѣ, Лойо, Пергеньеми въ Финляндіи, въ Сѣв. 
Америкѣ и т. д. 

Роды Пептолитъ (отъ щѵло$, сплошной, Аг#од, камень) и 
Стеллитъ (отъ віеііа, звѣзда) мало отличаются химическимъ со¬ 
ставомъ отъ волластонита. 

Р. 20. Эдельфорситъ, Аесісі/огзіі, (собств. имя). Крист, 
сист . 1-м 1 -осп. (?), сплошной съ спайн. неявственно лучис¬ 
тою или жилковатою, переходящій въ плотный; тверд, 
апат. (?), уд. в. 2,6; цв. бѣлый, буроватосѣрый; просвѣ¬ 
чивающій на краяхъ; предъ п. тр. сплавл. въ безцвѣтное 
стекло; составъ кремнеземистая, известь съ горькоземомъ 
и глиноземомъ. С 8іЗ. 

Нах. въ ЭдельФорсѣ въ Швеціи. 

Семейство 5. КарФолитовые. 

Спайность жилковатая; уд. в. 2,9; тверд, апат.; сост. 
изъ кремнезема и глинозема съ марганцевою окисью н 
водою. 

Р. 21. Карфолитъ, КагрКоШТі солома), крис¬ 

таллическій, сплошной, вкрапленный, спайн. пучковидно 
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и звѣздообразно жилковатая, легко дѣлится на волокна; 
уд. в. 2,9, цв. соломенный; блескъ шелковый; непрозра¬ 
ченъ; сост. какъ выше изложено. 

Пах, въ гранитѣ Шлакенвальда въ Богеміи. 

Семейство 6. Кіанитовые. 

Спайность листоватая или лучистая; тверд, между 
пол. ши. и кварц.; уд. в. 3,6 — 3,1; цвѣта свѣтлые; блескъ 
перламутровый; сост. изъ кремнезема и глинозема, нахо¬ 
дящагося въ преобладающемъ количествѣ, но почти безъ 
воды, кромѣ того изъ глинозема съ водою. 

Р, 22. Кіанитъ, (отъ хѵаѵод, синій), Суагіи, Пізіепе. 
Крист, сист. 1-и 1 -ълен.> основн. и преобладающая ф. 
косвенная ромбич. призма въ 106° Іо 7 съ двумя боков, плос¬ 
костями, которыя шире другихъ двухъ; боковыя ребра 
обоего рода немного притуплены и косвенная конечная 
плоскость наклонена къ широкой боковой плоскости подъ 
100° 50', къ узкой же подъ 33° 15'; кристаллы длин¬ 
ны, тонки; широкія боковыя плоскости горизонтально, 
узкія вертикально струйчаты; нерѣдко двойники сросшіе¬ 
ся параллельно широкимъ боков, плоскостямъ; кристал¬ 
лы часто искривлены, притомъ сросшіеся съ кристалла¬ 
ми ставролита въ одно двойникообразное цѣлое (какъ 
въ горѣ С. Готгардѣ), спайн. совершенно параллельна по 
направленію узкихъ боков, плоскостей; тверд, отъ кварц, 
до апат., различна на разныхъ плоскостяхъ, даже раз¬ 
лична по разнымъ направленіямъ на широкихъ боков, 
плоскостяхъ; нѣкоторые кристаллы отъ тренія дѣлаются 
положительно, — Другіе отрицательно-электрическими, по¬ 
сему онъ и получалъ названіе дистена (отъ двойной 
и $ьѵод, сила); уд. в. 3,7 — 3,5; блескъ стеклянный, на 
широкихъ боков, плоскостяхъ перламутровый; цв. молоч- 
нобѣлый, безцвѣтный или небссносиній, селадонозеле¬ 
ный ( кѵаѵод значитъ этотъ цвѣтъ и по этому онъ полу¬ 
чилъ названіе кіанитъ ) у иногда желтобѣлый, кирпично¬ 
красный, даже черноватосѣрый; онъ просвѣчиваетъ; сост. 
изъ глинозема и кремнезема. 



В. 1. Листоватый к ., СуапіЬ , прлмоскорлуповатоотдѣленный; 
синихъ цвѣтовъ, шпроколучистый. 

В. 2. Узполугистый к., Т\]шЫъіі (собст. имя), эксцеитрически- 
лучистый; жилковатый*, сѣробѣлыхъ, желтыхъ, черновато-сѣрыхъ 
цв. 

Пах . въ разныхъ слаицахъ, гранитѣ, часто вмѣстѣ съ ставроли¬ 
томъ, въ Швейцаріи, Тиролѣ, Богеміи, Саксоніи, Швеціи и Нор¬ 
вегіи, въ Финляндіи въ Иломапцѣ, въ Бразиліи и Сѣв. Америкѣ; 
въ Уральск, горахъ въ кварцевыхъ жилахъ слюден. сланца Тага нал, 
на берегахъ Уренгн и въ глинист, сланцѣ при деревнѣ Колюшки- 
ной близъ Екатеринбурга, также въ валунахъ; кварцовые валуны 
съ сросшимся кіанитомъ находятся въ той же деревнѣ и другіе 
кіанитовые валуны широкошестоватаго сложенія и свѣтлоохрожел- 
таго цвѣта, какъ ретицитъ, встрѣчаются въ россыпяхъ Кыштымск. 
завода. 

Р. 23. Вертитъ, ТѴ'бнЫі (собств. имя). Кристаллы 
иеявственные, спайн. листоватая, лучисто;килковатый или 
зернистый; тверд, между пол. шп. и кварц.; уд. в. 3,1; 
цв. бѣлый, желтовато-и сѣроваго-бѣлый, желтый, крас¬ 
ный; блескъ перламутр., жирный; онъ просвѣчиваетъ, даже 
прозраченъ; предъ п. тр. неилавится; сост. изъ глинозе¬ 
ма и кремнезема съ водою и малымъ количест. горько- 
зема. 

Нах . въ валунахъ окрестностей С. Петербурга. 

Р. 24. Ксенолитъ, ХепоІіСІг чужой, Хід'о^, 

камень). Кристаллы мелкіе призматическіе съ прямона- 
сажд. конечн. плоскостію; тверд, почти кварц.; уд. в. 3,5; 
цв. бѣлый, сѣрый; прозраченъ; изл. неровный, зернис¬ 
тый; блескъ стеклянный, почти перламутровый на спай¬ 
ныхъ плоскостяхъ; предъ п. тр. неплавится; сост. изъ 
кремнезема и глинозема. ІЛ 5і. 

Них, въ гранитныхъ валунахъ окрестностей Петергофа, проис¬ 
шедшихъ безъ сомнѣнія изъ Финляндіи. 

Р . 25. Діаспоръ, Аіитіпе Ііусігаіё, Крит . сист, 1-м 
1 •гжн., весьма нс ясныя призмы въ 82° съ большимъ 
притупленіемъ острыхъ боковыхъ ребръ, отчего происхо¬ 
дитъ широкая 6-сторонняя призма или таблицсобразиая; 
косвенная конечная плоскость насаждена на острое бо- 
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новое ребро; плоскости призмы вертикально струй чаты; 
спайн. весьма сов. паралл. притупляющимъ плоскостямъ 
острыхъ боковыхъ ребръ; грубозернистый или шестова- 
то-отдѣленный; тверд, пол. шп.; уд. в. 3,4 — 3,3; цв. 
желтобѣлый, зеленобѣлый, но отъ водянистожелѣзной 
окиси всегда желтоватобурый или охряножелтый; блескъ 
на спайн. плоскостяхъ перламутровый, на другихъ жир¬ 
ный; онъ просвѣчиваетъ; предъ п. тр. раздробляется на 
тонкіе листочки, отчего и получилъ названіе (отъ дшепо- 
(>а, разсѣяніе), но неплавится; сост. водянистый горько- 
земъ съ малымъ количест. желѣзной окиси. 

Нал. въ жилахъ хлорит, сланца Косойброда, въ 45 в. отъ Ека¬ 
теринбурга близъ мраморнаго завода, въ 15 в. отъ Горношнтска, 
вмѣстѣ съ наждакомъ н хлорптоидомъ; прежде также въ Бродов 
въ Швеціи. 

ХлоршпоиЪъ (отъ зеленый) есть разность желѣзистаго 

діаспора, темнозеленаго цвѣта и пах. вмѣстѣ съ діаспоромъ въ да¬ 
чахъ Горношитекаго завода. См. баритофаллитъ . 

Семейство 7. Эпидотовые. 


Крист, сист . превратно-1-и \-глен. у тверд, отъ кварц, 
до пол. шп.; уд. в. 3,4— 3,1; цв. зеленый, сѣрый, бу¬ 
рый и черный; всѣ представляютъ кремнекислые гли¬ 
ноземы и извести. 

Р . 26. Эпидотъ (етиЗоы, прибавляю), РЫахіЬ,ргі$іпа- 
Іоісіівсііег Аи§і1$раі1і. Крист . 1 -и 1 -ълсп. у главная ф. кос¬ 
венная ромбич. призма (фиг. 105 М. Р) съ конечнымъ 


Фиг. 105. Фиг. 106. 



прюстрешезп» , насажденнымъ 
на острыя боков, ребра (1. с. 
1г. /г. и фиг. 106. о), подъ 109° 
27', конечная плоскость при¬ 
надлежитъ двумъ различнымъ 
октаэдрамъ; иногда притуплен¬ 
ны острыя боков, ребра (фиг. 
105 Ъ.), и вмѣстѣ съ подчинен, 
плоскостями конечнаго пріос- 
тренія, насажденнаго на ту¬ 
пыя боков, ребра, или съ ко- 







нечпымн плоскостям и этого 1-и 1-член, октаэдра двухъ 
различныхъ плоскостей, косв. насажденныхъ на боков, 
плоскости призмы съ притупленною верхушкою; также 
отдѣльныя боков, плоскости второй, третьей и четвертой 
вертикальной призмы; эти вообще длинны, вертикаль¬ 
но струйчаты; не рѣдко двойники, такъ что 2 недѣли^ 
мыхъ имѣютъ общую боковую плоскость первой ромбич. 
призмы, которой соотвѣтствуетъ менѣе совершенная спай¬ 
ность, всѣже другія плоскости лежатъ въ обратномъ ви¬ 
дѣ; весьма часто сплошной, вкрапленный и зернами; тверд, 
межд. кварц, и пол. шп.; изл. неровный; уд. в. 3,5 — 
5,2; блескъ стеклянный, перламутровый на спайн. плос¬ 
костяхъ; цв. почти всегда сѣрый, зеленый, красный, весь¬ 
ма рѣдко бѣлый; онъ полупрозраченъ и хрупокъ; предъ 
п. тр. болѣе или менѣе трудно плавится и сост. изъ 
кремнеземистыхъ глинозема и извести съ желѣзною и 
марганцевою окисями. 

В. 1. Благородный эп. или фистацитъ, Рівіасіі, (отъ яідаулсс, 
плодъ древесный этого назв.), ТііаІШ, АгспйаШ , Бсіріііпіі, ОшпіЬ 
АкапііЬоп, зерписто-шестовато-отдѣлепный, Фисташковозеленый, ино¬ 
гда склоняющійся въ черповато-маслспозелепый; изрѣдка прозраченъ; 
содержитъ много желѣзной окиси; измѣненія его суть листоватый , 
лучистый , зернистый , сплошной . Нах . въ жилахъ гранита, гнейса, 
сіэпнта, діорита въ Арепдалѣ Норвегіи, Финляндіи въ Кнско и 
Гельзипгѣ, ДоФіиіе во Франціи, въ Италіи, Тиролѣ, Саксоніи, Си¬ 
лезіи, Венгріи, Швеціи, Англіи, Сѣв. Америкѣ, въ Уральскихъ го¬ 
рахъ Екатерннбургск. окр. и въ Охтенской въ округѣ Златоустов¬ 
скаго зав. въ кварцов. жилахъ гранита; кристаллы дюймовые съ 
весьма гладкими и блестящими поверхностями и въ хлорит, сланцѣ 
вмѣстѣ съ кристаллами діопсида; также мелкими зернистыми и ше- 
стоватыми кристаллами въ барсовнтѣ по рѣчкѣ Барсовкѣ, въ дачахъ 
Кыштымскаго зав. па черномъ озерѣ въ Ильменскихъ гор., также 
въ олигокласовомъ порфирѣ у Аятской деревни Екатерннбургск. окр. 

В. 2. Обыпповенный эпПушкшштъ *) у Баиаіріі, 2,оі$іІ (собст. 
им.), рѣдко въ кристаллахъ, но б. ч. шестовато-отдѣлеинын, желто- 

# ) По нзелѣдов. иі. Д. Озерскаго (Ісіспіііаі <3е$ Ривсіікіпііз шіі сіеіп Ері- 
Лоі въ ѴсгІіашИипд. сі. шіпегаіод. СезеІЬсЬ. жи 81. РеІегзЬигд 18'|2) Пушки- 
нить есть измѣненіе Эпидота. 






зеленый, сѣробѣлый, бурый, мало просвѣчивающій; содержитъ мно¬ 
го извести и желѣза. Нах. въ гнейсѣ, гранитѣ, въ Тиролѣ, Карин- 
тін, Богеміи, въ Петрозаводскѣ Олопецк. губ., въ Уральск, гор., 
въ округѣ Міяск. зав. прекрасными кристаллами или зернистый въ 
прожилкахъ хлорит, сланца въ Горпошитскомь зав. близъ Екате¬ 
ринбурга, въ мраморной ломкѣ и при деревнѣ Ильяновѣ по рѣкѣ 
Таналыкѣ, а такъ называемый Виталштъ, IVіікатіЬ (собст. имя), 
въ пузыристыхъ пустотахъ порфировой породы Шотландіи. 

В. 3. Марганцевый Эп. у Ріетопіе$і$сксг Вгаитісіщ отличается 
содержаніемъ марганца и пах . въ кварцѣ въ Піэмонтѣ. 

В. и. В^тлаііЬитъ, Зкоійі, (собств. имя), спайн. не ясно паралл. 
притупляющимъ плоскостямъ острыхъ боков, рсбръ; цв. черный; 
непрозраченъ. Нах . съ роговою обманкою въ Арепдалѣ съ ріако- 
лнтомъ при Лахск. озерѣ и въ полдюнмовыхъ тонкихъ и прнзматнч. 
кристаллахъ, вросшихъ въ гранитѣ Верхотурій. 

Семейство 8. Манганолитовые. 

Минералы этого семейства кристаллическіе, по б. ч. 
сплошные; тверд, отъ кварц, до апат. и уд. в. 5,7—5,1; 
цв. красные, рѣдко бурые, сѣрые, желтые; блескъ сте¬ 
клянный, перламутровый; не очень прозрачны; содержатъ 
кремнеземъ и закиси марганца, иногда съ церіемъ и же¬ 
лѣзомъ. 

Р. 27. Манганолитъ, Марганцевый голышъ или ру¬ 
биновый шпатъ, Мап^апкіезеі, Мап^апзраі к, Ѵхоііиіеіп, тап- 
дапезе охусіё зііісі/еге . Крист, сист . 1 -и 1-глеи, спайн. не 
совер. параллельна боков, плоскостямъ подобной 2-и 1- 
члсн. призмы въ 87° 5' или 88°, какъ въ Сибирскомъ, 
и по сему изоморФЪ съ авгитомъ; по б. ч. сплошный, 
вкрапленный; тверд, кварц., иногда апат.; хрупокъ; уд. 
в. 5,6 — 5,2; цв. розовый, иногда бурый, желтый, сѣ¬ 
рый; блескъ стеклян,, склоняющійся къ перламутровому; 
прозраченъ; предъ п. тр. плавкій; сост. нзъ кремнезема, 
закиси марганца и извести. 

В. 1. щЛугистый лі ., Кіезеітап^апзраікр Віюсіоті, (отъ (юдсОС, 
розовый), мелколучистый, мелко-и тонко-зернисто-шестоватый; ро¬ 
зовый, просвѣчивающій на краяхъ. 
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Нал. въ зерішст. желѣзн. блескѣ Швеціи, въ большихъ мас¬ 
сахъ въ пластѣ кварца въ Шабровск. пріискѣ близъ Екатернпбур- 
га, также въ Финляндіи, въ Сторъ-Кнро. 

Употр. на вазы и подоби. издѣлія, иногда длиною въ сажепь. 

В. 2. Оплошный л«., Нусігоріі, РкоііъіЬ, Вѵаті-и. Огйптапруап- 
егъ, Ногптап^апе і гъ, АИа^іЬ, Ъ/Іап$аіуа$рі$, сплошным, тверже 
предыдущаго, но меньшаго уд. в., розовый, желтосѣрын, непро¬ 
зрачный. Нал. тамже и въ Капникѣ въ Венгріи, на Гарцѣ, въ 
Тиролѣ, близъ деревни Седѣлышковой въ Екатеринбургск. окр., въ 
сажень длиною. 

Р. 28. Тулитъ, Т/тІІС. Крист, сист. 2 •и 1 -гие«., но 
не ясна, по б. ч„ оплошный и скрапленный; тверд, пол* 
шп.; уд. в. 3,1; бл. стек л ян. на спаГні. плоскостяхъ пер* 
ламутровый; просвѣчивающъ на краяхъ; сост. изъ кремне¬ 
зема, церія, кали и окиси желѣза. 

Нал ;. съ кварцомъ въ Норвегіи. 

Разрядъ іі. Твердые камни. 

Крист . сист . весьма различна, нѣкоторые только амор- 
Фическіе; ?верд. самая большая, отъ алмазн. до кварц; 
уд. в. между 2,5 — 3— 4,6, но по б. ч. 2,6 — 3,6; 
аморФическія массы имѣютъ при меньшей твердости так¬ 
же меньшій уд. в.; бл. алмазный, по б. ч. стеклянный и 
жирный, иногда перламутровый; цв. по б. ч. весьма яр¬ 
кіе, но также другіе безцвѣтны; совсрш. прозрачны; 
сост. отличается кремнеземомъ съ болѣе или менѣе зна¬ 
чительнымъ содсрженіемъ металлическихъ окисей; одинъ 
родъ состоитъ изъ чистѣйшаго углерода, другіе изъ гли¬ 
нозема, но эти именно отличаются большею твердостю 
и блескомъ; кристаллизаціонная вода только въ опало¬ 
выхъ аморФическихъ массахъ. 

Семейство 9. Венисовыя. 

Крист, сист . правильная > 2-и 1 •осная, 1-и 1 -оспая, 
тверд, между кварц, и пол. шп., иногда даже апат. ; уд, 
в. 3, 2 — 4, 3; всѣ отличаются разными цвѣтами, крас- 
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нымъ, бурымъ, зеленымъ, и сост. изъ глинистыхъ и из¬ 
вестковыхъ силикатовъ; содержаніе желѣза весьма значи¬ 
тельно, иногда также марганца. 

Р. 29. Вениса, Огапаі , §тгпаі , Крист . смет, пра¬ 
вильная, основн. Форма граііатоэдръ, (фиг. 107), также 
лейцитоэдръ (см. стр. 24 фиг. 10), оба сжаты и подчи- 
Фцг, іо7. ч?иг. Ю8. иены плоскостямъ эксакисъ— 

октаэдра (фиг. 108); диплогра- 
натоэдръ, тетракисъ-эксаэдръ, 
эксаэдръ, а ме;кду ними нѣ- 
котор. сосдин., въ особенности 
плоскости гранатоэдра съ пло¬ 
скостями лейцитоэдра, рѣдко 
кристаллы эмиэдрическіе, н. н. кристаллы гроссуляра, 
плоскости гранатоэдра часто струйчаты по направленію 
короткой, а лейцитоэдра по длинной діагонали; также 
сплошная, вкрапленная, зернами; снайн. по направленію 
додекаэдрическ. плоскостей менѣе явственна; тверд, ме¬ 
жду 4,5 — 5,4; бл. стеклян., жирный; прозрачна во всѣхъ 
степеняхъ; цв. красный, желтый, зеленый, бурый, черный; 
хрупка; изл. раковистый, неровный; предъ п. тр. спла¬ 
вляется въ магнетическій шарикъ; сост. крезінеземпоки- 
слый глиноземъ, одинъ но себѣ или въ смѣси съ крем¬ 
некислой окисью желѣза, въ соединеніи съ силикатами 
извести, горькозема, желѣзной н марганцевой закиси. 

В. 1 . Благородная в., Аіпъап&іп, огіспіаіівсііег ОгапаС, Саг/ип - 
. ЬеІ у Еівепііюп^гапа по б. ч. кристаллами, рѣдко сплошная, уд. в 
4,0—4Д; тверд, между кварц, и топаз.*, цв. вишнево-буровато-кро- 
вяиокрасиый; изл. раковистый; сост. изъ кремнеземиокислаго глино¬ 
зема, и кремнеземнокислой желѣзной и марганцевой окисей. Нах* 
вросшая въ гнейсѣ и слюдяномъ сланцѣ въ Тиролѣ, при Фалунѣ 
въ Швеціи, въ Финляндіи въ Міолѣ, Тулосисѣ, въ Або, въ Ураль¬ 
скихъ горахъ, буровато-краснаго цвѣта, отдѣльными кристаллами 
въ россыплхъ, мелкими зернами и кристаллами въ видѣ лейцитоэ- 
дра, рѣже гранатоэдра, въ зав. Нейвимскомъ, Невішско-Столбіш- 
скомъ и Барсовскомъ; или вросшая въ слюден., хлорит., рогово- 
обм. или глинист, сланцахъ, часто въ большомъ количествѣ, 
пр. въ слюд, сланцѣ въ Тагапаѣ въ окр. Злагоустовск. зав. и въ Сыс- 
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сорскомъ зав., въ хлорит, сланцѣ Златоустовск. зав., въ роговообмапк. 
сланцѣ въ У рентѣ въ Златоустов, зав. и дер. Коссойбродѣ, въ глинист, 
сланцѣ въ Полевскомъ зав.; всѣ эти кристаллы часто бываютъ око¬ 
ло 2-дюймовъ, составляютъ соединенія гранатоэдра съ лейцитоэ- 
дромъ; она пах. так* ;е вросшая въ гранитѣ .Верхне-Иссетск. зав. и на 
вершинѣ Ильменской горы въ округѣ Міяскаго зав., но кристаллы 
весьма мелки. 

В. 2. Коричневый каліемъ, Руліянцовтгіъ (собст. имя), Капеірга- 
паіу КапеЫсіп , Нехзопіі, сплошным, зернами, мелко-зернисто отдѣ¬ 
ленный; тверд, между кварц, и топаз.; уд. в. 3,7 — 3^6; цв: гіацинтово- 
красный, оранжевожелтый, медовожелтый; прозраченъ, иногда про- 
свѣчивающъ; сост. глиноземъ и известь съ малымъ колич. желѣзн. 
окиси. Нах. въ гнейсѣ и зернами въ пескѣ Цейлона, въ Шотлан¬ 
діи, на о. Паргасѣ въ Финляндіи (Випіапгоѵѵіі), въ Піэмонтѣ. 

В. 3. Обыкновенная или бурая в. 3 кристаллами и сплошная; уд. 
в. 4,3 — 4,0; тв. кварц.; цв. желтый, бурый, красный; блескъ сте¬ 
клянный, склоняющійся къ жирному; содержитъ известь, вмѣстѣ 
съ желѣзистымъ и глинистымъ силикатами, кромѣ глиноземистаго 
и марганцоваго силиката. Измѣненія ел суть: Аплоліъ (отъ аяАоод, 
простой), гранатоэдръ съ грубыми струйками по направл. короткой 
діагонали; Шварценбургскій ап. иногда переходитъ вывѣтриваніемъ 
въ темнозеленую хлоритовидную массу, отчасти такъ мягкую, что 
она можетъ быть царапаема ногтемъ. Колофоншнъ , (отъ хоХоуноѵіССу 
смола) или Рссіі^гапаі , съ отличнымъ жири. бл. Ротофитъ , Ло~ 
іЩЬ, (собств. имя), печенковобураго цв., немного марганца содер¬ 
жащій, и Марганцовая веписа , В га ипві еіп Ыеве1 7 Мап&апкіе&еі, крас¬ 
новато-бураго, буровато-краснаго цв. съ большимъ количеств, марган¬ 
цовой закиси. Нах . въ пластахъ и жилахъ гранита, слюд, сланца, 
весьма разпространеиа во многихъ земляхъ, также въ Ураль¬ 
скихъ горахъ превосходными кристаллами въ жилахъ хлоритов, 
сланца въ Ахматовскомъ пріискѣ въ окр. Златоуст, зав.; иногда боль¬ 
шими группами, кристаллы около дюйма величиною, буровато-красн. 
цвѣта, также въ Пышмѣ въ Березовскомъ зав., въ пустотахъ ыаг- 
иитіі. желѣзн. руды, лежащей по видимому въ хлоритовомъ сланцѣ; 
цв. ея черноватозеленып, въ изл. жирнаго блеска, а на спайи. пло¬ 
скостяхъ стсклянаго, кристаллы по наблюденію Розе показываютъ 
при додекаэдрическихъ плоскостяхъ еще необыкновенныя плоско¬ 
сти эксаэдра и октаэдра. 



В. 1\. Черпал в ., жслѣзисто-пзвестковая е., Ъ/Іеіапііу РугепаіЬу 
кристаллами иногда микроскопическими, иногда въ орѣхъ величиною; 
но также сплошная; тверд, кварц.; уд. в. 3, 7 — 3, 6; цв. черный; 
непрозрачна; блескъ слабостекллный. Нах . въ рази. горн, поро¬ 
дахъ, особен, въ вулканическихъ при Албанѣ, возлѣ Рима на Мон¬ 
тѣ Соммѣ, вь Пиренеяхъ, въ Норвегіи, въ Финляндіи въ Имбилак- 
сѣ и Гельзиигѣ. 

В. 5. Зеленая в., Сговвиіаг , кристаллами и сплошная; тверд, и уд. 
в. какъ у предъидущей; зеленые цвѣта, оливково-маслено-спаржево- 
Фисташково-луково-и чериоватозеленые ; непрозрачна, или просвѣчи- 
вающа; опа составл. желѣзисто-нзвестковую и глипистоизвестко- 
вую вспису съ небольш. количеств, желѣзной окиси. Нах. въ 
пластахъ разныхъ горъ Тироля, Саксоніи, Силезіи, Швеціи,, а въ 
особенности въ змѣевикѣ по рѣкѣ Вплуи па полуостровѣ Камчат¬ 
кѣ, въ видѣ гранатоэдровъ и трапецоэдровъ 

В. 6. Желтая в., 5 иссіпвугапаі, Тора:оШ1ь, мелкими кристалла¬ 
ми и сплошная; уд. в. и тв. какъ у предъидущей; цв. оранжево-ме- 
дово-восково-желтый, склоняющійся къ маслено-зеленому; составля¬ 
етъ глинисто-известковую вепису. 

Нах. въ Арепдалѣ, Норвегіи, въ змѣевикѣ Піэмоііта, въ про¬ 
изведеніяхъ Везувія. 

В. 7. Бѣлая в., Беико^гапаі , сплошная, или мелкими грапато- 
эдрамн, уд. в. и тв. какъ у предъидущей; цв. желтовато и зеленовато¬ 
бѣлый; просвѣчивающа; составляетъ глинистую вепису съ самымъ 
меньшимъ количеств, желѣзн. окиси. Нах. въ Норвегіи, Тиролѣ. 

^пошр. на разныя украшенія, въ особенно темно-коломбино- 
красный Альмандинъ или такъ называемая востогпая вениса, но 
хорошіе сов. прозрачные камни рѣдки и дорого цѣнятся; не вы¬ 
сокаго качества и негибкая в. летко разбивается въ порошокъ и 
употр. въ видѣ наждака, для шлифовки другихъ камней. 

Р. 30. Пиропъ, (отъ яі}()> огонь), Ъоктізсігег СгапаС. 
Крист, сист. правильная у эксаэдръ, по б. ч. округлен¬ 
ными мелкими зернами; изл. мелкораковистый; тверд, ме¬ 
жду кварц, и топаз.; хрупокъ; уд. в. 3,7; цв. кровяно- 
красный; бл. сильный, стеклянно-прозраченъ или про- 
свѣчивающъ; предъ п.тр. плавится, окрашивая буру изум¬ 
рудно-зеленымъ цвѣтомъ; сост. кремнеземнокислый горь- 
коземъ и глиноземъ съ небольшимъ содержаніемъ желѣ¬ 
за, извести и хромія. 
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Нах, просшііі въ глинистыхъ массахъ въ смолистомъ камни и 
змііевнкѣ; зернами, въ намывной землѣ Богеміи, Саксоніи, Фин¬ 
ляндіи въ Имбилаксъ. 

У потр . какъ драгоцѣн. камень на украшенія подъ назван. 
Восточной или Богемскоц веннсы и наиболѣе цѣнится. 

Р . 31. Увар овитъ, (собств. имя) Крист . сист. пра¬ 
вильная, гранатоэдръ, но мелкими кристаллами, похожи¬ 
ми на 6-стор. призму, съ ромбоэдр, коней, пріостреніемъ, 
тверд, топаз.?; уд. в. 2, 9 или рѣдко 3, 41; цв. изумруд¬ 
но-зеленый; бл. стеклянный; прозраченъ; предъ п. тр. 
неплавкій, съ бурою плавится въ зеленое стекло; сост. из¬ 
весть, гЛинозсмъ, кремнеземъ, хромовая окись. 

Нах . блестящими додекаэдрами на хромовой рудѣ съ родохро¬ 
момъ въ* Сарацинскомъ рудн. въ Быссертск. зав. и въ тонкомъ на- 
лѣтѣ на хром, рудѣ въ Кыштымск. зав.*, легко вывѣтривается на 
подобіе веннсы, отъ разрушенія которой образуется, какъ кажется 
Фалуиитъ, отличающійся грапатоэдрнческою кристаллизаціей) вени- 
сы; увар, имѣетъ малый уд. в. 2,9, потому что онъ уже отчасти 
разрушился; онъ тогда безъ блеска ; тверд, въ этомъ случаѣ апат., 
между тѣмъ другіе куски блестящіе достигаютъ тверд, кварц.; симъ 
доказывается, что онъ легко разрушается; составляетъ зеленую венису. 

Р. 32. Везувіанъ, (отъ ѵезиѵіиз, везувій), Мосѵаье . 
Крист . сист. 2 -и 1-оснал, глав. ф. квадрат. октаэДръ съ 
конечными ребрами въ 129°29' и съ боков, въ74° 14'; прео¬ 
бладаютъ квадр. призмы; обыкнов. кристаллы представля¬ 
ютъ соединеніе квадратнаго октаэдра (фиг. 109. о) съ 

(Фиг. 109). пе Р в0Й ква ДР- призмой, (1. с. §•); иногда 
' также съ этою и второю (1. с. сі) въ ви¬ 
дѣ квадратно -оемн- сторонней призмы и 
съ горизонтальною конечною плоскостью 
(1. с. с.); также плоскости болѣе ту наго 
октаэдра, и плоскости втора го болѣе остра¬ 
го октаэдра; спайн. не соверш. парал¬ 
лельна плоскостямъ первой призмы; бо¬ 
ков. плоскости призмъ часто вертикально 
струйчаты; также сплошный, вкрапленный часто шссто- 
вато или зсрнисто отдѣленный; изл. неровн.; тверд, между 
кварц, и пол. ши.; хрупокъ; уд. в. 3,4 — 3,3; цв. бурый, 
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желтый, зеленый, синій; бл. стекллп. и жирн.; прозра¬ 
ченъ; предъ п. тр. легко плавкій съ кипсніемъ въ зеле¬ 
ное или бурое стекло; сост. изъ кремнезема, извести и 
глинозема съ малымъ количествомъ желѣзн. окиси, соверш. 

І1) ... 

какъ въ венисѣ. Са 3 Зі ... } 8і 

?с| 

В. 1. Благородный вез . всегда кристаллич., цв. краеповато-бурый 
желтовато-бурый, восково-желтый, оливково-травяио-Фіісташково-зе- 
лепый, небесію-и фіолетово-синій; прозраченъ; небесно-синій (Су - 
ргіп) содерж. немного мѣди. 


В. 2. Обыкновенный вез., Брег ап, БоЪоіЬ, РгирапІіЬ (собст. име¬ 
на), сплошным, шестовато-отдѣленный, желтобурыхъ цв.; непрозра¬ 
ченъ. 


Нах ■. вросшими кристаллами по р. Вилуи близъ Охотскаго 
залива, въ Монте Соммѣ и въ Везувіѣ, въ Фассайской долинѣ, въ 
Оравнчѣ въ Венгріи; сплошными шестоватыми кусками близъ Эге¬ 
ра (Ерсгап) и Карлсбада, въ Норвегіи и синій (Су ргіп) въ Шве¬ 
ціи, въ Суландѣ и Фругардѣ, въ Финляндіи въ Мепцелѣ, Кими- 
то и въ Бьернѣ; также вросшими и наросшими кристаллами и зер¬ 
нами въ окрестностяхъ Златоустов, зав. въ Ахматовскомъ пріискѣ, 
въ хлоритовомъ сланцѣ и известк. шп. н въ трещинахъ его съ хло¬ 
ритомъ; въ Шишимскихъ горахъ съ наросшими кристаллами съ из¬ 
вестковымъ шп., и въ Березовской горѣ мелкими вросшими кри¬ 
сталлами и зернами въ бѣлой сплошной венисѣ, весьма примѣч. мѣ¬ 
стонахожденіе по различной кристаллизаціи везувіана и венисы; крис¬ 
таллы представляютъ здѣсь короткія квадратныя призмы. 

Употр. иногда на камни для колецъ и иглъ подъ названіемъ 
везувскихъ хризолитовъ и геммъ; шлифуютъ .нхъ въ особенности въ 
Неаполѣ и Туринѣ. 


Р . ЪЪ. Ставролитъ, Сгапаііс, зісіигоіісіе . Крист . 
сист. 1-и \-оспал, главная ф. ромбическая призма во 
129° 2(У съ притупленіемъ острыхъ боковыхъ ребръ (въ 
видѣ 0-сторонней призмы), съ горизонтальною конечною 
плоскостью и съ плоскостями первой горизонтальной 
призмы (отъ притупленія конечнаго угла тупыхъ реберъ); 
кристаллы всегда призматичЕскіе, или толстые и корот- 
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кіе или длинные и узкіе; весьма часто 
двойники (фиг. 110); двѣ призмы пе¬ 
ресѣкаются подъ прямымъ угломъ или 
подъ угл. 120°, оттого и произошло 
названіе ставролитъ (дан(>о$ , крестъ, 
камень); если пересѣченіе повто¬ 
ряется, то происходитъ шестилучевая 
звѣзда; спайн. по направленію приту¬ 
пленія острыхъ бок. ребръ совершенна; изл. раковистый, 
неровный; тверд, между топаз, и кварц.; уд. в. 3,8—3,4; 
бл. стеклянный, склоняющійся къ жирному; цв. бурова- 
то-или черновато-красный; иногда прозраченъ; предъ п. 
тр. неплавкій; сост. железистый кремнекислый глиноземъ 
съ преобладающимъ глиноземомъ. 6 А1 4 8і-+4?е 4 8і. 

Нах, всегда въ кристаллахъ вросшихъ въ гнейсѣ, слюдяп. , таль- 
ков. и глинист, сланцахъ Ст. Готтарда, въ Моравіи, Тиролѣ, Цил- 
лерской долинѣ, отдѣльные кристаллы, почти всегда двойники во 
Франціи, Португаліи, Испаніи, Финляндіи въ Томаерви, Имбилаксѣ 
и Торнео, двойники часто встрѣчаются близь Петергова, Шлиссель¬ 
бурга и въ Питкарандѣ, выброшенные изъ Ладожскаго озера и ва¬ 
лунами въ гнейсѣ Виленской Губ. , также въ Олекшинскомъ округѣ 
въ Иркутской губ.; въ Уральскихъ горахъ въі-или 2-дюймовыхъ не¬ 
прозрачныхъ кристаллахъ въ слюдяномъ сланцѣ въ горѣ Тага паѣ, 
въ округѣ Златоустов, зав., въ гораздо меньшихъ кристаллахъ въ 
глинистомъ сланцѣ въ Полевскомъ зав., къ югу отъ Екатеринбурга. 

Р, 34. Телвинъ , Неіѵіп (отъ Ьеіѵіпш, свѣтло жел¬ 
тый), ІеІтаейгівсТіег ОгапаС , сост. изъ кремнекислаго марган- 
съ сѣристымъ марганцомъ, съ малымъ количествомъ бе¬ 
риллія и желѣзн. закиси. 

Нах . въ Саксонскомъ рудномъ кряжѣ въ Шварценбергѣ, весь¬ 
ма рѣдокъ. 

Семейство 10. Шерловые. 

Крист . сист, З-иІ-ос/л, тверд, по б. ч. кварц.; уд. в. 
3,3—^3,0; цв. черные, бурые, пестрые; бл. стеклянный; тер¬ 
моэлектрическіе; составъ кремнеземистый глиноземъ съ 
разнымъ содержаніемъ желѣза и марганца и буровой 
кислоты, въ аксинитѣ содержится также известь. 
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Р. 55. Турмалинъ, 5 с/іоті. Крист, сист. Ъ-и 1-ос- 
пал, ромбоэдрическая, главы, ф. ромбоэдръ въ 155° 26'; 
кристаллы отличаются соединеніемъ призмъ съ ромбоэд¬ 
рами и тѣмъ, что обѣ конечности показываютъ рази, 
плоскости, ромбоэдры болѣе тупые и болье острые, ра¬ 
вно какъ и скаленоэдры, хотя рѣдко встрѣчаются; обыкн. 
они сост. изъ соединеній главнаго и болѣе тупаго ром¬ 
боэдра съ горизонтальною конечностью и съ плоскостя¬ 
ми первой и второй 6-сторонн. призмы, иногда съ обѣ¬ 
ими, но тогда часто примѣчается половина плоскостей; 
гораздо рѣже 12-стороннія призмы; чрезъ косвенное при¬ 
тупленіе ребръ соединеній обѣихъ призмъ образуются 
24-стороннія призмы, имѣющія почти цилиндрическую 
наружность; часто встрѣчается также одна, половина пло¬ 
скостей б-стороин. призмъ, такъ что кристаллы прини¬ 
маютъ видъ 5-сторонн. призмъ, по б. ч. они удлиненны, 
шестоватьь игловидны, рѣдко коротки, толсты или та¬ 
блицевидны, отъ преобладанія горизонтальной конечной 
плоскости, или ромбоэдрическіе отъ преобладанія конеч¬ 
ной кристаллизаціи; поверхность кристалловъ по б. ч. 
грубо вертикально-струйчата, спайн. не совер. параллель¬ 
на ромбоэдрическимъ плоскостямъ; плоскости ромбоэдра 
на отрицательно электрич. концѣ гладки и блестящи, на 
положительномъ тусклы и струй чаты; также сплошной, 
вкрапленный, и валунами; изл. раковистый; тверд, кварц, 
или немного выше; уд. в. 5, 5 — 5, 0; бл. стеклянный; 
цв. бѣлый, желтый, зеленый, синій, красный, черный; 
прозрачный отличается дихроизмомъ по параллельному и 
прямоугольному направленію къ оси; при пагрѣваніи 
электризуется въ цѣлыхъ кристаллахъ, получая полярное 
электр.; предъ п. тр. болѣе или менѣе плавкій; сост. изъ 
кремнекислаго глинозема съ содержаніемъ желѣза и мар¬ 
ганца, нѣсколько буровой кислоты и натра, кали и литпі. 

В . 1. Драгоцѣнный, благородіе . т. у ёІесігі$с1іег $скогІ у въ крис¬ 
таллахъ; цв. бѣлый, красный, зеленый, бурый, иногда черный при 
отраженномъ свѣтѣ; а при проходящемъ лучѣ свѣта всегда другихъ 
цвѣтовъ; термоэлектрическій; видоизмѣненія его суть: водяпобѣлый у 



красный (ЗіЬсі'И, ЦиЬсШіу АругіЬ > Лаііигіі), синій (ІпйісоШ) ; зе¬ 
леныйу бурыйу Ъахролштихескгй зелен . и черн. или бурый и черный, 
или двухъ различныхъ зеленыхъ цвѣтовъ по рази, направленіямъ. 

В. 2. Обыкновенный т. } $етпеіпег 5 сіібгі, §Ьап$етсКбгІ , АрІгН- 
сіі , кристаллическій, сплошной, вкрапленный, черныхъ цвѣтовъ съ 
большимъ содержаніемъ желѣза. 

Нал. вросшій въ жилахъ гранита, или гнейса, слюдяиаго, хлори¬ 
товаго сланцевъ, благороЬпый па остр. Эльбѣ, въ Ст. Готтардѣ, ТиролЬ, 
Саксоніи, въ Сибири въ Мурзниской слободѣ, въ окр.Міяск. зав. и въ 
горѣ Уурулунгѣ въ Нерчинскѣ, на о.. Цейлонѣ, въ Массачусетс и т. д.; 
обыкновенный весьма часто въ Пиренеяхъ, Тиролѣ, Норвегіи, Швеціи, 
Англіи, Шотландіи, въ Волынской губ. въ гранить при р. Тетеревѣ 
близъ Житомира; въ Финляндіи въ Имбилаксѣ и Тамелѣ; черны¬ 
ми кристаллами, наросшими при Алабашкѣ въ Мурзниской сло¬ 
бодѣ въ пустотахъ гранита; въ Алтайскихъ и Нерчинскихъ горахъ, 
также съ берилломъ близъ Ахтеискаго рудника; вросшіе черные 
кристаллы весьма часто въ хлоритовомъ сланцѣ, въ Горношитскомъ 
заводѣ, въ Екатеринбургскомъ округѣ, съ весьма гладкики боков, 
плоскостями и половинными конечностями; также вь Верхнеивин- 
скомъ зав. въ дер. Косойбродской; съ саФііромъ, въ Поляковскомъ; 
кристаллы здѣсь эксцентрически скоплены и шестоваты, и въ про¬ 
долженіи ихъ наход. (что весьма примѣчательно) подобныя шесто- 
ватыя массы, состоящія изъ чешуйчатаго хлорита съ кристаллами 
турм., такъ что здѣсь его кристаллы кажутся превращенными въ 
хлоритъ; часто волосистые кристаллы т. вросши въ топазѣ въ Иль¬ 
менскихъ горахъ; шары состоящіе изъ эксцентрически-жилковатош 
т. пах. въ мелкозернистомъ кварцѣ въ Точильной горѣ и въ грани¬ 
ть въ Шайтанской дер., наконецъ волосистыми и игольчатыми зеле¬ 
ными кристаллами въ золотоносныхъ жилахъ Березовскихъ рудниковъ. 

Р. об. Аксинитъ, Ахіпіі. Крист . сист. 1 -и 1-глен., 
главная ф. косоромбич. призма въ 415° ЪЭ' (фиг. 111 М. Т.) 

Фиг. 111. съ весьма косв. насажденною конечн. плос¬ 
костью (I. с. Р.), обыкновенно еще плос¬ 
кость 1-и 1-член, октаэдра (1. с. /.), лежа¬ 
щая между плоскостями призмы и конечн. 
плоскостью; притупляющая плоскость угла 
этого октаэдра и подъ ней лежащая плос¬ 
кость второй вертикальной призмы (1. с. л), 
всѣ ребра весьма остры и оттого аксинитъ 
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(аІіѵт] топоръ) получилъ свое названіе; спайн. весьма несо¬ 
вершенна по направленію косв. наса;кденной конечн. 
плоскости; также сплошной, вкрапленный, скорлуповато- 
отдѣленный; пзл. раковист.; тверд, кварц.; уд. в. 5,5—5,2; 
бл. стеклянный; цв. бурый, склоняющійся къ зеленому и. 
сѣрому; прозраченъ и хрупокъ; при нагрѣваніи дѣлает¬ 
ся отчасти полярно-электрическимъ; предъ п. тр. сплав¬ 
ляется въ темнозеленое стекло; сост. изъ кремнезема съ 
глиноземомъ, известью, желѣзною и марганцевою окисью, 
съ небольшимъ количествомъ буровой кислоты. 

Нал г. въ пластахъ и жилахъ діорита, слюден. слайда, въ окрес- 
постяхъ Кончозерскаго завода въ Олонецкой губ. и въ глинистомъ 
ел. въ Дофинѣ, Пиренеяхъ, Швейцаріи, Корпваллнеѣ, на Гарцѣ, 
въ Саксоніи, Норвегіи, Швеціи*, скорлуповатый, сплошпый, мало¬ 
прозрачный, съ кварцомъ н азбестомъ въ жилѣ діоритов. порфира 
Первоиавловск. пріиска въ окрѣспостяхъ Міяскаго зав. 

Семейство 11. Цирконовые. 

Крист . сист . 2 -и 1 -глеи.; тверд, между кварц, н 
топаз.; уд. в. 4,6 — 4,4; бл. алмазн. или стеклянный; 
прозрачны; имъ свойственно двойное лучепреломленіе; 
главный составъ ихъ кремнекислый цирконій. 

Р. 57. Цирконъ, НуасіЫІі и 2ігсоп. Крист, сист . 2-г/ 
1 -оспал, глав. ф. квадратный октаэдръ (см. фиг. 112. о.) 

Фиг. 112. съ притупленіемъ боков, ребръ плоскос¬ 
тями первой квадр. призмы (1. с. §*.), но 
весьма часто первая призма на концѣ съ 
плоскостями перваго октаэдра; эта же 
призма вмѣстѣ съ притупленіемъ боков, 
ребръ плоскостями второй квадрат, приз¬ 
мы (I. с. а.)у посему 8-сторопняя; вто¬ 
рая призма съ основнымъ октаэдричес¬ 
кимъ конечнымъ пріостреніемъ, насажден¬ 
нымъ на ребра ея; а чрезъ сближеніе 
конечнаго притупленія въ серединѣ боков, ребръ, раз¬ 
носторонній ромбическій диоктаэдръ, чрезъ притуп¬ 
леніе конечн. плоек, октаэдра болѣе тупый октаэдръ съ 
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конечн. ребрами въ 133° 10' и съ боков, въ 65° 17^ под¬ 
чинены плоскости перваго (1. с. 2 о.) болѣе остраго октаэдра; 
чрезъ притупленіе конечн. ребръ между второю квадрат, 
призмою и октаэдромъ образуются ромбическія плоскости, 
лежащія въ зигзагѣ (1. с. 3. 3.); весьма рѣдко плоскости ді- 
октаэдра (см. стр. 30 фиг. 29), по б. ч. въ соединеніи съ 
8-стор. призмою; также плоскости двухъ болѣе острыхъ 
(1. с. 2 о. 3 о.) октаэдровъ, но всегда подчинены; прямо насаж¬ 
денная горизонтально кон. плоскость не была еще наблю¬ 
даема; кристаллы обыкн. малы или зерна; спайн. соверш. 
параллельна направленію плоскостей первой квадратной 
призмы, менѣе соверш. паралл. октаэдрическимъ плоек.; 
изл. раковист.; тверд, между топаз, и кварц.; уд. в. 4,6—4,4; 
хрупокъ; бл. стеклянный, часто алмазный; онъ прозра¬ 
ченъ или просвѣчиваетъ на краяхъ; цв. бѣлый, сѣрый, 
бурый, красный, желтый, рѣдко зеленый; предъ п. тр. 
самъ по себѣ не плавкій; сост. его кремнекислый цир¬ 
коній. 8і. 

В. 1. Благородный ц., НуасіпІІъ , цв. гіацинтово-или буровато- 
красный, оранжевожелтый; В. 2. Обыкновений и,. у 2ігсопіЬ у первая 
вертикальная призма преобладаетъ у него, у благороднаго вторая; 
цв. мутнобурый или сѣрый, желтобѣлый, даже луковозеленый; про- 
свѣчивающъ; бл. стеклянный, склоняющійся къ алмазному; нѣко¬ 
торые цирконы въ огнѣ дѣлаются соверш. бѣлыми и прежде подъ 
названіемъ іаг^оп сіе сііатапі были продаваемы за алмазы. 

Пах* въ сіэнитѣ недалеко отъ Христіаніи въ Норвегіи, въ 
гнейсѣ, гранитѣ въ Ныожерзѣ, въ Сѣв. Америкѣ, въ базальтахъ во 
Франціи, при Андернахѣ; въ зернистомъ известнякѣ Моравіи; так¬ 
же отдѣльными кристаллами и зернами въ намывной землѣ Цей¬ 
лона, при Мадрасѣ; цирконы въ видѣ квадратныхъ октаэдровъ 
вросшихъ въ роговокаменномъ сланцѣ пах. по рѣчкѣ Мокрой Вол- 
новахи въ землѣ Войска Допскаго; въ весьма отличныхъ измѣненіяхъ 
въ Ильмеиск. гор. въ окр. Міяск. зав. (см. фиг. 112); часто кристаллы 
въ 1\ дюйма длиною въ элеолитѣ, гранитѣ н рогов, обманкѣ; эти 
кристаллы бываютъ иногда значительной величины; въ Муз. Горн. 
И петит, кристаллъ ц. вѣсомъ 8 фунт. 72 золот. изъ Ильменскихъ 
горъ; чаще мелкими кристаллами, сросшимися съ пирохлоромъ и 
вмѣстѣ съ яшішнтомъ, также въ топазоиосиыхъ жилахъ гранита 
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Ильменскихъ горъ, въ большихъ непрозрачн. кристаллахъ въ сіэиитѣ 
при ТургояктсгЬ близъ Міяска, также отдѣльными микроскопичес¬ 
кими кристаллами въ россыіілхъ Березовскихъ, въ Первопавловскомъ, 
Маріинскомъ, Калиновскомъ, Ней винскомъ; они соверш. водямосвѣт- 
лы, желтобѣлы съ гладкими плоскостями и сильнаго алмазн. бл. съ 
діоктаэдрическимн плоскостями, подобными посему кристаллами цир¬ 
кона при Олапіанѣ, которые однакоже красны; сам. большіе най¬ 
дены въ россыпяхъ близъ дер. Мугабетова при Міяскѣ. 

'У'потпр. на украшеніе въ кольцахъ, также для чувствительныхъ 
вѣсовъ и часовъ цилиндрическихъ; лучшіе цейлонскіе высоко цѣнятся. 

Семейство 42. Алмазные камни. 


Крист, сист. правильн.; спайн. совершенна; тверд, и 
бл. алмазные; уд. в. 5,6—5,5; самое большее лучепреломле¬ 
ніе, хотя простое; сост. чистый углеродъ, чѣмъ они от¬ 
личаются отъ горючихъ веществъ, для горѣнія которыхъ 
не нужно столь сильнаго жара. 

Р. 58. Алмазъ, Т)іатапІ> уісіатаз. Крист, сист. правиль¬ 
наяу олоэдрич. и эмиэдрич., главн. ф. октаэдръ, (фиг. 115.) 

_ ^ съ округленными плоскостя- 

Фнг. 115. Фиг. 114. 

ми, такъ что онъ дѣлается 
шаровиднымъ; нерѣдко также 
является эмиэдрич. ф. октаэдра, 
тетраэдръ (фиг. 114.), или окта¬ 
эдрическая таблица; кромѣ то¬ 
го гранатоэдръ, динлогранато- 
эдръ, эксакисъ-октаэдръ, экс акисъ-тетраэдръ, тріакисъ- 



октаэдръ, рѣдко эксаэдръ, или соединеніе этихъ Формъ 
(фиг. 115), а именно эксаэдра (1. с. с.), октаэдра (1. с. о.) 
Фиг. И5. и эксакисъ-октаэдра (1. с.///), плос¬ 



кости котораго обыкновенно округ¬ 
лены, отчего происходятъ шаровид¬ 
ные кристаллы; также двойники какъ 
у шпинели (см. ф. 118 стр. 240); спайн. 
соверш.параллельна октаэдрическимъ 
плоскостямъ; кристаллы мелки, от¬ 
дѣльны, вросшіе въ конгломератѣ или 
въ зернистомъ кварцѣ (итаколумитѣ); 
изл. раковистый; уд. в. 5,6 — 5,5, 




тверд, и бл. алмазные; хрупокъ; цв. водяно-свѣтлый, бѣ¬ 
лый, желтый, бурый, синій, зеленый, красный, да;ке чер¬ 
новатобурый, въ рази, оттѣнкахъ, съ превосходною игрою 
цвѣтовъ, въ особенности въ отшлифованномъ состояніи, 
потому что онъ отличается большею способностью лу¬ 
чепреломленія и разбрасыванія цвѣтовъ; прозраченъ; отъ 
тренія получ. положит, элсктр. и при дѣйствіи на него 
солнечнаго свѣта дѣлается Фосфорическимъ; пред. п. тр. 
не плавкій, почти безъ остатка сгорающій въ сильнѣй¬ 
шемъ огнѣ; сост. изъ чистаго углерода. С. 

Нах. почти всегда отдѣльными кристаллами и зернами, рѣдко 
въ коигломератовомъ песчаникѣ, по б. ч. въ намывномъ пескѣ рѣкъ 
Восточ. Индіи, въ Голкондѣ, Внзапурѣ, гдѣ были найдены самые 
большіе, въ Бразиліи въ Минасѣ Гераэсѣ въ желѣзист. конгломератѣ 
(СазсаШао назв. тамошними жителями), особенно въ Мандантѣ* также 
въ Малаккѣ, Борнео, въ Сѣв. Африкѣ въ ручьѣ Гумелѣ близъ Кон¬ 
стантина, въ Сѣв. Америкѣ, н на воет, отклопѣ Уральск, горъ, отдѣль¬ 
ными кристаллами въ россіянахъ, по вездѣ рѣдко, а именно въ Перм¬ 
ской губ. въ Биссертскомъ зав. (найдено здѣсь до 36 штукъ, изъ кот. 
большой кар.), въ Крестовоздвиженской (у ГраФішы Полье), въ 
Адольфской (у Г-на Меджера), въ Кушвнпскомъ зав. и въ Орен- 
бурской губ. въ Верхнеуральск, зав., въ Тептярскнхъ дачахъ (у 
Генер. Жемчужникова), откуда гранатоэдръ вѣс. |- карат., гладкій 
и выпуклый съ блестящими плоскостями, храп, въ Муз. Гори. 
Иистнт. 

е/ )Р т потр. алм. занимаетъ первое мѣсто между всѣми драгоц. кам¬ 
нями*, не хорошо окрашенные кристаллы съ трещинами и пятнами 
употр. на грііФелн для рѣзанія стѣкла, гравированія на стеклѣ, про¬ 
сверливанія твердыхъ камней*, истолченный въ порошокъ (такъ паз. 
НетапіЬогЛ) служитъ для шлифованія алмазовъ и друг, драгоцѣн. 
камней; единица вѣса, по которой продаются алмазы, паз. каратомъ, 
24 которыхъ составл. 16 лот. или 8 золоти и ковъ; коль скоро вѣсъ 
годныхъ алмазовъ будетъ болѣе одного карата, то п цѣна ихъ воз¬ 
вышается, съ каждымъ излишкомъ, въ прогрессіи; кромѣ того еще 
возвышается цѣна алмазовъ шлифовкою и гранью, изобрѣтенными 
въ концѣ 15-го столѣтія, прежде же употреблялись только сырые 
алмазы. Грани паз. брилліантовою и розами; брнлліянть представл. 
двойной усѣченный конусъ или дв. ус. пирамиду, у которой верх- 
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нее усѣченіе бываетъ болѣе нижняго. Роза представл. полушаріе, 
имѣющее снизу ровную плоскость, а сверху грань; розы гораздо 
ниже цѣнятся брилліантовъ. Отшлифованные алмазы имѣютъ иногда 
видъ таблицъ (Та/еЫсіпе) и еще менѣе цѣнятся; алмазы, болѣе 
обыкн. величины т. е. брилліантъ 5 каратовъ цѣнятся выше при¬ 
нятой цѣпы, а далѣе цѣпа зависитъ отъ охотниковъ; къ алмазамъ, 
отличающимся величиною, прнч. слѣд. 1) всѣхъ наибольшій алмазъ 
говорятъ нах. въ королева*, кабинетѣ въ Лиссабонѣ , но оиъ не 
отшлифованъ н имѣетъ видъ яйца, болѣе 4 ;/ длиною и Ъ ,; шириною, 
вѣсомъ 1680 каратовъ, цѣнятъ его 57 мнлліон. Фунт, стерл. 2) 
алм. Рал Матунскаго на остр. Борнео имѣетъ также подобный видь 
розы, алмазъ чистѣйшей воды былъ здѣсь и найденъ; 5) по из¬ 
вѣстіямъ путешественника Тавернье пах. въ кабинетѣ великаго Мо¬ 
гола алмазъ въ видѣ розы, 279* каратовъ вѣсомъ, 4) Щахъ Персид¬ 
скій имѣетъ два алмаза, изъ котор. одинъ вѣс. 252, а другой 162 
карата; 5) въ Илпіер . кабинетѣ въ С. Петербургѣ отличается 
между всѣми алмазъ на верхушкѣ скипетра, но онъ не удобно ошли¬ 
фованъ, въ видѣ розы, хотя самого высокаго блеска, и весьма чис¬ 
той воды; вѣсомъ онъ 196^ кар., шириною 1 1/ Ъ ,и и вышиною 
10' /л , онъ происходитъ изъ Воет. Индіи н находился прежде въ 
креслѣ ПІаха Надира , а послѣ смерти его купленъ Лазаревыліъ 
у Грека Сафраца , отъ пего же пріобрѣла его въ 1772 году Ека¬ 
терина II за сумму 450,000 р. сер. и русское дворянство; другой 
же алмазъ въ Илт. кабинетѣ , подаренный Персидскомъ припцомъ 
ХосроэсоліЪу сыномъ Аббаса Мирзы , 1820 г. Государю Императо¬ 
ру $ онъ отчасти ошлифованъ, отчасти еще показ, октаэдрическія 
плоскости, длиною 1" 5~ і;/ н шириною 8'", вѣсомъ 86^- кар., 5) 
алм. Австрійскаго Матер, вѣсомъ 159-і- кар., поимѣетъ жслтобѣлый 
цв., (3) алм. французскаго Короля , такъ называемый Регентъ или 
ПипппЪу вѣсомъ 136|- кар. чистѣйшей воды, ограненный въ видѣ 
брилліанта; ТІраииъ-Рсгситъ у Герцогъ Орлеанскій, заплатилъ за 
него Англичанину Питту 2,250,000 Ііѵгез; за другой же алмазъ 
франц. Короля Саней , вѣсомъ 106 кар. въ видѣ ошлифован, розы, 
уплачено 600,000 Ііѵ. Всѣ эти алмазы изъ Воет. Индіи, три Бра¬ 
зильскихъ алмаза нах. въ Кабинетъ Ріо-Жансйро, одинъ 138-Ь кар., 
друг. 72 кар. и третій 70 кар., а въ лиссабонскомъ королевскомъ 
кабинетѣ кромѣ перваго наибольшаго оттуда нах. превосх. алмазъ 
120 кар., но не ошлифованъ, въ видѣ правильнаго октаэдра. 
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Семейство. 1 Ъ. Корундовые. 


Фиг. 116. 


Крист, сист. Ъ-и 1-осн%-и 1 •осп. у 1 •и 4-осп.; 

тверд, топаз, и саФир.; уд. в. 4,4 — 5,4} бл. стеклян., 
иногда па нѣкоторыхъ плоскостяхъ перламутровый, выс¬ 
шія степени прозрачности;, сост. чистый глиноземъ въ 
плотнѣйшемъ состояніи, какъ углеродъ въ алмазѣ, или 
кремнекислый глиноземъ съ преобладающимъ глинозе¬ 
момъ. 

Р. 59. Корундъ, Согітъйоп, Согипйит. Крист . сист , 
Ъ-и 1 -оскал > по б. ч. ромбоэдрическая съ переходомъ 
въ діэксаэдръ съ конечными ребрами въ 86° б', хотя 
весьма рѣдко, чаще діэксаэдръ (фиг. 116. г. г.) съ го¬ 
ризонтальною конечн. плоскостью (1. с. с.) 
переходящею иногда въ ромбоэдрическую 
таблицу, чаще первая (1* с. §. или 
также вторая ромбоэдрич. призма, ино¬ 
гда пріостренная плоскостями основнаго 
ромбоэдра, или въ видѣ 6-стор. призмы; 
иногда діэксаэдръ втораго разряда, так¬ 
же нѣсколько болѣе острыхъ діэксаэдровъ, 
иногда плоскости болѣе остраго ромбоэдра; плоскости 
додекаэдра и боков, плоек, призмы, часто горизонтально 
струй чаты; спайн. совер. паралл. по направленію попе- 
ремѣнныхъ плоскостей додекаэдра т. е. ромбоэдра; изл. 
раковист.; тверд. саФира; уд. в. 4,0—5,9; бл. стеклянный; 
прозрачность иногда съ внутреннимъ б-лучисто звѣздча¬ 
тымъ сіяніемъ; цв. по б. ч. сѣро-бурый, красный, синій; 



предъ п. тр. самъ по себѣ неплавкій; сост. чистый глино¬ 
земъ, смѣшанный съ кремнеземомъ и окрашенный желѣзомъ. 

В. 1. Благородный кор. у яхонтъ , 5 арріііг у КиЫп вмѣстѣ съ 8а- 
Татвісіпу всегда кристаллами или зернами, кристаллы съ гладкими 
плоскостями; цв. преимущественно синій (8арр/ііг въ рази, измѣ¬ 
неніяхъ, красные (РкиЫв) у бѣлый ( Рисіівварріііг желтый (огіепіаіі- 
всігег Торав), иногда въ одномъ кристаллѣ разные цвѣта, иногда съ 


лучисто-звѣздчатымъ отливомъ внутри, и тогда называется Авігіав 
или этздовиколіъ . 
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В. % Обыкновенный кор ., Согипй , ТУстапівраіЬ , Бсіітіг^сі, кри¬ 
сталлы съ шероховатыми плоскостями, листоватый*, сѣро-зеленый, 
желтый, синій, красный и т. д., волосяно-бурый съ металловиднымъ 
отблескомъ назыв. алмазн . шпатоліъ , сплошным, вкрапленный, мел¬ 
козернисто отдѣленный неопредѣленныхъ цвѣтовъ; наждакъ (8с7шііг - 

Еѵгегіі) есть зериист. кор. съ бурымъ желѣзнякомъ и съ че¬ 
шуйками слюды. 

Нах . отдѣльными кристаллами въ паіюсной землѣ, рѣдко въ Ба¬ 
зальтѣ на о. Цейлонѣ, въ Китаѣ; въ Билинѣ и по р. Изеру въ Бо¬ 
геміи, въ Саксоніи, Франціи, въ Андернахѣ; обыкновенный въ гра¬ 
нитѣ, слюд, сланцѣ, въ доломитѣ на о. Цейлонѣ, въ Китаѣ; вь Швей¬ 
царіи, въ С. Готгардѣ, въ Швеціи, въ Уралѣ, кор. найденъ въ разныхъ 
мѣстахъ Ильменскихъ горъ, самыми большими кристаллами до полуФу- 
та величиною, дюймовыми круглыми б-стор. призмами дымчатосѣраго 
цв. въ окрестностяхъ Міяска, и еще большими кристаллами отъ 2 
до 3 дюймовъ вел. саФироваго цв. н болѣе прозр. при дер. Селлнкинѣ, 
въ обоихъ мѣстахъ онъ сросся съ кристаллами пол. шп.; также въ 
россыплхъ по рѣкѣ Барзовкѣ въ Кыштымскомъ зав. гораздо мень¬ 
шими-кристаллами саФИрносиплго цв. (сойлюнитъ,) въ барзовитѣ, 
состоящемъ изъ пол. шп. и талька, попадающемся иногда весьма 
значительными глыбами въ россыплхъ; кромѣ того мелкими сплош¬ 
ными кусками; рѣдко окристаллованный въ хлоритовомъ сланцѣ въ 
дер. Коссойбродѣ къ югу отъ Екатеринбурга, и въ Финляндіи близъ 
Лойо; наждакъ нах. мелковкрапленный въ хлоритовомъ сланцѣ вмѣ¬ 
стѣ съ діаспоромъ въ Горношнтркомъ зав. въ АЗ верст, отъ Ека¬ 
теринбурга; Горношитскій кор. вкрапленъ въ хлорит, сланцѣ по 
границѣ съ ломаемымъ здѣсь мраморомъ; также въ Саксоніи, въ 
Гренадѣ, вь Смирнѣ и на о. Наксосѣ въ Греціи. 

У^потр. саФііръ и рубинъ послѣ алмаза составляютъ самые дра- 
гоцѣнн. камни, на кольца, сергн, и ожерелья; они получаютъ тог¬ 
да брилліантовую шлиФовку и смѣшанную; цѣна ихъ зависитъ отъ 
величины, цвѣта и чистоты, вмѣстѣ съ шлифовкою; наиболѣе цѣ¬ 
нятся восточ. рубины, такъ что совершенные камни, вѣсомъ болѣе 
трехъ каратъ, дорожѣ цѣнятся цвѣтныхъ алмазовъ этого вѣса; послѣ 
пего слѣдуютъ синіе саФиры, потомъ другіе цвѣтные и наконецъ без¬ 
цвѣтные ; большіе рубины и саФиры весьма рѣдки; Тавернье видѣлъ 
въ Визапурѣ два рубина въ 50 и 17 кар., оба соверш. цвѣтовъ и 
превосходной красоты; Гариошнтскій наждакъ употр. послѣ обож- 
женіл, измельченія и очищенія отмучиваніемъ, на Мраморномъ зав. 



близъ Екатеринбурга, для шлифовки мрамора и другихъ камней; а для 
гранильной Екатеринбургской н Златоустовской оружейныхъ Фабрикъ 
получается наждакъ изъ Кыштымскаго и Златоустовскаго корунда. 


Р. АО. Шпинель, октаэдриг. корундъ, зріпеііс. Крист 
сист. правильная у основная ф. октаэдръ, часто сплюсну¬ 
тый въ видѣ таблицы, гранатоэдръ, лейцитоэдръ, весьма 
рѣдко и всегда подчинены плоскости тріакисъоктаэдра, 
(фиг. 117); кромѣ того соединенія ихъ между собою и 
весьма часто двойники по извѣстному въ шпинели зако- 
Фиг. 117. Фнг. 118. ну, (фИГ. 118) ОНИ срОСЛИСЬ 

по 2- плоскостямъ октаэдра, а. 
имѣютъ всѣ другія въ обрат¬ 
номъ видѣ; гораздо рѣже трой¬ 
ники, вообще кристаллы весь¬ 
ма мелки, часто зернами; спайіі. 
по плоскостямъ октаэдра, но не 
явственна; изл. раковист., тверд, топаз.; уд. в. о,8 — 3,4; 
цв. красный, синій, зеленый, желтый и бурый, также 
черный; бл. стеклянный; прозрачна; порошокъ бѣлый; 
предъ п. тр. сама по себѣ неплавка; сост. глиноземно- 
кислый горькозсмъ и желѣзисто-глиноземно-кислый горь- 
коземъ. М§ АД и АІ -+- Ее АІ. 

В. 1 . Благородная или праспа л гип., кристаллы весьма мелки, 
отдѣльны, вкраплены или вросшіе н зерна; цв. кармиино-розово- 



нли кршепилевокрасный, красноватобѣлый, вишнево-кровяно-крас- 
иый; отгѣнки бурыхъ и желт. цв. Нах . въ пескѣ, также въ гнейсѣ 
или гранитѣ, на о. Цейлонѣ, въ Индіи, въ зернистомъ нзвѣстпякѣ въ 
Ныоіоркѣ; темнокрасная паз. ВиЪіп«ріпе11, свѣтлокрасная ВаІІазгиЪіп 
или ИиЬіи-ЬаІаіь, сішеватокрасная Аітапсііп, желтокрасиая ВиЬісеІІ. 

В. 2. Сиплл гип ., кристаллами п зернами; ФІолетово-пиднгово- 


шмальтовосипяя, синевато-бѣлая, селадоно-зеленая; просвѣчиваетъ; 
сод. 5 ргос. желѣза. Нах. въ зернистомъ известнякѣ н доломитѣ 
при Акерѣ въ Швеціи, въ Моравіи, на о. Цейлонѣ, въ Финляндіи, 
сбыкн. шп. въ Лоно, Гельзннгѣ, Сварто. 

В. 3. Желѣзистал шп. или верная гип., цеилонитъ (отъ остро¬ 
ва), Сеуіапіі, СапсШу Рісопазіс, весьма мелкими кристаллами и 
зернами, отдѣльными и вросшими; цв. разііые, черные, черноватозс- 
иые; просвѣч ива тоща; сод. 16 — 20 ргос. желѣза. 
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Нах . въ пескѣ и въ вулканическихъ гори, породахъ, въ базаль¬ 
тѣ, зернистомъ известнякѣ, на о. Цейлонѣ, въ Везувіѣ въ древнихъ 
изверженіяхъ, по Монцони въ Фассайской долинѣ, при Барвикѣ въ 
Ньюіоркѣ, въ самыхъ большихъ кристаллахъ отъ 5— 4 дюймовъ, так¬ 
же въ Уральскихъ, Назямск ихъ горахъ, въ видѣ зеленыхъ октаэдровъ. 

Уіютр. на украшенія; красная гип. есть драгоцѣнный камень 
и извѣстна подъ назв. БиЬіпзріпеІІ; блѣдная, менѣе почитаемая 
называется ВиЪіп Ьаіаіз. 

Р. 41. Пирритъ (отъ яѵ^, огонь, огненножелтый), РуггШ, 
СЫогзріпеІІ . Крист . сист. правильная; мелкій желтый окта¬ 
эдръ найденъ вросшимъ на кристаллическомъ пол. шп. въ 
гранитѣ при Алабашкѣ; сост. неизвѣстенъ, потому что толь¬ 
ко одинъ кристаллъ нах. въ коллекціи Л. Р. Перовскаго . 

Р. 42. Актом олитъ (отъ аѵгоцоХо<; 9 переходный), 
АиІотоШ у Саігпіі, зріпеѴе гіпег/еге. Крист . сист. пра¬ 
вильна основ, ф. октаэдръ, часто въ видѣ октаэдрической 
таблицы, и въ двойникахъ шпинели, также зернами и 
сплошными кусками; кристаллы изоморфіічсскіе съ шпи¬ 
нелью; тверд, топаз.; уд. в. 4,3; бл. стеклянный; цв. 
зеленый, склоняющійся къ черному и синему; на краяхъ 
просвѣчивающъ; предъ п. тр. самъ по себѣ не плавкій; 
сост. глиноземнокислый цинкъ съ желѣзною окисью, съ 
горькоземомъ и известью. 2п АД -*- Мд АЛ. 

Нах . въ тальковомъ сланцѣ при Фнибо и Бродбо, въ Фалу¬ 
нѣ и Великой Тунѣ въ Швеціи, въ Финляндіи въ Киско и Лоно, 
въ Ньюжерзѣ, составл. переходъ къ солевиднымъ цинковымъ рудамъ. 

Р. 43. Топазъ, тяжеловѣсъ, Торов 9 аіитіпе /іІиаіее 
з/іісеизе. Крист . сист . 1 -и \-осн. у главн. ф. ромбич. призма 

въ 124° 19'и кромѣ того ром¬ 
бич. октаэдръ (фиг. 129. о. 
сверху) съ конечн. ребрами во 
141 в Т / и 101°52 и въ 90°55' 
съ боковыми ребрами, иногда 
различно образован, на рази, 
концахъ, но не преоблада¬ 
ющій самъ по себѣ; ромбич. 
призма (1. с. §*.) обыкн. съ нрі- 
остреніемъ острыхъ боков, 
16 


Фиг. 119. 
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ребръ (1. с. -і§\) чрезъ плоскости ромбич. призмы въ 95° 8', 
посему образуется 8-сторонняя призма съ кон. пріостренія- 
ми (1. с. 2/,/і ■§•,/), насаждёнными на острыя боковыя ребра 
(какъ въ сибнрск. тяж.), въ видѣ горизонт, продол ыі. призмъ; 
иногда еще соед. конечн. плоскости, насажденныя на тупыя 
бок. ребра (1. с. й у \ Щ въ видѣ горизонт, поперечн. призмъ, 
такъ что съ предъидущими образуютъ октаэдры; далѣе на- 
блюд. 8-стор. призма (фиг. 120. М. М. 1. 1.) съ кон. за¬ 
остреніемъ плоскостями ромбич. октаэдра, 
(фиг. 120 о. о.) въ Бразильскомъ топа¬ 
зѣ; нерѣдко прямонасажденная кон. плос¬ 
кость (фиг. 119 с.) въ соединеніи съ разн. 
Формами, и иногда плоскости болѣе тупаго 
и болѣе остраго октаэдровъ (1. с. о, \ о, о.); 
кристаллы всегда призматич. и бок. плоско¬ 
сти призмъ вертикально струйчаты; но 
горизонт, конечн. плоскость шероховата, 
по направленію которой прим, соверш. 
спайность; изл. раковист.; тверд, топаз.; 
уд. в. э,6 — 3,4; цв. бѣлый, зеленый, желтый, красный 
и голубой; прозраченъ; бл. стеклянный; хрупокъ; въ огнѣ 
измѣн. цв. желтый въ красный, и осколки покрываются 
предъ п. тр. многими маленькими пузырьками, не сплав¬ 
ляясь сами по себѣ; трѣніемъ, сжатіемъ и нагрѣваніемъ 
дѣлается электрич.; еост. кремнекислый глиноземъ съ пла¬ 
виковою кислотою. АІ Б* -*-2 А1 8і. 

В. 1 . Благородный т., Ркеп^іТ., кристаллами вкраплепн. или 
оплошный; угловато-зернисто-отдЬлеішый, разныхъ цвѣтовъ; зеленый 
аквамариномъ въ торговлѣ; пах. въ большомъ количествѣ, ме¬ 
довожелтыми н красными, отдѣльными кристаллами въ Бразиліи, по 
р. Итаиигѣ, также въ Шотландіи, въ кпарцовомъ гнейсѣ пли въ 
такъ пазыв. топазовой скалѣ въ Шнекксиштейнѣ Саксоніи п въ Руд¬ 
ной горѣ, въ Уральск, горахъ, въ Ильменской горѣ водя нос вѣт.іые, 
мелкіе, въ нѣсколько линій вышиною, но весьма блестящіе съ глад¬ 
кими, весьма многочисленными плоскостями, чѣмъ онѣ превосхо¬ 
дятъ псѣ другіе топазы; также въ подобныхъ пустотахъ гранита въ 
Ллабашкѣ въ Мѵрзинокой слоб. кристаллами большими, имѣющими 
иногда въ длину К дюйма и въ протнвуположной, 4 дюйма б л ни. и 





въ Нерчинскѣ въ Верхне-Удипскомъ уѣздѣ на горѣ Урулуигѣ ино¬ 
гда попадаются кристаллы весьма значительной величины (ромбо¬ 
идальныя призмы) и большаго вѣса, изъ которыхъ одинъ замѣч., 
вѣс. 52 фунт., хранится въ Муз. Горн. Иистит.; они о бык. голубого 
цв., прозрачны и нигдѣ не иаход. въ подобн. красотѣ кристаллиза¬ 
ціи, нах. валуны топаз. въ россыпяхъ ручьевъ въ Мурзииской слоб.; 
они попадаются также въ Адуіічилоиѣ, гдѣ синеватые кристаллы 
бываютъ длиною до 5 дюйм, съ непрозрачною на концахъ корою, 
именуемые «коневьи зубы» въ Сибири. 

В. 2. Обыкновенный т. 9 Руг орку &аШ, Ріьуваііі, (отъ пѵ^у, огонь, 
<рѵваи>, надуваю); въ неясныхъ призмахъ съ шероховатыми плоско¬ 
стями и сплошпый; цв. зеленовато и желтобѣл., мало блестящъ. Нах . 
въ гранитѣ въ Фиибо Швеціи и въ ІІеннгѣ въ Саксоніи. 

В. 5. Шестоваѵгый тРуітіі , (отъ лѵхѵоі;, оплошный), преж¬ 
де такъ пазы в. всіі 'бгіагіі^ег Вегуіі, іѵеі$\ег 5іап§ , еп$с7і6гІ , въ длин¬ 
ныхъ тонкихъ призмахъ пли оплошный; цв. желтый, красный; нах. 
съ кварцомъ и съ слюдою при Альтепбергѣ въ Саксоніи и Шла- 
кспвальдѣ въ Богеміи. 

Р. 44. Хризобериллъ, С1\гу$оЪегуІІ у (отъ ууисо^у зо¬ 
лото, РцоуХХос, бериллъ), суторііапе . Крист, сист . 1-и 1- 
осн.у глав. ф. вертик. ромбич. призма, съ притупленіемъ бок. 
рсбръ въ видѣ 8-стор. призмы, съ октаэдрическими плос¬ 
костями и съ конечп. плоскостями, отъ притупленія 
острыхъ октаэдрическихъ ребръ, насажденными на боков, 
плоскости второй вертикальной призмы; плоскость эта 
съ конечными плоскостями, образуетъ при преоблада¬ 
ющихъ двухъ плоскостяхъ первой бок. призмы таблице¬ 
образные кристаллы; часто встрѣчаются двойники и трой¬ 
ники (по б. ч. въ Сибири), такъ что два недѣлимыхъ 
имѣютъ общую плоскость конечнаго пріостреиія и всѣ 
другія плоскости лежатъ въ обратномъ видѣ; спайн. не 
совсрш. по направл. плоскостей второй боков, призмы; 
изл. раковист.; тверд, между топаз, и саФир.; уд. в. 3,8 — 
э,7; бл. стеклянный; цв. зеленый и желтый въ разн. 
оттѣнкахъ; прозрачность часто съ синеватымъ и бѣлова¬ 
тымъ отливомъ весьма явственнымъ при округленной 
шлифовкѣ; отъ того и получилъ назв. СуторЬап, (отъ 
нѵр.а, волна и ерсиѵь) блистаю); пред. п. тр. самъ по се- 
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бѣ не плавкій; сост. глиноземнокислый бериллій съ кре¬ 
мнеземомъ, А1 4 8і -і- 2ІІе АІ 4 . 

Нах. съ другими драгоц. камнями отдѣльными кристаллами и 
зернами въ рѣчномъ пескѣ на о. Цейлонѣ, въ Пегу и Бразиліи, въ 
гнейсѣ въ Коннектикутѣ, также кристаллами или мелкими сплошными 
кусками съ Фенакитомъ и изумрудомъ въ слюдяномъ сланцѣ по р. 
Іоновой, къ воет, отъ Екатеринбурга, кристаллы отличаются въ 
особенности величиною, темнозеленымъ цвѣтомъ, не большимъ со¬ 
держаніемъ хромовой закиси и дихроизмомъ, такъ что они при 
обыкн. свѣтѣ кажутся темнозелеными, а разсматривая ихъ при огнѣ 
кажутся малиновыми — эти тройники длиною до 3 дюймовъ. 

Употр . на рази, украшенія въ особенности чистые, прозрач¬ 
ные желтаго цвѣта камни съ синимъ отливомъ. 

Семейство 14. Хризолитовые. 

Крист . сист. 1-м 1 -оси., %-и і-ълен.; тверд, кварц, 
и пол. шп.; уд. в. о,4 — 3,1; цв. зеленый, желтый, бу¬ 
рый; бл. стеклянный; прозр. большая; составъ кремне¬ 
земнокислый глиноземъ. 

Р . 45. Хризолитъ, СНгузоШІг, (отъ хоѵсод, золото, 
А*#од, камень), регіеіоіе. Крист . сист . 1 -и ' 1-осн ., глав. ф. 
ромбич. призма въ 150° 2/ (фиг. 121. а. 5.), почти всегда 
въ соединеніи со второю пр. (чрезъ при¬ 
тупленіе острыхъ боковыхъ ребръ) (1. с. 
#); подчинены плоскости ромбич. окта¬ 
эдра, (I. с. о. о.), плоскости первой горн- 
зонтальн. призмы (1. с. с^), отъ притупле¬ 
нія тупыхъ, и второй гориз. призмы (I. 
с. /. У), отъ притупленія острыхъ ок* 
таэдрнч. ребръ, также съ прямонасаж- 
дсниою горизонтальною плоскостію (I. с. 
с.), обыкиов. тусклою и шероховатою; 
первой призмы вертикально струйчата; 
кристаллы обыкнов. короткіе призматич.; спайн. соверш. 
явственна по иаправл. плоскостей второй вертик. приз¬ 
мы; изл. раковист.; тверд, между кварц, и пол. шп., даже 
апат.; уд. в. 5,5—2,8; бл. стеклянный; прозраченъ; цв. 


Фиг. 121. 



плоскость же 





спаржевозеленый, желтый, красный; иногда сплошн. и 
зернами; предъ п. тр. неплавкій; сост. кремнеземноки¬ 
слый глиноземъ съ желѣзною закисью. М« 3 8і. 

В. 1. Благородный хр. } кристаллами и зернами, зеленый рази, 
оттѣнковъ; пах, отдѣльп. кристаллами въ намыв, землѣ Египта, Бра¬ 
зиліи, рѣдко въ базальтѣ Богеміи, на Ферройскихъ островахъ. 

В. 2. Обыкновенный хр. у Оііѵіп , по б. ч. сплошной, округленнозер¬ 
нистыми отдѣльными кусками , рѣдко кристаллизованный; цв. раз¬ 
ный измѣненія желтаго; полупрозраченъ. Нах. въ базальтѣ, лавѣ, 
въ метеорическомъ желѣзѣ, при Касселѣ, въ ЭйФельскихъ горахъ 
при Альтенбергѣ въ Саксоніи, Богеміи, Тиролѣ, Франціи, Шот¬ 
ландіи, въ зернистыхъ массахъ въ Менцелѣ и Крузамо въ Финлян¬ 
діи, хромовый оливинъ въ Менцелѣ, въ Везувіѣ, Этнѣ, ТенсрііФѣ, 
въ метеор, желѣзѣ Сибири и Отумны въ Перу, въ обсидіанѣ въ 
Мексикѣ (кгузіаіітгіег ОЫійіап). 

В. 3. Желѣзистый хр. у Нуаіоьісіегіі , (отъ ЬаХод , прозрачный, 
с желѣзо), весьма мелкими вросшими кристаллами; оплош¬ 
ный, вкрапленный, желтобурый или красный; тверд, немного мень¬ 
ше; содержитъ 29— 30 проц, желѣза. Нах . въ миндальномъ кам¬ 
нѣ въ Ирингенѣ въ Брепсгауѣ, и въ долеритовой жилѣ въ Фрей- 
бергѣ. У^потр. какъ драгоц. камень меньшей цѣны на рази, укра¬ 
шенія, въ особенности хорошо окрашенныя зерна оливина знач. 
величины. 

Р. 46. Хондродритъ, Ііетіргізтаіізсііег Сіггузоііі/г , Ма- 
сіигііу ВгисіС, (собст. им.). Крист . сиспг. кажется 2-гг 1- 
%леп.^ ромбич. призма въ 147° 48'съ притупл. бок. ребръ 
и авгитовымъ конечн. пріострѣніемъ; по б. ч. вкраплен¬ 
ный, зернами и мелкими сплошн. кусками; тверд, между 
кварц, и полев. шп.; уд. в. 3,2 — '5,1; цв. желтый въ 
разн. оттѣнкахъ, шпаржево-и оливково-зеленый; бл. стек¬ 
лянный, жирный; прозраченъ; предъ п. тр. неплавкій; сост. 
кремнекислый глиноземъ съ плавиковой кислотою. М§* 
И. -ь- 3 М 8 8. 

Нах. въ зернистомъ нзвѣстиякѣ въ Ныожерзѣ и ЬІыоіоркѣ, въ 
Саксонскомъ рудномъ кряжѣ и на Везувіѣ, въ Финляндіи желтый 
и бурожелтый на о. ПаргаСѢ, въ Лойо, Гельзингѣ, Стансвикѣ, Сиб- 
билѣ, черный въ Лойо, темнобурый въ Оріерви и Паргасѣ, также въ 
Лойо (брюсипѵь) у въ Акерѣ въ Швеціи, въ Норвегіи, Саксоніи.— 



Гюлщтъ , Ншпіі (собст. им.), весьма похожій на хоидродить и мо¬ 
жетъ быть однокачественный съ нимъ, пах. въ Монте Соммѣ при 
Неаполѣ. 


Семейство 15. Берилловые. 

Крист, сист. 3-и 1 •оси., иногда 2-и 1-глен., тверд, 
отъ кварц, до топаз.; уд. в. 3,0 — 2,6; цв. желтый, зе¬ 
леный, синій, бѣлый; бл. стеклянный; прозрачность 
большая; соет. кремнекислый глиноземъ и кремнекислый 
глиноземистый бериллій. 

Р. 47. Изумрудъ, гІютЪоесІтізсІіег 5тага§сІ , Всгуіі 9 
етегаиіе , Крист . сист . Ъ-и \-осн,, основ, ф. 6-стор. 
призма (фиг. 122), съ конечнымъ пріострѣніемъ (1. с. 7\), 

Фиг. 122. отчего происходитъ тупой діэксаэдръ съ 
конечными ребрами въ 151° 5' и съ бок. 
ребрами въ 59° 57/, иногда бок. ребра при¬ 
туплены, чрезъ бок. плоскости второй верт. 
призмы; рѣдко плоскость болѣе остраго и 
втораго еще острѣйшаго діэксаэдра; также 
плоскости разноребериаго дидодекаэдра, и 
горизонтальная конец, плоскость, (1. с. о), 
но иаправл. которой спайн. сов. параллель¬ 
на, такъ что отъ этого длинные кристал¬ 
лы легко ломаются по этому иаправл.; прозраченъ или 
просвѣчивающъ; цв. рѣдко бѣлый, по б. ч. синій, зеле¬ 
ный, желтый; хрупокъ; предъ п. тр. самъ но себѣ едва 
плавкій; сост. изъ кремнекислаго глинозема и кремнеки¬ 
слаго глиціа. Бе 5і 4 2 АЛ 8і. 

В. 1. ГлаЬгѵО-призліатих. из. или настоящій изумрудъ ? § тагане?, 
короткія гладкія призмы иеструйчатыя н безъ склонности къ ци¬ 
линдрическому виду; бл. стеклянный; прозраченъ, просвѣчивающъ; 
кристаллы иногда значит, величины, до 8 и болѣе дюйм. дл. и до 
5 дюйм, толщ.; таковые встрѣчаются только по рѣчкѣ Таковой въ 
65 верст, отъ Екатеринбурга въ жилахъ слюд, сланца; цв. изумруд" 
іюзеиеный, по причинѣ содерж. 0,3 хромовой окиси и желѣзной 
окиси. Них. въ слюд., глинист, сланцѣ, въ гранитѣ въ Перу, Ара- 
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віи, въ Гейбахекой долинѣ въ Зальцбургѣ н въ Уральск, горахъ, 
большими прозрачными кристалл, съ Фенакитомъ въ слюд, сл.; кри¬ 
сталлы не отличаются отъ Колумбннскихъ и на равиѣ съ ними 
шлифуются н обработываютсл какъ драгоц. камни. 

В. -2. Струйгато-призлттш . из, или бериллъ , длинными, часто 
верт. струйчатыми призмами съ поперечн. трещинами; сплошной, 
тонко-шестовато-отдѣленпый; цв. разные оттѣнки зеленыхъ, желтыхъ, 
синихъ, также бѣлый; прозраченъ ( благор . бериллъ , Луиатагіп) 
и полупрозраченъ (обикп. бериллъ). Нах. отдѣльными кристаллами, 
въ пескѣ или въ жилахъ въ гранитѣ, глинѣ, Шотландіи, Саксоніи, 
Богеміи, Силезіи, Тиролѣ, Франціи, Сѣв. и Южн. Америкѣ, въ Копек- 
тнкутѣ и Бразиліи, въ Адуичнлоиѣ, Нерчинскѣ; зеленый и синій бер. въ 
Таммелѣ Финляндіи, также въ Уральск, горахъ вросшими внпожел- 
тыми, иногда 10 дюйм, кристаллами въ гранитовыхъ друзахъ, въ 
Алабашкѣ при Мурзинской слободѣ и свѣтлорозовыми съ округ- 
тыино скопленнымъ альбитомъ въ Шайтанкѣ, короткими толстыми 
призмами 1—2 дюймовъ длин.; менѣе отличается бер. въ гранитѣ 
при Юшаковѣ въ Мурзинской слободѣ съ альбитомъ, кварцомъ и 
лепидолитомъ; также въ Ильменской горѣ, къ сѣверу огъ Ильмен¬ 
скаго озера и въ друзахъ гранита съ турмалиномъ въ Ахтенскомъ 
рудникѣ въ Златоустовск. зав.; въ Мурзинской слободѣ найденный 
аквамаринъ, заслуживающій особеннаго вниманія, но своей вели¬ 
чинѣ и чистотѣ, имѣетъ спаржевозеленый цв., весьма прозр., пред- 
ставл. б-стор. призму со впадинами на конечныхъ плоскостяхъ, отъ 
оттисковъ кристалловъ кварца, длин. вер., шнр. 2у вер., вѣ¬ 
сомъ Фунт. 11 золот., іі хранится въ Муз. Горн. Инст., цѣною въ 
42857 руб. 14у коп. сер. 

Употр, темиозелепый из. почитается какъ драгоцѣн. камень, 
самые лучшіе происходятъ изъ Перу; свѣтлозелен. или синій бер. 
менѣе цѣнится, и нечистые обыкнов. бер. употребл. на приготов¬ 
леніе бериллія и его соединеній; въ Сибирскомъ из. не содержит¬ 
ся хрома. 

Давіідсопитъ, въ которомъ РтарЪсопъ (Кісііагйьоп) предпо¬ 
лагалъ новый металлъ, принадлежитъ по ислѣдованіямъ Брейтгаупта 
къ изумруду; по Толісопу крист, с ист. его относится къ 2-и 1 -осп., 
и составъ почитается кремнеземнокислымъ и глиноземистымъ съ во¬ 
дою; между тѣмъ Брейтпгауптпъ называетъ крист, сист. 5-и 1-осною 
и уд. в. 2,69; по щЛаліпаЫусу онъ сост. изъ кремнезема, глинозема, 
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глицинія, горькозема, желѣзной окиси и немного литія и натра 
Шах . въ гранить Абердина въ Англіи. 

Р. 48. Эвклазъ (отъ іѵ-, легко, иАаю, ломаю), ргівта - 
іисііег §тага$& Крист . сист, 2-и 1 хлен. , глав. ф. ром- 
бич. призма въ 114° 50', въ соединеніи съ другими при¬ 
змами, плоскости которыхъ весьма узки} косвенная кон. 
плоскость подъ 130° 52' насаждена на тупомъ боковомъ 
ребрѣ} кромѣ того еще разныя авгитовыя конечныя прі- 
острснія} спайн. сов. паралл. притупляющимъ плоско¬ 
стямъ острыхъ боковыхъ ребръ} кристаллы мелки и рѣд¬ 
ко ясны} изл. раковист.} тверд, между кварц, и топаз.} 
уд. в. 3.} весьма хрупокъ} цв. свѣтлозеленый, переходя¬ 
щій въ голубоватый} бл. стеклянный} прозраченъ или 
полупрозр.} предъ п. т. весьма трудно плавкій} сост. кре¬ 
мнекислый глиноземъ и кремнекислый бериллій. &е 5і а 
А1 5і. 

Шах. въ хлоритовомъ сл. при Боа-Вистѣ и въ Минасъ-Гераесѣ 
въ Бразиліи. 

Р . 49. фенакитъ , РІгепаЫ , (отъ <реѵат$(о, обманы¬ 
ваю). Крист . сист . 3-и 1-ос^., главн. ф. ромбоэдръ въ 
115° 25' съ плоскостями второй 6-стор., но всегда низ¬ 
кой призмы, также съ менѣе развитыми плоскостями 
первой призмы, съ плоскостями болѣе тупаго ромбоэд¬ 
ра и съ плоскостями тупаго диэксаэдра въ 156° 45', кото¬ 
рыя шероховаты, между тѣмъ какъ всѣ другія гладки 
и сильно блестящи} двойники не рѣдко имѣютъ общую 
главную ось, а плоскости ромбоэдрич. въ обратномъ 
видѣ} спайн. паралл. плоскостямъ основн. ромбоэдра и 
второй боковой призмы; изл. раковист.} тверд, между 
кварц, и топаз.; уд. в. 3,0—2,9; цв. бѣлый, желтый, ро¬ 
зовый; бл. сильный, стеклянный, приближающійся къ 
алмазн.; прозраченъ и просвѣчивающъ; предъ п. тр. не¬ 
плавкій самъ по себѣ; сост. изъ кремнезема, глицины и 
глинозема. Йс 8і а . 

Нах . съ изумрудомъ въ слюд, сланцѣ Уральск, горъ, бѣлые 
весьма блестящіе и прозрачные при р. Токовой и большомъ РеФ- 
тѣ къ воет, въ 65 верст, отъ Екатеринбурга; онъ достигаетъ шю- 



гда значительной величины, до 5 дюйм, длиною и толщиною, съ 
заключеннымъ въ немъ кристалломъ изумруда, также пах. въ Фра- 
монѣ въ Дофинѣ, но весьма мелкими кристаллами. 

Употр. какъ драгоц. камень по сильному» блеску на украше¬ 
нія. 


Семейство 16. Квлрцовые камни. 


Крист . сист- 3-и 1 -оскал и 1-и 1-оснал; но и не 
кристаллическія аморфическія массы; уд. в. 2,7— 2,5 и 
тверд, кварц, у кристаллическихъ; уд.в. 2,0 — 2,4 и по- 
левошп. тверд, у некристаллическихъ; блескъ стеклянный, 
склоняющійся къ жирному; они отличаются по б. ч. 
прозрачностью, но другія едва просвѣчиваютъ или не¬ 
прозрачны; сост. чистый кремнеземъ или по крайней 
мѣрѣ преобладающій и въ этомъ случаѣ съ примѣсью 
воды. 


а. кварирвые , безводные, кристаллическіе; тверд, кварц.; 
уд. в. 2,5—2,7; иногда сплошные, но не студенистые. 

Р. 50. Дихроитъ, (дед двойный, %оосс, цвѣтъ), ТдісІггоіС, 
Зоііііх и Реііолг , СогсПегіС , Ілісішарркіг, ЗіеіпксШі. Крист, 
сист . 1-и 1-ос/шл, основн. ф. ромбич. призма во 119 е съ 
плоскостями ромбич. октаэдра, имѣющаго бок. ребра 125°, 
иногда главная ф. съ прямо насажденною кон. плоскостью 
и съ притупленіемъ острыхъ боков, ребръ въ видѣ пло¬ 
ской 6-стор. призмы, рѣдко плоскости второй ромбич. 
призмы, тупаго или остраго октаэдра, но всегда подчи¬ 
нены; вообще кристаллы рѣдко ясны, б. ч. вкрапленны, 
или сплошными массами и зернами; изломъ неровный, 
раковистый; тверд, кварц.; уд. в. 2,6 — 2,5; блескъ сте¬ 
клянный; цв. синій и сѣрый въ разныхъ оттѣнкахъ, ин¬ 
диговосиній, синіе по направленно главной оси, сѣрые 


въ поперечной оси; прозраченъ; предъ и. тр. трудно 
плавится въ бѣлое стекло; сост. кремнекислый, глиноземъ 


съ кремнекислымъ горькозсмомъ и желѣзомъ 


щ 3 

* Ге 5 


8і а 


3 АІ 5і. 


Нах. въ гранить и гнейсѣ на остр. Цейлонѣ, въ Испаніи ( Уо- 
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Шк въ Аремдалѣ Норвегіи, въ Оріерви и Або, въ Гельзиигѣ и 
Мюлѣ въ Финляндіи (ѣісіпкеіШ) 7 также въ Сибири по рѣчкѣ Слю¬ 
дянкѣ за Байкаломъ. 

Употр. подъ названіемъ ІдісЬззаррЪіг какъ драгоцѣнный камень. 

Р. 51. Кварцъу тІютЪоссІгЬсІіе?' (^)иагг. Крист, сисгп. Ъ-и 
\-оспал у основ, ф. диэксаэдръ (фиг. 123), съ кон. ребра¬ 
ми во 133° 44'и боков, во 103° 34'; чрезъ преобладающія 
поперемѣнныя кон. плоскости (1. с. Р. Р.) переходитъ онъ 
въ тупой ромбоэдръ въ 94° 15, (но весьма рѣдко) ; чрезъ 
притупленіе боковыхъ ребръ діэксаэдръ переходитъ въ 
первую діэксаэдрическу (фиг. 124) призму, весьма обы- 
Фиг. 125. Фиг. 124. кновениую при удлиненіи гла- 

лѵ ч вной оси; также болѣе острый 
// \\ диэксаэдръ чрезъ притупле- 
р/ р\р\ ніе соединительныхъ ребръ 
между конечными плоскостя¬ 
ми призмы, но весьма рѣдко 
чрезъ притупленіе кон. ребръ 
V 1~~7 чрезъ плоскости втораго бо- 
\\ / лѣе тупа го діэксаэдра и не 

рѣдко въ соединеніи съ эти¬ 
ми плоскостями призмы и плоскости болѣе остраго діэк¬ 
саэдра съ бок. ребрами въ 131° 6^', плоскости котораго 
прямо притупляютъ соединительные углы между діэкса- 
эдромъ и плоскостями призмы идакимъ образомъ явля¬ 
ются въ видѣ ромбическихъ плоскостей, хотя всетда от¬ 
дѣльныя и въ половинномъ числѣ, и въ этомъ случаѣ 
или на верхнихъ или на нижнихъ поперемѣниыхъ углахъ; 
соединительные углы между діэксаэдромъ и плоскостями 
призмы косвенно притуплены чрезъ трапецоидальныя плос¬ 
кости, принадлежащія эксагоналыі. трапецоэдру или эмі- 
эдру дидодекаэдра въ право или въ лѣво полуобратиому (см. 
фиг. 36 стр. 36); встрѣчается также тригрналыі. трапецо¬ 
эдръ (см. фиг. 37 стр. 36) или тетраэдръ дидодекаэдра; прямо 
насажденная кои. плоскость какъ большая рѣдкость одинъ 
или два раза была наблюдаема въ діэксаэдрич. кристаллахъ 
въ Иыоіоркѣ; плоскости вертикальной призмы всегда гори¬ 
зонтально струйчаты; двойники по 3 законамъ: 1) два 
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недѣлимыхъ имѣютъ общую бок. плоскость призмы или 
общую прямонасажденную кон. плоскость или плоскость 
болѣе тупаго діэкаэдра и всѣ другія плоскости въ об¬ 
ратномъ видѣ; спайность несов. параллельна діэксаэдри- 
ческимъ плоскостямъ и боковымъ плоскостямъ первой 
6-стор. призмы; изломъ раковистый, или неровный, ров¬ 
ный, занозистый; тверд, кварц.; уд. в. 2,7 — 2,5; хру¬ 
покъ; цв. водяно-свѣтлый или разноцвѣтный; блескъ сте¬ 
клянный, иногда жирный; прозраченъ или непрозраченъ; 
предъ,п. тр. самъ по себѣ неплавкій, съ натромъ пла¬ 
вится въ свѣтлое стекло; сост. чистый кремнеземъ, ино¬ 
гда съ примѣсью глинозема, желѣзной и марганцовой 
окиси. 8і. 


')К Р исталлтескіе виды и излтпенія: 

В. 1 . Стекловидный кварцъ , сриагъ Ііуаііііу кристаллы весьма 
явственные, но болѣе въ сплошномъ видѣ- цв. бѣлый, сѣрый, бу¬ 
рый; блескъ стеклянный, жирный; въ чистомъ состояніи состав¬ 
ляетъ а) горный хрусталь, есіісг Сіазциагъ или Вегркгузіаіі; изл. 
раковистый, обломки остроконечны; цвѣтовъ разныхъ; представ¬ 
ляетъ чистый кремнеземъ; кристаллы часто весьма велики и содер¬ 
жатъ внутри волосистые кристаллы рутила, сурьмянаго блеска, кап¬ 
ли воды; если онъ водлпосвѣтлъ , то называется \ѵа$$ег1іс11ег Вегр- 
кгузіаіі, ЪгіМоІег, Ъдіипізсігег Оіатапі ’ окслтый г. к. наз. Сіігіп у 
Ъыліхагпый и гвоздихнобурый Ваас/іСораз , верный Шоггол. Нах. въ 
жилахъ гранита, гнейса, песчаниковъ и известняковъ, въ роговиковыхъ 
и кремнистыхъ шарахъ Тироля, Швейцаріи, Франціи, Гренландіи, 
Бразиліи и т. д.; въ Уральскихъ горахъ, въ дачахъ Невьянск, зав. 
въ золотоносныхъ россыпяхъ встрѣчаются кругляки горнаго хру¬ 
сталя необыкновенной чистоты, часто скопленнаго въ видѣ друзъ 
въ гранитѣ вмѣстѣ съ полев. шпатомъ и слюдою, при Алабашкѣ въ 
Мурзипской слободѣ, на Валошной горѣ въ Міяскомъ зав., на Иль¬ 
менской горѣ, кристаллы иногда весьма велики, болѣе или менѣе 
темнобурые, въ видѣ дымчатаго кварца, и часто параллельно срос¬ 
шіеся съ полевымъ шпатомъ, образуя такъ называемый письліеп - 
ный гранитъ или еврейскій каліень; чистый доФШіейскій горный 
хрусталь употр . на вазы, урны, блюды, кувшины часто съ прево¬ 
сходною рѣзьбою на поверхности, въ особенности въ Бріансонѣ во 
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Франціи, также на стекла для очковъ, телескоповъ и другихъ оп¬ 
тическихъ инструментовъ, на разнаго )юда зеркала; въ Екатерин¬ 
бургѣ обработываются горные хрустали, дымчатые топазы, цитри¬ 
ны, аметисты изъ Мурзинской слободы. Ь.) Аметистовый кварцъ у 
Атсіііузіу (отъ аре&ѵдод, трезвый, потому что древніе почитали ка¬ 
мень средствомъ противъ пьянства, и носили его въ видѣ амулета 
при себѣ), кристаллы почти всегда скоплеины друзами, ио также спло- 
шны, въ шарахъ и валунахъ, толсто-шестовато-отдѣленный; цв. 
фіолетово-синій, бурый, сѣровато-бѣлый, зеленый; сост. кремнеземъ 
съ небольшимъ содержаніемъ глинозема н желѣзнокислой, марганцо¬ 
вой соли, а не окисей. Них. въ гнейсѣ, зернистомъ известнякѣ, 
въ миндальномъ камнѣ, порфирѣ, діоритѣ Венгріи, Силезіи, Саксо¬ 
ніи, Тироля, Франціи, Бразиліи, восточной Индіи, на ост. Цейло¬ 
нѣ, въ Оріерви и Стансвикѣ Финляндіи, въ Уральскихъ горахъ въ 
кварцовыхъ жилахъ гранита въ Березовскомъ рудникѣ больши¬ 
ми, не совсѣмъ прозрачными кристаллами, въ жилахъ въ Сисиковѣ 
н Юшаковѣ ФІолетово-синіе (Атеіігуві); они здѣсь употр . на раз¬ 
ныя издѣлія, на кольца, печати, сергн и т. д. с.) Обыкновенный Кварцъ у 
&етеіпег (^)иаг %, въ кристаллахъ, и сплошный, валунами (КіевеІ) у 
въ разныхъ наружныхъ видахъ, ложными кристаллами или въ ви¬ 
дѣ окаменяющей массы; цв. буровато-красный (Нуасіпіію йі Сот- 
ро&ЬсИа )у желтый, зеленый и т. д.; онъ содержитъ кремнеземъ съ 
слѣдами желѣзной окиси и глинозема; .измѣненія его: сплошный , 
шестоватый , скорлуповатый , сланцеватый обыпн. кв. , или 
запАу фулъгуритовый об. кв . , ИШгг 'бІігс , АвігаріаШ , ВііШіпіе /*, 
кварцъ сплавленный молніею, ячеистый кв . , разътъЪенный об. кв. , 
псейЪолюрфическій об. кв. въ ложныхъ кристаллахъ послѣ Формъ из¬ 
вестковаго , тяжелаго и плавиковаго шпатовъ (окристалловапкый 
песчаникъ фонтенеблскій), жирный кв ., пахучій кв.у отъ тренія из¬ 
даетъ запахъ, лтдный кв. , мѣдно зеленаго цвѣта, авантуринъ или 
буровато-красный кв. съ желтыми блестящими точками, что про¬ 
исходитъ отъ тонкихъ трещинъ и отъ тончайшихъ слюдяныхъ ли¬ 
сточковъ примѣшанныхъ къ нему. Нах. весьма часто по всему зе¬ 
мному шару во всѣхъ горныхъ породахъ, входитъ отчасти въ со¬ 
ставъ гранита, гнейса, въ жилахъ валуішін, зернами. Къ нему 
принадлежитъ также гибкій кварцъ , Ссіспкциа /* 2 , къ Бразиліи и въ 
Сѣверной Карол пнѣ. фулъгуритовый пв. нах. въ Вестфаліи, Сак¬ 
соніи, возлѣ Дрездена въ Силезіи, Польшѣ, на каждомъ песчани¬ 
стомъ бугоркѣ ЛііФллидін, гдѣ Фульгуриты оканчиваются маленкимъ 
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совершенно прозрачнымъ н круглымъ кпарцовммъ зерномъ, молні¬ 
ею сплавленнымъ н составляющимъ конецъ Фулгурита; авантурипь 
встрѣчается так;ке въ Уральскихъ го|)ахъ по рѣкѣ Тесьмѣ, въ окру¬ 
гѣ Златоуст, завод, и по И сетѣ въ Екатеринбургѣ. Отдѣльными ва¬ 
лунами пах . об. квараъ въ россыпяхъ , мелкими кусками, или зер¬ 
нами разной величины, иногда большими валунами, какъ въ Вер¬ 
хотурскомъ, Николаевскомъ, иногда даже прозрачными кристалла¬ 
ми, какъ въ Невьянскомъ, Столбинскомъ н Адольфскомъ зав., так¬ 
же встрѣчаются кругляки горн, хруст, и аметиста на берегу Куд- 
рявскаго озера въ Міяскомъ зав. въ деревняхъ Липовкѣ и Шап- 
таиской. У потреб обыкпов. кв. па приготовленіе стекла и Фарфора, 
на жерновый камень для мельницъ, на строительный камень, для 
процѣживанія воды*, въ Россіи пах. въ Московской, Симбирской, 
Волынской губерніяхъ, гдѣ по б. ч. для сего употребляется молас- 
совый песчаникъ. Кв. песокъ употр. чаще для процѣживанія разныхъ 
жидкостей, особливо для очищенія мутной и гнилой воды; песокъ 
употребляемый модѣльщнками н лптѣйщнками долженъ быть весь¬ 
ма тонокъ н смѣшанъ съ глиною, такъ чтобы онъ смоченный во¬ 
дою могъ принимать впечатленія отъ рукъ. Кварц, песокъ прево* 
сходной доброты добывается въ нижнихъ пластахъ снлюрійской 
Формаціи при Подол овой на Плюрѣ, близъ Павловска, и употр. на 
стекляпомъ заводѣ и въ часовыхъ склянкахъ на корабляхъ. Пескомъ 
полируютъ гранитъ и плиты, онъ идетъ въ составъ Флюса при плавкѣ 
рудъ; вмѣсто песка употребляютъ иногда для приготовленія хрусталя, 
кроигляса и Флинта, или высшихъ сортовъ стекла кварцъ и гориый 
хрусталь; изъ песка дѣлаютъ Формы для отливки разныхъ вещей, 
артиллерійскихъ орудій и снарядовъ. Плотный мелкозернистый пе¬ 
сокъ составляеть песчаникъ, употребляемый па жернова и точила, 
на плиты лѣстницъ н тротуаровъ, на Ф)терог»ый камень для пла¬ 
вильныхъ печей; нѣкоторые песчаники имѣютъ въ отдѣлкѣ краси- . 
вый видъ, н. пр. темнокрасный Шокшенскій и сѣрозелеиый Брус- 
нянскій камин въ Олонецкой Губ. ; изъ ннхъ сдѣланъ штучный 
полъ Казанскаго собора въ С. Петерб. Весьма примѣчателенъ со¬ 
вершенно бѣлый песокъ, встрѣчающійся въ Симбирской Губ. въ 
Симбирскомъ уѣздѣ близъ дер. Тушпы, въ Сингнлейскомъ уѣздѣ 
близъ дер. Алешкина и состоящій вѣсь изъ мелчайшихъ не окру¬ 
гленныхъ, но угловатыхъ кристалловъ кварца, въ которыхъ весь¬ 
ма ясно можно узнать нѣкоторыя плоскости кристаллов7>; песокъ 
этотъ принадлежитъ по наблюденіямъ 77. Л7. Языкова къ древне- 



му молассовому ярусу (Еосепе яирегіеиг) п паз. по бѣлому своему 
цвѣту перловымъ пескамъ; его весьма почитаютъ въ стекляпыхъ Фа¬ 
брикахъ для выдѣлыванія хрустальныхъ сосудовъ, такъ что даже изъ 
Пермской Губ., въ разстояніи 500 верстъ за нимъ посылаютъ. Измѣ¬ 
ненія обыки. кв. составляютъ сі.) розовый пли люлогпый кв. (МіІсЬ-шіс! 
Вояеіщиагг), мол. пли роз. цв., въ Бѣлорѣчкѣ близъ Колмвапскоіі гра¬ 
нильной Фабрик и> образующій также цѣлыя скалы на Волкъ-островѣ 
въ Онежскомъ озерѣ, въ Гельзингѣ и въ Лоно Финляндіи, отли¬ 
чающійся здѣсь розовымъ или бѣл. цв.; омъ пах. также въ Тнгирец- 
кихъ бѣлкахъ въ Алтаѣ; е.) сафировиЪный кв ., 5 іііегй, Вазтуиагъ, 
лазуроваго цвѣта въ гипсѣ при Толлингѣ около Зальцбурга и въ 
Гренландіи, также въ Таммелѣ и Нейшлотѣ; і.) оливковый кв. зерна¬ 
ми въ смолистомъ камнѣ при Мейсенѣ въ Саксоніи; §.) Празеліь (Рга- 
яет), луковозелепаго или чернозеленаго цв., въ Саксоніи, Тиролѣ, 
на остр. Эльбѣ, въ Уралѣ и Алтаѣ, въ Финляндіи въ Имбилаксѣ; 
Ь.) Кошехій глазъ , Зс/ііИсгдіштъ , Каіъепаа^е , просвѣчивающій съ 
особеннымъ отливомъ при отшлифовкѣ и разныхъ цвѣтовъ, изъ Тре- 
зебурга па Гарцѣ въ зеленомъ камнѣ, въ Моравіи въ зернистомъ из¬ 
вестнякѣ; і.) Жилковатый кв ., Ъ'азегкісзеі, нѣжножнлковатын, оплош¬ 
ный, зеленобѣлый и пепельно-сѣрый, въ каменоуголыюй Форм, при 
г. Галлѣ, въ жилахъ на Мысѣ доброй надежды, к.) Желтьзистый кв., 
Еьзспсриагъ, Еізепкіезеі, сплошный и мелкими кристаллами, желта¬ 
го и краснаго цв., не прозрачный, въ Рудной горѣ въ Богеміи, Си¬ 
лезіи, Швеціи, Колыізани, въ Березовскомъ рудникѣ и на Волкъ- 
островѣ въ Олонецкой Губерніи. 

В. 2. Халцедонъ, Скаіссйоп, рѣдко ромбоедрнческими кристал¬ 
лами или мелкими диэксаэдрпческпмп (у хризопраза), по б. ч. оплош¬ 
ный, валунами, поверхность плоек, гладкая, но съ особеннымъ нѣж¬ 
нымъ видомъ; уд. в. 2,6—2,5; сост. изъ кремнезема, глинозема и 
желѣза. Измѣненія его: &.) Обыкновенный х., кварцовыс ромбоэдры 
между собою соединены въ почковидные шары, иногда съ капля¬ 
ми воды (епЬусІгі), часто служитъ окамѣнлющей массою животнымъ 
остаткамъ или въ видѣ ложныхъ кристалловъ; цв. бѣлый, желтый, 
синій, мѣстами черный ( опух ], рѣдко фіолетовый, часто полосатый, 
съ пятнами и дендритами, (ТМокказіеіп, Ваитскаісссіоп); полупро- 
свѣчпвающій, но также непрозрачный (сас7іаІоп$агІі$сг СкаЪеИоп ), 
нах. въ миндальномъ камнѣ, порфирѣ, змѣевикѣ въ Баденскомъ ко¬ 
ролевствѣ, Саксоніи, Богеміи, Венгріи, верхней Италіи, на Феррон- 
скихъ островахъ, въ большомъ количествѣ па островахъ Исландіи, 



въ Нерчинскѣ, валунами по Шнлкѣ, Чнкоѣ, въ Уральскихъ горахъ, 
прожилками въ змѣевикѣ; халцедоны съ водою или смолою во внут¬ 
ренности довольно рѣдки, послѣдніе попадаются въ Нерчинскомъ 
округѣ и въ Камчаткѣ, яйцеобразный валунъ халц. въ Муз. Горн. 
Иист. съ жидкостью съ береговъ рѣки Айона противъ Чаиданск. 
караула, жидкости въ немъ съ десертную ложку; въ южной Фран¬ 
ціи въ окрестностяхъ Пюи-де дома. Ь.) Красный халцедонъ называется 
серЬаликоліъ или сарЪаликоліъ , (Іаріз загсііііз, отъ остр. Сарднгііи, 
5 агАеі'), Сагпеоі ; пах. тупоугловатыми кусками, почковатымъ, шари¬ 
ками, сплошнымъ; краснобѣлый, кровянокрасный, въ миндальномъ 
камнѣ, порфирѣ Тироля въ долинѣ Фассѣ, Силезіи, Персіи, воет. 
Индіи, Нерчинскомъ округѣ; красный цв. серд. происходить отъ 
желѣзной окиси, с.) Зеленый х. пазы в. хризопразоліъ , (отъ 
золото и п^ааоѴу лукъ), С/ігузоргаз , Ріазта , НоЛоігор., хризопразъ 
есть ничто иное какъ халцедонъ, окрашенный окисью никеля, «а 
плазма халцедонъ, окрашенный, зеленою землею; халцедонами, 
сердаликамн и разноцвѣтными агатами изобилуетъ Россія, въ осо¬ 
бенности Воет. Сибирь, Камчатка, Якутская область въ пескахъ и 
наносахъ. Сплошный хр. нах. рѣдко мелкими днэксаэдрическпми крис¬ 
таллами, преимущественно зеленаго цв., н. пр. травяпо-п оливкозеле- 
иый ( Сіігуворгав ), луковозелепый ( Ріазта, Неііоігор съ кровяно¬ 
красными пятнами С Неііоігор ) , содер. 1 проц, никелевой окиси; 
ровный изл. приближаетъ его къ хризопразу, а занозистый къ ро¬ 
говику. Хризопразъ нах . въ змѣевикѣ при Франкенштейнѣ въ Ко- 
земицѣ въ Силезіи, а въ Россіи до сихъ поръ не найденъ, плазліа 
въ Анатоліи, Пилѣ, въ миндальномъ камнѣ Исландіи, Богеміи; древ¬ 
нія геммы вырезаны изъ него; геліотропъ въ Бухаріи, въ Орен¬ 
бургской губ. въ пескахъ, также въ Тирольской долинѣ Фассѣ, на 
Шотландскихъ, Ферройскнхъ, остр.; употр . вообще всѣ измѣненія 
халцедона на украшенія и па разныя издѣлія пскуства, камеи н 
геммы, а Греки и Римляне оставили намъ неподражаемыя произ¬ 
веденія этаго рода, какія въ особенности хранятся въ Импе-’ 
раторскомъ Вѣнскомъ музсумѣ лі въ Импер. Эрмитажѣ въ С. Пе¬ 
тербургѣ. 

**) Сплошные виды и излтпепія . 

В. 3. КрсліснЪу Реиег&іеіпу ^іпі } сплошной нах . тупоугловаты- 
ми кусками, отч. валунами округленными, въ видѣ окамѣнлющей 
массы, состоящей изъ кремнистыхъ папцырей наливочныхъ живот- 



пыхъ; нзл. крупно» плоско-раковисты», осколки острокоиечиые ; 
цв. дымчаты», сѣрый, желтый, бурый, даже черный; прозраченъ 
плн на краяхъ проевѣчиваюіцъ; сод. кремнеземъ н немного глино¬ 
зема, съ желѣзною окисью н летучія части. Пах . преимуществен¬ 
но въ мѣловыхъ горахъ Даніи, Швеціи, острова Рюгена, Англіи, 
Франціи, Испаніи, Силезіи, Галлнцін, въ царствѣ Польскомъ, Во¬ 
лынской, Гродн., Симбирск., Екатерннославск., Таврическ., Бесса- 
рабск., Московск. и другихъ губ. Россіи, также на полуостровѣ* 
Камчаткѣ, гдѣ кремень весьма прозрачны», прекрасный; также въ 
Кавказскихъ горахъ около Ахалциха; въ наносной землѣ онъ по¬ 
чти вездѣ встрѣчается въ маломъ количествѣ кругляками, покрыты¬ 
ми бѣлою рыхлою корою, отъ 5—4 линій толщиною, пронзшод- 
шей отъ разныхъ остатковъ микроскопическихъ животныхъ; въ 
Крымскомъ мѣлѣ заключаются иногда куски окамеи. дерева. Кре¬ 
мень содержитъ кромѣ органическихъ массъ (и. пр. угля 0,07) еще 
нѣсколько воды. потр. по ломкости кремней по направленію 
большихъ плоскостей углубленіи, употребляются преимущественно 
на ружейные кремни; они ломаются гораздо легче и правильнѣе 
тотчасъ по вынутін изъ земли, нежели тогда, какъ уже довольно 
долго пролежали на воздухѣ; по этому на Фабрикахъ избѣгаютъ 
кремней, лежащихъ на поляхъ н стараются добывать ихъ прямо 
изъ мѣсторожденія; Фабрики огнестрѣльныхъ кремней возлѣ Кре- 
менца при Сатановѣ въ Волынской губ.; жители повой Зеландіи н 
другихъ острововъ тихаго океана употр. его для стрѣлъ, копій и 
разныхъ инструментовъ, въ Спбнрн въ Чудскихъ копяхъ, какъ и въ 
Швеціи, Норвегіи, Даніи и въ Остзейскихъ провинціяхъ часто бы¬ 
ли пах. подобныя стрѣлы плн другія издѣлія изъ кремня древнихъ 
дикихъ народовъ этихъ странъ. 

В. 4. Роговикъ, Но7'п$1еш , Реігозііех, Ксгаііі, сплошным, ва¬ 
лунами, ложным» кристаллами послѣ известковаго шпата, съ отпе¬ 
чатками, въ видѣ окамѣплющсй массы; нзл. раков., занозистый; цв. 
сѣрый, бурый, желтый, рѣже черный; на краяхъ просвѣчпвающъ; 
сост. какъ у кремней, но безъ летучихъ частей. Нах, въ жилахъ, 
вросшим» шарикам» въ горномъ и другихъ известнякахъ, въ пор¬ 
фирѣ, миндальномъ камнѣ Саксоніи, Моравіи, Венгріи, Англіи, Шве¬ 
ціи, Россіи (въ Новгородской и Московской губ.), въ Уральскихъ 
горахъ; сѣровато-зеленые кругляки его около Вѣны назвалъ Графъ 
Разулювскій Вирпдулоліъ ( Ѵігійиі). 

В. 3. Крелтиапый сланецъ, Кіс5сЬс7ій/сг, Ватпіі, Ріііітпіі, 
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сплошным или валунами; изл. ровный, занозистый, въ большомъ 
видѣ сланцеватый; цв. сѣрый, черный; сост. кремнеземъ и немного 
глинозема, извести, желѣзной окиси и отч. углеродъ: занозистый и 
просвѣчивающій па краяхъ паз. обыкновенным кр. сл.у а не про¬ 
свѣчивающій, черный и круііпораковнстаго излома благороднымъ кр. 
сл.у или ЛиЪійек. калшелхъ, у а зр і$агіі$ег К іе$сІсіііс/сг у Іуііізсіісг Зіеіп у 
пах . вь пластахъ глинистаго сланца, разныхъ каменноугольныхъ 
песчаниковъ на Гарцѣ, въ Саксоніи, Франціи, Ирландіи, валунами 
на Волкъ-островѣ въ Олонецкой губ., въ рази, странахъ южной 
Россіи возлѣ Воскресенска. У потр . благороЪ. кр. сл . по своей 
плотности, твердости и черному цвѣту, для пробы золота и серебра, 
такъ какъ опъ болѣе другихъ камней сопротивляется дѣйствію 
азотной кислоты, почему и называется пробирнымъ камнемъ; обык- 
нов. кр. сл. у потр. удобно па крѣпостныя стѣны, на мостовую и т. д. 

В. 6. ДшлШу ^а$рі$ ^ сплошными массами и кругляками, часто 
почковатымн ; цв. разныхъ бѣлыхъ, сѣрыхъ, черныхъ, синихъ, жел¬ 
тыхъ, красныхъ, бурыхъ, зеленыхъ, иногда одноцвѣтныхъ, но б. ч. 
пестрыхъ, расположенныхъ точками, пятнами, полосами и въ друг, 
видахъ; изл. раковистый, ровный; непрозрачна; сод. кремнеземъ съ 
желѣзною окисью и глиноземом ь. Измѣненія ся: обыкновенна л лш- 
лея, кровяиокрасная, склоняющаяся къ желтой и зеленой; Египет¬ 
ская ліиліау Ки°-е 7 у'а$рІ 5 у кругляками, а желтобурая (изъ Египта) и 
охрожелтая (изъ Бадена), съ разными кольцеобразными рисунками, 
лентохнил лшлшу ВатЦазрйу луковозелсиая, желтая, бурая, поло¬ 
сатая и агатовая лшліа, іізкріівленоскорлуііовато-отдѣлеііная; цв. 
бѣлый, желтый, красный, концентрически ФортиФикаціоинообразно- 
струнчатый, округленный. Нал г. въ жилахъ п пластахъ разныхъ 
горныхъ породъ; обыкновенная въ Саксоніи, Венгріи (Ѣіпорсі такъ 
паз.), въ Сибири, гдѣ ея пласты подчинены змѣевику и порфиру^ 
красныя и разнообразныя яшмы ломаются въ Уральскихъ горахъ, 
въ Екатеринбургскомъ н Златоустовскомъ ркругахъ, въ Алтайскихъ 
горахъ, въ Коргопѣ. и въ горѣ Ревпепой; агатовая яшма, какъ 
смѣсь агата, въ Саксоніи п въ Алтаѣ. У потр. па разныя издѣлія 
искуства и скульптуры; она шлифуется на мѣдныхъ или свинцо¬ 
выхъ кругахъ помощію наждака н полируется на оловянныхъ кру¬ 
гахъ трепеломъ, углемъ или колкотаромъ; употр. на печати, на ва¬ 
зы, столовыя доски въ архитектурныхъ украшеніяхъ, шлифуютъ 
ее на песчаникѣ съ водою и т. д.; весьма славятся издѣлія Колы- 
вановоскресенской Фабрики, гдѣ дѣлаются чаши и вазы, единственныя 
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по своей огромности’, очень красивая яшма зеленаго цвЬта добывается, 
для обработки на Екатеринбургской шлифовальной Фабрикѣ, въ окрест¬ 
ностяхъ Орской, крѣпости, гдѣ пах. цѣлая яшмовая гора; но самѵю 
отличную яшму, въ которой полосы кровянаго цвѣта перемежают¬ 
ся съ синими , наход. небольшими кусками вокругъ Верхъ-Ураль- 
ска. Волнистая зеленая яшма весьма красивая добывается въ горѣ 
Ревневой въ Алтаѣ и употребляется на дѣланіе огромныхъ вазъ 
величиною въ сажень и болѣе. Агатъ составляетъ смѣсь халцедо¬ 
на, роговика и яшмы, такъ тѣсно между собою соединенныхъ,что 
они образуютъ цвѣтные рисунки и часто включаютъ аметистъ и 
горный хрусталь; по разнымъ узорамъ онъ паз. агатомъ ленточ¬ 
нымъ, коралловымъ, облачнымъ, развалнниымъ, крѣпостнымъ, ланд¬ 
шафтнымъ, звѣздчатымъ, моховымъ, глазнымъ и т. под. Пах. въ 
миндальныхъ камняхъ, въ порфирѣ, въ металлоносныхъ жилахъ Бо¬ 
геміи, Саксоніи, Венгріи и д. м. У потр . въ разныхъ шлифоваль¬ 
ныхъ Фабрикахъ на разныя издѣлія искуства, на часовыя печати н 
ключики, па кресты, табакерки, па карточныя марки, вазы, ступ¬ 
ки, но цѣна его не высока. 

Ь. Опаловые у водянистые , алюрфшескіе , тверд, пол ев. шн.; 

УД. В. 2,4 - 2,0, СПЛОШНЫЕ, СТУДЕНИСТЫЕ. 

Р. 52. Опалъ, Ораі, Оиагя, куаііп сопсгсііоппелл сриаНх 
гезіпііе. Сплошным, вкрапленный, округленный; изл. ра¬ 
ковистый; тверд, полсв. шп., иногда апатит.; уд. в. 2,2— 
2,0; цв. бѣлый, сѣрый; изл. неровный; бл. стеклянный, вос¬ 
ковой; прозраченъ или непрозраченъ; предъ п. тр. неплав¬ 
кій; сост. изъ кремнезема съ Ъ — 11 проц, воды и не¬ 
много желѣза. 

В. 1. Степловіідпый о. } НуаШ , (ііпшпЫсіп , гроздовидпый, поч¬ 
кообразный; цв. бѣлый, желтый, зеленый; бл. сильный, стеклянный. 
Нах. въ базальтѣ, трахитѣ, порфирѣ Богеміи, Моравіи, на Рейнѣ, 
на остр. Искіп, въ Тихонѣ въ Польшѣ, въ Араратѣ, въ Мексикѣ. 

В. 2. благородный о.> вкрапленный, молочнобѣлый съ вшшожел- 
тымъ отливомъ н живою игрою цвѣтовъ п съ сильнымъ стекляп- 
пымъ блескомъ. Нах. въ порфирѣ Венгріи, Саксоніи, Волынской 
губ. при Мехсржннцѣ; если онъ безъ воды и слѣдовательно безъ 
прозрачности, то онъ паз. Гидрофаномъ , Нуіігорііап . (отъ ѵдсод, 
вода, срсиѵв), просвѣчиваю), который представляетъ мягкое измѣненіе 
опала, сильно всасываетъ въ себя воду съ большею или меньшею 
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жадностью и дѣлается оттого тверже и прозрачнѣе; а иногда по¬ 
лучаетъ также разноцвѣтную игру н такой называется околіъ-лііра . 
Нах. въ Британіи и па Ферройскпхъ островахъ и въ Мехержинцѣ- 
Волоскіи въ Волынск, губ. 

В. 3. Огненный о., Рсиегораі \ сплошным, медовожелтый, желто¬ 
бурый безъ игры, съ сильнымъ стекляннымъ блескомъ, склоняющим¬ 
ся къ восковому. Нах. въ трахитѣ въ Мексикѣ, въ миндальномъ 
камнѣ на остр. Ферройскихъ и въ Камчаткѣ. 

В. 4. Обыкновенный о., сплошиый, вкрапленный, бѣлый, сѣрый, 
желтый, зеленый, бурый; безъ игры цвѣтовъ; бл. восковым, стек¬ 
лянный. Нах . въ порфирѣ, трахитѣ, въ миндальномъ камнѣ, на Фер- 
ройскихъ островахъ, въ Венгріи, Саксоніи, Италіи, Ирландіи, весь¬ 
ма хорошій зеленый (Ргазораі) въ Силезіи. 

В. 5. Полуопалъ, НаІЬораІ , сплошным, вкрапленный, древовидный 
(Ноіъораі, Хуіораі), разноцвѣтный, иногда полосатый; бл. восковый; 
сод. нѣсколько проц, желѣзной окиси и глинозема. Нах . въ пор- 
Фирахъ и долсритѣ при Ганау, Шеминцѣ и др. м. въ Волынской 
г) б. при Мехержиицѣ-Волоскін. 

В. 6. Каха лотъ, СасііаіопРсгітіііісгораі, сплошным, почко¬ 
образный, налетѣдый, бѣлый въ разныхъ оттѣнкахъ; непрозраченъ; 
сод. еще менѣе воды. Нах . въ миндальномъ камнѣ Исландіи, въ 
змѣевикѣ Силезіи, на островѣ Эльбѣ, въ Бухаріп, въ Нерчинскѣ 
вмѣстѣ съ халцедономъ, въ которомъ онъ составляетъ мелкіе про¬ 
слойки. 

В. 7. Туфовый о ., 5 іпіеѵ ораі , Кіс&сЫпісг, КіезеІЬгф'/, 8ііІІоШ7г, 
Оеу&егіЬ , сплошным, гроздовндпын, разъѣденный; изл. неровный; 
отч. тонкошестовато-отдѣлеиъ; цв. бѣлый, желтый, желто-красный, 
полосатый; бл. восковый; сод. почти 4 проц. воды. Нах . въ видѣ 
осадка въ Исландіи и Гренландіи, въ Камчаткѣ и па островѣ Те- 
нерііФѣ. 

В. 8. Желѣзистый о., Еізспораі , Заврораі , ОраІ/азріз, сплош¬ 
иый, вкрапленный, охрепожелтый, бурый, потому что содержитъ 
болѣе желѣза; уд. в. % 5. Нах. въ трахитѣ и въ жилахъ др. горн. пор. 
Венгріи, Саксоніи, Моравіи; въ Николаевскомъ рудникѣ въ Колыванн. 

В. 9. Псгспковый о., МепіШ , Кпоііетісіп , шишковатый; цв. 
к ашта но -печен ково-бурый, желтосѣрый; содерж. немного желѣза, 
(почти 0,5). Нах . въ липкомъ сланцѣ Мениль-Монтана близъ Па¬ 
рижа и Били на въ Богеміи, въ Малогошѣ въ царствѣ Польск. 

В. 10. Злтевиковый о , сплошиый, красновато-бурый, смоли» 

17* 
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сто-черный; бл. жирный; непрозраченъ, какъ и всѣ предыдущіе. 
Нах. въ змѣевикѣ при Маріеіібадѣ въ Богеміи, Моравіи, Силезіи. 

Р. 55. Смолистый камень , Ресіівіеіп, РегЫеіп, РогрЪутіІ. 
Оплошный; изл. раковистый, склоняющійся къ неровному 5 
тверд, полев. шп., иногда а пат.; хрупокъ; уд. в. 2,4— 2 , 2 ; цв. 
сѣрый, зеленый, черный, бурый, красный, иногда по¬ 
лосатый; бл. жирный; иногда с просвѣчивающъ; предъ п. 
тр. плавится въ бѣлую или сѣрую эмаль; сост. кремне¬ 
земъ съ глиноземомъ, немного натрія, горькозема, изве¬ 
сти, желѣзной окиси и воды. 

В. 1. обыкновенный см. кали , Веііпіі , Реіговііех гевіпйс. Гру- 
бозерпистый, луково и оливково-зеленый, черный, дымчатый, кра¬ 
снобурый; бл. жирный; весьма легко вывѣтривается на поверхно¬ 
сти. Нах . большими массами, составляющими цѣлыя горы, въ 
окрестностяхъ Мейсена, при Дрезденѣ, Шемшіцѣ, въ Венгріи, на 
Гебридскихъ островахъ, въ Оверпье, во Франціи и въ Мексикѣ. 
Упопьр, въ Мейсенѣ по своей крѣпости на построеніе стѣнъ у са¬ 
довъ н полей. 

В. 2. Перловый каліенъ , регіепагіі^ег Ресігвіеіа, РегЫеіп, Рсг - 
Шу Іаѵе ѵіігеиве регіёе , зернистый и скорлуповато-отдѣленный, раз¬ 
ноцвѣтный, сѣрый, часто перловосѣрый , но также желтый, бу¬ 
рый и черный; сод. болѣе натра. Нах. иногда огромными толща¬ 
ми въ окрестностяхъ Токая и Шемпица въ Венгріи, на Липар- 
скихъ островахъ, Исландіи, въ Мексикѣ и въ Грузіи, въ окрестно¬ 
стяхъ озера Гокчай. 

Р, 54. Обсидіанъ у ОЪвійіап и Віпгвісіп, Іаѵе ѵіігеиве. 
Стекловидный, оплошный, кругляками, зернами, ноздре¬ 
ватый, въ правильныхъ же видахъ не иаход.; твер. полев. 
шп., иногда немного болѣе; весьма хрупокъ; осколки 
остроконечные; уд. в. 2,4—2,5; въ видѣ зеренъ попадает¬ 
ся въ пемзѣ; цв. темные; блескъ сильный, стеклянный; 
прозраченъ или просвѣчивающъ; предъ п. тр. болѣе или 
менѣе трудно плавкій; сост. кремнеземъ и глиноземъ, не¬ 
много натрія и кали, мало извести, горькозема и желѣз¬ 
ной окиси. 

В. 1. Обыкновенный об., йигвсЫттсгпйег ОЪвісііап, Ъаѵа^іав, спло- 
шный въ видѣ кругляковъ и зернами; рязпыхъ цвѣтовъ, болѣе чер¬ 
ныхъ, часто съ серебряно-бѣлымъ отливомъ. Нах . въ вулканиче- 
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скихъ потокахъ, большими массами и зернами въ разныхъ порфи¬ 
рахъ, въ Исландіи, Камчаткѣ, Венгріи, близъ озера Гокчай за Кав¬ 
казомъ и въ Дашкешлпѣ, на Липарскихъ остр., въ ТеиериФѣ, на 
остр, южнаго океана, въ Мексикѣ въ вулканическихъ породахъ. 

В. 2. Мар екапитЪу МагсТгапііу с7игс7шс7іIір'сг ОЪзійіаПу гладки¬ 
ми кругляками и зернами бураго и чернаго цв., даже иногда цѣлы¬ 
ми горными породами, составляя цѣлые горные хребты, прорыва¬ 
емые иногда порфиромъ, въ Алдонскнхъ горахъ Воет. Сибири*, гор¬ 
ныя массы здѣсь разрушились, какъ слѣды первобытныхъ вулкани¬ 
ческихъ горъ, въ шарообразные куски. Нах . въ Марекаискпхъ го¬ 
рахъ въ Камчаткѣ. 

В. 3. ХрнзолитовиЪпый об., бутылочный каліепъу с7ггу$оІііагіі - 
§сг ОЫ.у МоЫаѵііу Воиісіііетіет , Р$еис7ос7ігу$оІіі7ъ , 7Ѵа$$егс7ыу$оІііТъ. 
Плоскими, мелкими кругляками съ бороздчатою поверхностью; цв. 
бутылочно-зеленый и луковозеленый. Нах . въ Будвейсѣ, Богеміи. 

В. 4. АфроЪійсшй об. или пеліза , пѣнка, ир7ігобІ$і$с7ъег 01)$., 
(скр()0)д7]д, пѣнистый), Вітзіеіп, ропсс, Іаѵе ѵіігеизе ритіеёе, ритеху 
ноздреватый, пѣнистый, запутанно-жилковатый; уд. в. 2, 2; весьма 
хрупокъ; цв. сѣрый, желтый, бурый, черный; бл. стеклянный,шелко¬ 
вый; на краяхъ просвѣчивающъ. Нах . часто въ вулканическихъ 
странахъ, иногда на поверхности* обсидіановыхъ потоковъ; весьма 
часто извергается изъ дѣйствующихъ вулкановъ — также въ погас¬ 
шихъ вулканахъ, Эйфельскнхъ горахъ, на берегу Рейна, въ южной 
Франціи въ Овернье, въ Камчаткѣ, на Кавказѣ, по берегу озера Гок- 
чан, па островахъ Лппари иВулкапо; весьма часто наблюдается пе¬ 
реходъ обсидіана въ пемзу, такъ что куски снаружи составляютъ 
обсидіанъ; а внутри пемзу. У потр . обыкновенный обсидіанъ на раз¬ 
ныя издѣлія искуства; хрнзолптовиднын продается вмѣсто драго¬ 
цѣнныхъ камней; пемза употр. на шлифованіе и полировку, а въ 
толченомъ состояніи для Фплтрованія; пемзою умягчаютъ кожи, пер¬ 
гаментъ, веленевую бумагу и т. д.; па востокѣ употр. ее въ баняхъ 
для свѣденія мозолей; пемзою или самимъ мельчайшимъ порош¬ 
комъ ея очищаютъ слоновую кость и пергаментъ, а обсидіанъ употр. 
на ручки тростей, табакерки, и другія мелкія вещи; древніе Гр я * 
ки употр. его вмѣсто зеркалъ; Мексиканцы вмѣсто бритвъ и дру¬ 
гихъ острыхъ инструментовъ, иные дѣлаютъ изъ него также зер¬ 
кала для пейсажистовъ. Къ этимъ вулканическимъ родамъ опала 
принадлежитъ также яспоиЪъ , Іазроііі, Роггеііапфазріз , сланцеватая 
глина, преобразованная подземнымъ пожаромъ; онъ сплошныя; 



262 


тверд, полов, шп.; уд. в. 2,5— 2,4; цв. синій, сѣрый, желтый, кир¬ 
пичный, также съ пятнами малоблестящими. Нах. близъ камен¬ 
ноугольныхъ флсцоууь Богеміи, Саксоніи, въ -ЭГіФельскихъ горахъ 
при Дутвейлерѣ, на о. Исландіи н близъ дер. Афониной въ Колы- 
ванн. 

Р. 54. К о в а л е и с к и тт> (собст. имя), кристаллическій, 
но хрупкій; уд. в. 3,7; цв. черноватый; въ тонкихъ ос¬ 
колкахъ прозраченъ, и тогда желтаго цвѣта, отчасти 
красноватаго; въ порошкѣ цвѣта сѣраго; въ чертѣ также 
сѣраго; бл. стекловатый; предъ п. тр. сплавляется самъ 
по себѣ въ черный, непрозрачный шарикъ, а съ бурою 
даетъ зеленоватое стекло; сост. изъ кремнезема, извести, 
закиси желѣза, глинозема и магнезіи. ЗМ 5 8і9 Г 5 
8і ІбСл 3 8і н— 7АІ 8і 

Нах . съ эппдотомъ въ Алтайскихъ горахъ. 


Разрядъ іи. Полевошпатовые камни. 

Окристалл изованные камни изъ всѣхъ кристаллич. сис¬ 
темъ; они отличаются меньшею твердостью и уд. вѣсомъ, 
отъ тверд, пол. шп. доходятъ до апат. и плав, ши., весь¬ 
ма рѣдко выше пол. шп.; уд. в. 3,3 — 2,3; послѣд¬ 
ніе по б. ч. некристаллическіе и гранатоэдрическіе; они 
хрупки и цв. ихъ по б. ч. свѣтлые; бл. стеклянный, жир¬ 
ный; прозрачность всѣхъ степеней, хотя преобладаютъ 
средняя и малая; изл. раковистый, неровный; сост. изъ 
кремнезема и глинозема и кромѣ того болѣе или менѣе 
содержатъ щелочныхъ частей, какъ то: калій, натръ, ли¬ 
тій и известь, но по б. ч. безъ воды. Къ нимъ при на д- 
лежатъ четыре семейства съ многочисленными родами. 

Семейство 15. Ортоклазовые. 

Кристаллит, система 2 -и \-тлеииал или 1-и 1 -тлен¬ 
ная, спайн. сов. листоватая; тверд, пол. шп., рѣдко ме¬ 
нѣе или болѣе; бл. стеклянный, йа спайн. плоскостяхъ 
перламутровый; уд. в. 2,7—2,4; прозрачность болѣе или 
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менѣе отличительная, по б. ч. средняя; составъ кремне¬ 
кислый глиноземъ съ разными щелочами (съ кали, на¬ 
тромъ, литіемъ, известью отъ 4 до 15 проц.). 

Р. 55. Фарфоровый шпатъ, Рогзеііапзраііі. Крист, 
сист . \-и 1 -ѵ лепная (?), основная ф. косая 4-сторои. приз¬ 
ма почти въ 92°; сплин, сов. параллельна притупленіямъ 
острыхъ бок. рсбръ; изл. неровный, зернисто-отдѣлен¬ 
ный; тверд, между иол. шп. и апат.; уд. в. 2,0; бл. стек¬ 
лянный; цв. бѣлый, по б. ч. снѣжнобѣлый, сѣрый; про- 
свѣчивающъ и въ теплотѣ сильно ФОСФоризующъ; предъ 
п. тр. легко плавкій въ безцвѣтное стекло; сост. кремне¬ 
кислый глиноземъ съ кремнекислыми известью и на¬ 
тромъ. К8і 3 оС8і 3 9А8і. 

Нах. вросшій въ сѣромъ полевомъ шпатѣ при Пассау въ Ба¬ 
варіи и разрушеніемъ своимъ образуетъ ФлрФоровую землю. 

Р. 57. Рі Аколнтъ, стеклянный пол . шп., $Іазі§еі* РеЫ- 
зраіЬ, 5 апіеііп отч., Рк/гуаШіС (оѵа^ лава, ?лОод, камень). 
Кристалл, сист . 2 •и 1-глен., главная ф. косая ромбич. 
призма въ 159° 21/, косвенно насажденная конечная пло¬ 
скость съ острыми бок. ребрами наклонена подъ 90°, 
съ бок. плоскостями призмы подъ ПЭМО', вообще кри¬ 
сталлы, какъ у пол. шп., по отличающіеся отъ нихъ мно¬ 
гочисленными трещинами; двоііпики подобные полево¬ 
шпатовымъ, также спайн. и твердость его; уд. в. 2,0; 
бл. стеклянный; прозраченъ, иногда непрозраченъ; цв. 
бѣлый, сѣрый; предъ п. тр. на краяхъ плавкій; сост. 
кремнекислый глиноземъ съ кремнекислымъ натромъ и 


каліемъ 


N3 

К 


8і ■+* АІ 8і 


Них. въ лавахъ, трахитахъ и другихъ ву. іаиичеекпхъ изверже¬ 
ніяхъ вмѣстѣ съ авгитомъ на Везувіѣ, Этнѣ, въ Энфсльск горахъ, 
при озерѣ Лахѣ съ авгитомъ, гаюнпомъ, титанитомъ, циркономъ, 
также въ трахитахъ Оверпьс н Кавказскихъ горъ, Казбека н 
Эльборуса. 

Р. 57. Долевой шпатъ, РеЫзраіІг, ОгіЬоМа$, РеігіШН. 
Крист, сист. 2-м -глени.. главная ф. косая ромбическая 
(фиг. 125 §.р.) призма въ 118°52', съ переднею косо- 



і ^ насажденною (1. с. с.) и вмѣстѣ съ заднею ко- 
' ш * * со-насажденною (1. с. 2с/') конечною плоско- 


\г\ 


к- 


с/ ! 


стью, которыя составляютъ съ октаэдрически¬ 
ми (1. с. о! о') плоскостями разнородное конеч¬ 
ное пріострсніе; почти всегда притуплены ост¬ 
рыя (I. с. &.) бок. ребра, отчего происходитъ 
широкая 6-сторои. призма; иногда также зад¬ 
няя верхняя косвенно-насажденная конечная 
плоскость, (I. с. сі') лежащая выше означенной 
конечной плоскости (I. с 2^) и кромѣ того 
еще задняя нижняя кос. нас. кон. плоек., подъ 
ней лежащая; весьма обыкновенное соединеніе есть слѣ¬ 
дующее: вертикальная призма (1. о. §. происшедшая 
изъ главнаго октаэдра со второю боковою плоскостью 
(отъ притупленія острыхъ боковыхъ ребръ (1. с. /;), и со 
второю вертикальною призмою (отъ притупленія боко¬ 
выхъ ребръ между плоскостями первой и второй боко¬ 
вой призмы), съ косвенною конечною (1. с. с) плоскостью 
и задними конеч. плоскостями, (1. с. о' о'); не рѣдко при¬ 
мѣчаются также косвенныя, прямоугольныя, четырехъ- 
стороннія призмы, образуемыя чрезъ притупленіе острыхъ 
и тупыхъ боков, ребръ и косвенная кон. плоскость; п. 
шп. имѣетъ болып. наклон, къ образ, двойниковъ, пока¬ 
зывающихъ прорастаніе или положеніе кристалловъ од¬ 
ного возлѣ другаго; по б. ч. два недѣлимыя (фиг. 126) 
имѣютъ общую плоскость втор, вертик. 
(1. с. &) призмы, ось вращенія параллель¬ 
ную главной оси, а всѣ другія плоскости 
лежащія въ обратномъ видѣ; и такимъ 
образомъ срослись съ правою или съ лѣ¬ 
вою широкою боков, плоскостью, какъ 
и. п. Карлсбадскіс; иногда они имѣютъ 
при наклоненныхъ главныхъ осяхъ общую 
основную косонасажд. кои. плоскость и ось 
вращенія вертикальную на октаэдрич.плос¬ 
костяхъ; плоскости вертик. призм, часто 
вертикально струй чаты; спайн. сов. парал¬ 
лельна по направленію косв. насажден.; конечной плоскости; 


(Фиг. 126.) 
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и.тд. почти раковистый, неровный, занозистый; тверд, 
среди а а между кварц, и апат.; уд. в. 5,5— 2,6; блескъ 
стеклянный, перламутровый по направленію косв. насажд. 
конечн. плоскости; прозраченъ или просвѣчиваютъ } цв. 
бѣлый, сѣровато - желтовато - зеленовато - красновато бѣлый, 
мясно- красный, рѣдко мѣдно-зеленый; хрупокъ; предъ 
н. тр. самъ по себѣ трудно плавкій; легко вывѣтри¬ 
вается и состоитъ изъ кремнезема, глинозема и калія. 
К 8І -г- АІ 8і 5 . 

И. 1. Благородный п. гип., Адуляръл, Асіиіаг, ораішгепсіег Т?еШ- 
враііь , Зіогні-шісі Зоппеп&еіп, Д'ігавоіс у ^сЫвраіІь пасгё, встр. кри¬ 
сталлами, но также сплошнымъ; цв. водя но - свѣтлый, млечно-или 
зелено-бѣлый; бл. перламутр, на соверіі. спаііи. плоскостяхъ, иногда 
синимъ отливомъ; прозраченъ п иросвѣчнвающъ; солпехный ка¬ 
ланъ имѣетъ искристую игру расположенную златоцвѣтными точ¬ 
ками; них. въ жилахъ плутоническихъ горъ Швейцаріи, Тнроляэ 
южном Франціи, Италіи при Монтѣ Соммѣ, Везувіѣ, въ Норвегіи, 
Финляндіи близъ Або, въ Азіатской Россіи по рѣчи. Тунгускѣ и Слю¬ 
дянкѣ за Байкаломъ, псолнечн. кам. на Сѣддоватомъ островѣ Архан¬ 
гельской Губ. н близъ дер. Уточкиной въ Верхноудннскомъ окр. въ 
Нерчинскѣ. 

В. 2. Стекловатый п. га., ріавір'сг РеЫвраіІь, исключая ріа- 
ко.пгп», 5 апіііін отч., мелкими вросшими призматическими пристал- 
цв. сѣробѣлый; бл. сальный, стеклянный; гюлупрозр.; просвѣ- 
пющъ; пах. въ трахит!., смолист, камнѣ, гіемзѣ, лавѣ Рейнскихъ 
потухшихъ вулкановъ, въ Богеміи, въ Везувіѣ и Этнѣ, на Кавказѣ 
горѣ Бештау н Казбекѣ, въ Кордильерскихъ горахъ. 

В. 5. Обыкновенный Лабрадорскій п. тип., РеіртаІоШІі, 31 /его- 
Ыіп, встр. кристаллами, по б. ч. сплошнымъ, вкрапленнымъ; из. 
неровный, мелко-или крупно -зерппсто- отдѣльный; цв. бѣлый, сѣ¬ 
рый, красный, зеленый, рѣдко съ отливомъ цвѣтовъ; неирозрач- 
ченъ; отъ разрушенія лишается твердости; пах. вездѣ въ гранитѣ, 
гнейсѣ, сІэніітіі, порфирѣ, не рѣдко въ жилахъ этнхъ горъ, какъ н. 

л» окрестностяхъ Карлсбада, С. Готтарда, верхней Италіи, Нор¬ 
вегіи въ Фридрііхсвсриѣ (такт, пазыв. лшпроклинъ съ отливомъ 
цвѣтовъ), а красный и. ш. въ Гельзингѣ, въ Финляндіи, бѣлый кри- 
сталлич. въ Нмбплаксѣ, Та ммолѣ, бѣлый мерцающій въ ГсльзнигФОр- 
сіі, зелеиый въ Лойо и Гельзингѣ, а въ особенности (такъ пазыв. 
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Ллтзоъскій нам.) въ Уральскихъ горахъ, въ гранить Алабашки въ 
Мурзинской слободѣ превосходными большими, иногда болѣе Фута 
длиною, желтыми кристаллами, па восточной сторон!» Ильменскаго 
озера н на Волошиоіі горѣ въ окрестностяхъ Міяска, гдѣ онъ 
не рѣдко составляетъ съ кристаллами кварца такъ пазыв. Эапсйспій 
кам. или встр. съ чернымъ турмалиномъ н албнтомъ въ круглых;» скоп¬ 
леніяхъ-, кристаллы Волошиоіі горы гораздо меньше Ильменскихъ, 
но отлично скоплении въ двойниковыя группы, подобныя кристал¬ 
ламъ адуляріи Ст. Готтарда; также по р. Ангарѣ близь оз. Байка¬ 
ла; но во миог. мѣст. п. ш. встр. разрушеиымъ и превращеннымъ 
въ Фарфоровую землю, п. п. въ гранитѣ близъ Буртшіа Волынск, 
губ., около Березовскаго рудн. возлѣ золотой, жилъ; чистая ФарФ. 
земля встр. цѣлыми пластами на Воет. стор. Ильмеиск. горы, при 
Чербакульскомь озерѣ въ окр. Міяск. зав. 

В. 3. Оплошный п. ш. у (Іссіііет' Рсііхраііі , РсЫзісіп } РсЫь ‘ 
изл. занозистый; тусклъ, или мерцающъ, на краяхъ просвѣчнкающъ; 
цв. нечистые, сѣрый, зеленый, красный; весьма походитъ на рого¬ 
викъ, отъ котораго отличается плавкостью и меньшею твердостью? 
нах. какъ главная масса во многихъ порфирахъ полевошпатовыхъ 
и роговиковыхъ, въ фонолнтѢ, бѣломъ камнѣ, ( ѴѴсіавьісіп, (ігапиШ) , 
въ Швейцаріи, на Реннскомъ берегѣ, въ Зпбеигебюргѣ, па Гарцѣ, въ 
Венгріи, Саксоніи, Норвегіи, Швеціи, европ. и азіатск. Россіи. — 13а - 
ріолитъ, Ѵагіоііііь (отъ ѵагіоіа, оспа), ТЗіаіісгьЬеіп, составляетъ окр) г- 
лепнозерпистый, сплошпын п. ш., вросшій отч. въ мелкозернистомъ 
діоритѣ и нах. въ Швейцаріи, Піэмонтѣ, па остр. Корсикѣ, въ Богеміи, 
и въ Екатеринбургѣ. — Борзовитъ , (собств. имя), сплошныіі или зер¬ 
нистый, плотный п. ш.; нзл. неровный; цв. желтовато - пли красно¬ 
вато-бѣлый, на краяхъ просвѣчпваіоіцъ; бл. жирный, слабый; пах., 
отдѣльными валунами въ россыпяхъ по рѣчкѣ Борзовкѣ близъ 
Кыштымскаго зав. и содержитъ кристаллы соймоннта или зерна 
цейлоннта. — Пелипапшпъ (соб. имя), плотный п. ш., изл. ров¬ 
ный, переходящій въ раковистый; цв. бѣлый, желтый, красно¬ 
ватый; болѣе тусклъ, но иногда слабо блестящъ; встрѣчающійся въ 
томъ же самомъ кускѣ и землистымъ, чрезъ разрушеніе плотнаго, 
а въ нихъ кристаллы кварца, такъ что вся горная порода состав, 
нолевошп. порфиръ, покрытый снаружи землистымъ чернымъ кобаль¬ 
томъ и пах. въ окрестностяхъ г. Бердичева, при дер. Погорцѣ, 
Улановѣ въ Кіевской губ. 

Упопгр. овыкн . іи ш. на приготовленіе Фарфора, ши прибавляет¬ 
ся къ Фарфоровой массѣ п къ глазури Фарфора; чрезъ разрушеніе 
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онъ составл. весьма плодоносную почву для растеній и разныя гли¬ 
ны; изъ сідуллріи , луннаго и солнелнаго камней дѣлаются вставки 
для перстней, подвѣски къ сортамъ, табакерки и др. украшенія; 
аліазонспій камень, особенно поваренный въ маслѣ (отъ чего воз¬ 
вышается цвѣтъ его и онъ дѣлается прозрачнѣе) шлифуется въ Ека¬ 
теринбургѣ па кольца, табакерки, вазы и подобныя издѣлія пску- 
ства. 

Къ сплошному п. ш. приближаются еще слѣдующія горныя 
породы: 

фоно литъ у Рііопоііііі > (отъ ерсогпу, звукъ), КІііі"8Іеіп, сплошным, 
изл. занозистый, сланцеватый; тверд, пол. шп.; уд. в. 2,5; цв. зеле- 
носѣрый, составляющій однородную массу или смѣшанную съ ме- 
зотипомъ, составл. фополптовый иорФпръ и пах. въ Богеміи, Фран¬ 
ціи н па Реппск. бер., въ Знбепгебюргѣ. 

Базалыпитъ, ВазаІЦЬ, РоѵрІьуѵіЬ, изл. неровный; тверд, пол. 
шп.; уд. в. 2,7 — 2,6; цв. сѣрый, черный, красный, составл. глав¬ 
ную массу порФнра и миндальнаго камня въ Силезіи н Богеміи. 

Базальтъ, но б. ч. столбчатый, черный, тверд, между апат. и 
пол. шп. ; уд. в. 2,9 — 5,1, отличается отъ иредъндущпхъ массъ, но 
въ пѣкотор. отношеніяхъ сюда принадлежитъ; нах. цѣльными гор¬ 
ными массами во многихъ странахъ, н. п. въ Кавказѣ, а въ осо¬ 
бенности въ Шотландіи. 

Р. 58. Анортитъ, ЛпогіЫі (отъ аѵо^оо), выправляю), 
СІи'Ыіапіс (со бет. ими). Крист, сист. 1 •и 1 -глен. у главы. 
ф. косоромбич. призма въ 120 ° ЗО' съ основною косокоисч- 
ною плоскостью, насажденною на тупое боковое ребро и 
наклоненною къ правому острому боковому ребру подъ 
94° 12', къ лѣвому подъ 85° 84', а ко второй боковой 
плоскости подъ 110° 57'; встрѣчается также вторая пе¬ 
редняя косонаклонсниая конечн. плоскость, лежащая подъ 
предъидущею, и кромѣ того еще задняя косвенная плос¬ 
кость, иногда также съ притупленіемъ острыхъ боковыхъ 
ребръ и отдѣльныя плоскости 1 -и 1 -член, октаэдра 
(фиг. 10 стр. 22)5 двойники рѣдки; два недѣлимыя имѣютъ 
общую притупляющую плоскость острыхъ бок. ребръ и 
ось вращенія находится вертикально на этой плоскости; 
спайн. сов. параллельна основной косв. насажденной ко¬ 
нечной плоскости и притупляющимъ плоскостямъ острыхъ 
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бок. рсбръ; тверд, иол. шп.; уд. в. 2,6 — 2,7; блескъ 
стеклянный, на спайн. плоек, перламутровый; цв. бѣлый; 
прозраченъ; предъ п. тр. трудно плавится въ пузырча¬ 
тое стекло; сост. изъ кремнезема, глинозема, извести, ка¬ 
ли и натра. 

Нал г. въ доломитовыхъ массахъ на Монтѣ Соммѣ въ Неаполѣ. 

Р. 59. Олигоклазъ (отъ оХіуод, малый, мелкій, кЛасід, 
изломъ), Каітотросіитеп. Крист . сист . 1 -и Ъ-глен., 

главн. ф. ромбич. призма съ наклоненной въ лѣво основ¬ 
ною косонасажд. копеч. плоек., а именно съ наклоненіемъ 
къ лѣвому острому боковому ребру подъ 9 Ъ ° 45', къ пра¬ 
вому подъ 86° 15', къ первой боковой плоскости подъ 
115° эО'; по б. ч. двойники по 2 законамъ, такъ что 
они имѣютъ общую плоскость, притупляющую острыя 
бок. ребра или основную косонасажд. конечную плоскость; 
также сплошный, листоватый; спайи. совсрш. параллельна 
и этимъ обѣимъ плоскостямъ; изл. раковистый, неровный; 
тверд, пол. шп.; уд. в. 2,6; блескъ стеклянный, на спайн. 
плоек, перламутровый, на другихъ жирный; на краяхъ 
просвѣчиваюіцъ; цв. бѣлый, сѣрый, зеленый, желтовато- 
зеленый; предъ п. тр. трудно плавкій; сост. кремнеземъ, 
глиноземъ, известь, кали и натръ. 

Нах . въ гранитѣ Финляндіи, въ Гельзингѣ, особенно вездѣ въ 
такъ назыв. раппатівѢу въ которомъ составляетъ болѣе или мѣнѣе 
толстую оболочку круглыхъ кристалловъ пол. шп., также въ Сток¬ 
гольмѣ, Арендалѣ, въ окрестностяхъ Фрейберга и Родаха близъ 
Кобурга, въ базальтѣ въ Тиролѣ; главная масса грлпулптовъ 
(ТУсі&міеіп) сост. изъ него; въ Уральскихъ гор. въ гранит. Шай-' 
танки, или въ порфирахъ Агате кой слоб. близъ Екатеринбурга, пер¬ 
вый въ смѣси съ кварц, желтобѣл. пол. шп. и черн, слюдою, а по¬ 
слѣдній въ дюймовыхъ кристаллахъ. 

Р. 60. Альбитъ (отъ аІЬиз бѣлый), РегіЫіп (отъ пще- 
кЛсгцд, наклоненный), КаІгоп/еЫзраіН, ТеСагІиг (отъ Т5та()- 
тод у четвертый). Крист . сист . 1 -и 1 -ъленн,, главн. ф. 4- 
стор. призма (фиг. 127. §, §) призма въ 122° 15' съ 
обращенною въ лѣво осповн. косонасажд. конечн. плос¬ 
костью (1- с. с.) а именно съ наклоненіемъ къ лѣвому остр. бок. 
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ребру подъ 9 Ъ° 36', къ правому подъ 
86 ° 24', къ иерв. бок. плоскости подъ 
115° 5', обыкновенно притуплены ост¬ 
рыя бок. ребра (1. с. а.) вмѣстѣ съ зад¬ 
нею косв. конечн. плоек, и съ притуп¬ 
леніемъ одного изъ двухъ остр, конечн. 
ребръ чрезъ одну октаэдрическую плос¬ 
кость; также плоскости втор, вертик. 
призмы; двойники не рѣдко имѣютъ общую притупля¬ 
ющую плоскость остр бок. ребръ, по направленію ко¬ 
торой они вмѣстѣ срослись, между тѣмъ какъ ось вра¬ 
щенія параллельна этой плоскости; или оба недѣлимыя 
имѣютъ общую косв. насажд. конечн. плоскость, (какъ 
это обыкновенно въ периклинѣ, а нс въ альбитѣ); спайн. 
сов. паралл. косв. насажд. конечн. плоскости, менѣе сов. 
паралл. притупленію остр. бок. ребръ; тверд, пол. шп. 
или не много болѣе; уд. в. 2,6—2,5; изл. неровный; цв. 
бѣлый, желтый, красный; блескъ стеклянный, перламут¬ 
ровый на спайн. плоек.; прозраченъ или на краяхъ про¬ 
свѣчивающіе ; предъ п. тр. плавкій въ пузырчатое стекло; 
сост. кремнеземъ, глиноземъ и натръ. ІЧа 8І-І-А1 8і 5 . 

В. 1. Обыкпов. а.у Теіаі'йп, съ преобладающими вертикально 
струйчатыми бок. плеск, вертикальной призмы; при расширеніи 
притупляющей плоскости остр. бок. ребръ происходитъ широкая 
6-стор. призма; почти всегда въ двойникахъ; также сплошной, 
зерннсто-и шестовато-отдѣленный, листоватый, лучистый, иногда 
склоняющійся къ плотному. Нах, вмѣстѣ съ пол. шп. въ гранитѣ, 
особенно въ письменномъ гр., близъ Гейдельберга, въ Пеннгѣ въ 
Саксоніи, Моравіи, лучистыми массами въ гр. Швеціи близъ Фни- 
бо, Брэдбо, въ Финляндіи въ Кимито, именно красный, а бѣлый въ 
Куртанѣ; въ Уральск, гор., гдѣ составл. смѣсь рази. горн, породъ, 
гранита и діорита, въ которыхъ онъ нах. грубозернистымъ; нарос¬ 
шіе крист, примѣчаются въ друзовыхъ пустотахъ гранита Алабаш- 
ки въ Мурзииской слоб., на воет. стор. Ильменск. горъ въ окр. 
Міяск. зав. въ жилахъ хлорит, н рогов, слапц. въ Керябішскомъ 
мѣди, рудн., въ діоритов. порф. Пнтателевск. рудн. въ окр. Бого- 
словск. зав., при подошвѣ г. Аушкуля, въ Свято-леонтьевск. пріискѣ 
къ югу отъ Міяск. зав., но весьма мелк. крист. 


Фиг. 127. 
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В. 9. ПериклипЪу кристаллы по б. ч. короткія, таблицевндиыл 
призмы, преимущественно двои инки, въ которыхъ косв. насажд. 
коиечп. плоек, двоякимъ образомъ струйчата; не такъ прозраченъ, 
какъ предъ идущій ; цв. сѣрыхъ, желтовато-или красновато-бѣлыхъ ; 
пах. въ сіэшітѣ н діоритѣ Ст. Годгарда въ Швейцаріи, Тиролѣ, 
Рудной горѣ Саксоніи. 

Р. 61. Лабрадоръ (собсг. имя), КаІк/еЫзраіІг. Крист, 
спет. 1-и 1 -глеи,, г.іавн ф. косв. ромбич. призма въ 120° 
съ косонасаждениою кон. плоскостью, наклоненною въ 
94^-° къ правому бок. острому ребру а въ 85-1° къ 
лѣвому и въ 125° къ первой бок. плоскости, но всѣ 
эти измѣренія по рѣдкости кристалловъ взяты съ спайн. 
плоскостей; двойники весьма часты; изл. неровный; тверд, 
пол. шгі.; уд. в. в. 2,7 — 2,6; блескъ стеклянный; полу¬ 
прозраченъ или просвѣчивающъ съ разными красивыми 
отливающимися цвѣтами, съ зелеными, золотожелтыми, 
огненнокрасными, синими, и всѣ они обнаруживаются 
въ одномъ и томже кускѣ вмѣстѣ, или по крайней мѣрѣ 
два цвѣта въ одномъ кускѣ; предъ п. тр. какъ пол. ниц 
сост. кремнекислый глиноземъ и немного кремнекислой 
извести и натра. ІЧа 8і -к- А1 8і 3 (Са 8І-І-АІ 8і). 

Нах. валунами и тупоконечными кусками на остр. С. Павла 
на Лабрадорск. берегу Сѣв. Америки, въ Кіевской губ., въ окрест¬ 
ностяхъ С. Петерб., въ Финляндіи близъ Олмо, въ Норвегіи, въ 
Лоно Гельзнигѣ, въ Шотландіи, въ Пеиіігѣ въ Саксоніи, въ 
окрестностяхъ Этны ; въ зернистомъ п сплошномъ видѣ составляетъ 
онъ полевошпатовую смѣсь многихъ горн, пор., какъ сіэіштовъ, 
зеленыхъ камней и нѣкоторыхъ аэролитовъ. 

У'потр. па разныя издѣлія нскуства, на табакерки, палочныя 
ручки, кольца, столовыя доски, вазы и другія крупныя подѣлки по 
красотѣ отливающихся цвѣтовъ; въ особенности примѣчается пере¬ 
мѣна цв. иа спаГш. плоек., притупляющихъ острыя бок. ребра, іі 
болѣе еще на шлифованныхъ плоек., на которыхъ тогда явственно 
прнмЬтиы двойники чрезъ темныя, параллельныя, болѣе или менѣе 
широкія струйки, лежащія между цвѣтными мѣстами; тѣ мѣста, ко¬ 
торыя кажутся не цвѣтными, при обращеніи противъ свѣта, отли¬ 
ваютъ подобными яркими цвѣтами, которыя же отливали тѣряють 
это свойство. 
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чЛатробюпЪу І)ірІоі(: Р отличающійся розовымъ цвѣтомъ, пах. съ 
пол. шп. н слюдою па остр. Амитокѣ возлѣ берега Лабрадора. 

Р. 62. Пет А литъ (отъ яегаіоѵ, листъ), ргитаіізскег 
Реіаііпзрсиіі, Вегхсііп. Сплошной, листоватый, грубозер¬ 
нистый; тверд, пол. шп.; уд. в. 2,4; изл. неровный, зано¬ 
зистый; блескъ стеклянный, склоняющійся къ жирному; 
просвѣчивающъ; при лагрѣваніи ФОСФоризуетъ, издавая 
синій свѣтъ; сост. кремнекислый глиноземъ и не много 
кремнекислаго литія. І8і 2 -ь- А1 8і 3 . 

Нах . въ пластѣ съ пол. шп. на остр. Утѣнѣ и валунами близъ 
озера Онтаріо въ Канадѣ. 

Семейство 16. Пренитовые. 

Крист . сист . \-и 1 -оси., спайн. по двумъ направле¬ 
ніямъ; но также сплошные; тверд, между кварц, и пол. 
шпат., въ сплошныхъ массахъ апатит.; уд. в. 5,5 —5,0; 
цв. зеленые, иногда сѣрые, бѣлые; бл. стеклянный, на 
спайн. плоскостяхъ перламутровый; просвѣчивающи; сост. 
кремнистый глиноземъ и не много литія и натрія или 
съ большимъ содержаніемъ извести и горькозема. 

Р. 65. Сподуменъ (отъ алодоа), сгараю, сплавляюсь), 
5 роДитеп, Тгірігап . Крист . сист . нс извѣстна;' по б. ч. 
сплошный, спайн. по направленію боков, плоскост. 1-и 
1 -осн. призмы; тверд, между кварц, и пол. пін.; уд. в. 
5,2— 5,1; блескъ стеклянный; на краяхъ просвѣчива- 
юіцъ; цв. зеленовато бѣлый, и зеленый въ разныхъ от¬ 
тѣнкахъ; предъ и. тр. плавится самъ по себѣ въ про¬ 
зрачное стекло, окрашивая пламя багряно-краснымъ цв.; 
сост. кремнекислый глиноземъ и не много кремнекислаго 
литія. І. 8і а -#-АЛ 8і а . 

Нах . въ пластахъ гранита, на островѣ Утэиѣ въ Швеціи, въ 
Шотландіи при Пііргидѣ, въ Дублинѣ, Ирландіи н въ Тиролѣ, въ 
Штерцііпгѣ. 

Р. 64. Пренитъ (собст. имя), Ргеітіі. Крист . сист . 
1-и 1 -осм., основ, ф. ромбнч. призма въ 99° 56' съ весьма 
подчиненными октаэдрич. плоскостями, призма всегда 
плоская, таблицеобр., съ прямою конеч. плоскостію или 
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рѣдко преимуществуютъ боков, плоскости призмы, и въ 
этомъ случаѣ съ притупленіемъ острыхъ или тупыхъ 
бок. ребръ; иногда притуплены острые или тупые конец, 
края конечнымъ пріостреніемъ; плоскости часто выпук¬ 
лы и кристаллы по б. ч. скоплены въ группахъ и рас¬ 
ходящіеся вѣрообразно изъ одной точки; также сплош¬ 
ным, округленный, почкообразный; спайн. сов. паралл. 
прямо насажденной конечн. плоскости; тверд, между 
кварц, и пол. шп.; изл. неровный; уд. в. 3,0 — 2,8; цв. 
бѣлый, сѣроватобѣлый, яблочно зеленый; блескъ сте¬ 
клянный, перламутровый на прямой кон. плоскости; по¬ 
лупрозраченъ; отъ нагрѣванія дѣлается электрическимъ; 
предъ п. тр. плавится въ пузыристое стекло; сост. крем¬ 
некислый глиноземъ и кремнекислая известь. Са а 

I 8І -ь Й. 

Нах. въ разныхъ измѣненіяхъ, листоватымъ, лучистожнлкова- 
тымъ и сплошнымъ, въ жилахъ гранита, діорита, гнейса и т. д. въ 
Южной Африкѣ, откуда Прет первый вывезъ его въ Европу; 
также въ ІІиренѣяхъ, Піэмонгѣ, Швейцаріи, Тиролѣ, Шотландіи, 
Норвегіи и Швеціи (ЗЪелитъ), въ Финляндіи па о. ГІаргасѣ н въ 
окрестностяхъ Екатеринбурга по рѣкѣ Исети. 

Р. 65. Соссюритъ (собст. имя), 5 атзигіі, Т)у$1іоІіЬ, ]асІе. 
Сплошный, кругляками, а не въ правильныхъ видахъ; 
уд. въ 3,2 — 3,5; бл. слабый, стеклянный, склоняющій¬ 
ся къ перламутровому; тверд, менѣе пол. ши., но весьма 
вязокъ; изломъ раковистый, просвѣчивающъ въ краяхъ; 
цв. зеленый, переходящій въ бѣлый и сѣрый. 

Нах . глыбами на берегахъ Женевскаго озера въ Швейцаріи, 
въ Корсикѣ, верхней Италіи, составляя смѣсь горн, породы габбро. 

Р . 66. Нефритъ, (отъ ѵв<р()од у почка), §етпеіпег ІѴё- 
рТітіІ, ]сиіе тркгііщие. Сплошный; изл. занозистый; тверд, 
между пол. шп. и апат.; уд. в. 3,0 — 2,9; цв. зеленый, 
склоняющійся къ сѣрому и бѣлому; не много жиренъ на 
ощупъ; звонокъ; предъ п. тр. трудноплавкій, сост. крем¬ 
некислый глиноземъ, горькоземъ и желѣзная окись. 

ЗМя а Зі -+• I 8і. 

Ге ( 
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Нах. въ Южной Америкѣ по рѣкѣ Амазонской, посему называет* 
сл также Аліазопскиліъ камнемъ, въ Китаѣ, Эгиптѣ*, его привозятъ 
въ Европу уже обработаннымъ въ видѣ сабельныхъ рукоятокъ, таба¬ 
керокъ и др. вещей; онъ въ большомъ уваженіи въ Китаѣ и Японіи, 
гдѣ изъ него дѣлаютъ чашки, вазы; въ средніе вѣка употребляли 
его въ медицинѣ для излечеиія болѣзней почекъ и съ тѣхъ поръ 
осталось у него названіе почечнаго камня или НеФрита. 

Эрлапъ подобный сплошный родъ, пах. по б. ч. въ смѣси съ 
слюдою въ гнейсѣ при Эрлѣ въ Саксоніи, гдѣ опъ составляетъ цѣ¬ 
лую гору (ЕгІапГеЬ). 


Семейство 17. Скаполитовые. 

Крист, сист. 1 -и 1 -оси. или %-и 1 -осн., кристаллы 
всегда призматическіе; тверд, полев. шп. и апат., рѣже 
болѣе или менѣе твердые; уд. в. 5,1 — 2,6; блескъ сте¬ 
клянный или жирный; степени прозрачности не значи¬ 
тельны; сост. изъ кремнезема, глинозема, глиноземистой 
извести и немного калія и натрія. 

Р. 67. Андалузитъ (собств. имя), АпсІаІшіС, /сМ- 
зраГК аругс. Крист, сист. 1-и 1-осн. главная ф. ромби¬ 
ческая призма въ 91°50', иногда съ притупленіемъ тупыхъ 
бок. ребръ, часто съ кон. плоскостью; иногда кон. при- 
остреніе въ 108° или другое еще болѣе въ 109° 5(У; 
оба в> соединеніи съ октаэдрич. плоскостями; бываетъ 
также сплошный, зернисто или шестовато-отдѣленный; 
длинные кристаллы съ поверхности вообще шероховаты, 
и неровны; спайн. по направленіямъ призматическихъ 
плоскостей неявственная; тверд, отъ кварц, до пол. шп., 
въ разныхъ направленіяхъ разная; уд. в. 2,1 — 5,0; цв. 
красный, сѣрый, синій; бл. стеклянный, просвѣчивающъ 
на краяхъ; предъ п. тр. самъ по себѣ неплавкій; сост. 
кремнеземъ и глиноземъ. АД 5 8І* 2 (?). 

Нах . въ гнейсѣ и гранитѣ Андалузіи, но также прекрасными 
кристаллами въ Тиролѣ, Баваріи, Моравіи, Саксоніи, Шотландіи, 
сплошными и шестоватыми массами близъ деревни Шайтанки въ 
Екатеринбургск. окр. и Сѣв. Америкѣ. 

Р. 68. Хілстолитъ (отъ х іа &> пересѣкаю и А*- 

18 
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Фиг. 128. 


#0$, камень), СкіазІоШк, НоЫзраІІг, тасіс, ріегге сіесгоіх. 
Крист , . сист. \-и 1 -оси., осповп. ф. ромбическая призма 
въ 91°50 / съ кон. тіріостреніемъ, насажденнымъ на ту¬ 
пыя бок. ребра подъ 128° ; призмы (фиг. 128) обыкновенно 
длинны, тонки, иногда въ серединѣ, по на¬ 
правленію оси и отчасти также внутри бо¬ 
ков. ребръ, полы или правильно наполне¬ 
ны горною массою, (и. п. глинист, сланц., въ 
которомъ и заключаются эти кристаллы); 
спайн. не совершенно параллельна бок. плос¬ 
костямъ призмы; изломъ неровный; тверд. 
Іапат. или болѣе; уд. в. '5,0 — 2,9; блескъ 
слабый, стеклянный, жирноватый; на кра¬ 
яхъ просвѣчивающъ; цв. по б. ч. бѣлый, 
желтый, сѣрый; предъ п. тр. самъ по. себѣ неплавкій; 
сост. изъ кремнезема и глинозема. 



Нах . въ глинистомъ сланцѣ ГеФреза въ окрестностяхъ Байрейта, 
и въ Санктъ-Яго ди Компостелла, въ Испаніи, въ Пиренеяхъ и ко 
Франціи, Норвегіи, въ Россіи въ Александрове!*. рудникѣ въ Нер¬ 
чинскѣ и въ Сѣв. Америкѣ. 


Р. 69. Геленитъ (собств. имя), СеМеті, БіуІоЬаі. 
Крист . сист . правильная , прямо угольная призма; спайн. 
неявственная; уд. в. 2,8 — 3; тверд, болѣе апатит.; бл. 
стеклянный; едва просвѣчивающъ въ краяхъ, цв. сред¬ 
ній между темнозеленымъ и сѣрымъ, переходящій въ 
аквамариновый и чернозеленый; нзл. неровный. 

Них . рѣдко вросшій въ извест. шп. Тироля, въ Фассайск. долинѣ. 

Р . 70. Мелилитъ (отъ реке, медъ и Лс&од камень), 
маленькія плоскія 4-стороннія призмы съ октаэдрич. 
пріостреніемъ; тверд, между апат. и иол. шп.; уд. в. 3,1; 
цв. медовой; сост. кремнекислая известь и горькозсмъ. 

Нах . въ .долернтѣ Саро сіі Ъоѵе возлѣ Рима и на озерѣ хЛахъ. 

Гулюолыпилитъ , НитЬоМіШІь (собств. имя), подобныя маленькія 
призмы; сост. кремнекислая известь и глиноземъ съ кремнекислымъ 
горькоземомъ и натріемъ. Нах . въ лавовидиыхъ массахъ Везувія. 

ЭЪингтоиитъ (собств. имя), х ЕАіпууЬопіІ , АпііѵЛгіІ , сост. изъ 
кремнезема, глинозема, извести и воды и пах. въ окрестностяхъ 
Глазгова въ Ирландіи. 



275 


Р . 71. Скаполитъ (отъ скапод, палочка, Лс&од, ка¬ 
мень), 5 кароШН, МеіопіС, ругатісіаіег РеМзраіЬ, рагапіЫ - 
пс у ТѴегпегЧс. Крист . сист. 2- гг 1-ос/г., основн. ф. 4 -сто¬ 
рон ня я призма съ плоскостями тупаго 2-и 1-осн. окта¬ 
эдра съ кон. ребрами въ 136° 7 ; , съ бок. въ 65° 4.8 ; , 
рѣдко съ прямонасажденною кон. плоскостью, съ при¬ 
тупленными бок. ребрами, въ видѣ второй 2-и 1-осн. 
призмы; также болѣе тупой октаэдръ и болѣе острый 
съ притупленными соединительными ребрами, въ видѣ 
2 -и 1-оснаго діоктаэдра, и подобныя другія соединенія; 
призмы обыкновенно длинны, палочкообразны (отъ этого 
онъ и получилъ свое названіе); плоскости призмы вер¬ 
тикально струйчаты и шероховаты; спайн. по направле¬ 
нію плоскостей призмы; тверд, между апат. и пол. шп.; 
уд. в. 2,9—2,8; бл. стеклянный, на спайн. пл. перла¬ 
мутр.; прозраченъ; цв. бѣлый, сѣрый, зеленый, красный; 
предъ п. тр. плавится въ пузырист., мутное стекло; сосх. 
кремнекислый глиноземъ съ двукремнистою известью и 
натромъ. 

В. 1. Благородный аг. у Меіопіі, маленькія короткія призмы; 
иногда оплошный, мелкозернистый, прозрачный, млечнобѣлый; пах \ 
съ нефелиномъ въ Монтѣ-Соммѣ па озерѣ Л ахъ и при Стерлингѣ 
въ Тиролѣ. 

В. 2. Обыкновенный ск. у Зсароііііі , ТсігаШа$Ч у ТѴсгпегіі, 1\а- 
рід,оЧіІь у длинныя топкія призмы, часто значительной величины; 
также плотный, шестоватый или зернисто-отдѣльный; цв. сѣрый, 
желтый, красный, черный, синій; сильно просвѣчнвающъ; кромѣ 
натрія содержитъ немного кали н углеродный кислоты; при содерж. 
натрія 5 — 9 проц, называется Эккебсргипголіъ у ЕскеЪсі'руіЬ у ІѴя- 
ігоІіПі'у бѣлый прозрачный составляетъ стеклянный ск. у сѣрый и зе¬ 
леный пипитовіідиыйу арктицитъ АгсЬісЧ, и лшкарелль у МісагсЧе у 
а черный фусцитЪу Еа$сіЬ у (отъ Гизсия, черный). Пах. въ гранитѣ, 
гнейсѣ, змѣевикѣ, въ нзвестк. шпатѣ, въ Арендалѣ Норвегіи, въ 
И ерикѣ Швеціи, въ Финляндіи въ Меіщслѣ и въ Ирвепзалѣ, на 
островѣ Паргасѣ, въ Ильменскихъ горахъ въ округѣ Златоустовс. 
зав., въ Гренландіи, въ Пиренѣйскихъ горахъ, въ Ныоіоркѣ и въ 
Сѣв. Америкѣ. 

В. 5. Отливающій ск. у ШаііаІіі у вмѣсто кали 
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трій и нах. въ зернистомъ нзвестпякѣ въ Массачусетс. Подобныя 
породы составляютъ Берглшпншпъ , 8ргеи$1сіп , красный и жилко¬ 
ватый въ Ставе ри В Норвегіи и АліфоЬелитпъ , съ двойственно ли¬ 
стоватою спайностію и аііат. твердостію, въ зернистомъ известнякѣ въ 

Лоіо Финляндіи. ЗАі 5і-#-Са 3 Ге 5 М§ 3 8і. 

Семейство 17. Лазулитовые. 

Крист . сист. правильная и 1-м 1-ос«., рѣдко Ъ-и 
1 тверд, между пол. шп. и апат.; уд. в. 4,0 — 2,4; 
цв. синій, голубой, бѣлый, сѣрый, рѣдко черный, бурый, 
красный; бл. стеклянный, иногда жирный; прозрачность 
средняя; сост. кремнекислый глиноземъ съ значитель¬ 
нымъ (10 — 20 проц.) количествомъ кали и натра, даже 
извести и нѣкоторыхъ кислотъ, н. п. сѣрной и соляной, 
по б. ч. безъводные. 

Р. 72. Амвлигонитъ (отъ ар/ЗЛѵусоѵод, тупоуголь¬ 
ный), АтЫу§опіІ . Крист . сист . 1 -и 1-глен. призма, по б. 
ч. въ сплошныхъ массахъ; спайн. явственная, поверхность 
кристалловъ шероховатая; тверд, болѣе извест. шп.; уд. 
в. о,0; просвѣчивающъ въ краяхъ; изл. неровный; хру¬ 
покъ; цв. зелено-бѣлый, переход, въ селадоиовый, и сост. 
изъ Фосфорнокислаго глинозема и немного литія и пла¬ 
виковой кислоты. 

Нах. въ гранитѣ Саксоніи, въ Клейи-КурсдорФѣ и въ Арен- 
далѣ въ Норвегіи.' 

Р. 75. Калаитъ (отъ ка?мід, камень зеленоват, цв.), 
бирюза , КаІаіС, Іо/гпіС, А§ар1гіі , Міпегаіійгкіз , вісЫсг 
НусІгаг§іІШ, (игдиоізе. Крист, сист . несовершенная, мо¬ 
жетъ быть 1-м 1-оснаЛу сплошный, вкрапленный, гро¬ 
здовидный, натечный, налетѣлый; изл. раковистый, не¬ 
ровный; тверд, пол. шп.; уд. в. э,0 — 2,7; цв. небесно- 
синій, яромѣдянково-зсленый, травяно-зеленый, черта зе¬ 
леновато-бѣлая; на краяхъ просвѣчивающъ; предъ п. 
тр. самъ по себѣ не плавкій; сост. изъ ФосФорно-кис- 
лаго водянистаго глинозема съ малымъ количествомъ мѣд¬ 
ной окиси. 

Нах. въ порфирахъ Нишапура въ Персіи, въ провинціи Хо- 
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росаиѣ, въ Бухаріи въ горахъ Нурата и въ гор. Буканскихъ, топ¬ 
кими прожилками въ черномъ кремнистомъ сланцѣ, также валуна¬ 
ми въ наносной землѣ н въ кремнистомъ сланцѣ Силезіи. 

У пот]), его было уже извѣстно древнимъ; почитаютъ его 
пріятный цвѣтъ, твердость и политуру, которую онъ удобно прини¬ 
маетъ какъ драгоцѣнный камень; иногда вмѣсто бирюзы продаютъ зубы 
разныхъ животныхъ, особенно обломки мамонтовыхъ, окрашенныхъ 
мѣдною зеленью, іигсрюізс оАопІоШІіе , аЪспсПатІізсІіег Тіігкіз, встрѣ¬ 
чающіеся въ Міяскѣ и другихъ мѣстахъ Сибири, но они гораздо 
менѣе тверды и не имѣютъ сложенія калаита. 

Р. 74. Л азулитъ (отъ агигеш, синій), ІлтШЪ, Віаи- 
зраііг , ашгііе, КІаргоІІгіС . Крист, сист. 1 -и І-остц ромбич. 
призма въ 91°50' съ 1-и 1-оспыми октаздрич. плоскостя¬ 
ми, иногда призма съ кон. пріострсніемъ, насажденнымъ 
на тупыя и съ другимъ, насажденнымъ на острыя бок. 
ребра; вообще кристаллы весьма малы, неясны; спайн. 
дов. параллельна притупляющимъ плоскостямъ острыхъ 
бок. ребръ; изл. не ровный; тверд, между пол. шп. и 
апатит.; уд. в. 3,1 — 6,0; бл. стеклянный; прозрачность 
болѣе или менѣе совершенная; цв. синій, зеленовато-бѣ¬ 
лый, сѣрый, бурый; предъ п. тр. неплавится, но дѣлает¬ 
ся бѣлымъ; сост. Фосфорнокислый глиноземъ и не много 
воды и горькозема. 

Нал ;. въ глинист, и слюдян. сланцѣ при ВерФенѣ близъ Зальц¬ 
бурга, также въ Нейштатѣ въ Австріи. 

Р. 75. Лазурный камень, Імзигзіеіп, сіосіесассігізсксг 
КазигзраІІі, Іашіііііе, Іаріз Ісіхиіі. Крист, сист . правиль¬ 
ная , основная и почти единственная ф. гранатоэдръ и 
эксаэдръ съ притупленными углами; по б. ч. сплошиый; 
спайн. по плоскостямъ гранатоэдра довольно совершен¬ 
ная; тверд, не много меньше пол. шп.; уд. в. 2,4 — 2,о; 
цв. лазурево-синій, небесно-синій, черновато-синій; бл. 
стеклянный; прозраченъ; порошокъ сю прекрасно синій; 
онъ часто содержитъ въ себѣ желтыя, металлическія пят¬ 
на сѣрнаго колчедана и слюды; предъ и. тр. трудно пла¬ 
вится въ бѣлое стекло; сост. кремнеземъ, известь, глино¬ 
земъ, натръ, горькоземъ, желѣзн. закись и слѣды сѣры. 

Нал г. въ жилахъ гранита или известняка, въ Китаѣ, Тибетѣ, 
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Персіи, Бухаріи, по берегамъ рѣки Слюдянки за Байкаломъ; онъ 
вывозится б. ч. Бухарцами и продается въ Оренбургѣ. 

Употр. на приготовленіе, въ особенности въ Римѣ, весьма кра¬ 
сивой живописной краски, извѣстной подъ названіемъ ултраліа - 
ргиеа , так;;е на разныя издѣлія, табакерки, блюдечки, кольца, на 
разныя архитектурныя украшенія; изъ него набираютъ столы, об¬ 
кладку для каминовъ и стѣнъ въ комнатахъ, и. п. въ Царскосель¬ 
скомъ дворцѣ обложены стѣны лазуревымъ камнемъ, также въ Сан- 
Марко въ Венеціи, въ Ватиканѣ въ Римѣ. 

Р. 76. Г а ю инъ (собств. имя), Наиуп и N 03171 . Крист, 
сист . правильная , основ, ф. гранатоэдръ, иногда уд.іин- 
іісиный или расширенный, иногда также плоскости окта¬ 
эдра или лейцитоэдра въ соединеніи съ нимъ; спайн. по 
направленію плоскостей гранатоэдра ; кристаллы мелки; 
иногда оплошный; изл. раковистый, неровный; тверд, 
между пол. ши. и апатит.; уд. в. 2,4 — 2,2; бл. снаружи 
стеклянный, а внутри жирный, полупрозрачный; цв. бу¬ 
рый, синій, черный, съ разными оттѣнками; предъ п. 
тр. трудно плавкій въ бѣлое стекло; сост. кремнеземъ 
съ глиноземомъ, кали, натромъ, известью и сѣрною ки¬ 
слотою. 

В. 1. Благородный или синій Г., КаШіаиуп, ІаііаІШіе, небе¬ 
сно-или мѣдно-синій, полупрозрачный. В. 2. Обыкновенный Г., 
Козій, Козсап, Зріпеііап, Каіпипііаиуп, каштаново-чериовато-бу- 
рый, смолнсто-чсрпып, почти непрозрачный. 

Нах. въ пемзѣ н другихъ вулканическихъ массахъ, первый въ 
Италіи, въ саро сіі Ьоѵе, въ лавахъ на Монте-Соммѣ н Везувіѣ, а 
вторым въ трахитѣ на берегу озера Лаха, возлѣ Андернаха, Ыи- 
дермениха. 

Р. 77. Еаикриііитъ (собст. имя) по Розе). Крист, 
сист. не извѣстна; сплошным; цв. свѣтлорозовый; спайн. 
совершенная по направленію правильной 6-сторошіей 
призмы; прозраченъ; изл. неровный; бл. на спайн. пл. пер¬ 
ламутровый, по другимъ жирный, какъ элеолитъ; тверд, 
между пол. піп. и апат.; уд. в. 2,4; предъ п. тр. легко 
плавится въ бѣлое стекло; сост. кремнеземъ, глиноземъ, 
натръ, известь и кали. ІѴа 8і -л- 2А1 8і Са С. 

Нах. мелкими сплошными массами, часто сросшимися изъ нѣ- 
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сколькихъ недѣлимыхъ съ элеолитомъ, полевымъ шпатомъ и сода¬ 
литомъ въ міясцитѣ Ильменскихъ горъ, въ округѣ Міяскаго за¬ 
вода*, кромѣ, аморфііческои лиы) ной зелени и коппритппа состоитъ 
еще кажется Давит, Лаъуп (собст. им.) изъ подобнаго химиче¬ 
скаго соединенія силиката и карбоната; послѣдній содержитъ так¬ 
же углекислоту, можетъ быть должно соединить давниъ н кан- 
кринитъ въ одинъ родъ. 

Р. 78. Содалитъ, канкринитъ (прежній), додекаэ - 
дригескій КирІюпзраСІі. Крист, сист. правильная , основ¬ 
ная ф. грлнатоэдръ, иногда съ леГщитоэдрич. и октаэдрич. 
плоек.; зернами, сплошным; тверд, между апатит, и пол. 
шп.; уд. в. 2,0 — 2,2; цв. зеленовато-бѣлый, сѣрый, си¬ 
ній, селадонозеленый; бл. стеклянный или жирный; иро- 
свѣчивающъ; предъ п. тр. плавится въ пузыристое сте¬ 
кло; сост. кремнекислый глиноземъ съ кремнекислымъ 
натромъ н соляною кислотою. ]Ча €1 -§- ІЧа'* Ъ ДІ 8і. 

Них. въ доломитѣ Везувія, въ вулканическихъ массахъ при 
озерѣ Лахѣ, пластами въ слюдяномъ сланцѣ Гренландіи, неправиль¬ 
но ограниченными саФнрово-сішнміі недѣлимыми въ міясцитѣ (стр. 280) 
1 Ільмепскихъ горъ, въ особенности съ пол. шп. и элеолитомъ. Сюда 
также принадлежитъ Кубоитъ,СиЪоіІ , въ кубическихъ кристаллахъ, 
но сов. сходствующій съ содалитомъ, и посему составляющій ку¬ 
бическій содалитъ; пах. на магнитной горѣ п въ горѣ Благодати. 

Р . 79. Главколитъ, СІаисоШІі (отъ уХаѵход, синій, 
Хід'од камень). Крист . сист. не извѣстна, всегда въ сплош¬ 
ныхъ массахъ, валунами; спайп. иесоверш. по 2 разнымъ 
направленіямъ; изл. неровный, занозистый; тверд, между 
апатит, и иол. шп.; уд. в. 2,7; цв. ФІолегово-лавандово- 
сииій; иросвѣчивающъ; предъ и. тр. трудноплавкій; сост. 
кремнеземъ, глиноземъ, известь, горькоземъ, натръ и 
кали. 

Пах. въ юлахъ съ зернистымъ известняк по рѣчкѣ Слю¬ 
дянкѣ за Байкаломъ. 

Р. 80. II ефелинъ (отъ ѵесреХі], облака), Керііеііп и 
РсССз/еіп , ЗоттіС. Кристк сист. Ь-и 1 -оси., основ, ф. пло¬ 
ская діэксаэдрическая призма съ прямо насажденною 
кон. плоек, и съ подчиненными плоскостями туиаго діэк- 
саэдра съ кон. ребрами въ и съ бок. въ 88°6'; 
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кристаллы малы, доставляющіе короткія призмы или тол¬ 
стыя таблицы; снайн. по направленію кон. плоскости 
совершенна; тверд, пол. ши.; уд. в. 2,6 — 2,5; бл. стеклян¬ 
ный, жирный; на спайн. плоек, прозраченъ; цв. бѣлый, 
зеленый, сѣрый, красный; предъ н. тр. трудно плавится 
въ пузыристое безцвѣтное стекло; въ селитреной кислотѣ 
дѣлается мутнымъ, облачнымъ, оттого и получилъ на¬ 
званіе; сост. кремнекислый глиноземъ, натрій и кали. 

В . 1 . Обыкновенный н., ІУгрІіеІіп, желтосѣрый, зеле но като-бѣ¬ 
лый; бл. стеклянный, склоняющійся къ жирному. Пах . въ доломи¬ 
тѣ Монте Соммы, въ базальтичсскомъ камнѣ въ Саро ей Воѵе 
близь Рима, въ долерптЬ Одеивальдскомъ и въ базальтѣ въ Брейс- 
гуѣ. Къ нему относятся также БсЪаптинг >, Веисіапііп , Давип7> у 
Паъуп, Авігоіі и Саѵоііпіі , всѣ произведенія Везувія. 

В. 2 . Элеолитовый //., Еіаоііііі, ВеШІеіп, ріегге §га$ве, ріп- 
риііе, егглошпый, въ 6-сторонп. призмахъ; цв. зеленый, синій, кра¬ 
сно-сѣрый; бл. жирный со слабымъ отливомъ; просвѣчиваюіцъ. 
Нах . въ сіэнитѣ въ Фридрнхсвернѣ Норвегіи, въ ГельзшіФорсѣ 
Финляндіи, и сѣровато-бѣлый, сплошный въ грубозернистой смѣси 
съ бѣлымъ пол. ши. и черною слюдою, составляющими гранить 
Ильменской горы или такъ называемый Міясцитъ по Розе ; къ 
нему относятся < фонитъ , Р/юпіі и Лшпродесъ, Вй/ггойсв^\ изъ Нор¬ 
вегіи, равно какъ можетъ быть и Гизекитъ , Оіезесііі изъ Грен¬ 
ландіи. 

Р. 81. Лейцитъ (отъ Асіюод. бѣлый), ВеисіС, атрЫ§епе . 
Крист . сист . правильная , главная ф. лейцитоэдръ, (фиг. 

Фиг. 129. 129.), рѣдко съ подчиненными плоскостями 

эксаэдра, кристаллы вкрапленные или от- 
Дѣльные, зернами; рѣдко сплошный; спайн. 

/ I \ С\ весьма несоверш. параллельна по паправле- 
V )Г / 7 нію додекаэдрич. плоскостей; тверд, между 
апатит, и пол. шп.; уд. в. 2,5 — 2,4; бл. 
стеклянный; прозраченъ до просвѣчиваю¬ 
щаго; цв. свѣтлые, сѣровато-желтовато-красновато-бѣлый; 
предъ п. тр. самъ по ссбѣ нс плавкій; сост. кремнеки¬ 
слый глиноземъ и кремнекислый кали. 

Нах. кристаллами и круглыми зернами въ вулканическихъ гор¬ 
ныхъ породахъ, въ древнихъ лавахъ въ Монте-Соммѣ и Везувіѣ, 
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въ Фраскати, близъ Рима, на берегѣ озера Лахъ и въ Брейс- 
гауѣ. 

Монтигеллитъ , МопІіссІШ (собст. имя) принадлежитъ также 
къ вулканическимъ минераламъ и нах. въ зернистомъ известнякѣ 
Везувія. 


разрядъ іѵ. Цеолиты. 

Цеолиты находятся всегда кристаллами изъ всѣхъ 
кристаллическихъ системъ; спайн. листоватая, лучистая, 
жилковатая; степень твердости средняя между пол. и 
известк. шп.; уд. в. 2,4, иногда только 2,0; цв. бѣлыхъ, 
вообще свѣтлыхъ, неметаллическихъ; бл. стеклянный, 
на спайн. плоек, перламутровый; они отличаются разны¬ 
ми степенями прозрачности; предъ п. тр. легко плавки 
въ пузырчатое стекло, исключая квасцовыя соединенія 
или алюминиты неплавкія; въ кислотахъ легко разтвори- 
мые н составляющіе студень; сост. кремнекислый глино¬ 
земъ, въ соединеніи съ кремнекислымъ кали, всѣ съ 
большимъ содержаніемъ воды (до 21 проц.), сверхъ то¬ 
го нѣсколько водянистыхъ фосфорнокислыхъ глиноземовъ 
и въ одномъ водянистой глиноземъ; по большому содержа- 
воды и кали они скоро разрушаются на воздухѣ. 

Семейство 18. Кремнистые цеолиты. 

Отличаются совершенствомъ кристалловъ, и разными 
степенями тверд, и уд. вѣса; цв. преимущественно бѣ¬ 
лый, изрѣдка сѣрый, свѣтло-красный, желтый; блескъ 
иногда высокій; прозрачность совершенная; предъ п. тр. 
легко плавки въ стекло; сост. водянистые кремнекислые 
глиноземы, соединенные съ кремнекислыми каліемъ, бари¬ 
томъ и известью. 

Р. 86. Анальцимъ, Апаісітпу ТгехаесІгЬсІгег Киріюпзраііі, 
нію прежде СиЫсіІ. Крист, сист. правильная, основн. ф. экса- 
эдръ, часто съ подчиненными плоскостями лейцитоэдра, 
или лейцитоэдры сами по себѣ; иногда круглые, сплош¬ 
ные, зернисто-отдѣленные; спайность по направленію эк- 
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саэдричсскихъ плоскостей не совершенна; изломъ не¬ 
ровный; тверд, между пол. шп. и апатит.; уд. в. 2,0 — 2,2;= 
цв. по б. ч. бѣлый, склоняющійся къ мясно-красному, бл. 
часто перламутровый; прозраченъ, иногда просвѣчпвающъ; 
предъ и. тр. плавится легко въ прозрачное стекло; сост. 
кремнистый глиноземъ съ кремнекислымъ патріемъ и съ 
самымъ меньшимъ содержаніемъ изъ всѣхъ цеолитовъ. 
іЛ'а 3 5і 2 -+- ЗАІ 8Сн-бН. 

Них. въ особенности въ вулканическихъ горахъ, въ миндальномъ 
іампѣ, базальтъ, трахитъ Тироля на СеГіссеръ-Альмѣ, въ БрейстауЪ, 
при АуссигЪ въ Богеміи, на Фсрроііскнхъ островахъ, въ Монте- 
Соммѣ на Безувіѣ, гораздо рѣже въ металлоносныхъ жилахъ па 
Гарцъ, так;ке въ окрестностяхъ Ахалцыха, въ Иркутскѣ, па горѣ 
Благодати эксаэдрнчсскимн кристаллами, вросшими въ магнитной 
рудъ- зеленовато и красновато-бѣлаго цв., жирнаго блеска, на кра¬ 
яхъ просвѣчпвающъ. 

Р. 8 о. А п о ф и л л и т ъ , АроркуІШ , ІсЫІіуорЫІіаЪп и 
ЛІЫщ ругатіеіаіег Киркопзраік, ТеззеШ и КеикосусШ, аро - 
ркуШіе. Крист, сист. 2-и 1-ос/*., основ, ф. 2-и 1-оси. окта¬ 
эдръ, плоскости котораго образуютъ на преобладающей, 
отъ притупленія бок. ребръ его ироизшедшей, призмѣ 
кон. пріострепісвъ 120° V и на кон. ребрахъ въ 121 °27 / и 
88 ° 41' на бок. ребрахъ; часіо этотъ октаэдръ соединенъ 
со второю квадратною призмою, и если бок. ребра его 
притуплены, съ плоскостями 8-сторонней призмы; нс 
рѣдко примѣчается также прямо насажденная кон. плос¬ 
кость; посему по преобладающимъ плоскостямъ октаэдра 
или призмы или по горизонтальной кон. плоскости кри¬ 
сталлы бываютъ пирамидальные, призматическіе или та¬ 
блицеобразные, иногда боковыя ребра второй призмы 
пріострсны чрезъ плоскости 8-стор. призмы въ соедине¬ 
ніи съ плоскостями остраго октаэдра; плоскости второй 
вертикальной призмы иногда продольно струй чаты; спай¬ 
ность параллельна этимъ плоскостямъ и горизонтальной 
кон. плоскости; тверд, апатит, и пол. шп.; уд. в. 2,5 — 2,э; 
бл. стеклянный, на горизонтальной коицч. плоек, перла¬ 
мутровый; прозраченъ и просвѣчпвающъ; предъ и. тр. 
онъ раздѣляется на листы (отъ чего получилъ названіе, 
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сеяо, въ срѵХХоѵ листъ); сост. его кремнеземъ, известь, 
кали и кристалл иціонна я вода. К 8і*^8Са 8і16Н. 

Нах . превосходными кристаллами вт» металлоносныхъ жилам» 
Андреасъберга на Гарцъ, при Ауссигѣ въ Богеміи ( АШп), въ гней¬ 
сѣ, въ пластахъ магнитной руды на островѣ Утэиѣ и въ вулканпч. 
массахъ на Ссйссгръ-Алыіѣ въ южномъ Тиролѣ, Венгріи, Мекси¬ 
кѣ и т. д. 

Опекать, Т)у$Ма$і(\ сплошпый бѣлый литералъ составляетъ 


Фиг. 150. 


кремнекислую известь съ крист, водою, пах . въ миндальномъ кам¬ 
нѣ на островѣ Диско въ Гренландіи и на Ферройскихъ остр. 

Р. 84. Крестовый .камеііь, Кгеигзіеіп , рагаіотег 
Киріюпзраі/і, Іісігтоіоте> апсігёоіііііе. Крист, сист . I -и 
1 -осп., главная ф. призма съ конечнымъ пріострсніемъ 
чрезъ плоскости ромбическаго октаэдра (фиг. ІоО о.) съ 
коп. ребрами въ 120° V и 121° 27', а съ бок. 
въ 88 "ДД 7 (съ баритовистомъ крестовомъ 
камнѣ), менѣе тупыя кон. ребра въ 120° 1/, 
иаса;кдеиы па широкія боковыя плоско¬ 
сти, произшсдшія отъ притупленія болѣе 


острыхъ бок. ребръ октаэдра (1. с. й.); про¬ 
стые кристаллы весьма рѣдки, но б. ч. 
двойники, (фиг. 125. о. о' Ь. й') другъ дру¬ 
га пересѣкающіе, такъ что главная, ось 
обща для нихъ, и одинъ къ другому об¬ 
ращенъ къ главной оси па 90°; плоско¬ 
сти призмы по сему лежатъ въ обратномъ видѣ, почти 
всѣ двойники перекрещиваются и показываютъ входя¬ 
щіе углы (1. с. а. а /), иногда однакоже примѣчается у 
двойниковъ также простая призма съ октаэдрическимъ 
конечнымъ пріострсніемъ, но можно ихъ легко узнать 
по струйчатымъ поверхностямъ; попадаются также че- 
тверпики и шсстерники; плоскости главнаго октаэдра па¬ 
раллельно струпчаты но направленіямъ менѣе тупыхъ 
кон. ребръ его, болѣе узкія бок. плоскости призмы па¬ 
раллельно струйчаты по направленію соединительныхъ 
ребръ съ плоскостями октаэдра, а по сему показываю¬ 
щія ромбическое испещреніе (фиг. 125, й. й'), болѣе широ¬ 
кія плоскости сов. гладкія; спайность совершенна по на- 




ш 


правленію бок. плоскостей призмы; тверд, между пол. шп. 
и апат.; уд. в. 2,4—2,1; цв. бѣлый, часто желтовато- 
сѣровато-красновато бѣлый, также кровянокрасный; блескъ 
стеклянный; полупрозраченъ; просвѣчиваюіцъ; легкопла¬ 
вокъ; сост. кремнеземъ, глиноземъ, баритъ, известь, кали 


и вода. 2 


Ва 3 

К 3 


8і 4 ч-7АД 8і а ч-36Н или 


Са 3 

К 3 


8і а 


Ш 8І 2 -н 18Н. 


В . 1. Барипювистмй гарлютомъ , НагтоШщ въ выше означен¬ 
ныхъ кристаллахъ; цв. желтовато-красновато-бѣлый, содерж. немно¬ 
го барита и кали, пах . въ гиѣйсѣ, глинистомъ сланцѣ Апдреасъбер- 
га на Гарцѣ, Конгсъберга въ Норвегіи, въ миндальномъ камнѣ и 
долеритѣ Цвейбрюкена и въ д. м. 

И. 2. ІІзвестковатый кр. к., Когтаііп, Ріііііірйі , кристаллы 
не лены, всегда бѣлые, содерж. кремнекислую известь и кали, пах . 
въ базальтѣ, лавѣ близъ Касселя, Карлсбада Богеміи, на островѣ Магѣ 
въ Ирландіи, на Везувіи, въ Римѣ, которому дали названія 2еа%опИ, 
АЪгасіі , Сгітѵопйіп, состоящій изъ К8і4-*-2Са 8і5 -н 12А1 8і 15Й. 


Р. 85. Кубоицитъ, СиЪоісіЬ и СІтЬазй , ТѴйг/еЬраіК , 
гІютЪоейгізсІісг КирНопзршК . сІшЬазіе. Крист, сист . Ъ-и 
1 -осм., гласи, ф. тупой ромбоэдръ въ 94°46', иногда съ плос¬ 
костями слѣдующаго, болѣе тупаго и даже съ плоскост. 
слѣдующаго болѣе остраго ромбоэдра, рѣдко съ плоско¬ 
стями ска.іеноэдра, означаемыми обыкновенно на ромбо¬ 
эдрѣ перьевиднымъ изпрещреніемт, но весьма рѣдко плос¬ 
кости второй ромбоэдрической призмы чрезъ слабое 
притупленіе бок. ромбоэдрическихъ ребръ; двойники нс 
рѣдки, такъ что главн. ось двумъ недѣлимымъ обща, но 
ромбоэдрическія плоскости лежащія въ обратномъ видѣ; 
еще рѣже оплошный; тверд, между плав. шп. и апат.; 
уд. в. 2,0 — 2,2; цв. бѣлый, но б. ч. сѣровато-желтовато- 
красновато-бѣлый; бл. стеклянный; полупрозраченъ; предъ 
п. тр. плавится въ безцвѣтное пузыристтое стекло; сост. 
изъ кремнезема, глинозема и извести, кали, натрія и воды. 
С 3 ) 

ІЧ 3 8і 2 -ь ЗАД 8і 2 18Н. 

К 3 ] 
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Пах . въ вулканическихъ и плутоническихъ массахъ Богеміи, 
въ Ауссигѣ, на остр. Гебридскихъ, Ферройскихъ, Ирландіи, въ 
Оберштейнѣ въ ЦвейбрюкенЬ, въ Тиролѣ, Нерчинск!, по рѣкѣ Чи¬ 
ной и Бѣлой, въ миндалевидномъ трахитѣ. 

с Левинъ, Ееѵуп или Макгоіур» есть измѣненіе кубоицита; так¬ 
же РііасоІііТг изъ Богеміи. Гаіелинитъ , Стіеіспіі , ЗагкоШІь , НуНго - 
Ііііі, принадлежитъ также къ этому роду, но у него преобладаетъ 
діэксаэдръ, съ конечною горизонтальною плоскостью. 

Р. 86 . Ломонитъ или Л ом о нт и тъ, ЕсштопШ, Ео- 
топіЬ'у сііаіотсг Киріюпзраі 1і> ЕиІотгсоШІх. Крист . сист . 
2-м 1 -глснная, основн. ф. косо-ромбическая призма въ 95° 
25' съ косвенно-насажденной конечной плоскостью, подъ 
114°54 ; наклонной къ боковой плоскости и вмѣсто ко¬ 
нечной плоскости двѣ другія, какъ плоскости косвенной 
призмы; спайн. по направленію притупленія острыхъ 
бок. ребръ; плоскости призмы часто вертикально струй- 
чаты; также сплошный, вкрапленный; тверд, между плав, 
и изв. шп.; изломъ неровный; уд. в. 2,3; онъ весьма ло¬ 
мокъ; цв. желтовато-или сѣровато-бѣлый, тѣлыюй; блескъ 
стеклянный, на спайн. плоскостяхъ перломутровый; про¬ 
свѣчиваютъ; предъ п. тр. плавится въ полупрозрачное 
пузыристое стекло; сост. кремнеземъ, глиноземъ, известь 
и 16 проц. воды. Са ъ 8і 5 -ь- 4АІ 8і -+- 16Н. 

Нах . въ жилахъ глинист, сланца, порФира въ Тиролѣ, Швей¬ 
царіи, сѣв. Франціи, Шотландіи, Ирландіи, въ сіэнитов. порфирѣ 
въ Петропавловской горѣ въ Богословск. зав., нѣсколькими разру¬ 
шенными кристаллами. 

Р. 87. Стильвитъ, шъи, ВІаІСеггеоШІі, НеиІапсІіС , 
ЕигеоШНу Нетіргізтсиізсііег Киріхопзраііх , зіИЫіс отч. Крист, 
сист. 2 -и 1 -ъл<?«., главн. ф. косо-ромбическая призма съ кос¬ 
венною кон. плоскостью, насажденною подъ 120°40' на 
узкія бок. плоскости призмы; эта плоскость по б. ч. 
преобладаетъ и тогда видъ кристалловъ таблицеобразенъ, 
иногда является задняя, косвенно насажд. плоскость, так¬ 
же передняя чрезъ пріостреніе тупыхъ угловъ между 
косвенною главною плоскостью и бок. плоскостями приз¬ 
мы (авгитовое конечное пріостреніе), которое принадле¬ 
житъ какъ и заднее двумъ различнымъ 2-и 1 -членнымъ 
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октаэдрамъ; спайн. совершенно параллельна широкимъ 
бок. плоскостямъ; изломъ неровный; тверд, между плав, 
и изв. ши.; уд. в. 2,э — 2,2; блескъ стеклянный, перла¬ 
мутровый на спайн. плоек.; цв. желтовато-красновато¬ 
бѣлый, зеленый, бурый; прозраченъ; на краяхъ просвѣ- 
чиваюіць; предъ и. тр. плавится въ пузыристое стекло; 
сост. кремнеземъ, глиноземъ, известковая вода. 5Са 8і-+- 
4А1 8і -І-18Н. 

Них. въ вулканическихъ массахъ, въ миндальномъ камнѣ и ба¬ 
зальтѣ на островахъ Ферроііскнхъ, въ Ирландіи, въ Фассаііскоіі долинѣ 
въ Тиролѣ, въ трахитѣ окрестностей Ахалцыха, въ Нерчинскѣ по рѣ¬ 
камъ Бѣлой н Чнкой, въ Аидреасбергѣ на Гарцѣ и въ Ареидалѣ 
Норвегіи. 

Р, 88. Десмиііъ, 5 ЬгаІьЪеоШІц зігаіііідег 5ііШІ)ез- 
тіщргізтаіоссіпзсііег Киріюпзраііі, зІіІЫіе отч. Крист . сист, 
1-и \-осп преобладающая ф. прямоугольная призма въ 
соединеніи съ октаэдрическими плоскостями, а именно 
отъ притупленія бок. угловъ октаэдра образуются плос¬ 
кости первой и второй вертикальной призмы или пря¬ 
моугольная призма, плоскости которой вертикально струй- 
чаты, а октаэдрическія иногда вогнуты; кристаллы часто 
пучковато соединены; изрѣдка двойники, пересѣкающіеся 
подъ прямымъ угломъ; спайн. соверш. по направленію 
плоскостей первой бок. прцзмы; также оплошный; тверд, 
между агіат. и изв. шп.; изломъ неровный; уд. в. 2,2 — 2,1; 
блескъ стеклянный, на егіайи. плоскостяхъ перламутро¬ 
вый; цв. желтоватый, бѣлый, мясно-красный; полупро¬ 
зраченъ; просвѣчивающіе сост. кремнеземъ, глиноземъ, 
известь и вода. Са 8і АІ 5і ОН. 

Нах . въ вулканическихъ массахъ, въ діоритѣ на остр. Феррой- 
скихъ, Исландіи, Шотландіи, въ Норвегіи, въ Ареидалѣ, въ Вен¬ 
гріи, въ Нерчинскѣ по рѣкѣ Аргун». 

ЭпистильбшпЪу ШопорЪащ подобный почти минералъ, пах . въ 
миндальномъ камнѣ Исландіи. 

Брюстсритъ, Бгетісгіі , ТУіа^опііу с одер, кромѣ того еще 
стронціанъ п баритъ н пах. въ Шотландіи въ пзвостк. шпатѣ. 

Колыппопшпъ , Сотріопііу рсгііотсг Кирк отраіііу Шсзоіс и Мо 
зоііЬіі . Крист . сист. 1-н 1-осн.; сост. кремнекислый глиноземъ съ 
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кремнекислымъ натромъ, известью и водою и пах . въ вулканиче¬ 
скихъ массахъ Везувія, въ Богеміи, Исландіи. 

ТоаісопитЪу Ткоітопііу Тгірокіаз. Крист, сист . 1 -и 1 -осп., 
сост. какъ у предъіідущаго и пах . въ миндальномъ камнѣ въ Шот¬ 
ландіи, Ирландіи п на Везувіѣ. 

Р. 89. Мез от и пт», Разег-Кайеі- и ШсІіѣеоШІг , по б. ч. 
Каігоііііг , Аесісііііі, тёзоіуре. Крист . сист. Ъ-и 1-ълеппал, 
оеновн. ф. призма въ 91 0 о5 7 съ кон. нрострепіемъ чрезъ 
плоскости 2-и 1-членнаго октаэдра, иногда острыя бок. 
ребра слабо притуплены и всѣ эти плоскости вертикаль¬ 
но струйчаты, двойники также нс рѣдки; призмы длин¬ 
ны, тонки, игольчаты, волосисты, пучковаты; спайн. по 
направленію плоскостей призмы; изломъ неровный; тверд, 
апатит.; уд. в. 2,2; цв. бѣлый, сѣрый, желтый, бурый, 
красный; бл. стеклянный, шелковый; прозраченъ, легко 
плавкій въ нузырьчатое стекло; сост. кремнеземъ, глино¬ 
земъ, известь, натръ и вода. Са 8і-нАІ -г-311 (Зкоіегіі) 
и ІѴа 8І-Г-АІ 8і -г-211 (Каігоііііі). 

В. 1. Известковый лсз.,сколецитЪу кристаллическій, или округ¬ 
ленный, сплошный, бѣлый; сод. известь, и почти вовсе безъ 
натра, пах. въ миндальномъ камнѣ, базальтѣ, фоіюлитѢ Исландіи, 
Ферройскііхъ острововъ, Швеціи, красный и бѣлый ліучиой цсолип . п 
въ IIаргасѣ, Гельсиптѣ и Снббо, въ Венгріи, Богеміи; сюда принадле¬ 
житъ также Всйсіапъ. 

В. 2. Натроповый ліез. или Натролитъ , игольчатые и воло¬ 
систые кристаллы не ясны, по б. ч. сплошным, округленный, поч- 
коватый, бѣлый, желтый, красный; содерж. много натрія н мало 
извести. Них. въ фонолитѣ и базальтѣ Богеміи, въУпкслѣ на Рей¬ 
нѣ, въ Норвегіи; сюда принадлежитъ РоЪіолитъ. 

Сплошные и зслілистые цеолиты, также бордитъ (отъ Борде) по 
б. ч. принадлежатъ къ мезотипу, но отч. къ десмину компто- 
ниту. 

Бсрцслипъу не содержащій ии кали, ни натрія, изъ авгитовой 
горной породы въ Римѣ, можетъ быть сюда принадлежит!». 

Семейство 19. Глинистые цеолиты. 

Кристаллы весьма мелки, не ясны, малы, по б. ч. 
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сферическіе, капельниковатые; спайн. лучистая; тверд, меж- 
ду плав, и изв. шп.; уд. в. 2,4 — 2,о; цв. зеленые, сѣ¬ 
рые, бѣлые, рѣдко синіе, бурые; мало прозрачны; предъ 
н. тр. не плавки; сост. глиноземъ, ФосФорн. кислота и 
вода. 

Р. 90. В а вел литъ, ТѴаѵсШь , НеѵопіС , НусІгаг$іІІіЬ, 
ІлзіопіСу аіитіпе НуЛгорІюзрІті ее. Крист . сист . 1- \-оснал у 
основная ф. ромбическая призма въ 122° 15' съ кон. 
пріостреніемъ въ 107° 26', насажденнымъ па тупыя бок. 
ребра, съ прямонасажденной конечной плоскостью и съ 
притупленіемъ острыхъ бок. ребръ; кристаллы игольча¬ 
ты, пучковаты, гроздо-или почковидно-скоплеины; спайн. 
по плоскостямъ призмы; тверд, между изв. и плав, шп.; 
уд. в. 2,0 — 2,2; бл. стеклянный, перламутровый; про¬ 
зраченъ; цв. желто-или зелено-бѣлый; предъ п. тр. дѣлается 
бѣлымъ, но не плавится; сост. Фосфорнокислый глино¬ 
земъ съ водою. АІ 5 Р 4 -*-56Н. 

Нал ;. въ глинист, сланцѣ, гранитѣ Корнвалиса, Берауна, Боге¬ 
міи, Бразиліи большими почковидными массами*, въ неясныхъ кри¬ 
сталлахъ близъ Стригиса въ Саксоніи (5 Ігісрезап по сему называется), 
а сплошный и зернистыми массами или 6-сторонними призмами въ 
пустотахъ тальк, сланца Шишимской горы, къ западу отъ Зла¬ 
тоуста. 

Пеганитъ> крист, сист . 1 -и 1-осгсал , составъ химическій не¬ 
извѣстенъ, нал;, съ предъидущимъ въ кремнист, сланцѣ при Фран- 
кенбергѣ Саксоніи. 

Гипситъ , ОіЪЪвіі, Тіюпіьуйгаі, капельниковатал, ячеистая мас¬ 
са, состоитъ изъ водянистаго глинозема и пах . въ Массачусетс 

Разрядъ у. Глины. 

Глины составляютъ аморФическія массы и по сему не 
настоящія недѣлимыя, которыя посему трудно могутъ быть 
изслѣдуемы и описываемы; такъ какъ онѣ не кристал¬ 
лическія, то въ нихъ не примѣчается ни какой спайно¬ 
сти; изломъ по б. ч. землистый или сплошный, иногда 
сланцеватый; уже по излому можно ожидать, что у нихъ 
только самыя меньшія степени твердости отъ извест. ши. 
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до тальков., весьма рѣдко плав. шп. и еще болѣе; уд. в. 
2,8—1,0; цв. бѣлый, сѣрый, черный, рѣже пестрые не¬ 
металлическіе; онѣ тусклы или мерцающи, рѣже мало¬ 
блестящи; у нѣкоторыхъ опаловидныхъ блескъ стеклян¬ 
ный или жирный; онѣ не прозрачны или на краяхъ про¬ 
свѣчивающіе и тощи на ощупъ или жирны и всасываютъ 
воду болѣе или менѣе сильно; нѣкоторыя изъ нихъ съ 
водою производятъ тестообразную массу; онѣ составл. 
водянистый кремнеземъ и горькоземъ, у нѣкоторыхъ вмѣ¬ 
сто глинозема находится желѣзная окись; кромѣ того 
нѣкоторыя составл. водянистые кремнеземы, другія водя¬ 
нисто-сѣристые глиноземы; онѣ по сему раздѣляются на 
кремнистыя и горькозеліистыл глины . 

Семейство 2 Ъ . Кремнистыя глины. 

По химическому составу онѣ тверже другихъ и до¬ 
стигаютъ иногда твердости плавик, шн., но также при¬ 
ближаются къ тальковой; онѣ всѣ на ошупъ тощи. 

1) Опаловидпыл . 

Имѣютъ видъ опала, совершенно раков, изл., тверд, плав, 
и известк. шп., но также гипс., уд. в. 2,2 — 1,9; на 
ощупъ онѣ нѣжны, но не жирны; цв. зеленый, синій, 
бѣлый; бл. отъ сильнаго до мерцающаго; онѣ прозрач¬ 
ны , на краяхъ просвѣчивающи и содержатъ много 
воды. 

Р. 91. ПнссоФАііъ (отъ тисса , пекъ, смола и (расѵео , 
объявляю). Почковидный, капелышко-образпый; изл. ра¬ 
ков.; тверд, гипсов.; нѣсколько вязокъ, легко ломокъ; уд. 
в. 1,9; цв. Фисташково-спаржсво-олнвково-зеленый; бл. 
стеклянный; прозраченъ; нѣженъ на ощупъ; черта бѣлая; 
предъ н. тр. чернѣющій; сост. глиноземъ съ сѣрною кис¬ 
лотою и съ болын. колич. воды н желѣзной окиси. 

Нах. въ глинистомъ сланцѣ ііри ЗальФельдѣ въ Саксоніи. 

Р. 92. Алл ОФ аігь, [аХХосраѵті^ имѣющій другой видъ), 
ШетаппіС. Почковидный или гроздеобразпый и вкраплен- 
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ный или налетѣлый; тверд, отъ плав, до изв. шп.; весь¬ 
ма ломокъ; уд. в. 1,9; цв. бѣлый, зеленый, синій; бл. 
стеклянный; прозраченъ; на воздухѣ при потерѣ воды 
мелкоземлистый, вязкій, но не прилипающій къ языку; 
сост. глиноземъ съ большимъ количествомъ кремнезема 
и воды, иногда содерж. мѣдь. 

Ная г. въ желѣзнсто-слюдяномъ сланцѣ, гнейсѣ и глинист, слан¬ 
цѣ ЗалФельда и Шиеберга въ Саксоніи, Бонна въ Эйфсльскихъ го¬ 
рахъ, ^также въ Моравіи, Богеміи, Венгріи и Франціи. 

Р. 93. Шреттеритъ (собств. имя), Бсіиюиегіі, ипіііеіі- 
Ъагег Ораітаііорііап. Сплошной, тверд, между изв. и 
плавик, шп.; изл. плоскораковистый; видъ опаловидный; 
хрупокъ; уд. в. 1,9—2,0; цв. изумрудно-зеленый, сѣрова¬ 
то-зеленый, зеленовато-бѣлый; бл. стеклянный; склоняю¬ 
щійся къ восковому; полупрозраченъ, на краяхъ 'слабо 
просвѣчивающъ; на ощупь нѣженъ; въ свѣжемъ состоя¬ 
ніи почти не прилипающъ, но въ растворенномъ весьма 
прилипающъ къ языку; предъ п. тр. «сплавится, но дѣ¬ 
лается непрозрачнымъ и бѣлымъ; сост. глиноземъ съ 
небольшимъ количествомъ кремнезема, съ большимъ ко¬ 
личествомъ воды и слѣдами извести, сѣрной кислоты, 
желѣзной и мѣдной окисей. 

Пах, въ гнѣздахъ между зернистымъ извѣстнякомъ и глинис¬ 
тымъ сланцемъ въ Штиріи близъ Фрейенштейпа. 

Сюда относится также У^пгваритъ (собст. имя), Ѵп^1тагіІ у СШо - 
гораіу сплошный, изл., тверд, и уд. в., какъ у предыдущаго; цв. 
чижово-зеленый; бл. слабый; тусклъ; предъ и. тр. не плавится, но 
дѣлается чернымъ; сост. водяной жслѣзистый кремнеземпкъ съ не¬ 
большимъ количествомъ горькозема и глинозема. 


2) Зелілистыл . 

Изломъ землистый, рѣже, ровный ; тверд, тальк, н 
гипсов.; онѣ растираемы; уд. в. 2,2 — 1; цв. бѣлый, сѣ- 
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рый, желтый; онѣ тощи на ощупъ, иногда марки; не¬ 
прозрачны; сост. водянистый кремнеземъ съ глиноземомъ, и 
иногда водянисто-сѣристый глиноземъ. 

Р. 94. А л ю м и н и т ъ, Аіитпіпіі , чистый глинозежь , геіпс 
Ткопегсіе , ІгаИізсІге Егсіе, аіитіпе зоиз-зиі/аіее. С плотный, 
почковидный, налетѣлый; изл. мелкоземлистый; тверд, 
тальков.; онъ растираемъ между пальцами; уд. в. 1,7—1,6; 
цв. снѣжнобѣлый; непрозраченъ; тощь на ощупь, мягокъ, 
къ языку прилипающъ; сост. водянисто-сѣристый глино¬ 
земъ. А1 8 -н 9Н. 

Нах. въ мѣлѣ, молассовой глинѣ й наносной землѣ въ Галлѣ но 
р. Залѣ, при Эпернѣ во Франціи, при Брейтонѣ въ Англіи; почти 
чистый глиноземъ пах . также большими пластами между новѣй¬ 
шими наносами, близъ деревни Зурдзели, въ 15 верст, отъ крѣіт. 
Ахалцыха въ горѣ 80 саж. вышиною, состоящей на высоты 
изъ этаго бѣлаго глинозема, годнаго для употребленія, вулканиче¬ 
скаго пепла и базальтическаго конгломерата. 

У потр . въ медицинѣ, а Кавказскій глиноземъ для бѣленія ком¬ 
натъ и солдатскихъ колчанныхъ аммуницій. 

Р. 95. Кремнистая накипь, КіезеІ§икг и Вег$теМ,/а- 
гіпс ѵоісапщис . Сплошная, растираемая между пальцами; 
уд. в. 1.; цв. желто-бѣлый, сѣрый; непрозрачна; изл. ра¬ 
ков.; иногда блескъ стеклянный; къ языку малоприли- 
пающъ; содерж. водянистый кремнеземъ и не много 
глинозема. 

Нах . тонкими пластами на лугахъ въ видѣ осадка изъ кремне- 
кнслыхъ водъ, въ особенности изъ горячихъ водъ Гейзера Ислан¬ 
діи, также Гренландіи, на полуостровѣ Камчаткѣ, здѣсь изъ горяча¬ 
го ключа (въ 86° С.) осаждается кремнистая накипь, состоящая 
изъ кремнистыхъ панцырей наливочныхъ животныхъ Еипоііа Ъогег 
аЫ$ и сізіиіа, ТУаѵісиІа сигѵиіа, Ііпеоіа у Іаеѵіз и /изіЛішп, Ега§И- 
Ьігіа ріппаСа, Ришіагіа тгссИз и ІаЫМагіа, Еіііі итп циайга- 

іипіу гийе и ипАиІаЬит Еііг. ? также въ ТенерііФѣ, въ Сайтѣ Фіорѣ въ 
Италіи, въ Дегернѣ въ Швеціи близъ Киммеиегорда въ Финляндіи, 
гдѣ она была употреблена на хлѣбъ въ смѣси съ мукою и древес¬ 
ной корою; къ Востоку отъ Охотска на берегу большаго Океана, 
встрѣчается с ітЪпал зеліллнал елттапа , можетъ быть сюда отно¬ 
сящаяся; Тунгузы ее ѣдятъ, смѣшивая съ молокомъ сѣверныхъ оле- 
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ной *, она весьма нѣжна, мягка, на подобіе растительной муки, спер¬ 
ва снѣжнобѣла, а потомъ желта и бура* она составляетъ пороши- 
стую покрышку мелкихъ злаковъ и камней и содержит!» также раз¬ 
ныя кремнистыя наливочныя животныя, какъ Ргад-іІІагіа атрігі- 
серііаіа , ТаЬсІІагіа іяіі^агіву Саіііопеііа длиат у изъ которыхъ по¬ 
слѣднія нынѣ еще водятся около Берлина и С. Пе тербурга въ Чер¬ 
ной рѣчкѣ. Горная мука близъ Дегернѣ на границѣ Лапландіи со¬ 
держитъ весьма многіе виды кремнистыхъ наливочныхъ, и въ ней го¬ 
раздо болѣе, нежели во всѣхъ другихъ кремнистыхъ накипяхъ бы¬ 
ло ихъ найдено, а именно кромѣ разныхъ иглъ губокъ (ЗрюпрШаё) 
3 или 5 совершенно подобныхъ нынѣ живущимъ видамъ, также въ 
окрестностяхъ Петербурга водящимся, какъ ІУаѵісиІа <ѵігіЛі$ н §гасі- 
ІІ5, Сотріюпета асипштіит , рііоспісепігшп и РасіПагіа 'ѵиід'агі*, 
и сверхъ того еще другіе новые виды ]УаѵісиІае и Еипоііа и не 
много семянной пыли хвойныхъ деревьевъ. 

Р . 96. Фарфоровая глина, РогяеПапегйе , Каоііп, 
/е/сізраік Аесотпрозе. Сплошная, вкрапленная, рѣдко лож¬ 
ными кристаллами послѣ пол. и Фарфороваго шпатовъ; 
изл. землистый* растираема; уд. в. 2,2; тускла, не про¬ 
зрачна, слабо прилипаетъ къ языку, на ощупь тоща; 
цв. бѣлый, склоняющійся къ сѣрому и красному; предъ 
п. тр. не плавка; сост. кремнеземъ и глиноземъ, но 
весьма измѣняющійся, по б. части водянисто-кремнеки¬ 
слый глиноземъ со слѣдами извести и кали. АР 8і 5 -і-Н. 

Нах . въ гранитѣ пластами, рѣдко жилами въ Ауе въ Саксоиі , 
Пассавѣ въ Баваріи, Шемиицѣ въ Венгріи, Лиможѣ во Франціи, 
Дублинѣ въ Ирландіи, въ Китаѣ, Японіи, въ Россіи, въ Чернигов¬ 
ской' губ. близъ Глухова, въ Кіевской губ. въ селеніи Коротыше- 
вѣ по рѣкѣ Тетеревѣ*, въ Екатеринославской губ. въ Бѣловодскѣ А 
въ Луганскомъ заводѣ; въ Волынской губ. въ окрестностяхъ Корь- 
ца и Барановки, пах. превосходный каолинъ, отличающійся снѣ¬ 
жно-бѣлымъ цвѣтомъ отъ Саксонскаго, имѣющаго болѣе розовый 
цвѣтъ; кромѣ того пах. въ старой Гуткѣ и Городницѣ, также въ Фин¬ 
ляндіи между Выборгомъ и Фридрихсгамомъ, гдѣ она также со¬ 
ставляетъ пластъ въ гранитѣ; въ Покровско-Даниловскомъ пріискѣ 
въ округѣ Екатернибурск. зав. золотосодержащій пластъ, въ кото¬ 
ромъ найденъ также изумрудъ въ ^ золотника, прорѣзанъ верти¬ 
кальными жилами каолина и свѣтлоголубой глины съ мелкоразру- 
шепнымъ хлоритовымъ сланцемъ, составляющимъ здѣсь почву рос 
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сыпи, форхгамліерь старался доказать, что Фарфоровая земля обра¬ 
зовалась не отъ разрушенія полеваго шпата, какъ это обыкновен¬ 
но принимается, но что послѣдній, дѣйствіемъ горячаго водянаго па¬ 
ра, подъ сильнымъ давленіемъ, обращался въ каолинъ во время 
образованія самыхъ плутоническихъ горъ. 

У пот . на выдѣлку разныхъ сосудовъ и.вазъ; въ Китаѣ Фарфо¬ 
ровыя Фабрики занимаютъ болѣе милліона людей въ Кинтешинѣ, 
гдѣ главная Фабрика, въ которой находятся болѣе 500 мечей, въ 
безпрестанной работѣ; Фарфоровая глина съ острова Каоли (оттого 
и называется Каолиномъ) не такъ хорошей доброты, какъ Китай¬ 
ская; чрезъ торговлю Португальцевъ въ Воет. Индіи первой Ки¬ 
тайскій и Японскій Фарфоръ былъ вывезенъ въ Европу, а въ на¬ 
чалѣ 18-го столѣтія Саксонецъ Бетхеръ открылъ пскуство приго¬ 
товлять ФарФоръ, и уже послѣ 10 лѣтъ была устроена первая ФарФ. 
Фабрика въ Мейссенѣ и послѣ того другія въ Вѣнѣ, Копенгагенѣ, 
Берлинѣ, С. Петербургѣ, въ Корцѣ, Кіевѣ и Москвѣ; такъ какъ 
она въ сильномъ огнѣ сжимается весьма постоянно, то употр. также 
на дѣланіе пирометровъ для опредѣленія высшихъ температуръ. 

Р. 97. Трепелъ, Тгіреі, Іаріз зпіугіз. Сплоншый, окру¬ 
гленный; изл. землистый; тиерд. гипс, и менѣе; уд. в. і,8—2; 
цв. сѣровато-желто-бѣлый; непрозраченъ, тусклъ, тощъ 
на о щупъ, слабо прилипающъ къ языку; предъ и. тр. 
нс плавкій; сост. кремнеземъ съ небольшимъ количествомъ 
глинозема, желѣзной окиси, воды и сѣрной кислоты. 

Наос, пластами въ горномъ, раковинномъ и зеленомъ песчанпн- 
кахъ и въ намывной почвѣ Венгріи, Моравіи, Баваріи, Франціи, 
Англіи; въ Африкѣ близъ Трииолиса; подобная масса сов. бѣлая наос. 
въ Ахалцыхѣ; превосходный трепел ь пая г. также, въ Симбирской 
губ. прослойками въ бѣломъ мѣлѣ, въ особенности въ Корсунскомъ 
уѣздѣ близъ дер. Троицкой, Кураедовой, гдѣ онъ иногда вмѣсто крем¬ 
ней попадается въ мѣловой Формаціи довольно значительными мас¬ 
сами; также въ Курской губ. 

Употр. его на полировку вещей металлическихъ, стеклянныхъ, 
разныхъ камней, раздробивъ въ мелкій порошокъ; Симбирскій 
весьма почитается гранильщиками тамошнихъ стеклянныхъ Фабрикъ, 
потому что онъ лучше привознаго и даетъ весьма хорошій блескъ 
и полировку стеклу и металлическимъ вещамъ; въ медицинѣ дл; 
зубиыхь порошковъ. 



294 


Р. 98. Полировальный сланецъ, РЫіегзскіе/ег , 
зскізСе ігіроіёеп . Сплошным; изл. сланцеватый, по другимъ 
направленіямъ землистый; тверд, тальк, и гипсов.; весьма 
ломокъ; уд. в. 1,2; цв/ желтовато-сѣрый, бѣлый или бу¬ 
рый, легко всасываете воду, а не раздробляется; на 
ощупь тощъ, къ языку весьма мало прилипающъ; сост. 
кремнеземъ, вода и желѣзная окись, известь и глиноземъ. 

Нах. пластами подъ наносною почвою въ БплпнЪ въ Богеміи, 
въ ГГлашіцѣ въ Саксоніи, въ Гессенъ, въ Оверни, въ Оранъ въ 
Африкѣ. 

У потпр. какъ, предъидущій для полировки разныхъ вещей, иног¬ 
да для очищенія суконъ отъ пятенъ; онъ весь состоитъ изъ крем¬ 
нистыхъ паицырей наливочныхъ животныхъ и по сему образованіе 
его новое, еще ныпЪ продолжающееся. 

Р . 99. Липкій сланецъ, КіеЬзсЫс/ег. Сплошный; изл. 
грубо-или тонко-сланцеватый; тверд, гипс.; онъ не ломокъ, 
но легко раздѣляется на тонкіе слои; уд. в. 2; цв. жел¬ 
товато-бѣлый; весьма сильно прилипаетъ къ языку и 
сильно всасываатъ воду; сост. водянистый кремнеземъ 
и нѣсколько глинозема, также известь и горькоземъ. 

Нах. пластами перемЪжаюишмися съ глинистыми пластами, въ 
Мениль-монтанЪ и Монмартръ въ Парижѣ. 

Употпр . какъ предъидущій. 

о) Глинистыя. 

Изломъ сплошный и мелкоземлистый; тверд, отъ плав, 
до гипс.; уд. в. 2,6 —2,2; тощи онѣ на ощупь, непрозрачны, 
тусклы; составъ: кремнеземъ, глиноземъ, немного желѣза и 
воды! 

Р. 100. Глинистый камень, Тіюпзіеіп, Кізепіігоп отч., 
ѵегІгаНеІег Т/гоп . Сплошный, изл. ровный или неровный, 
мелкоземлистый; тверд, отъ плав, до изв. іпп., нѣсколько 
хрупокъ; уд. в.2,5—2,3; цв. бѣлый, сѣрый, бурый, зеле¬ 
ный, синій, иногда полосатый; непрозраченъ; на ощупь 
тощь; почти нс прилипающъ къ языку. 

Нах . пластами въ каменно-угольной почвѣ, или составляетъ глав¬ 
ную массу порфира и миндальнаго камня, при Хемницѣ, въ Сици- 
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ліи, Богеміи, Венгріи, на Гарцѣ, въ Луганск, зав. и въ землѣ 
Войска Донскаго; онъ часто смѣшивается съ плотнымъ пол. шпа¬ 
томъ. 

Р. 101. Тератолитъ, ТегаіоѴііК, (отъ чудеса, 

Хсд'од^ камень), заскзізсіге IVипсіегегсіе, зелгля чудесная Саксон¬ 
ская, Іегга лгігасиіоза Захопіае, Еізепзіеіплгагк, Сплош- 
ный; из л. раковистый, неровный; тверд, между изв. шп. 
и гипс.; уд. в. 2,5. — 2,4; цв. синій съ бѣлыми и крас¬ 
ными пятнами; непрозраченъ, къ языку прилипающъ; 
сост. кремнекислый глиноземъ съ довольно большимъ ко¬ 
личествомъ воды и желѣзной окиси, не много извести, 
глиноземъ, кали и марганцовой окиси. 

Нах . въ миндальномъ камнѣ подъ каменно-угольными Флецами 
въ Планицѣ Саксоніи. 

Употр. прежде въ медицинѣ; ему приписывали сверхъ-естс- 
ственную силу, изцѣлять болѣзни и умѣрять страсти, оттого и по¬ 
лучилъ свое названіе. 

4.) Слспщевато - глинистыя . 

Изл. сов. сланцеватый; тверд, отъ плав, до гипс.; уд. 
в. 2,8 — 2; онѣ тощи на ощупь, не марки, по б. ч. 
тусклы, иногда на краяхъ просвѣчивающія; сост. кремне¬ 
кислый глиноземъ съ каліемъ, натромъ, известью или 
горькоземомъ, малымъ количествомъ воды. 

Р, 102 .Глинистый сланецъ, зскізіе аг§Шеих , рііуііасіе . 
Сплошный; тверд, изв. шп.; уд. в. 2,8; цв. сѣрый, черный, 
бурый, зеленый, красный, черта сѣровато-бѣлая; тощь 
на ощупь; сост. кремнекислый глиноземъ съ малымъ 
количествомъ горькозема, извести, кали, желѣзной окиси, 
воды въ химическомъ соединеніи. 

Нах, цѣлыми горными толщами на Гарцѣ, въ Рудной горѣ, во 
Франціи, Россіи, на Луганск, зав., въ Уральск, горахъ, въ округѣ 
Міяскаго зав., по берегамъ Исети и Турьи. — Сюда принадле¬ 
житъ аспидный и грифельный сланцы, также кровельный . 

У потр . на аспидныя доски и грифели; кровелыі. сл., дѣлящійся 
удобно на тонкіе слон или плиты, на покрытіе домовъ; смолою 
проникнутый сл. составляетъ смолистый сланецъ, часто у потребляв- 
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мыіі въ Симбирской губ., гдѣ онъ встрѣчается близь Городища, 
Безсоновки и Паліівни въ нижн. юрск. пластѣ, вмѣсто топлива. 

Р. 105. Точильный сланецъ, ТѴеІгзсЫе/е?', зсНізіс 
поѵасиіаіге . Сплошным; тверд, отъ анат. до кварц., не 
много хрупче глинистаго сланца; уд. в. 2,8— 2,7; цв. 
зеленосѣрый; черта сѣроватобѣлая; тощъ на ощупъ; сост. 
кремнеземъ, глиноземъ и не много горькозема. 

Них . пластами въ глинист, сл., на Гарцѣ, въ Фрсйбергѣ Саксо¬ 
ніи, въ Тирольскихъ горахъ, и т. д. 

Уііотр. на точила и оселки, приготовляемыя въ Зоиненбергѣ 
близъ Мейіііінгеііа въ Марсельѣ; самые лучшіе вывозятъ съ восто¬ 
ка. Пробирный каліепь (рісгге сіе іоисііс) составляетъ подобный 
кремнистый сл., сильно пропитанный углемъ, отъ чего имѣетъ чер¬ 
ный цв. и слабый блескъ; на немъ узнаютъ приблизительно чіг 
стоту золота, судя или по цвѣту проведенной имъ черты или по 
степени раздѣленія этой черты азотною кислотою; уже древніе 
Римляне употр. его въ этомъ нскуствѣ, (см. Оѵиі. Шѵіатоѵріі . ІіЪ. 
сіе. ВаНо). 

Р. 104. Квасцовый сланецъ, Ліаипзсіііе/ег , зс/изіе 
аіипі/ете . Сплошный; изл. грубосланцеватый; тверд, изв. 
шп.; уд. в. 2,4; цв. черный, синевато-черный; черта чер¬ 
ная и блестящая; непрозраченъ; тощъ на ощупъ; сост. 
кремнеземъ, глиноземъ, не много горькозема, желѣзн. 
окись, вода и углеродъ въ разномъ количествѣ, по б. ч. 
съ кристаллами сѣрнаго колчедана. 

Нах. пластами въ глинист, н слюдян. сл., на Гарцѣ, въ Саксо¬ 
ніи, Богеміи, въ Скандинавіи, при подошвѣ Кшшекулы; въ Эстляидіи 
но берегу Финскаго залива и около Павловска; здѣсь болѣе въ 
видѣ еорюхаго сл. т. е. глинистый сл. съ содержаніе. сѣрнаго 
колчедана, которые оба па воздухѣ разрушаются и образу ютъ квас¬ 
цы, по сему и сланецъ легко покрывается квасцами н по вкусу мо¬ 
жно различить квасцы. 

Горючій сланецъ пазывастса также люрспиліъ торфомъ (Сокол. 
дополненія къ минер. С. П. 1858 стр. 8) и нах. почти вездѣ въ си.ио- 
рійской системѣ Эстляидіи; онъ легко возгорается и горитъ яркимъ 
пламенемъ, перегонкою же получается изъ него до 60 проц, смолы. 

Употр. въ особенности въ Швеціи на приготовленіе квасцовъ 
II сѣрной кислоты. 
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Р. 105. К л м е н и о у г о л ь н м й сланецъ, 5скіе/егі1ю/і 
и Ъгапсізсіііфг , Кгаиіегзсійфг , Силошиый, содержащій 
всегда оттиски растеній; тверд, изв. шн. и гипс.; уд. в. 2,5 — 
2,0; цв. сѣрый, черным, черта по 6. ч. блестяща; сост. 
кремнеземъ, глиноземъ, желѣзная окись, вода, известь, 
горькоземъ, натръ и смола. 

Них, во всѣхъ каменноугольныхъ горахъ съ многочисленными 
отпечатками растеній, въ Англіи, въ Ныокестлѣ, въ Белгхн, въ зем¬ 
лѣ Войска Допскаго и д. м., иногда съ большимъ содержаніемъ 
смолы, какъ при Веттинѣ, ИлеФельдЬ, па Гарцѣ, въ Силезіи, Боге¬ 
міи и т. д. 

Рисовальный сланецъ или херный лиьлъ , зсіиѵагіс Кгеіііе , всішіе 
дгаріііерле, отличается мягкостью, такъ что онъ пишетъ синевато- 
чернымъ цвѣтомъ п безъ сомнеіііл есть смѣсь глины н графита; 
пах, въ глинистомъ сланцѣ въ Гюттепродѣ на Гарцѣ, въ Баваріи, 
Италіи, Франціи п употр. для рисовки подъ названіемъ Француз¬ 
скаго- или Итальянскаго мѣла. 

Семейство 2 ]. Гогъкоземистыя глины. 

Тверд, отъ гипс, до тальк., рѣдко приближается къ 
изв. шн.; жирны на ощуиъ; землисты или оналовидны; 
нѣкоторыя отличаются уд. в. 2,6 — 2,6, съ занози¬ 
стымъ или неровнымъ изл.; опал обидныя нсбольшаго во- 
сковаго блеска, просвѣчивающи или на краяхъ просвѣч.; 
другія же слабо мерцаю щи и по б. ч. непрозрачны. 

Р, 106. Глина, Т/юп, аг§іІе фазе. Сплошная, изл. 
землистый, иногда несовер. сланцеватый; тверд, тальк.; 
уд. в. 2,0; цв. сѣроватобѣлый, отъ водянисто-желѣзной 
окиси охро-желтый, бурый и красный; тускла, черта бле¬ 
стящая; на ощупь жирна, къ языку прилипаетъ, воду 
сильно всасываетъ, и въ ней размягчается; при дыха¬ 
ніи на нее испускаетъ глинистый запахъ; сост. кремне¬ 
земъ и глиноземъ съ водою и не много желѣзной окиси. 

Чистая бѣлал и стьрал глина называется горіиеѵюю или лѣпною , 
аг^йе а роЬісѵ, агву, а Ьгіуис , іегге ууіаіве, Тдрфгбюпу и если она 
очень нѣжна, трубогною , Р/еі/епіІющ или фарфороюю или фалнео - 
бо/о; глина, желѣзомъ окрашенная, составляетъ пеструю глину, а же- 
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лѣзпою охрою іі отъ другихъ частей нечистая, иловку и суглинокъ , 
ІіСІіт , Іл11сп\ тонко сланцеватая глина называется также сланце¬ 
ватою глиною. 

Нах. пластами въ самыхъ древнѣйшихъ горныхъ породахъ, въ 
снлюрійскоГі системѣ на Поповкѣ и Пулковѣ, въ окрестностяхъ 
С. Петербурга, въ Эстляндін, чаще въ молассовой Формаціи; сюда 
также принадлежитъ особенная кремнистая глина Симбирск, и Харь- 
ковск. губ.; вообще она нах. въ весьма многихъ странахъ при Бунцлавѣ 
въ Силезіи, при Колдицѣ въ Саксоніи, при Галлѣ, Алмеродѣ въ 
Гессенѣ, при Кремеіщѣ, въ Волынской Губ.; пестрая глина при 
Верацѣ въ Силезіи, при Кепигштейнѣ въ Саксоніи, въ Парижѣ и 
Лондонѣ; иловата л глина, смѣшанная съ мельчайшимъ пескомъ 
вездѣ въ низменныхъ странахъ; она произошла отъ разрушенія древ¬ 
нихъ полевошпатовыхъ горныхъ породъ, которыя въ послѣдствіи 
были занесены водами и такимъ образомъ составили особые пла¬ 
сты, по б. ч. перемѣняющіеся съ песчаными пластами моласео- 
вой Формаціи; въ весьма многихъ мѣстахъ находится глцна, содер¬ 
жащая кварцов, зерна или песку, такъ называемые суглинки и супе¬ 
ски . фарфоровая или фаянсовая глина , отличаясь тонкостью своею 
и чисто глинистыми составными частями, нах. тамъ же, гдѣ лѣпная 
гл.; у ііасъ Волынской Губ. въ Городищѣ и Старой Гуткѣ, гдѣ так¬ 
же превосходныя Фаянсовыя Фабрики. 

потреб, на разныя сосуды и другія Фаянсовыя и каменныя 
издѣлія, на кирпичи и т. д.; въ городѣ Фаэнцѣ (Гаепхо) въ Италіи 
были въ особенности сдѣланы самыя лучшія сосуды, оттуда и по¬ 
лучили свое названіе Фаянсовыхъ. 

Ыуілюлитъ , Сітоііі , съ острова Аржептіэра (Аг^епііего), древ¬ 
няго цимолиса, весьма сходствуетъ съ чистою бѣлою глиною; онъ 
нах. также въ Екатеринославской Губ. 'въ селѣ Екатериновкѣ, со¬ 
ставляетъ тамъ толстой пластъ въ Фарфоровой землѣ и сост. изъ 
кремнезема, глинозема и воды. А1 ч~ 7>Н. 

У^потр. на очищеніе шерстяныхъ вещей, па вывожденіе пятенъ; 
Греки употр. его подъ названіемъ руіо Івіппіаз вмѣсто мыла. Снѣд- 
ная зельля , сз$Ъсге Егйе, изъ окрестностей Ричмонда, отличающая¬ 
ся сладкимъ вкусомъ, составляетъ нечистую глину съ примѣсмо 
разныхъ растительныхъ частей. Цѣлыя поколения дикихъ пародовъ 
питаются глиною за недостаткомъ другой пищи; Оттомаки по бе¬ 
регамъ Орснокс, за неимѣніемъ рыбы во время разлптій этой рѣ¬ 
ки, ѣдятъ жиріую, нѣсколько желѣзиетую глину, смачивая ее во- 
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дою, до Фунта въ день; землеѣды находятся и въ другихъ частяхъ 
жаркаго климата, и. пр. обитатели береговь р. Магдалены, Гвиней¬ 
цы, жители Новой Каледоніи, Папалпа, Перувіанцы; также Тупгузы 
въ Сибири, Камчадалы, даже тамошніе Русскіе ѣдятъ при худой 
рыболовлѣ такъ называемую текущую глину, осадокъ въ видѣ длин¬ 
ныхъ полосъ отъ разныхъ рѣкъ въ самыхъ устояхъ пхъ на бере¬ 
гахъ Камчатки, въ особенности при устьѣ рѣки Тнгила на запад¬ 
номъ берегу Камчатки. 

Р. 107. Желтая земля, СеІЪсгсІе, аггуйе осгсше у'аипе. 
Сплошная; изл. мелкоземлистый; тверд, тальк.; уд. в. 2,2; 
цв. свѣтло-охро-желтый, довольно жирна на ощупъ и не¬ 
много марка; довольно прилипаетъ къ языку; сост.' 
кремнеземъ съ желѣзистою охрою, глиноземомъ и водою. 

Нах. въ молассовой Формаціи въ Мейсенѣ Саксоніи, во Фран¬ 
ціи, па островѣ Эльбѣ, въ Россіи въ бѣломъ мѣлѣ Симбирской Губ., 
въ Корсунскомъ уѣздѣ близъ деревни Катякова, на берегу Суры, 
гдѣ иногда илъ одного гнѣзда собираютъ до 5000 пудовъ зеленой 
охры, которую развозятъ по ВолгЬ въ далыіыя страны для краски. 
Употу), какъ живописная краска. 

Р. 108. Болюсъ, Воіизу Іетпізсііе Егсіе, 8іе$еІстсІс, аг - 
§йе Ьоіаіге. Сплошным, вкрапленный; тверд, гипс.; уд. в. 
2,0; тусклъ, рѣдко просвѣчиваютъ на краяхъ; изл. ра¬ 
ковистый; цв. бурый, зеленый или кирпично - красный; 
прилипаетъ къ языку и раздробляется въ водѣ на малень¬ 
кіе кусочки и составляетъ тонкій порошокъ; черта бле¬ 
стяща; на ощупъ жиренъ; составъ кремнеземъ, глиноземъ 
съ водою и желѣзною окисью. 

Нал :. въ вулканическихъ горахъ, въ трещинахъ базальта, доле- 
рнта, змѣевика и въ разныхъ известнякахъ, въ особенности на 
островахъ Лемносѣ и Сталимепѣ въ Сіэнѣ, въ Тосканѣ, при Стри- 
гау въ Силезіи, возлѣ Геттингена и. д. м. 

Употр. въ древности на приготовленіе разныхъ таинственныхъ 
лекарствъ, которымъ въ видѣ круглыхъ кусковъ, съ наложеніемъ 
печати, дали еще болѣе важности и цѣны; нынѣ онъ употр. болѣе 
на грунтованіе и позолоту дерева и съ деревяннымъ масломъ 
приготовляется изъ него тесто для замазки; также па полировку 
стекла, металловъ и камней, изрѣдка въ медицинѣ въ видѣ насып- 
иаго порошка или глазныхъ мазей. 



500 


Р. 109. Горное мыло, Вег^зеі/е, Воск$еі/с. Сплошное; 
шл. раковистый, ровный; тверд, гипс, или тальк.; весьма 
легко, на ощупъ весьма жирно, черта жирноблестяща; 
пишетъ, но не мараетъ; прилипаетъ къ языку; цв. бу¬ 
роваточерный, желтовато-и красновато-бѣлый; сост. крем¬ 
неземъ и глиноземъ съ водою и желѣзной окисью. 

Нах. пластами въ глинѣ н базальтѣ въ Бнлпнѣ Богеміи, въ 
Олкучѣ въ Польшѣ, на островѣ Скаѣ Шотландіи, на Кавказѣ при 
Шамахѣ, въ Рязаиск. Губ., въ селѣ Карповкѣ. 

У потр . вмѣсто мыла на стирку бѣлья и грубыхъ платьевъ, 
въ Тюри и генѣ, въ Шамахѣ за Кавказомъ и въ Рязанск. губ. 

Р. 110. Сукновальная глина, агдііе зтесіщие, ТѴаІк• 
сгйе, /иІІегз-еагГІъ. Сплошная, нзл. неровный, землистый; 
тверд, гипс, до тальк.; ул. в. 2,0; цв. зеленосѣрый, олив- 
ковозелепый, желтый, бурый, красный; тускла, черта жир¬ 
ноблестяща; на краяхъ просвѣчиваетъ; на ощупь весь¬ 
ма жирна; не марка; почти не прилипаетъ къ язы¬ 
ку, но въ водѣ весьма скоро разпускается; сост. крем¬ 
неземъ и немного глинозема, также желѣзной окиси и 
много воды. 

Нах . пластами въ молассовомъ песчаникѣ, въ РозвеГшѣ въ 
Саксоніи, въ Фепстрпцѣ въ Штнріп, въ НутФельдѣ въ Англіи, въ 
Кремепцѣ въ Волынск, и въ Рязанской. Губ., въ селѣ Карповкѣ; 
превосходи, сукновальная глина пах . также въ Симбирск, губ., Бсз- 
соповскал глина , па которой покоится нижній юрскій пластъ Сим¬ 
бирск. Губ., близъ деревни Бсзсоповкп; опа употребляется на много¬ 
численныхъ тамошнихъ суконныхъ Фабрикахъ для валянія суконъ, 
потому что опа весьма чиста и нѣжна; сукнов. а состав, про¬ 
жилки п гнѣзда въ пескахъ и лѣпныхъ глинахъ молаесов. системы 
близъ Акермана и Симферополя, подобная англійской, н образует!» 
цѣлые холмы; опа пах. также въ Тульской Губ. но Волгѣ, въ 
Царицынѣ, въ Пермскихъ иредгоріяхъ, гдѣ употр. для мытья шер¬ 
стяныхъ тканей и къ очищенію ихъ отъ жирныхъ пятенъ. 

Употр. на валяніе суконъ и для отнятія у шерсти животнаго жи¬ 
ра, чтобы сдѣлать ее способною къ принятію красокъ, что и на¬ 
зывается па суконныхъ Фабрикахъ валяніемъ суконъ; въ Англіи 
употрсб. изъ разныхъ мѣстностей сукновальныя глнпы, но онѣ всѣ 
пріпілдлежатъ, какъ п Симбирская, къ юрской Формаціи. 
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Р. 111. Зеленая земля, Сгйпсгйс . Сплошная; вкрап¬ 
ленная; иногда плотными кристаллами послѣ авгитовмхъ 
Формъ; тускла; мелкоземлиста; тверд, отъ гипс, до тальк.; 
уд. в. 2,5; на ощупъ тоща; марка, къ языку прили¬ 
паетъ и непрозрачна; цв. зеленый, оливковозеленый; 
срст. кремнеземъ и много желѣзной окиси, немного кали 
и воды. 

Нах . въ вулканическихъ массахъ въ Монте-Балдѣ близъ Бреито- 
иика въ верхней Италіи, въ Фассайской долинъ въ Тиролѣ, въ Сак¬ 
соніи, Богеміи, Шотландіи, на Ферройскичъ островахъ, въ окрест¬ 
ностяхъ Ахалцыха въ трахитѣ. 

Подобную почти массу составляютъ Пип гейтъ, Ріп$иіЬ у (отъ 
рііі"иІ5, жирный), кремнекислое желѣзо съ водою, пах, въ Саксо¬ 
ніи и на Гарцѣ, и Пиліелтпъ, РітеІіЬ , (огь ТНЦбХт], жиръ), водя¬ 
нистый кремнеземъ съ никелевою и желѣзною окисью, глиноземомъ 
и горькоземомъ въ Коземицѣ въ Силезіи, который, потерявъ части 
воды, переходитъ въ такъ называемый Р азулювскишъ. 

Еще сюда принадлежитъ Королитъ , Сегоііііі, (отъ Щ0О§ 9 воскъ, 
Хід'О^у камень), НуИговіІісіЬ , ТѴасіізвіеіп, изъ Силезіи и Саксоніи, 
Малтацитъ , МаШіасіі , изъ Силезіи, и Алюлюкалъцитъ 7 Аіито - 
саІсіЬ, изъ Саксоніи, содержащіе въ себѣ кремнеземъ, много воды, 
горькозема и глинозема, иногда также известь и желѣзную окись. 

Р. 112. Галлоитъ, НаІІоуіС (собст. имя), ОиттіГ, Са - 
ІаресШ . Сплошный, почкообразный; изл. раковисгый, мел¬ 
коземлистый; тверд, между изв. ши. и гипс.; уд. в. 2,0— 
1,9; немного жиренъ на ощупъ, болѣе или менѣе при- 
липающъ къ языку; въ водѣ просвѣчиваетъ; сост. крем¬ 
неземъ и глиноземъ и много воды. 

Нах. въ силюрійск. известнякѣ Белгіи, также во Франціи. 

щЛенципъ (собст. имя), кремнекислый глиноземъ изъ Эйфельскихъ 
горъ, и Нергинскитъ изъ Нерчинска, съ Ленцниомъ весьма сход¬ 
ствующій, можетъ быть также сюда принадлежатъ. 

Коллиритъ , КоІІугіЬ, (отъ УоХХѵ^а, родъ пирога), аІитіпеЬу - 
йгаіёе вііісі/ёге , сост. кремнеземъ и водянистый глиноземъ, нах. въ 
порфирахъ Саксоніи, также въ Венгріи, въ ГІпреньяхъ. 

Р. 115. Пѣнка, Меегзсігаит , та§пезіе сагЪолаісе зііі - 
сі/еге 5рог($іеи$е , КН, КПке//е. Сплошная, изл. раковистый; 
тверд, между изв. шп. и гипс.; уд. в. 1,2— 1,6; тускла, 



непрозрачна; цв. бѣлый, желтый, сѣрый, красный; силь¬ 
но прилипаетъ къ языку, не очень жирна на ощупь, 
воду сильно всасываетъ и еост. кремнеземъ съ большимъ 
содержаніемъ горькозема и воды. 

Нах . пластами въ змѣевикѣ въ малой Азіи, близъ Мадрита и 
Толеда въ Испаніи, въ Рубшицѣ въ Моравіи, во Франціи, въ 
Кориваллисѣ, въ Финляндіи въ Хаммелѣ, и въ Таврическ. губ. въ 
окрестностяхъ г. Кзффы. 

У потр. на дѣланіе курительныхъ, почти вездѣ уважаемыхъ тру¬ 
бокъ; по изслѣдованіямъ Эренберга пѣнка состоитъ изъ микроско¬ 
пическихъ суставчатыхъ палочекъ, (Васіііагіае ), и на Мандритск. 
Фарфор. Фабрикахъ унотр. вмѣсто Фарфоровой глины. 

Р . 114. Каменный мозгъ, '8іеіптагк, аг§ІІе Ііі/ю- 
таг§е . Оплошный, вкрапленный, часто ложными кристал¬ 
лами, или налетѣлый, округленный; тверд, между изв. шп. 
и гипс.; уд. в. 2,4; изл. плоско-раковист., мелкозернистый; 
жиренъ на ощупъ, черта блестяща; сильно прилипаетъ 
къ языку; цв. бѣлый, сѣрый, синій, красный, желтый, 
въ водѣ не измѣняется; б. ч. бываетъ пестрыхъ цвѣтовъ; 
сост. кремнеземъ, глиноземъ, не много воды и желѣзной 
окиси. 

Нах . въ жилахъ глинистаго порфира, въ змѣевикѣ, въ каменно¬ 
угольной Формаціи, въ Саксоніи, на Гарцѣ, въ Баваріи, въ Крыму 
(такъ называемый Кеффепилитъ , (Кс//е1гіІіі1і) > кажется измѣненіе 
его), также въ Николаевскомъ, Салаирскомъ н Змѣйногорскомъ 
рудник, въ Алтаѣ.; въ Тимскомъ уѣдѣ Курск, губ. съ полу опаломъ. 

У потр . на полировку змѣевика. 

Р. 115. Жировикъ, 5 рескзіеіп, ЗссаШ (отъ са¬ 

ло), ЗсКтегзІеіПу $рапі$с1іе или Ъгьащхтег Кгеісіе , Іаіс зіеа- 
іііе. Оплошный, вкрапленный, гроздовидный, ложными 
кристаллами послѣ кристалловъ кварца, пол. шпата, плави¬ 
ка, изв. шпата и д.; тверд, между гипс, и тальк.; уд. в. 2,6; 
блескъ жирный; тусклъ; на краяхъ просвѣчивающъ; цв. 
бѣлый, иногда сѣрый, желтый, зеленый, красный; отъ тре¬ 
нія получаетъ жирный блескъ; на ощупъ жиренъ, на 
подобіе сухаго мыла; онъ пишетъ, но къ языку не при¬ 
липаетъ, нс хрупокъ; сост. кремнеземъ и много горько¬ 
зема, но мало воды. Мд. 8і. 
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Нах. пластами но б. ч. въ жилахъ гранита, гнейса, базальта, 
змѣевика при Вуизиделѣ близъ Байрейта, въ Финляндіи, па о. Пар- 
гасѣ и Ускелѣ, въ Саль Швеціи, въ Цеблицѣ въ Саксоніи, также 
во Франціи, Шотландіи, въ округѣ Мілск. зав. и по рѣчкѣ Слю¬ 
дянкѣ за Байкаломъ, въ Китаѣ и д. м. 

Употр. на полировку мягкихъ камней н стеколъ; вмѣсто мѣ¬ 
ла для писанія на сукнѣ, на разныя издѣлія, на пробки для стек¬ 
лянныхъ сосудовъ; также для стиранія сальныхъ пятенъ; не рѣдко 
изъ него дѣлаютъ шарики для вывѣденія пятенъ; натираются имъ ме¬ 
таллическіе винты, чтобы не пропускали воздуха и по жирному свой¬ 
ству употр. его, чтобы уменьшить треніе винтовъ и другихъ частей 
машинъ; въ Сибири изъ него дѣлаютъ грііФели для писанія на 
аспидныхъ доскахъ; истолченный и очищенный жировикъ входитъ 
въ составъ пастельныхъ красокъ. 

Р. 116. Агальматолитъ, (отъ ЬуаЯ^а, образъ, Я*#од, 
камень), ВіЫзІсіп, Ра§осЧі, Іаіс §1ар1іщие 9 (отъ уЫсро> 9 вы¬ 
рѣзаю Фигуры). Сплошный; изл. занозистый; тверд, между 
изв. шп. и гипс.; уд. в. 2,8; блескъ жирный; просвѣчи- 
вающъ; цв. зеленый, желтый, красный, бурый, разноцвѣт¬ 
ный, на ощуиъ немного жиренъ, но къ языку не при¬ 
липаетъ; сост. кремнеземъ, глиноземъ, не много кали и 
воды. 

Нах. въ Китаѣ, но ие извѣстно, въ какихъ горныхъ породахъ, 
также въ слюден. сл., въ Шварцеибергѣ въ Саксоніи, при Нагіягѣ 
въ Бепгріи. Такъ называемый ѣеіЫеіп изъ Новой Зеландіи ка¬ 
жется принадлежитъ къ агальматолиту. 

Употр. на разныя Фигуры, вазы и подобныя вещи, привози¬ 
мыя уже готовыми изъ Китая. 

Разрядъ уі. Слюды. 

Минералы этаго разряда всѣ кристаллическіе, по б. 
ч. изъ Ъ-и 1-осной у но также изъ 1 -и 1-оспой системъ; 
кристаллы всегда образующіе плоскія таблицы съ весьма 
совер. листоватою спайностью, параллельно нрямонасаж- 
денной конечной плоскости; посему они весьма легко 
дѣлятся на тонкіе листочки; тверд, малая, отъ изв. шп. 
до тальк.; не хрупки; по б. ч. гибки или упругогибки 
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въ тонкихъ листочкахъ; уд. в. 2,о—3,0} блескъ н«т спай¬ 
ныхъ плоскостяхъ перламутров., рѣже полуметалл., но 
сверхъ того стсклянн. и жирный} прозрачны или не про- 
свѣчивающи или только въ тонкихъ листочкахъ просвѣ- 
чпваюіци} мягкія слюды ;кирны на ощупъ, другія болѣе 
твердыя тощи} гост, кремнеземъ, глиноземъ, по б. ч. съ 
нѣкоторыми щелочными частями, съ водою или безъ 
воды} у нѣкоторыхъ, кромѣ глинозема, еще желѣзная окись} 
нѣкоторыя составляютъ напротивъ того кремнекислый 
горькоземъ и водянистый горькоземъ. 

Семейство 22. Тальковыя. 

Р. 117. Гидрофиллитъ (отъ ѵдыц, вода, срѵХХоѵ, лис¬ 
токъ), тальковый гидратъ, НусІгорНуШ, IV аззеѵіаіку Нусіго- 
Іаік, ТаШіусІгаіу та§пе$іе Ьусігаіё. Крист . сист. Ъ-и 1 -осп., 
таблицевидные кристаллы весьма.рѣдки} по б. ч. сплошным 
и налетѣлый} цв. сѣроватобѣлый} тверд, гипс.} уд. в. 2,5 — 
2,4} блескъ перламутров.} полупрозраченъ} на ощупъ мало 
жиренъ} сост. чистый водянистый горькоземъ или съ не 
большимъ количествомъ кремнезема. Н 

В. 1. Листоватый г., крупнолисто в., иногда переходящій въ 
шнроколучнстын; нах. въ змѣевикѣ при Гобокеиѣ въ ІІьюжерзѣ, 
на островѣ Учетѣ возлѣ Шотландскаго берега; а въ змѣевикѣ 
Пышминскаго зав. въ Уральск, гор. къ сѣверу отъ Богооловск. зав. 
не гидрофиллитъ, какъ Розе принялъ, но но Глоксру Гидроліаеле - 
зитъ встрѣчается, такъ какъ онъ содержитъ углекислый горькоземъ 
съ водою. 

Р. 118. Талькъ, ргізтаіізсігег Таік^іпптег отч., (аіс. 
Крист, сист . Ъ-и 1-осная, но весьма тонкія 6-сторон- 
ныя таблицы} спайн. соверш. параллельна прямонасаж- 
денной конечн. плоскости} тверд, тальк.} уд. в. 2,8—2,6} 
гибокъ, на ощупъ жиренъ и блескъ перламутров.} онъ весь¬ 
ма нехрупокъ} цв. всегда свѣтлые, сѣровато-желтовато-зеле¬ 
новато-бѣлый, луковозеленый, яблочнозеленый съ двой¬ 
нымъ лучепреломленіемъ} нс плавокъ} сост. кремнеземъ и 
горькоземъ. 
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В . 1. Листоватый т., мелкочешуйчатый, переходящій въ зем¬ 
листый ( землистый т.). 

В. 2. Оплошный 7/г., изл. неровный, иногда и ѣжножилковатый или 
чешуйчатый, въ большомъ видѣ (?) сланцеватый [тальковый сланецъ ), 
составляющій цѣлые хребты горъ. 

В . 5. Лугисто-жилковатый т. параллельно или эксцентри- 
чести лучистый и жилковатый. 

Нах. пластами въ глинист, и слюдяи. сланцахъ, зернистомъ из¬ 
вестнякѣ, на С. Готгардѣ и въ другихъ горахъ Швейцаріи, въ Тиролѣ, 
Швеціи, въ Уральск, губ. Талькъ самъ по себѣ или въ смѣси съ 
кварцомъ образуетъ тальковый сланецъ и листе янитъ , весьма ча¬ 
сто попадающійся въ Уральскихъ горахъ*, криволистоватыми массами 
пах. онъ въ жилахъ въ хлоритов, сланцѣ, и. въ Невьянск, зав., 
въ Раткііной деревнѣ въ Поляковск. зав. съ горькимъ шпатомъ; мел¬ 
кими же зелеными кристаллами и чешуйчатыми массами въ квар- 
цов. жилахъ, и въ пустотахъ лнетвяпита въ Березовск. руди. и въ 
золотоносныхъ жилахъ въ Нижпесалднііск. зав.; ок ристал л. талькъ 
встрѣчается въ окр. Мілскаго зав. 

У потр . бѣлый талькъ па бѣлыя краски для румянъ и на сухія 
пастиловыя краски, также на полировку разныхъ вещей; иногда 
прибавляютъ карминъ и варятъ его въ водѣ, отчего получаютъ крас¬ 
ныя бѣлила; вообще талькъ дѣлаетъ кожу мягкою н нѣжною и бѣ¬ 
лила тальковыя по нѣжности своей во всѣхъ отношеніяхъ предпоч¬ 
тительны тѣмъ, которыя дѣлаются изъ металлическихъ окисей. 

Горшешый калтѣ , Тор/хіеіп, $с7піеісІе$іеіп ? Іарі$ оІІагІ5> встрѣ- 
ается въ сплошныхъ мелкочешуйчатыхъ или плотныхъ массахъ, 
и составляетъ или измѣненіе талька или смѣсь талька, хлорита и 
слюды, образуя пласты въ глинист, сланцѣ Швейцаріи, Швеціи, 
Гренландіи; употрсбл. на сосуды, горшки и другія вещи, весьма 
постоянныя въ огнѣ, если не подвержены толчкамъ; также на плиты 
половъ, на крышку домовъ и для печей; подобныя печи отвердѣва¬ 
ютъ со временемъ н стоятъ нѣсколько вѣковъ. 

Р. 119. Пирофиллитъ, РугорТіуІШ , зігаіііі^ег Таік 
отъ. Оплошный, округленный; сплйп. совершенно парал¬ 
лельна но одному направленію,пучковато-лучистый; тверд., 
уд. в. и гибкость какъ у талька; бл. перламутровый; на 
краяхъ просвѣчивающъ иди непрозраченъ; цв. яблочно- 
зеленый, па осязаніе нѣженъ; весьма мягокъ, такъ что 
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скоблется ножемъ; сост. кремнеземъ, глиноземъ, горько- 
земъ и вода. М§ 5 8і а н-9 А1 8і 2 -ь- 9Й. 

Пах . въ кварцовой жилѣ Березовок, рудника въ полутора вер¬ 
стахъ къ сѣв. отъ ТТышМинск. зав. и въ окрестностяхъ г. Шпа. 

Большое сходство съ пир. имѣетъ Апопситъ , но не вспучивает¬ 
ся предъ п. тр. и пах. въ базальтовыхъ конгломератахъ Градшита 
близъ Билнна. 8і, А1, Ее, Н. 

Р. 120. Лей хтенбергитъ (въ честь Е. И. В. Гер- 
■ирга Лейхтенбергскаго ) Крист . сист . Ъ-и 1-осная, главн. 
ф. дов. большія 6-сторонныя призмы съ прямонасажден¬ 
ной конечною плоскостью, таблицовидпыя, иногда ^-дюй¬ 
мовыя, скопленныя; спайность по направленію копечн. 
плоскости весьма совершенная; тверд, между изв. шп. и 
гипс.; уд. в. 2,71; цв. желтый, въ тонкихъ листочкахъ 
бѣлый; блескъ перламутровый; на ощупъ жиренъ; ли¬ 
стоватъ; на краяхъ и въ тонкихъ листочкахъ прозра¬ 
ченъ или просвѣчивающъ; предъ п. тр. съ ФОСФорною 
солью сплавляется въ зсрнобутылочно-зеленаго цвѣта, но 
по остуженію совершенно безцвѣтное, а въ колбочкѣ от¬ 
дѣляетъ воду, дѣлаясь нѣсколько непрозрачнымъ и раз¬ 
дѣляясь на листочки; сост. кремнекислый горькоземъ и 
глиноземъ съ примѣсью извести, желѣзной окиси и воды. 
6Щ ІІ -н 7М§ 5 8і а -ъ- 9 Щ Й* 

Пах. въ Шишнмскихъ горахъ въ Златоустовскомъ округѣ. 

Р. 121. Хлоритъ (отъ зеленый), ргізтаіізсНег 

Таік^ііттеѵ отч., Іаіс сЫогііе . Крист . сист . Ъ-и \-оснал, 
таблицы 6-сторонныя, не явственны я, малыя; по б. ч. ци¬ 
линдрически или конически скоплены, обыкновенно оплош¬ 
ны, вкраплены; сиайн. какъ у предъид.; листоватъ; 
тверд, тальк, или не много болѣе; уд. в. 2,9 — 2,6; цв. 
луково- оливково- черновато - зеленый; блескъ перламутр., 
жирный; прозраченъ или просвѣчивающъ; гибокъ; сост. 
кремнеземъ, горькоземъ и желѣзная закись. 

В. 1. Листоватый , $етеіпег СМ., чешуйчатый, часто криво¬ 
листоватый, зерписто-отдѣленный, блестящій, также въ окрпсталло- 
ваномъ видѣ \ цв. темпозелеиый, селадоповозелеііый; просвѣчивающъ; 
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въ поперечномъ направленіи показываетъ цв. малиновый, а въ про¬ 
дольномъ темиозелсный. Нах. въ Назямскихъ горахъ. 

В. 2. Землистый , СМогіІегАс , 5 аттІегАе, весьма нѣжно че¬ 
шуйчатый, землистый. 

В. 3. Сланцеватый , СіьІогіІвсМеГег , прямо или криво-сланцева¬ 
тый, малоблестяіцій, часто съ талькомъ или слюдою въ смѣси, ино¬ 
гда цѣльными горами. Пах . въ жилахъ или пластахъ гранита и гней¬ 
са въ Швейцаріи, Тиролѣ, Саксоніи, Норвегіи, Швеціи, въ округѣ 
Златоуст, и Екатеринбургскаго зав. 

Семейство 23. слюды настоящія. 

Р. 122. Слюда ромбическая или дву-осная, яіѵеі- 
аекзі^ег Сііпипег, СГпптег и ЬерісІоШІі отч., ІМІюп§Ііттег , 
тіса. Крист, сист . 2 •и \-%ленная , главы, ф. ромбическая 
призма въ 119 или 120°, наиболѣе таблицы, отъ при¬ 
тупленія острыхъ ребръ 6-стороннія; спайн. совер. па- 
ралл. по направ. прямонасажденной конечн. плоскости; 
тверд, между изв. шп. и гипс.; уд. в. 3,1 —2,8; упругогиб¬ 
ка; цв. бѣлый, сѣрый, бурый, зеленосѣрый, черный, 
также розовый; блескъ стеклянный, на спайн. плоек, 
перламутровый, даже металлическій, если соединяется съ 
желтымъ или бѣлымъ цвѣтомъ; прозрачна во всѣхъ 
степеняхъ; двойное лучепреломленіе, а именно въ поля¬ 
ризованномъ свѣтѣ концентрическія цвѣтныя кольца, пе¬ 
ресѣченныя темною чертою; сост. кримнеземъ и глино¬ 
земъ, плавик, кислота, кали, отч. также литій и желѣзн. 
окись. 

В. 1. Обыкновенная или поташистая ром. сл весьма листо¬ 
ватая, иногда лучистая, грубо - или мелкозернисто-отдѣленная, бл. 
полуметаллическій* цв. бѣлый, сѣрый, бурый, черный, не содер¬ 
житъ литія. Нах. въ жилахъ и пластахъ слюдян. сл., гнейса, въ 
значительномъ количествѣ черная желтая окристалл. слюда въ 
Финляндіи на Паргасѣ, а серебристая въ Кимито*, въ особенности 
въ Міяскѣ, Чебаркулѣ, также въ окрестностяхъ Байкала около р. Ле¬ 
ны и Бѣлаго моря, на Соловецкомъ островѣ, подъ названіемъ Мое - 
ковское стекло , ргаиеп^іав, Магіеп^іав , Марьино стекло . У потр . 
на оконныя стекла, такъ какъ она весьма удобно ламается боль¬ 
шими плитами, но мелкіе кусочки употр. на наклеиваніе насѣко- 

20 " 
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мыхъ, для храненія ихъ въ энтомологическихъ кабинетахъ, если онѣ 
такъ мелки, что нельзя ихъ пришпиливать на булавкахъ; иногда 
употребляются также мельчайшія чешуйки слюды, смѣшанныя съ 
кварцовымм зернами па засьіпку бумагъ; серебряныя пли золотыя 
чешуйки сходствующія по виду съ золотомъ и серебромъ несли 
названіе кошечьяго золота н серебра; прежде слюдяныя стекла 
употреблялись на военныхъ корабляхъ, также для Фонарей; мелко 
чешуйчатая слюда золотаго и серебрянаго цвѣта употр. для под¬ 
дѣлыванія бумажныхъ табакерокъ и др. вещей подъ авантурннъ. 

В. Лепи'долптигеская (отъ Агя^д, чешуя) роліб. сл. или лиши - 
иистая сл., ІіірйіоШІь , ІиіІІаШІъ , чешуйчато-листоватая, мелко или 
тонкозернието-отдЬленпая; бл. перламутровый; цв. перенково-цвѣ- 
точно-краспый, красновато-бѣлый, сѣровато-бѣлый, зеленовато-сѣ¬ 
рый ; предъ п. тр. легко плавка въ бѣлое стекло, окрашивая пламя 
багрянымъ цвѣтомъ; содержитъ кромѣ кали еще 5 — 5 проц, ли¬ 
тія. Нал пластами въ гранитѣ Моравіи, Саксоніи, Франціи, на 
островѣ Эльбѣ въ Финляндіи въ Курганѣ, также въ Екатеринбургѣ; 
вообще дву-оспая слюда встрѣчается во многихъ горныхъ породахъ, 
въ гранитѣ, гнейсѣ, слюден. сланцѣ; превосходные кристаллы на¬ 
ходятъ только въ гранитѣ при Алабашкѣ въ окрестностяхъ Мур- 
зинской слободки н къ востоку отъ Ильмёнск. озера въ Ильменск. 
горѣ; они желтовато или сѣровато бѣлаго цв. и образуютъ часто 
толстыя ромбическія таблицы, у которыхъ боковыя плоскости все¬ 
гда грубо-струйчаты; призматическіе кристаллы слюды изъ Иль¬ 
менскихъ горъ бываютъ иногда весьма большіе, до И-и болѣе дюй¬ 
мовъ и весьма изогнуты, ^потр, на маленькія вазы и па приго¬ 
товленіе литія. 

Подобный минералъ есть ЛепиЪоліелапъ изъ Пирсберга въ 
Швеціи, землистослоистое скопленіе не большихъ кристалловъ, рас¬ 
положенныхъ чешуйками съ алмазнымъ блескомъ; уд. в. 3; тверже 
дву-осной слюды; сост. кремнеземъ, глиноземъ, окись и закись же¬ 
лѣза, горькоземъ и известь, кали и вода. 

Р. 12-Г). ЭкСАГОИИЧЕСКАЯ ИЛИ ОДНООСНАЯ СЛЮДА, 
Неха§оп§ІІ7птег , еіпас/г$і§ег Сііттег , Каіі §1іттсі\ тіса отч. 
Крист, сист, Ь-и і-оспая , 6-стороннія призмы съ пря¬ 
мо наса;кдсниыми конечными плоскостями, часто въ сое¬ 
диненіи съ плоскостями эксагоиальнаго додекаэдра; спайн. 
сов. параллельна кон. горизонт, плоскости; тверд, между 
изв. шгі. и гипс.; уд. в. 2,8; бл. стеклянный, на спайн. 
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плоскостяхъ металлическій, перламутровый} прозрачна} 
въ тонкихъ листочкахъ, показываетъ она двойное луче¬ 
преломленіе, а именно въ поляризованномъ свѣтѣ цвѣт¬ 
ныя кольца, пересѣченныя чернымъ прямоугольнымъ кре¬ 
стомъ; цв. темныхъ, черноватозеленыхъ, смолисточерныхъ, 
черноватобурыхъ} сост. кремнеземъ съ глиноземомъ и 
горькоземомъ, съ небольшимъ количествомъ кали и пла¬ 
вик. кислоты. 

Нал :. въ жилахъ и пластахъ разныхъ плутоническихъ горъ 
также въ базальтѣ, трахитѣ, лаоахъ, гораздо рѣже, чѣмъ предыду¬ 
щая, въ Монбланѣ, въ Тиролѣ въ Цнллерской долинѣ, въ Везувіѣ, 
также въ округѣ Мілскаго завода н по* рѣчкѣ Слюдянкѣ за Бай¬ 
каломъ. 

Р. 124. Пинитъ (отъ тѵсд, нечистота), Ріпііе, МіЫ- 
тЬ (собст. им.), Сі^апСоіиіг , тісагеііе отч. Крист, сист 
Ъ-и 1-осная, 6-сторонная призма, иногда 12-стор.; всегда* 
преимуществуетъ прямонасажденная кон. плоскость, па¬ 
раллельно которой примѣчается сов. спайность; изл. не¬ 
ровный; тверд, между изв. шп. и гипс.; уд. в. 2,7 — 2,8; 
цв. зеленосѣрый, часто бурый; бл. жирный,; не прозраченъ; 
сост. кремнеземъ съ глиноземомъ, не много кали, горько- 
зема и желѣзной окиси. 

Назг. въ гнейсѣ и гранитѣ въ Саксоніи, Франціи, Шотландіи, 
въ Таммелѣ въ Финляндіи въ грубозернистомъ гранитѣ большими 
кристаллами. 

Сюда принадлежитъ пираргиллитъ , (оіъ ЯЩ), огонь, агрріііа, 
глина), Ругаг^іІШ, сплошным, вкрапленный; уд. в. 2,5; тверд, меж¬ 
ду изв. и плав, ши.; цв. красный, буры°, черный; бл. жирный; на 
краяхъ просвѣчивающъ; сост. кремнеземъ, глиноземъ, желѣзп. за¬ 
кись, известь, кали, натръ и вода; весьма замѣчательно, что в* 
этомъ плутоническомъ минералѣ находится вода. 4АІ 8і К8і -+- 4Н. 

Нох . въ гранитѣ Финляндія, въ Таммелѣ и при ГельзинФОрсѣ. 

Р. 125. Маргаритъ, (отъ тагдагііа, перлъ), Маг^агіі 
РегІ§11?тпег. Крист, сист. 6 -сторонняя призма; по б. ч. 
оплошный, чешуйчато-листоватый, мелкозернисто-отдѣ¬ 
ленный; тверд, между плав, и изв. шп.; уд. в. 3; цв. 
перлово-сѣрый, зеленоватый; прозраченъ; сост. глина- 
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земъ и кремнеземъ, почти въ равныхъ пропорціяхъ; со¬ 
держитъ немного извести, желѣзной окиси и натра. 

Нах. въ пластахъ съ хлоритомъ въ НІтерциигѣ въ Тиролѣ. 

Р. 126. Баритофиллитъ (отъ тяжелый, срѵХ- 

Хоѵ, листъ), ВагуЬоркуІШ , СМогІізраІІі, Скіогііоій. Крист, 
сиспг. исизвтъстна; сплошным, сплин, по одному направле¬ 
нію весьма явственная; легко дѣлится въ тонкіе листоч¬ 
ки; прямолистоватый; тверд, немного болѣе апат.; хру¬ 
покъ; уд. в. о,5; цв. черноватозеленый; черта зеленова¬ 
тобѣлая; бл. перламутровый; просвѣчивающъ и непроз¬ 
раченъ; предъ и. тр. трудно плавкій въ черное стекло; 
сост. кремнеземъ, глиноземъ и желѣзн. закись и неболь¬ 
шое количество горькозема и воды. 

Нах. въ тонкихъ жилахъ хлорит, сл. съ діасиоромъ въ Горно- 
шитск. зав. въ 45 верст, отъ Екатеринбурга. 

Р. 127. іхеммереритъ (собств. имя). Крист, сист. 
неизвѣстна, образуетъ чешуйчатую массу, частью окри- 
сталлованную въ видѣ 6-сторонн. призмъ съ явственнымъ 
листоватымъ сложеніемъ; уд. в. 2,7; тверд, гипс.; бл. 
перламутровый; слабо просвѣчивающъ или непрозраченъ; 
но будучи смоченъ водою дѣлается прозрачнымъ и при¬ 
нимаетъ Фіолетовопрозрачный цвѣтъ; въ тонкихъ листоч¬ 
кахъ гибокъ; на ощупъ жиренъ; въ порошкѣ цв. бѣлый; 
сост. кремнеземъ, глиноземъ, горькоземъ, съ примѣсью 
окиси хрома, извести и закиси желѣза и много воды. 
2(М- Са Г 5 ) 8і -I- (ІІ, 4сь) 8і -г- 5Н, 

Нах. вмѣстѣ съ уваровитомъ на хромистомъ желѣзнякѣ въ да¬ 
чахъ Биссерск. зав. Пермской Губ. н въ видѣ чешуйчатой сплошной 
массы, перемѣшанной съ хромистымъ желѣзнякомъ, въ окрестностяхъ 
деревни Шайтаііки. 

Р. 128. Ксантофиллитъ, (отъ Іссѵ&од, желтый, 
<рѵЛЛоѵ, листъ). Крист . сист . таблицевидные кристаллы, 
составляющіе 1 — 2-дюйм, круглыя скопленія и вклю¬ 
чающіе ядро жировика; кристаллы эксцентрически ско¬ 
плены; образуетъ по б. ч. почкообразныя массы съ лу¬ 
чистымъ сложеніемъ, просвѣчивающія въ тонкихъ мас¬ 
сахъ; на ощупъ нѣженъ и жиренъ; спайн. сов. параллель- 
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на главной плоскости таблицы; цв. желтый; тверд, тальк.; 
уд. б. 2,2— 2,4; сост. кремнеземъ, глиноземъ, известь, 
натръ и желѣзн. окись. 

Нах. въ тальк, сланцѣ Шишимскихъ гор. въ округѣ Злато- 
устовск. зав. 


Разрядъ ѵіі. Солевидные камни. 

Крист . сист. принадлежатъ по б. ч. къ Ъ-и 1-осп., 
изрѣдко къ 1 -и 1-осной и два только рода къ правиль¬ 
ной; но встрѣчаются также не кристаллическія массы; 
вообще спайность сов. листоватая; тверд, отъ апат. до 
гипс., исключая борацита и родицита, отличающихся 
большею твердостью и но сему составляющихъ переходя» 
отъ солевидныхъ камней къ кварцовымъ; они сверхъ то¬ 
го болѣе или менѣе хрупки, или вовсе не хрупки; уд. в. 
4,5 — 2,2; цв. бѣлый, сѣрый, разноцвѣтный; бл. жир¬ 
ный или стеклянный, на спайн. плоскостяхъ отч. перла¬ 
мутровый; всѣ степени прозрачности, въ особенности 
высшія; отъ нагрѣванія дѣлаются Фосфорическими; сост. 
окисленныя земли и землистыя щелочи съ водою или 
безъ воды; они состоятъ изъ извести, барита, стронці- 
ана, горькозема, глинозема, итрія и въ входящей составъ 
ихъ кислоты: углекислота, сѣрная, ФОСФорная, буровая и 
плавиковая; въ водѣ не растворимы и посему без¬ 
вкусны. 


Семейство 24 Баритовые солев. камни. 

Крист, сист. 1-и 1-осная и 2 -и 1 -пленная; тверд, 
отъ плав, до изв. шп.; хрупки; уд. в. 4,5 — 0,5; сост. 
баритъ и стронціанъ съ сѣрною и углеродною кислотою, 
безъ воды. 

Р . 129.ѴГ я ж е л ы и шпатъ, 5 сЫѵегяраік, Вагуі> зсТнѵе- 
/еЪаигег Вагу С, Ъагуіе зиі/аіее. Крист, сист. 1 -и 1-оспа я , 
основн. ф. ромбическая таблица въ 101° 40' и въ 78° 2()' и 
ромбич. призма въ 102° 17' и въ 77° 45'; въ особенности 
слѣдующія соединенія: вертикальная ромбическая призма 
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(фиг. 1 эі. е. е.) въ 77° До' и въ 102° 17' съ плоскостями кон. 

Фиг. 151 . пріостренія въ 78° 20'(1. с. Л. А.), насажденны¬ 
ми на острыя бок. ребра; иногда, вмѣстѣ съ кон. 
пріостренісмъ въ 105° 2Д', насажденнымъ на ту¬ 
пыя бок. ребра, такъ что оно образуетъ съ пер¬ 
вымъ пріостреніемъ кон. заостреніе; иногда так¬ 
же третье кон. пріостреніс, лежанье подъ вто¬ 
рымъ, или острыя бок. ребра вертикальной ромб, 
призмы пріострены плоскостями призмы въ 116° 
22', принимаемой за первую ромбическую приз¬ 
му; также тупыя бок. ребра вертик. ромб, приз¬ 
мы часто притуплены, рѣже другія или острыя бок. ребра 
притуплены; не рѣдко соединеніе вертикальной ромб, 
призмы съ кон. пріостреніемъ острыхъ бок. ребръ ея, 
такъ что чрезъ разширеиія плоскостей кон. пріостренія, 
эти въ серединѣ соединяются и такимъ образомъ состав¬ 
ляютъ горизонтальный удлиненный октаэдръ, (фиг. 132. 

Фнг. 152 . Л. А. е. е.), который, чрезъ сильное при¬ 




тупленіе острыхъ бок. ребръ вертикальной 
ромб, призмы переходитъ въ горизонталь¬ 
ную, удлиненную октаэдрическую таб¬ 
лицу или чрезъ сильное притупленіе ту¬ 
пыхъ бок. ребръ во вторую горизонталь¬ 
ную удлиненную октаэдрическую таблицу; наконецъ чрезъ 
увеличиваніе перваго кон. пріостренія (насажденнаго на 
острыя бок. ребра вертикальной ромб, призмы) въ соеди¬ 
неніи съ весьма развитыми плоскостями притупленія ос¬ 
трыхъ бок. ребръ происходитъ основная ромбическая таб¬ 
лица (фиг. 1 ЪЪ А. е.), которая или совершенно развита 
Фнг. 155. или въ соединеніи съ многочислен¬ 

ными другими Формами; второе кон. 
пріостреніс (насажденное на тупыя 
бок. ребра призмы) чрезъ разніире- 
ніе плоскостей ея, переходящее въ горизонтальную ром¬ 
бическую призму въ 105° 2Д' и въ 74° об', часто въ соеди¬ 
неніи съ плоскостями вертикальной призмы, или широ¬ 
кая горизонтальная призма (фиг. 1‘5Д. /.) преобладаетъ 
предъ другой узкою горизонтальною призмою (1. с. ^.), 
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Фиг. 154. съ малоразвитою прямопасажден- 

ною кон. плоскостью (1. с. с.); 
плоскости же ромбическаго окта¬ 
эдра всегда только подчиненны 
другимъ плоскостямъ; ребра и 
углы кристалловъ часто округле¬ 
ны и вообще число разныхъ крис¬ 
таллическихъ Формъ весьма многочисленно, хотя немного 
менѣе, чѣмъ у извсстк. шпата; вообще кристаллы приз¬ 
матическіе или таблицевидные, съ гладкою поверхностію; 
весьма часто также сплошный, вкрапленный и въ разныхъ 
сферическихъ Формахъ; спайн. сов. параллельна горизон¬ 



тальной кон. плоскости и бок. плоскостямъ ром бич. таб¬ 
лицы; тверд, изв. шгі.; уд. в. 4,7 — 4,1; бл. стеклянный, 
жирный; прозраченъ или просвѣчйвающъ; цв; бѣлый, 
также сѣрый, желтый, синій, красный; отъ нагрѣвапія 
ФОСФоризующъ; предъ п. тр. трудно плавкій, окрагііи? 
вая пламя свѣтлозеленымъ цвѣтомъ; сост. сѣри, кисло¬ 
та и барій. І5а 8. 

В. 1 . Листоватый тяжелый шп ., кристаллами, также оплош¬ 
ный, вкрапленный; изл. сов. листоватый; иногда со скорлуповаты- 
мн отдѣльностями*, посему образуетъ разныя видоизмѣненія, какъ 
то гисстоватый т. ш., ( §1ап$еп$раЬ1ъ ) , призматическими, игольча¬ 


тыми кристаллами, но б. ч. въ пучковатыхъ или шестоватыхъ груп¬ 


пахъ, прялюскорлуповатый т. га. (ІЧеизрег), таблпцеобразпымн крист., 
въ видѣ розъ и вѣера скопленными, и зернистый т. га. ? сплошный, 
мелколистовато-зерпнстый. Пах. въ жилахъ въ гранитѣ, гнѣйсѣ, слю- 
деиомъ сланцѣ разныхъ древнихъ горныхъ Формацій Саксоніи, на 
Гарцѣ, вь Богеміи, Венгріи, Швеціи, Англіи, Тиролѣ и другихъ странъ; 
въ Уральскихъ горахъ, прекрасными друзами при деревнѣ Мед- 
вѣдьевой, къ западу отъ Златоуст, зав., гдѣ онъ встрѣчается гнѣз¬ 
дами съ бурою желѣзною охрою, въ глинистомъ сланцѣ, также въ 
Турьнпскихъ рудникахъ Богословскихъ зав.; лучистыми кристалла¬ 
ми въ Ахматовскомъ пріискѣ, въ 18 верст, отъ Златоуст, зав., так¬ 
же въ Змѣйпогорск. и Петровск. рудн. ъъ Альтлѣ. 

В. 2. Спорлуповатый т. ш ., І\аІкзсііи’сгзраііі , Ііпптпвсііаіі^сг 
8сІъ, } сплошный, округленный, почкообразпый, масляиокраспый, сѣ¬ 
ровато-черный, легковывѣтриваюіційся, пах. въ жилахъ во Фрейбср- 
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гѣ, въ Саксоніи, на Гарцѣ, въ Тиролѣ. Гепатитъ (Нераііі) или 
аьрпопислал известь съ углемъ, составляетъ видоизмѣненіе его и 
встрѣчается въ квасцовомъ сланцѣ въ Аидрарумѣ въ Шопенѣ. 

В. 3. іЛугисто-жилковатый т. ш. у почкообразный, пучковато¬ 
лучистый, бѣлый, сѣрый, бурый*, лучистый т. ш. Р болонскій камень 9 
ВоІо°пе$ег$раІ 1і, ЗігаЫЪагуі у отъ нагрѣвапія наиболѣе ФОСФОрнзуетъ, 
посему преимущественно употр. на приготовленіе искуственнаго фос- 
Фора*, нах. въ глинистомъ мергелѣ въ Болоньи, въ горѣ Пажерпо и въ 
Баваріи, на Гарцѣ въ глинистомъ сланцѣ при Люттихѣ, во Фрейбергѣ* 

В. Ц. Оплошный т. ш. у сплошный*, изл. неровный; цв. бѣлый, 
сѣрый, мясно-красный; пах . въ жилахъ на Гарцѣ, во Фрейбергѣ, 
также въ Тиролѣ и Швейцаріи. 

В. 5. Зелілистый т. вІаиЪагіі^сг 8с1ш>. у Вагуісгйе у пах. 
въ рыхломъ состояніи въ видѣ песка, налетѣлый; цв. желто-сѣро¬ 
вато-красновато-бѣлый; пах. въ ФрейбергВ въ Саксоніи, въ Цел- 
лерФельдѣ, на Гарціі и въ Венгріи. 

Употр. въ медицинѣ на приготовленіе солянокислаго барита. 

Р. 130. Целестинъ (отъ соеісзііз, небесносиній), Сб- 
Іезііп, Зсіійіяііу зігопііапе зиі/аіёе. Крист . сист. 1-и 1-ос- 
налу какъ у тяж. шп., посему также простыя и сложныя 
Формы его имѣютъ самое большое сходство; вертикаль¬ 
ная ромбическая призма отличается только нѣсколькими 
градусами; она у него имѣетъ 104° 20' и встрѣчается 
часто въ соединеніи съ горизонтальною кон. плоскостью и 
горизонтальною призмою; кристаллы б. ч. призматическіе 
или таблицевидные; часто сплошный; спайн. какъ у тяж. 
шп.; тверд, не много болѣе изв. шп.; уд. в. 4,0 — 5,6; 
бл. стеклянный, жирный; прозраченъ, просвѣчивающъ; 
цв. синевато-бѣлый, синевато-сѣрый, зеленый; отъ нагрѣ- 
ванія сильно ФОСФоризуетъ; предъ п. тр. плавится въ 
эмаль, окрашивая пламя свѣтлобагрянымъ цв.; сост. изъ 
сѣрной кислоты и стронціана. 8 8г. 

В. 1. чЛистоватый ц. у кристаллами; сплошный; въ видѣ окаме- 
нлющей массы въ разныхъ известк. и гипс, горахъ въ Силезіи 
близъ Гиргентп, въ Стронціанѣ Шотландіи, въ озерѣ Эріо въ Сѣв. 
Америкѣ, гдѣ иногда кристаллы вѣсомъ въ 3—4 Фунта; скорлупопаты я 
отдѣльности пах. въ Парижѣ, а лучистыя измѣненія въ Сейсерскихъ 
Альпахъ, въ Тиролѣ, также въ вулкаішч. массахъ близъ Виченцы. 
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В. 2. Жилковатый ц. ? тоикошестоватый, жилковатый, иногда 
искривленный въ мергелыі. пластахъ раковиннаго известняка при 
Іенѣ, также близъ Бристоля, въ Киргизской степи, близъ Алек¬ 
сандровскаго укрѣпленія. 

В. 5. Оплошный ц.у иногда нечистый отъ примѣси углекислой 
извести, желтовато или зелено-сѣраго цвѣта, пах . въ Монмартрѣ 
въ Парижѣ. 

потпр. на приготовленіе разныхъ стропціановыхъ препаратовъ, 
изъ которыхъ селитро-кислый строиціаиъ, растворенный въ винномъ 
спиртѣ и сосженный, горитъ превосходнымъ кармнипо- краснымъ 
огнемъ въ театрахъ и Фейерверкахъ. 

Р . 1Г>1. Витеритъ, ТѴііІіетіі, Ьатуіізскег Касіеізраііі, 
Ъсігуіе сагЪопаіёе . Крист . сист . 1 -и 1-осная, основн. ф. 
вертикальная ром бич. призма въ 118° 30' и въ 61° Ъ0' съ 
кон. иріостреніемъ, нерѣдко встрѣчается вертикальная 
ромб, призма въ соединеніи со второю бок. плоскостью 
отъ притупленія острыхъ бок. ребръ и съ кон. пріостре- 
ніемъ, насажденнымъ съ обѣихъ сторонъ на плоскость, 
такъ что этимъ образуется горизонтальная призма; но 
такихъ горизонтальныхъ призмъ можетъ еще одна или 
двѣ встрѣтиться вмѣстѣ съ первою; еще другое соедине¬ 
ніе нерѣдко, а именно соединеніе вертикальной призмы 
съ притупленными острыми бок. ребрами, вмѣстѣ съ го¬ 
ризонтальною призмою и съ октаэдрич. плоскостями, 
отчего происходитъ 6-сторонняя призма съ 6-стороннимъ 
пріострснісмъ, какъ у кварца; двойники очень часто на¬ 
ходятся, похожіе на двойники арагонита; ясные кристал¬ 
лы рѣдки, по б. ч. почкообразные, жилковатолучистые, 
или въ сплошномъ видѣ; снайн. не соверш. параллельна 
бок. плоскостямъ и притупленію острыхъ бок. ребръ; 
тверд, изв. шп. или немного болѣе; уд. в. 4,о; бл. стеклянный, 
внутри жирный; прозраченъ, до просвѣчивающаго; цв. 
желтовато-бѣлый, сѣрый, отъ нагрѣванія ФОСФоризуетъ; 
предъ п. тр. легко плавится въ прозрачное стекло; сост. 
углекислый баритъ. Ва Са. 

Них . преимущественно въ Англіи въ горномъ известнякѣ, въ 
Штиріи, Венгріи, въ Змѣйногорск. рудникѣ въ Колываии. 

Употр. въ нѣкоторыхъ страиахъ Англіи какъ средство для истреб- 
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лснія крысъ, потому что для маленькихъ теплокровныхъ живот¬ 
ныхъ составляетъ сильный ядъ. 

Р. 152. Баритокальцитъ у (отъ д, тяжелый, и 
саІХу известь), Вагііосаісіі. Крист . сист. 2-и 1 -ілен., гласи. 
ф. ромбическ. призма съ пріостреніемъ острыхъ бок. 
ребръ и съ разными косонасажд. кон. плоскостями; тверд, 
плав, ши.; уд. в. 5,6; цв. желтовато-бѣлый; отъ нагрѣва- 
нія ФОСФоризуетъ; предъ п. тр. неплавкій; сост. угле¬ 
кислый баритъ съ углекислою известью. Ва Са -і- Са С. 

Нал, съ тяжелымъ ши. въ Альстонъ-морѣ въ КумберландЬ. 

Р, 155. Стронціанитъ у (со бет. им.), 5 ігопііапу зСгоп - 
іізскег КасНеІяраС/іу 5 иЫегіЬу зІгоШіапе сагЪопаіёе . Крист . сист . 
1-и 1 -осн.у главн. ф. ромбич. призма въ 117° 16' и въ 62° 44' 
съ кон. пріострѣніемъ, подъ 69° 16' насажденнымъ на 
острыя бок. ребра, иногда также плоскости ромбич. ок¬ 
таэдра; отъ притупленія острыхъ бок. ребръ происхо¬ 
дитъ вторая бок. плоскость и горизонтальная кон. плос¬ 
кость; кристаллы всегда призматичсски-игольпаты; двой¬ 
ники какъ у арагонита; спайность довольно параллельна 
плоскостямъ ромбич. призмы; тверд, между плав, и изв. 
шп.; уд. в. 5,7 — 5, 6; бл. стеклян., внутри жирный, 
отъ прозрачнаго измѣняется до просвѣчивающаго; цв. 
бѣлый съ разными оттѣнками; отъ нагрѣванія ФосФори- 
зуетъ; предъ п. тр. на краяхъ плавится и издаетъ 
блѣстяіцій свѣтъ; сост. углекислый стронціанъ и немно¬ 
го углекислой извѣсти. 5 г С. 

Нал. игольчатыми кристаллами н лучистыми массами въ грани¬ 
ть, гнейсѣ и силюрійск. известнякѣ въ Стронціанѣ въ Шотландіи, 
въ Лсогангѣ въ Тиролѣ, и Перу. 

Семейство 23, известковые солевидные камни. 

Крист . сист. 5-и \-осн. 1-и 1 -осп.; спайп. сов. ли¬ 
стоватая, но не йодъ прямымъ угломъ пересѣкающаяся; 
иногда сплошныя и землистыя массы; тверд, плав, к 
нзв. шп.; весьма рѣдко приближающаяся кт» аиат.; хруп¬ 
ки; уд. в. 5,1—2,0; сост. известь и горькоземъ съ угле¬ 
кислотою. 



317 


Р. 134. Арагонитъ (собст. имя), Ага$отЬ, ргі$таіі- 
$сЪе$ КаІкНаІоісІ , ага§опіСе. Крист . с ист. 1-и 1 -ос«., основ, 
ф. ромбич. призма въ 116° 1б 7 съ плоскостями ромбич. ок¬ 
таэдра и съ кои. ребрами въ 93° 30 ; и 129° 35 7 и съ бок. 
ребрами 107° 32/ и съ плоскостями кон. гіріостренія, 
насажденнаго на острыя бок. ребра подъ 108° 27'} обык¬ 
новенно примѣчается основная ромбич. призма (фиг. 
^иг 135 8-) съ притупленіемъ острыхъ бок. ребръ 

(Г. с. &), посему и (З-сторонняя, и съ кон. 

/І\\ пріострѣніемъ въ 108° 27', иногда также съ 
/ плоскостями ромбич. октаэдра (I. с. о.), на¬ 

сажденными на бок. плоскости призмы и съ 
у 6 плоек, горизонтальной призмы (1. с. Г.) отъ 
притупленія острыхъ ребръ ромб, октаэдра 
^ ь у съ подчиненными плоскостями другой гори- 
\\// зонт, призмы отъ притупленія угловъ между 
плоскостями октаэдра и притупленіемъ ост¬ 
рыхъ бок. ребръ ; наконецъ примѣчаются плоскости 
весьма остраго ромбич. октаэдра въ соединеніи отчасти 
съ предыдущими плоскостями ; по б- ч. кристаллы 
игольчаты, длинны, рѣдко просты; часто двойники, трой¬ 
ники, четверники, шестерники, по одному съ витеритомъ 
закону, по которому недѣлимыя имѣютъ общую боковую 
плоскость, а другія лежащія между собою въ обратномъ 
видѣ; шестерники (фиг. 136) между собою такъ срослись, что 
обоюдныя сростанія двухъ кристалловъ впадаютъ въ одну 
плоскость, отчего остаются промежутки въ срединѣ меж¬ 
ду этизіи двойниками, по два лежащими съ каждой сто¬ 
роны; пустота скоро наполняется массою двойниковъ и 
снаружи они образуютъ б угловъ, изъ которыхъ четыре 
однородные и два также озиородные, но острѣе другихъ; 
плоскости ихъ конечныя (фиг. 136. $.) неблестящія, бо- 
Фиг. 15б. ковыя (1. с. М. М.) гладкія; спай- 

^ ность дов. параллельна притупле- 
н * ю бок. Р с ^Р ъ ? несов. параллель- 
I М м ] ]} но бок. плоскостямъ призмы; тверд. 

между плав, и изв. шп.; уд. в. 
3,0 — 2,9; изл. раковистый; жир- 


Фиг. 156. 


|м мI 
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но-блестящъ; блескъ стеклянный; прозраченъ или про- 
свѣчивающъ; цв. бѣлый, также желтовато-сѣровато-бѣлый, 
желтый и Фіолетовый; предъ п. тр. неплав., но разрушает¬ 
ся въ бѣлый порошокъ; сост. углекислая изв., по б. ч. 
сверхъ того нѣсколько углекислаго стронціана. Са С. 

Искуственио приготовленный арагонитъ не содержитъ ни сколь¬ 
ко стронціана и переходить при нѣкоторыхъ условіяхъ сухимъ н 
мокрымъ путемъ, а именно при медленномъ охлажденіи, въ извести, 
шпатъ, ио при быстромъ образуется арагонитъ. Онъ посему состав¬ 
ляетъ весьма выразительный примѣръ, что углекислая известь т. е. 
извести, шпатъ и арагонитъ составляютъ одинъ и тотъ-же мине¬ 
ралъ, но при различныхъ обстоятельствахъ образуются кристаллы, 
принадлежащіе двумъ различнымъ минераламъ, такъ что это есть 
днморфическая минеральная порода. Оба эти минерала показыва¬ 
ютъ совершенно отличныя свойства*, если будутъ накаливаемы въ 
стеклянной трубкѣ въ красно калильномъ жару , то извести, шпатъ 
не показываетъ никакой перемѣны, между тѣмъ, какъ арагонитъ со¬ 
вершенно разрушается въ мѣлкій порошокъ;однажды даже наблюда¬ 
емъ кристаллъ арагонита въ вулканич. лавѣ, наружный слой кото¬ 
раго отъ дѣйствія жара былъ, по сложенію своему, превращенъ въ 
извести, шпатъ, между тѣмъ какъ внутренняя масса оставалась ара¬ 
гонитомъ; тверд, и уд. вѣсъ больше у арагонита, чѣмъ у изв. шп., 
посему кажется, что изв. частицы, образующія арагонитъ, плотнѣе 
соединяются между собою, чѣмъ въ изв. шп. 

В. 1 . Листоватый ар., кристаллами или грубо-шестоватымн и 
скорлуповитыми отдѣльностями. 

В. 2. Лухисто-жилковитый ар., сплошный, вкрапленый, почко- 
образный, капелышковатый, рѣже игольчатыми кристаллами, по б. 
ч. лучисто-жилковатый. Сюда также принадлежатъ желѣзные цвѣ¬ 
тки, ЕізепЫіиІіСу пизолитъ или гороховый каліепъ, Ёт'Ъзеіізіеіп н 
клюгевой осадокъ, БрпкІеЫеіп, хотя часть послѣднихъ можетъ быть 
принадлежитъ известк. шпату; они составляютъ осадокъ горячихъ 
ключей Карлсбада, весьма богатыхъ известковыми частицами. 

Нах . въ жилахъ часто металлоносныхъ древнихъ горныхъ по¬ 
родъ, въ особенности въ Швацѣ въ Тиролѣ, въ Іоахнмсталѣ въ 
Богеміи, въ Молинѣ въ Арагоиіи (что въ Испаніи, отчего и полу¬ 
чилъ свое названіе), также на Гарцѣ, въ Штиріи, въ вулканиче¬ 
скихъ горахъ Богеміи, Бадена, въ Эйфельскихъ, во Франціи, въ Турь- 
инскихъ рудникахъ Богословск. зав., въ Архангельской губ. въ бѣ- 
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Фиг. 157. 



ломъ морѣ, откуда рыбаки его вытаскиваютъ*, кристаллы его здѣсь 
обыкновенно вросшіе въ мергельныхъ круглякахъ или составляютъ 
группы скопленныхъ октаэдровъ. 

Р. 135. Извтъстковый шпатъ, Каікзраі/г , коЫепзаигег 
Каіку скаих сагЪопаІее. Крист . сист. З-и 1 -оси., основ. 
ф. тупой ромбоэдръ въ 105° 5 (фиг. 137) въ весьма много¬ 
различныхъ Формахъ развитія, такъ что 
ни одинъ минералъ не имѣетъ такого ко¬ 
личества Формъ, какъ изв. пш., у него 
находится до 90 простыхъ и до 700 слож¬ 
ныхъ Формъ*, между ними однихъ ромбоэд¬ 
ровъ считаются до 30 видовъ; главный 
ромбоэдръ рѣдко встрѣчается самостоя¬ 
тельнымъ, напротивъ того весьма часто первой болѣе 
тупой, а второй болѣе острый (фиг. 138. ш. т.); въ раз- 
Фиг 158 НЬІХЪ Р° м боэдрахъ горизонтальная плоскость 
(см. фиг. 142 с.) часто составляетъ прямое при¬ 
тупленіе кон. угла, отчего ромбоедры прини¬ 
маютъ видъ октаэдровъ, хотя плоскости при¬ 
тупленія сов. отличаются отъ плоскостей 
ромбоэдра; весьма часто встрѣчаются соеди¬ 
ненія ромбоэдровъ, н. п. перваго болѣе ту- 
паго ромбоэдра съ главнымъ ромбоэдромъ (фиг. 
137 1\), также соединеніе перваго болѣе ту- 
паго ромбоэдра съ первой б - стороннею 
призмою; часто также скаленоэдры (фиг. 
•у. &) въ соединеніи съ плоскостями главнаго 

Ф„г 140 С ‘ Г ) ШН Д Р)’ ГИХЪ Р 0Мб °' 
эдровъ и разныхъ призмъ, 

также 6-сторонняя призма 

(см. 140 с. с. с.) съ скалено- 

эдромъ (1. С. 7*. 7*. 7\) и СЪ 

главнымъ ромбоэдромъ (1. с. 

Р.) или съ горизонтальною 

кон. плоскостью, (см. ФИГ. 

142. с.); эти призмы длинны 

или коротки, иногда даже 

таблицевидны, тонки; нерѣд- 



Фиг. 159. 
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ко также двойники, болѣе всего въ скалсноэдрахъ, (фиг. 
-141.) такъ что оба недѣлимыя имѣютъ общую главную 

Фиг 141 0СЬ ’ и °Д Н0 изъ нихъ обращено вокругъ 
главной оси на 60°, посему и образуютъ 

А О входящіе и Ъ выходящіе боков, угла, 
иногда б - стороннія призмы коленчато - со¬ 
единены (фиг. 142. с. и §' &) между 

Фиг 142 с °бою, а въ нихъ плоскость сращенія 
параллельна одной плоскости глав¬ 
наго ромбоэдра; встрѣчаются так¬ 
же призматическія и ромоэдриче- 
скія Формы, сросшіяся параллель¬ 
но плоскости перваго болѣе тупа- 
го ромбоэдра или и двухъ ромбоэдрическихъ или скале- 
ноэдрическихъ Формъ параллельно плоскости призмы; 
вообще примѣчаются самыя разнообразныя группы кри¬ 
сталловъ; плоскости кристалловъ гладки и ровны, гори¬ 
зонтальная конечная поверхность тускла и слабо-псрла- 
мутроваго блеска; спайн. весьма явственна, сов. парал¬ 
лельна плоскостямъ главн. ромбоэдра, иногда съ выпук¬ 
лыми плоскостями; также бываетъ лучистый, жилкова¬ 
тый, сплошный и землистый; тверд, известк. ши., между 
апат. и гипс.; уд. в. 2,7 — 2,5; изл. раковистый; блескъ 
стеклянный; прозраченъ во всѣхъ степеняхъ, съ отлич¬ 
нымъ двойнымъ лучепреломленіемъ; отъ тренія пріобрѣ¬ 
таетъ электричество; цв. часто бѣлый, сѣрый, желтый, 
зеленый, синій и красный; изрѣдка темно-бурый или 
черный отъ разныхъ смолистыхъ примѣсей; хрупокъ; 
предъ п. тр. неплавкій; сост. углекислая известь, иногда 
съ примѣсями угля, смолы. Са С 

В. 1. с Листоватый изв . ш. ? Ыаіігі$сг Каікзр окрнсталлованъ, 
сплошным, вкрапленный, миндалевидный, сов. листоватый, разно¬ 
цвѣтный и различной прозрачности; пах. во всѣхъ горныхъ поро¬ 
дахъ весьма распространеннымъ, паилучшіе кристаллы въ Дербншай- 
РІЬ въ Тиролѣ, во Франціи, Саксоніи, Богеміи, па о. Исландіи; иног¬ 
да кристаллы его смѣшаны съ кварцовыми зернами и тогда называ¬ 
ются пварцовылъ извест. шп ., скаих сагЬопаіёс (рлагсі/ёге, ртёз 
сгіьІаШьё йе РопІаіпсЫсаи; изв. шп. окрііетал. пах . также въ Фпн- 
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ляпдін, въ Саббо, Гельзиигѣ, Кнмито; въ Богословскихъ зав. и въ 
Керебннск. рудникѣ въ округѣ Златоустовскихъ заводовъ, въ Алтай¬ 
скихъ и Нерчинскихъ горахъ, преимущественно весьма прозрач¬ 
ными 2-дюіЬювыми ромбоэдрическими кристаллами, въ пустотахъ 
оплошнаго извсстк. шп., находящагося въ двуФутовыхъ жилахъ 
хлоритоваго сланца Керсбинск. мѣди, рудника; другіе кристаллы 
нзв. шп. ие такъ прозрачные пах. въ мѣдныхъ Гумешевскихъ рудп. 
Богословск. зав. въ пустотахъ зерпист. известняка, вмѣстѣ съ бу¬ 
рою желѣзною рудою; желтый зернистый известнякъ пах. въ Фин¬ 
ляндіи, въ Кнмито, Гельзннгѣ, синій зернистый въ Лоно, но рѣч¬ 
кѣ Слюдянкѣ за Байкаломъ и въ окр. Златоуст, зав. 

а) Обыкновенный листов, изв. гм-., бѣлаго цвѣта, есть чистая угле¬ 
кислая известь или содержащая немного желѣзной и марганцовой оки¬ 
сей. а) Зернисто-листоватый , окрнстал ло ва ииын, сплошны и, грубо-нл и 
мелкозернисто-отдѣльный, и. пр .зернистый известнякъ , лгралюръ ; пах . 
огромными пластами въ гнейсѣ, слюдеп. сланцѣ,рѣже въ новыхъ горныхъ 
породахъ, въ видѣ Каррарскаго мрамора въ разныхъ мѣстахъ, въ особен¬ 
ности въ верхней Италіи при Каррарѣ н на островѣ Паросѣ; пре¬ 
восходный, мелкозернистый и совсрш .подобный Каррарскому, мра¬ 
моръ бѣлаго цвѣта добывается въ Кадаипскомъ рудникѣ въ Нерчинскѣ; 
ломается также зернистый нзвсст. вь Горпошнтскомъ селеніи на за¬ 
падной сторонѣ Уральскихъ горъ, съ 45 верстахъ отъ Екатеринбурга; 
въ Сердоболѣ, и Ру сколѣ въ Быборгск. губ., на сторонѣ Ладожскаго 
озера, вь деревнѣ Тпвдіп, въ Олонецкой губ. близь озера Сандала; 
острова Ладожскаго озера близъ Сердобол; состоять сплошь изъ 
мрамора разныхъ сортовъ, лежащихъ слоями. /3). Скорлуп овато- 
листоватьці или сланцеватый шпатъ , 5 с/ііе/етраік, Ыаіігіууег 

АрІігіЬ, оплошный, по б. пзогиуто-лиетоватый, топко-скорлуію- 
вато-огдѣлыіый, темпо-или красновато-бѣлый содерж. немного мар¬ 
ганца, и несколько кремнезема, аргентииъ , аг^епііп, них. 

пластами въ Альтепбергѣ въ Саксоніи, въ Коигсбергѣ въ Норвегіи, к 
Сибири по рѣчкѣ Слюдянкѣ, также въ гранитѣ окрестностей Мас- 
сачусета; у) шестовапю-лпстоватый нзв. іи., Зійп^еікаік, оплошный, 
грубо- или тонко-шсстовато-отдѣлыіый, пах. часто въ зернистомъ 
видѣ въ Моравіи, Силезіи н другихъ мѣстахъ. 

Із). Аптраконитовый листоватый изв. іи., (отъ уголь 

КоЫепкаІкраІІі, зраіЫууег АніІігакотЬ, Маіігсрогзісіп, КоЫепяраіІі, 
сплошной, грубо-нлп мелкозернистый, крпволистоватын, шестоаато- 
отдИльный, сѣро-чермый, содерж. немного ѵгля; онъ пах. въ силу- 
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рійск. Формаціи возлѣ Христіаніи въ Норвегіи, при Андрарумѣ въ 
Швеціи, въ Павловскѣ близь С. Петербурга, также на Гарцѣ и въ 
Испаніи. 

с). Слюлистый листов . изв. исп 5 ІіпЬзраіІіу сплошной, зерни- 
сто-или шестовато-отдѣльный, черновато-бурый, при треніи издаетъ 
запахъ амміака, потому что содерж. смолу; пах . при Остеродѣ 
на Гарцѣ, въ Тиролѣ, въ Швейцаріи и по р. Слюдянкѣ за Байкаломъ. 

В. 2. Лугисто-ясилковатый изв. гап.у Разегзраіііу Аііачзраііі, 
сплошные, почковатын, гроздевидный, лучистый, жилковатый, тон- 
ко-шесговато-отдѣльный, разноцвѣтный, иногда шелковаго блеска; 
канелыіпковатый жилковат, изв. ш. называется ясилковатыліъ ка - 
пельпиколіЪу Тгор/зЬсіп, НдіііепкаШ$іеіп у а другой не ясно жилко¬ 
ватый, коиически-шестоватый, содержащій глину, составляетъ гвоз¬ 
дяной известнякъ у Тиіепігаік , Тиіешпеі'^еі, ]Уа'§еПіаІк\ лучистый 
изв. ш. пах . рѣдко въ Рейхенштенпѣ въ Силезіи, параллелмю-жил- 
ков. въ Англіи, въ Дербишайрѣ, Кумберландѣ, въ Саксоніи, на Гар¬ 
цѣ, сталактнтожилков. въ рази, пещерахъ зернист., силюрійск. и 
юрск. известняковъ, па Гарцѣ въ Баумановской пещерѣ, въ Крэй¬ 
нѣ въ Адлербергской, въ Тиролѣ, Силезіи, въ Олыитинѣ въ царст. 
Польск., а гвоздяной изв. шп. въ Виртемб. песчанникѣ, въ окрестно¬ 
стяхъ Царскаго Села въ силюрійскомъ изв., на Воет, берегу Кас- 
пійск. моря близъ горы Балхана и въ горн, известнякѣ Новгор. губ. 

В. 3 . Оплошный изв. ш., сплошпый известнякъ , оплошный, за¬ 
нозистый, въ видѣ окаменяющей массы, разноцвѣтный а) округло¬ 
зернистый у икряпый изв. у ооііііі , мелкозернисто-отдѣльный, пах. 
пластами въ Пермск. Формаціи Германіи, на Гарцѣ, въ Пермской 
губ., преимущественно въ юрск. Форм. Виртемб. корол., Франціи, Ан¬ 
гліи, Россіи, въ Екатершюслав. и Харьков, губ., также въ молассов. 
Форм. Волынск» и Подольск, губ. Ь) обыкновенный сплошпый извест - 
нлкЪу ХІеЬег^ап^в-ипй Ъ'ШъкаІк } зііигізсііег К. у такъ называемый Шаг- 
тог отч., разноцвѣтный, иногда сланцеватый, (КаІІсзсЫс/еГу Шііоруга- 
рііізсіісг 5іеіп), чистый углекислый известнякъ, съ содержаніемъ же¬ 
лѣзной окиси; измѣненіе его опализнрующее называется луліахеллою 
или раковипныліъ ліралюроліъ (Ілппасііеіі) ; если же цвѣта распо¬ 
ложены на подобіе развалинъ, то называется флорептинскиліъ ліралі ., 
также дендритигескиліъ лір.у (1\иіпеп — и йепАгіІі&сІіег Шагтог ), 
сплошные разноцвѣтные мраморы пах . по берегамъ Ладожска¬ 
го озера въ Олонец, губ. въ сосѣдствѣ съ діоритами; сплош¬ 
ной нах. огромными массами во многихъ странахъ Англіи, Швеціи, 



около Падл опека и въ Эстляндін; развалиповидиый мраморъ по рѣкамъ 
Арно и По во Флоренціи въ Италіи, лумахелла въ Блейбергѣ въ Ка- 
ринтін и литографическій камень съ отпечатками рыбъ при Паппенгей- 
мѣ, СолепгоФепѣ; подобный литографическому камню сланецъ пах. въ 
молассовой Формаціи въ селѣ Хоньковцахъ, въ б верстахъ отъ Днѣ¬ 
стра въ Подольск, губ., гдѣ онъ составляетъ цѣлую гору, простира¬ 
ющуюся на нѣсколько верстъ, пласты его толщиною въ 8 дюймовъ 
перемѣжаются съ мергельнымъ сланцемъ и представляютъ весьма 
твердую плотную массу желтобѣлаго цвѣта, с) Слюлистый оплош¬ 
ный изо. или вонючій каліепь у Зііпкзіеіщ Тисиііап у ІіисиІШ 9 8аи$1еіп 
при треніи издаетъ непріятный запахъ, отъ примѣси смолы; цвѣта 
его черные, дымчатые; них . въ Тюрингенѣ, во Франціи, въ Прагѣ, 
Богеміи и съ нимъ сходствуетъ по б. ч. слюлистый мергельный 
сланецъ или літьЬистый сланецъ съ оттисками рыбъ и чернаго цвѣ¬ 
та при МансФельдѣ въ пермск. Формаціи; онъ содержитъ кромѣ гли¬ 
ны еще смолу, с!) Туфовый оплошный изв . или известковый туфъ , 
КаІЫіфф, Тиффзісіп, Т)исѣеіп у Мег^еііи/ф отч., скважистый, труб¬ 
чатый, ячеистый, съ отпечатками растеній, новѣйшій по б. ч. оса¬ 
докъ горячихъ ключей, н. п. Травсртипо , соп/сііо йі Тіѵоіі , близъ 
Рима, или пластами въ верхпе-молассовон Формаціи, въ Виртембергѣ, 
въ Саксоніи при Мейссеиѣ, въ Богеміи, Венгріи, при Кавказскихъ- 
горячихъ ключахъ въ Пятигорскѣ, гдѣ гора Машука вся изъ него 
состоитъ, въ Пудостѣ близъ Гатчины, гдѣ онъ осаждается изъ разлива 
рѣчки Пудости, и по р. II жорѣ, въ огромныхъ массахъ, содержащихъ 
въ себѣ разныя нынѣ еще тамъ водящіяся пресноводный раковины, 
Літпаси $, РіапоѵЫз; также близъ Саткинск. зав. въ Оренб. губ. 

В. 4. Зслілисптй изв . тѣ. у сплошный, мягкій, бѣлый, темно¬ 
бѣлый, тусклый, марающій, тощъ на ощуггь; чистая-углеродиокис- 
лая известь; измѣненія его а) лтлъ 9 Кгеісіе , весьма тощъ па ощупъ; 
пах. цѣлыми горными массами въ Англіи, Швеціи, Даніи, Фран¬ 
ціи, Германіи, на островѣ Рюгенѣ, въ Россіи въ Гроднѣ на берегу 
Немана, въ Кремеицѣ въ Волынск, губ., въ Славяиосербскѣ но р. 
Дону; превосходный бѣлый мѣлъ въ Симбирской губ., который раз¬ 
возятъ весьма далеко по Волгѣ; въ Крыму, и Ь) горное люлоко , 
1$ег§тік1і у Мопйтіісііу МеЫкгеісІе у сплошной, пѣнистый, налетѣлый, 
рыхлый, весьма легкій, нѣжный на ощупъ, пах. въ разныхъ пеще¬ 
рахъ и трещинахъ юрскаго и другихъ известняковъ, еще нынѣ 
образующихся, въ Швейцаріи, Тиролѣ, Баваріи, Саксоніи, въ Шид- 
ловѣ въ царств. Польск. и въ Колывани. 
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Сюда относится также рухлякъ или лісргель, Ш.сг$сІ у ТЛегрусІ» 
каік , оплошный; изл. землистый, неровный; мягкій; сѣрый или отъ 
желѣзной окиси бурый, темный, красный; тусклъ, тощъ на оіцупъ; 
сост. изъ углекислой извести въ тѣсномъ смѣшеніи съ глиною, по 
крайней мѣрѣ содержащій 10 проц, глины н издающій при дыха¬ 
ніи глинистый запахъ, даже отчасти съ песком? , менѣе вскипающій 
съ кислотами, чемъ обыкновенный известнякъ, и по сему раздѣляет¬ 
ся на известковый , глинистый песчанистый л /ер гель ; пах . пла¬ 
стами въ разныхъ гори, системахъ и въ силюрійск. системѣ Эстлян- 
дін, но чаще въ девонской снст. п горномъ известнякѣ Россіи, Нов¬ 
городской и Лифл индской губ., также въ пермск. спет. Пермской 
губ., г.ъ тріасѣ Ііііртембсргск. корол. весьма многихъ другихъ 
странахъ. Такъ называемые Ѵельл/ оптовые шары, Іи (Таз Нсітопій , 
зеріагш, составляютъ плоско-округленныя мергельныя массы съ 
различно образованными пустотами, па полненными извест. шпатомъ? 
отчего образуются какъ бы перегородки, и плоско-круглые камин 
получаютъ видъ А линотиповъ ; пах. эти зеріагіле въ Англіи, Мае- 
сачусетѣ н въ юрской Форм. Симбирск, губ. па берегу Волги. При¬ 
мѣчательны еще такъ называемые фигурные или нліатровспіе кал /, - 
пи у представляющіе б. ч. подобіе цыФры 8 и весьма часто попа¬ 
дающіеся на р. Иматрѣ около версты ниже самаго водопада, гдѣ они 
лежать въ мергелѣ, между слоями его; подобные Фигура, камни пах. 
въ Псковѣ и на запади, берегу Сѣв. Америки, па Алеутскихъ остро¬ 
вахъ, въ Африкѣ; Эренбергъ принимаетъ ихъ за несовершенны 
кристаллы или кристаллоиды. 

У^потр. весьма полезное; известковый шпатъ, т. е. чистыя из¬ 
мѣненія, употребляется при различныхъ металлургическихъ про¬ 
бахъ, для приготовленія стекла, углекислоты и т. п.; зернистый из¬ 
вестнякъ на скулптуриыя и архитектоническія издѣлія; всѣ древнія 
статуи состоятъ изъ Пароскаго немного грубозернистаго мрамо¬ 
ра, а статуи новѣйшихъ художниковъ, Торвалъдсо/іа> Кановы изъ 
мелкозернистаго известняка Каррарскаго; древнія статуи имѣютъ 
по б. ч. желтый цвѣтъ отъ того, что въ Паросскомъ мраморѣ нахо¬ 
дится немного желѣзной окиси, которая отъ долговременнаго влія¬ 
нія воздуха, дастъ поверхности ихъ желтый цвѣтъ. Сплошныя извест. 
вездѣ употребляется какъ строительный матеріалъ, въ особенности 
на плиты для тротуаровъ, и. п. снлюрійскій нзв. въ С. Петербур¬ 
гѣ, па комнатные полы, лѣстницы, подоконкн, на столбы дверей и 
т. д.; нечистыя кристаллическія измѣненія унотр. на стѣны домовъ, 



крѣпостей, на мостовую, по чистыя измѣненія превосходных», цвѣ¬ 
товъ н такъ крѣпкія, чго они хорошо полируются, доставляютъ 
матеріалы для столовъ, вазъ, бюстовъ н друг, искуствеппыхъ произве¬ 
деній; въ особенности славятся разноцвѣтные сплюрійскіе известня¬ 
ки Англіи, Гарца, Тироля (Унтербсрга) Италіи, гдѣ преимуще¬ 
ственно приготовляются разныя издѣлія нихъ и есть осо¬ 

бенныя названія для разныхъ цвѣтовъ, такъ н. п. пего апіісо, 
го $80 апіісо "іаііо апіісо называютъ тамъ черный, красный и 
желтый сплошным мраморъ, а другія различія носятъ названія но 
расположенію цвѣтовъ, и. п. пілгто Гіоі ііо (цвѣточный), тагцю рас- 
зіпо (ландшафтный) и тагто гисіегаіо (развалішовидпын), которые 
всѣ находятся во Флоренціи н весьма ув; жаются, такъ что они поли¬ 
руются н такимъ образомъ употребляются для украшенія стѣнъ 
въ комнатахъ вмѣсто картинъ; особыя Фигуры на камнѣ происхо¬ 
дятъ оттого, что онъ содержитъ весьма мелкія трещины, въ которыя 
всасывались жслѣзнстыя воды, и по сланцеватому его сложенію 
желѣзная окись распространилась н придала массѣ известняка весь¬ 
ма красивый видъ; по высыханіи воды, желѣзная окись осталась 
въ видѣ водянистей окиси, окрашивая камень бурожелтыми цвѣта¬ 
ми. Другіе болѣе тонкіе известковые сланцы угіотр. на крышки до¬ 
мовъ, какъ плпр. СоленгоФеискіп, а болѣе толстые на литографиче¬ 
скіе камни, которые отсюда разсылаются по всѣмъ частямъ свѣта. 
—Другія измѣненія оплошнаго известняка употр. при плавкѣ желѣза 
и свинца, какъ средство для ускоренія плавки ихъ, также на сжс- 
ніе извести, употребляемой при кладкѣ строеній; мѣлъ вездѣ употр. 
па краску и при писаніи, на очищеніе металлическихъ и стеклян¬ 
ныхъ сосудовъ, на бѣленіе военной аммушіціп, при приготовленіи 
соды изъ глауберовой соли, съ свинцовыми бѣлилами п съ коно¬ 
плянымъ масломъ для состава на замазку окошекъ. Известко¬ 
вый туфъ употр. для стѣнъ, строенія, иногда даже па колонны домовъ, 
какъ н. п. въ Пятигорскѣ наг», туфъ горы Машукп, а въ С. Пе¬ 
тербургѣ туФъ Пудожскій; сжеиная известь употр. па разтворъ и 
на приготовленіе щелочи, также при дѣланіи стекла, па пригото- 
іілс ’ 1 лорпстоп извести, известковаго молока, известковой воды 
(афіа саіеіь), для отдѣленія волосъ въ кожевенномъ дѣлѣ и т. д.; 
мергельный известнякъ н еще болѣе известковый мергель, содер¬ 
жащій отъ 20 — 25 проц, глины, обозжеппый, употребляется на 
приготовленіе гидравлическаго разстсора, твердѣющаго пстолько 
на воздухѣ, но и въ водѣ, по сему употр. во всѣхъ подводныхъ 
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постройкахъ; свойство эю зависитъ отъ прис)тствіл въ извести кре¬ 
мнезема. 

Р. 156. Горькоземистый, ГОРЬКІЙ или доломи¬ 
товый шпатъ, (отъ Боіотіеи, въ честь этого геогнос- 
та), ВШггзраІІі , Віііегкаік , МогосЫс , Іліпіі , сігаих ссігЪопаіёе 
та^пезі/ёге отч. Крист, сист. Ъ-и 1 -оси.; основ, ф. ром¬ 
боэдръ, уголъ конечныхъ ребръ 106*15', кромѣ того 
еще два болѣе острыхъ ромбоэдра, изъ которыхъ одинъ 
въ 79° 56', а другой Вт» 66° 7'; и разныя соединенія болѣе 
остраго ромбоэдра съ горизонт, кон. плоскостью; соедине- 
Фиг 1 *э н * с ОСНОВІ,аг ° ромбоэдра (фиг. 1 Ш. г) съ гори- 

® зонт. кон. плоскостью (1. с. с.) и съ послѣди. 

болѣе острымъ ромбоэдромъ (I. с. 4т\); плос¬ 
кости кристалловъ, въ особенности плоскости 
основнаго ромбоэдра, часто седловидно искри¬ 
влены, посему и подобные кристаллы назы¬ 
ваются седловатыми чечсвицамн; двойники 
весьма рѣдки; по б. ч. сплошный и въ дру¬ 
гихъ наружныхъ видахъ; спайность парал¬ 
лельна плоскостямъ основнаго ромбоэдра; рѣд¬ 
ко лучистый, жилковатый и округленный; тверд, между 
плав, и изв. ши.; уд. в. 5,0 — 2,8; блескъ стеклянный 
или перламутровый; прозраченъ или гіросвѣчивающъ; 
цв. бѣлый, желтый, красный, зеленый, черный и бурый; 
предъ п. тр. неплавкій; сост. углекислая известь съ угле¬ 
кислымъ- горькоземомъ, по б. ч. также содерж. не много 
углекислой желѣзной и марганцевой закиси; рѣже боль¬ 
шая часть углекислаго горькозема замѣнена углекислою 
желѣзною закисью. Са С -+- М& С. 

В. 1. Обыкновенный Ъололттовый шпатъ , Ві11еі'$раі7і у Вгаип- 
$раі7г у ТУоІотіЬу въ соляной кислотѣ растворяется со слабымъ кипѣ¬ 
ніемъ, а) листоватый по б. ч. криволистоватый, угловатозерііііетын, 
разноцвѣтный, грубозернистый у ВаиІстраІІь у ТііагапАіІ , ТМіетіі 7 
окристалловапый, сплошный, /5) мелкозернистый , вкрапленный, 
сплошный, у) скорлуповитый , прямо-нли крнво-скорлуповато-от- 
дѣлыіый (въ Мп пасъ Гераэсѣ), Ь) жилковатый об. д. шп. у узколу¬ 
чистый или жилковатый, разноцвѣтный, с) сплошный об. Э. шп. у 
ВіШгкаІквісіп , Ваисіиѵаскс отч., сплошный, занозистый, бѣлый, сѣ- 
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рый, желтый; если твердость его немного болѣе, то называется 
Гургофіанолщ Сиг/ю/Іап , отъ ГургоФа въ Австріи, и Колитомъ , 
Сот'С у нах. въ жилахъ при Фрейбергѣ. 

В. 2. Сидерихескій г. гшь. у $ісІсгс$с1іет' Віііегзраііь у Агікегіі у Ра - 
гаіоітраііі у кристаллами, или оплошный, сѣровато-бѣлый, просвѣ- 
чпвающъ, пах. пластами въ слюденомъ сланцѣ въ Гастейнѣ въ Залц- 
бургЬ и въ Штиріи. 

Нах . въ разныхъ горныхъ Формаціяхъ пластами, жилами, въ 
тальков. хлоритов, слапц., зернист. известнякѣ, миндальномъ камнѣ, 
гипсѣ, въ Галлѣ въ Тиролѣ, въ Билинѣ въ Богеміи, въ Виндзорѣ 
въ Англіи, въ царст. Польск., въ Россіи въ Березовск. рудникахъ, 
въ Екатерннбургск. окр.; вросшій въ лпствянитѣ, также въ хло¬ 
ритов. и тальков. сланц. въ видѣ мелкихъ ромбоэдрич. кристалловъ, 
въ окрестностяхъ Невьянска и въ Уфалейск. зав.; кристаллы часто 
близъ золотоносныхъ жилъ разрушены и вмѣсто ихъ примѣчаются 
только ромбоэдрическія пустоты, часто наполненныя бурою охрою; 
въ жилахъ они пах. въ Березовск. рудн. въ видѣ полудюймовыхъ 
ромбоэдровъ въ кварцѣ, также въ Верхие-Ивипскомъ зав. большими 
прозрачными кристаллами до 3 дюймовъ въ жилахъ тальков. слацг 
ца горы Рашкиной въ Поляковск. зав. и въ сплошномъ видѣ въ 
змѣевикѣ окрестностей Міяскаго зав.; съ глиною зернистый дол. 
нах. большими массами въ слюдян. сланцѣ древнихъ и новѣйшихъ 
известковыхъ Формацій и въ порфирахъ Швейцаріи въ с. Готардѣ, 
въ Фасеаской долинѣ, въ Баваріи, Виртембергѣ, въ ЭйФельск. гор., 
въ Англіи, въ Уральск, гор. въ округѣ Міяскаго зав. и весьма мел¬ 
козернистый въ Каданнск. рудн. въ Нерчинск, зав.; жилковатый 
об. д. ит. при Шемницѣ въ Венгріи и оплошный дол. во всѣхъ 
почти горныхъ Формаціяхъ Россіи, Финляндіи, въ Рутковѣ и въ 
Олонецк. губ. 

Р. 157. Магнезитъ, Таікзраііі и Ма^пезіС, сігсіих саг - 
Ъопаіее та§пезі/'ете отч. Крист, сист. Ъ-и \-ос/шл , основ. 
ф. тупой ромбоэдръ 107° 22', по б. ч. оплошный, окру¬ 
гленный; спайн. параллельна плоскостямъ основ, ромбо¬ 
эдра; изломъ раковистый; тверд, плав., иногда изв. шп.; 
хрупокъ; уд. в. 5,1— 2,9; цв. сѣрый, бурый; блескъ 
стеклянный; тусклъ; сост. углекислый горькоземъ, желѣз¬ 
ная закись и марганцовая окись. М§ С. 

В. 1. ^Листоватый лъ. у Таіквраііі, Ша$пс$іі$раі.7і у СсІЫраіІг 
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окрпеталловаішый, соверш. листоватый; пах. въ тальк, сланцѣ 
Швейцаріи п Тироля. 

В. 2. Сплошимй ль., СіоЬегІіі , геіпс ТаІксгЛе , сплошным, поч- 
коватый, л;олтый; пах . въ змѣевикѣ въ Силезіи, ІМоравіп, Штнріи, 
также сплоіппымп спЬжпоСѣлымн валунами въ змѣевикѣ между Ха- 
бариомъ и Губерлпнскомъ въ Уральск, гор. 

В. 5. Землистый вкрапленный, мелкоземлистый, бѣлый, 
марающій; пах. съ ііредъпдущпмъ при Франкенштейнѣ въ Силезіи» 

Если онъ содержитъ воду, то называется ІиЬролиігпсзптолп,^ 
Нусі гот а ” 7 ? с$і составъ котораго углекислый горькоземъ съ 18 проц, 
воды. 11^ —і— С. 

Нах. въ змѣевикѣ Ирландіи, и Ныотерси. 

Семейство 29. Иттровме сол. камни. 

Крист . сист. 2-гг 1 -оспал, тверд, отъ апат. до плав, 
шп., уд. в. 4,1} Фосфорнокислый натрій безъ воды. 

Р. Іо8. Иттровый шпатъ, Уіісгзраік,ркохркогзаигс 
ТГиеі'сгсІе. Крист, сист. 2-гг 1 -ос/гггл, основ, ф. квадрат¬ 
ная призма съ плоскостями квадратнаго октаэдра, также 
оплошный ; изломъ неровный; цвѣтъ тсмноватобурый; 
блескъ жирный; сост. Фосфорнокислый иттрій, немного 
плавиковой кислоты и желѣзной окиси. У 5 Р- 

Нах. въ гранитѣ въ Южной Норвегіи и въ Иттерби съ гадо- 
ЛІІІІИТОМЪ. 


Семейство 50. Плавиковые сол. камни. 

Крист, сист. по б. ч. правилыі.,' но также 5 -гг 1-ос- 
иал, 1-гг 1-осгг. и 2-гг 1-осгг.; тверд, отъ плав. шп. до апат., 
даже до кварц, и болѣе, а также изв. шн.} нѣкоторые 
хрупки; уд. в. 5,4 — 2,(5; блескъ стеклянный, жирный, 
наружный видъ особенный, какъ бы влажный} составъ 
известь, горькоземъ, глиноземъ, иттрій, церій съ буро¬ 
вою, Фосфорной, плавиковой, титановою и сѣрною кисло¬ 
тою, безъ воды; рѣдко съ водою, какъ у датолита и 
алунита. 

Р. 159. Борацитъ, оІМаесІгізсЪег Вогасіі, та^пеяе 
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Ъогаіее. Крист. сист. правильная , основ, ф. октаэдръ, но 
преимуществуетъ эксаэдръ, иногда въ соединеніи съ пло¬ 
скостями граиатоэдра и половинныхъ плоскостей октаэд¬ 
ра, посему не рѣдко тетраэдръ, также соединеніе эмиок- 
таэдра и эксаэдра, тріакнеъ-тетраэдръ, эксакисъ-октаэдръ; 
спайность несов. параллельна октаэдрич. плоскостямъ; 
изл. раковистый; тверд, кварц.; уд. в. 3,0— 2,9; цв. бѣ¬ 
лый, желтоватосѣрый; бл. стеклянный; просвѣчиваютъ; 
отъ нагрѣвапія дѣлается полярно-электрическимъ; предъ 
н. тр. плавкій, окрашивая пламя темнозелеными цвѣтами; 

сост. борнокислый горькозсмъ. Мд а ІѴо. 

Наос, въ гипсѣ при Люнебургѣ и Зегебсргѣ въ Гольстейнѣ*, бо¬ 
рацита все гдаПллваетъ вросшимъ въ зернистомъ гипсѣ. 

Р. 140. Роднцитъ, Шгосіізі (отъ ()одго<; , красный). 
Крист . сист . правильная , основ, ф. грапатоэдръ, также 
грапатоэдръ въ соединеніи съ тетраэдромъ; кристаллы 
мелки, но ясны; плоскости по б. ч. вогнуты; тверд, бо¬ 
лѣе топаз.; уд. в. ?),4; цв. сѣровато-желтовато-бѣлый; бл. 
стеклянный, склоняющійся къ алмазному; просвѣчивающъ; 
отъ нагрѣвапія сильно полярио-электрнзустся; предъ п. 
тр. трудно плавится въ бѣлое стекло, окрашивая пламя 
зеленымъ, а потомъ краснымъ цвѣтомъ, отчего можно за¬ 
ключить о содержаніи литія; сост. кажется литинистый 
горькозсмъ. 

Наос, вросшимъ въ красномъ турмалинѣ и кварцѣ въ дер. Са¬ 
рапульской въ Екатеринбург, окр., мелкіе въ 2-лин. длиною кри¬ 
сталлы походятъ па борацита, такъ что вѣроятно въ нихъ горько- 
земъ замѣщенъ известью. 

Р. 141. Дат о литъ (отъ дагеорси, отдѣляю), Паіоііііі , Пу- 
зіотіі, Езтаі'ки, НитЪоЫій , сііаих сагЬопаІее зШсеизе. Крист, 
сист. %-и \ -глсп ., ромбическая призма, но б. ч. первая въ 
соединеніи со второй и съ косо-насаждсшюю конечн. плос¬ 
костью; тверд, апат.; уд. в. ?>,4—?>,(); бл. стеклянный, внутри 
жирный; цв. бѣлый, но часто-желтоватый, зеленоватый; 
сост. борнокислая и кремнекислая известь и немного во¬ 
ды. Са ІІо Са 8і а Й. 

Нал . въ гнейсѣ въ Ареидалѣ, въ зеленомъ камнѣ на Гарцѣ, въ 
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миндальномъ камнѣ въ Тиролѣ. Сюда принадлежитъ также ботріо- 
литъ въ видѣ почкообразпаго или гроздеобразнаго капельника на 
кристаллахъ известковаго шпата; пах. въ Арендалѣ въ Норвегіи, въ 
видѣ жилковатаго дат. 

Р. 142. Апатитъ (отъ ат/лес г>, привожу въ заблуж¬ 
деніе), Араіи, ркозрігогзаигег Каі/с . Крист . сист . Ъ-и 1-ос- 
нал, основная ф. діэксаэдрическая призма съ плоскостя¬ 
ми діэксаэдра, наклоненіе конечн. ребръ въ 142°20' и 
бок. ребръ 80° 25'; обыкновенное соединеніе сост. изъ 
плоскостей додекаэдра (фиг. 145. х. х. х.) и первой шести- 
Фиг. 145. сторонной призмы (1. с. М. М. М.); кромѣ 
того еще горизонтальная конечная плос¬ 
кость (1. с. Р.); часто встрѣчается первая 
6-сторонняя призма съ горизонт, кон. плос¬ 
костію, а иногда еще плоскости второй 
I . . 1 6-сторон, пр. или вмѣсто ея плоскости бо- 

УІ У лѣс остраго дидодекаэдра (I с. л *.), какъ 
притупленіе угловъ, лежащихъ между плос¬ 
костями перваго діэксаэдра и первой 6-сторонн. призмы; 
кромѣ того еще болѣе тупыя или болѣе острые дидоде¬ 
каэдры; кристаллы вообще коротки, призматическія или 
толстыя таблицы; преобладаетъ кон. плоскость при со¬ 
кращеніи 6-сторонной призмы; плоскости пр. обыкновен¬ 
но вертикально струйчаты; спайность не совер. парал¬ 
лельна бок. плоскостямъ пр. и горизонт, кон. плоскости; 
тверд, апат. между пол. и плав, шп.; уд. в. 5,2 — 5,1; 
бл. стеклянный или жирный; прозраченъ или просвѣ- 
чивающъ; иногда примѣчается дихроизмъ; цв. бѣлый, 
но обыкновененъ синій, зеленый, сѣрый, бурый и крас¬ 
ный; изл. раковистый; иногда сплошный, жилковатый, 
листоватый, зернистый, землистый; предъ н. тр. плавит¬ 
ся на краяхъ въ бѣлое стекло; составъ ФОСФорно-кис- 
лая известь и немного плавиковой и хлористой кислоты. 

Са у •+- 5Са = 5 І>. 

В. 1. і Листоватый ап. } окристалнзоваипый , вросшими зерна¬ 
ми, рѣдко сплошным и вкрапленный, всегда листоватый, благород- 




пый (прозрачный), обыкновенный, берилловіідный (), спор» 
жевой паліень (Браг^еЫеіп А$рага$оШ1ь), Шогохіі , ЕисІа$іЬ. 

В. 2. Луч исто-жилковатый ап., Рііоврііогіі , оплошный, гроз¬ 
девидный, круглый, почковидный, желто-бѣлый, красноватый, буро- 
ч ер пый, содерж. также по б. ч. углекислую известь н ФосФоризуется. 

В. 3. Зелілистый ап., тусклое землистое вещество; хорошо 
ФОСФорнзующійся, зелено-сѣрый. 

Пах. въ вулканическихъ горныхъ породахъ Везувія, въ Римѣ, 
на озерѣ Лахѣ, въ жилахъ въ гранитъ, гнейсѣ, зернистомъ извест¬ 
някѣ Швейцаріи, Тироля, Богеміи, Норвегіи, Швеціи, Финляндіи, 
по рѣчкѣ Слюдянкѣ за Байкаломъ (Евкласнтъ), синій и красный въ 
Паргасѣ, зеленый окристал. въТаммелѣ, Паргасѣ п Гсльгнигѣ; го¬ 
лубой, сплошной н зернистый въ Паргасѣ; превосходные кристал¬ 
лы ап. пах. въ изумрудныхъ копяхъ въ Екатерииб. окр., въ окру¬ 
гѣ Мілск. зав. въ Назямск. гор. въ Керебинск. рудникѣ; весьма 
примѣчательные желваки желѣзистой Фосфорнокислой извести, по¬ 
падаются въ мѣловомъ рухлякѣ [опокѣ) Симбирской губ. въ Сим¬ 
бирск. уѣздѣ близъ деревни Шиловки па Уренѣ; подобные желва¬ 
ки встрѣчаются въ Курской губ. и въ мѣловой Формаціи Подольск, 
губ. при дер. Лада вы, близъ Могилева на Днѣстрѣ, гдѣ желваки 
Фосфорнокислой извести или Фосфорита иногда достигаютъ величи¬ 
ны дѣтской головы, какъ въ Логразанѣ въ Эстремадурѣ, и всегда 
лучисто-листоваты въ срединѣ *) и ясно ФОСФоризуютсл. Шорокситъ 
пах. по рѣчкѣ Слюдянкѣ за Байкаломъ; кристаллы вполнѣ образова¬ 
ны, представляютъ на обоихъ концахъ 6 плоскостей; иногда также 
въ Финляндіи на островѣ Паргасѣ; въ Уральск, гор. ап. пах. толь¬ 
ко окристаллизованпымъ, большіе, иногда до 3-хъ дюймовъ, кри¬ 
сталлы въ Міясцитѣ и въ зернистомъ известнякѣ и хлоритов, слан¬ 
цѣ въ Ильменской горѣ, кристаллы съ округленными ребрами, тем¬ 
ные, прозрачные на подобіе спаржеваго камня изъ Тироля; остро¬ 
реберные, бурые, дюймовые кристаллы встрѣчаются въ зернистомъ 
известнякѣ въ Ахматовен, рудникѣ къ западу отъ Златоустовск. зав., 
съ кристаллами альбита; сросшимися кристаллами пах. въ хлори¬ 
тов. сланцѣ въ Керебинск. рудникѣ, въ Ахматовен, рудникѣ; кри¬ 
сталлы бѣлые, прозрачны, |-діопмосые; желтые кристаллы, разру¬ 
шенные вмѣстѣ съ лейхтенбергнтомъ по рѣчкѣ Черемшаикѣ въ 16 


*) См. мною изданное ІЧаѣ Ьізі. Зкіхге ѵоп ѴоІЬ. иші РоОоІ. 1850. ѴѴИпа. 
рад. 28 (подъ названіемъ Мегдеікидеіп). 
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верст, отъ Міяск. Подобный родъ составляетъ Вагнеритъ , 

(собст. имя), IVаз'пегііу РіеигоЫаз , желтало цвѣта, уд. в. 5,1 и тверд, 
апат., состоящій изъ Фосфорнокислаго горькозема пебодьш. 
колнч. плавиков, кислоты; пах . въ Тиролѣ близъ Верфена. 

Р. 145. Плавикъ, Ріишраі/і ., сітих / Іиаіее . Крист . 
правильна л , основная ф. октаэдръ, гораздо чаще 
эксаодръ, также гранатоэдръ и эксакисъ-октаэдръ, всѣ Фор¬ 
мы неизмѣненные но нерѣдко соединеніе эксаэдра съ окта¬ 
эдромъ, такъ что плоскости этого или другаго преиму¬ 
ществуютъ ; соединеніе эксаэдра съ гранатоэдромъ или съ 
тетракиеъ-эксаэдромъ, также соединеніе эксаэдра съ лей- 
цитоэдромъ или съ эксакисъ-октаэдромъ; часто сросшіе¬ 
ся экгаэдры образуютъ двойники, такъ что они срослись 
параллельно октаэдрической плоскости и ось вращенія 
вертикальна; плоскости эксаэдра обыкновенно гладки; 
но иногда также струйчаты, или кристаллы удлиненны 
и не сов. окрнсталлованнм; спайн. весьма сов. параллель¬ 
на плоскостямъ октаэдра; тверд, плав. шп. есть средняя 
между анат. и изв. шп.; хрупокъ; уд. в. 5,2— 5,1; бл. 
стеклянный; цв. бѣлый, зеленый, Фіолетово-синій, жел¬ 
тый, красный; изл. раковистый; прозраченъ или просвѣ¬ 
чиваютъ; отъ нагрѣванія ФосФоризуется зеленымъ свѣ¬ 
томъ (СЫогорІтп)\> предъ п. тр. распригивается, и очень 
легко въ особенности въ соединеніи съ селенитомъ пла¬ 
вится въ мутную финифть; составъ плавиковая кислота 
и известь. Са І-. 

В. 1. Листоватый пл. у окрпстллл., сплошным, вкрапленный; 
сов. листоватый, зернистый, шестоватый, разноцвѣтный. 

В. % Сплоиишй ил., Ріизьзісіп, плотный, пзл. плоско-ракови¬ 
стый; тусклъ. 

В. 5. Зслілистый ил., Ріа$$сгсІс у налетѣлый, мелкоземлнетый, 
мягкій, Фіолетовый; непрозраченъ. 

Пах. въ металлоносныхъ жилахъ древнихъ горн, породъ іѵ 
Рудной горѣ Саксоніи, на Гарцѣ, въ Англіи, Норвегіи, Швеціи, 
Швейцаріи, въ Финляндіи, окриеталл. ѵь Оріервп, сплошной н зер¬ 
нистый въ Паргасѣ; въ Уральск, горахъ въ большомъ количествѣ 
при деревнѣ Ьасвскѣ, па рѣкѣ Ьаярекѣ, впадающей въ Синару, 
въ сланцеватой гори, породѣ ІЗалошной горы мс;кду Міяскомъ и 



Златоустовск. зав., въ гранитѣ Ильменской горы и въ слюдяномъ 
сланцѣ по рѣчкѣ Токовой къ Востоку въ 65 верст, отъ Екатерин¬ 
бурга; плавики изъ Баевска и Валошной горы темно-фіолетоваго 
цвѣта тѣмъ примѣчательны, что отъ нагрѣваіня весьма сильно фос- 
Форизуются, первый изумрудно-зеленымъ, а второй лазурево-синимъ 
цвѣтомъ. Землистый плав. Фіолетоваго цвѣта пах . также въ Зіос- 
ковской губ. при Ратовкѣ, гдѣ болѣе не встрѣчается {Ратовкіипъ 
по Фишеру) и въ Боровицкихъ порогахъ въ Новгородски губ. 

Употр. какъ прибавленіе при плавкѣ желѣзныхъ, свинцовыхъ, 
серебрянныхъ, и мѣдныхъ рудъ, чтобы ускорить плавку ихъ; так¬ 
же для приготовленія плавиковой кислоты; употр. во флюсъ и въ 
составъ финифти хорошихъ цвѣтовъ, на разныя издѣлія, па вазы, 
табакерки, доски, изъ его плитокъ набираютъ столы, обкладку для 
каминовъ и др.; употр. также на выжиганіе стекла; лучшія вазы 
приготовляются въ Дербншайрѣ въ Англіи. 

Р т 144. Гердсритъ (собств. имя), Нсгсісгіі , АПо^опіС, 
ргізтаіізсііез Ріиззііаіоісі . Крист . сист . 1-и \ -оси, главк. 
ф. ромбич. призма въ 115° 9' и 64 э 5 V съ бол ын. при¬ 
тупленіемъ тупыхъ боков, ребръ, съ пріострснісмъ наса¬ 
жденнымъ на острыя бок. ребра и съ плоскоскостями 
1-и 1-осн. октаэдра; спайн. лесов, параллельна плоскос¬ 
тямъ конечн. пріостренія и прямонасажд. плоскости; уд. 
в. 2,9; изл. раков.; тверд, апат.; хрупокъ; цв. желтовато- 
зеленовато-бѣлый; бл. жирный; прозраченъ; сост. неиз¬ 
вѣстенъ. 

Нах . въ ЭреііФрндерсдорФѣ въ Саксоніи въ плав, шпатѣ. 

Р. 145. Иттрокальцитъ , УшосаІсіС или РіиззуНгосаІ - 
сіІ, УигосетН у сегіит охусіё уіігі/ёгс. Крист, сист. пра¬ 
вильная, составъ плавиковая кислота и известь съ пла- 
виковокислымъ натріемъ и плавиковымъ церіемъ. 

Нах. въ кварцѣ при Фннбо близъ Фалуна. 

Р. 146. Алу типъ (отъ Франц, слова аіип, квасцы), Аіаип- 
зіеіпу Аіаипзраіііу аіитіпе зоиз-зи//аіёе аіса/іпе. Крист, 
сист. Ъ-и 1-осналу основ, ф. острый ромбоэдръ, но кри¬ 
сталлы мелки съ выпуклыми плоскостями въ группахъ; 
изл. неровный; тверд, между апат. и плав, шп.; уд. в. 
2,7—2,6; цв. разноцвѣтный; бл. стеклянный; гіросвѣчи- 
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вающъ; составъ сѣрнокислый глиноземъ съ каліемъ и 
водою. 

Нах. въ зернистомъ н землистомъ видахъ въ трещинахъ квас¬ 
цовой горной породы и въ трахитѣ въ Тол ьфѢ близъ Чнвита-Веккін; 
также въ Оверньѣ, на нѣкоторыхъ островахъ Греческаго архипе¬ 
лага. 

Употпр. на приготовленіе квасцовъ для красиленъ и для печа¬ 
танія красокъ въ бумажныхъ н холстинныхъ Фабрикахъ, для при¬ 
готовленія разныхъ живописныхъ красокъ въ сыромятнпчествѣ, для 
склеиванія бумаги; дерево и полотно смачиваютъ квасцами, для 
сохраненія ихъ отъ пожара, и т. д. 

Квасцовый каліепъ Грузіи отличается болыи. тверд., блескомъ и цв. 
отъ предъидущаго, и раздѣляется па опаловидный, рогов илов ид пый 
и лшлговидпый , хотя это только разности той же самой порфиро- 
вндной горн, породы; онъ на краяхъ просвѣчиваетъ, иногда сов. не¬ 
прозраченъ, изл* круппораковнстый или занозистый; послѣднее от¬ 
личіе содерж. наиболѣе кремнезема н желѣзн. окиси, а наименѣе 
квасцовъ противъ первыхъ двухъ; пах . въ большемъ изобиліи въ 
Грузіи, въ 24 верст, отъ Елисаветополя, составляя огромныя горы 
между сел. Саглнкомъ и Селдомъ въ протяженіи 5 квадр. верстъ. 

Употр . на приготовленіе квасцовъ чрезъ прожиганіе, вывѣтрива¬ 
ніе и выщелачиваніе; квасцы вывозятъ въ особенности въ Пер¬ 
сію и по всѣмъ Закавказскимъ губ., въ которыхъ употр. они на 
шелковыхъ и бумажныхъ Фабрикахъ для приготовленія красокъ. 

Р. 147. Кріолитъ у (отъ иршс, ледъ, камень), 

КгуоІіСІіу Еіззіеіпу аіитіпе/іиаіёс аісаііпе. Сплошный, спайн. 
листоватая по тремъ направленіямъ; изл. неровный; тверд, 
изв. шп.; уд. в. 2,9; цв. сѣровато-краеновлто-бѣлый; бл. 
стеклянный, жирный, склоняющійся къ перламутровому; 
просвѣчивающъ; весьма легко плавкій; сост. изъ натрія, 
и глинозема и плавиковой кислоты. 5 N.4 Р-нАІЕ 3 . 

Нах . въ гнейсѣ въ Аксуфіордѣ Гренландіи. 

Р . 148. Ангидритъ , (отъ отрицательнаго а, безъ, 
ѵд(о(>^ вода), Апііусігііу Мигіасііу Ркеп^іі, сігаих апкусіго- 
зиі/аіеё. Крист, сист. 1-и \-оспая> основ, ромбическая 
призма въ 100° 10', по б. ч. весьма коротка, и отъ при¬ 
тупленія тупыхъ и острыхъ ребръ въ соединеніи съ 
первою и второю вертикальною призмою, также съ го- 



ризонтальною кон. плоскостью; иногда плоскости первой 
и второй пр. преобладаютъ, вытеспяютъ плоскости основ¬ 
ной призмы, такъ что образуется четыресторонняя приз¬ 
ма, у которой еще примѣчается горизонт, кон. плос¬ 
кость, и отъ пріостренія кон. угловъ происходятъ о раз¬ 
ные ромбическіе октаэдра; спайн. сов. параллельна плос¬ 
костямъ первой и второй вертикальной призмы; по б. 
ч. сплошный, лучистый, зернистый; тверд, между плав, и 
изв. шп.; уд. в. 3,0 — 2,8; цв. бѣлый, свѣтло-сѣрый, 
тѣлыіый, Фіолетовый и синеватый; бл. стеклянный, иног¬ 
да на спайныхъ плоскостяхъ перламутровый; полупро¬ 
зраченъ; изл. занозистый; предъ п. тр. плавится въ бѣ¬ 
лую эмаль; состав, безводная сѣрнокислая известь. Са 5. 

Нах. въ каменной соли н гипсѣ разныхъ Формацій, рѣдко въ 
металлоносныхъ жилахъ, листоватый апг . въ Галлейнѣ и Берх- 
тесгаденѣ близъ Зальцбурга, при Бэ въ Швейцаріи, также въ Вен¬ 
гріи, на Гарцѣ, .жлпозерпистый апг. при Зульцѣ на Нскарѣ, при 
Эйслебенѣ па Гарцѣ, крслтистый апг ѵ КшеіапІьуйгіЬ или Ѵиірі - 
піі при Вулпнно, близъ Бергамо и сплошпѣй апг . вмѣстѣ съ лу¬ 
чистымъ, и также при Бохпіи и Вѣлнчкѣ въ Галлиці и; въ большой 
пещерѣ па Волгѣ, гдѣ ломка бѣлаго гипса, въ 105 верстахъ отъ 
Казани и на прав, берегу р. Двины въ 205 верстахъ отъ Архан¬ 
гельска въ пещерѣ. 

Семейство 31. Гипсовые соляные камни. 

Крист . сист. 2-и 1-ълснная, спайн. сов. листоватая; 
тверд, гипс, или'немного менѣе; уд. в. 2,4 — 1,9; бл. 
стеклянный, на спайн. плоек, перламутровый; нераство¬ 
римы въ маломъ количествѣ воды, но въ большомъ от¬ 
части растворимы, посему переходятъ къ настоящимъ со¬ 
лямъ; сост. изъ извести, горькозема, натрія, сѣрной кисл., 
углекислоты, борной кислоты, содержатъ много воды, 
(21 — 32 проц.). 

Р. 149. Гипсъ, Сурз, скаих зиі/аіее. Крист. сист. 2-и 
1 •глен.у главная Форма ромбическая призма (фиг. 144 
М. М.) въ 111° 14' съ переднимъ болѣе длиннымъ 




Фиг. 144. авштовымъ кон. пріострсійсмъ, или главнымъ 
октаэдромъ, (1. с. Л. А.), насажденнымъ на бок. 
плоскости подъ 14 э° 28' и образующимъ съ 
заднимъ короткимъ авгитовымъ коп. пріострс- 
ніемъ подъ і э8° 44' косоромбическій октаэдръ; 
вообще преобладаютъ призмы, въ особенно¬ 
сти широкая 6-стороннал въ 111° 20' съ весь¬ 
ма сильно притупленными острыми боковыми 
ребрами (I. с. о.); встрѣчаются еще 9 другихъ 
вертикальныхъ призмъ, лежащихъ между плоскостями 
основной вертик. призмы (1. с. М. М.) и плоскостями вто¬ 
рой призмы (1. с. о.); кромѣ передней и задней авгитовой 
кон. плоскости встрѣчается также весьма мало косвенно 
насажденное заднее конечное нріостреніе подъ 87° 5' и 
посему весьма подходящее на прямонасажденную конеч¬ 
ную плоскость (фиг. 145. с. с')\ двойники весьма часто 
Фиг. 145. примѣчаются, а именно два не¬ 

дѣлимыя имѣютъ общую притуп¬ 
ленную плоскость тупыхъ ребръ 
вертикальной призмы при парал¬ 
лельныхъ главныхъ осяхъ, а дру¬ 
гія плоскости въ обратномъ видѣ, 
посему на одномъ концѣ два вхо¬ 
дящихъ, а на другомъ два выходящихъ угла; или дга 
недѣлимыя имѣютъ общую притупляющую плоскость 
второй вертикальной призмы (1. с. й.), а всѣ другія плос¬ 
кости въ обратномъ видѣ; такимъ образомъ кристаллы 
принимаютъ обыкновенно видъ чечевицъ; кристаллы во¬ 
обще составляютъ или длинныя и часто игольчатыя 
призмы, или они плоски и отъ большаго притупленія 
острыхъ бок. ребръ бываютъ табліщевидны; иногда 
плоскости передняго авгитоваго кон. пріострснія немного 
выпуклы и часто сливающіяся съ весьма мало косо-на¬ 
сажденнымъ заднимъ коп. иріострспіемъ въ одну вы¬ 
пуклую плоскость, отчего кристаллы при сокращеніи 
главной оси дѣлаются чечевіщевндными; поверхность 
вертикальныхъ плоскостей обыкновенно вертикально струп- 
чата; весьма часто сплошиый, вкрапленный; егіайп. весь- 
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па сов. параллельна притупленію острыхъ, менѣе сов. 
тупыхъ бок. ребръ* тверд, гипсов., въ землистомъ состо¬ 
яніи тальк, или даже легко растираемый; уд. в. 2,4 — 
2,2; бл. стеклянный, иногда на плоскостяхъ второй 
призмы перламутровый; цв. бѣлый, рѣдко зеленый или 
синій; вязокъ, въ тонкихъ листочкахъ гибокъ; прозра¬ 
ченъ; предъ п. тр. обжигается въ порошокъ, который 
съ водою производитъ тестообразную массу, скоро 
твердѣющую, но въ сильномъ огнѣ плавится въ бѣлую 
эмаль; сост. водянистая сѣрнокислая известь. Са 8ч-2 Й. 

В. 1. Листоватый г., селенитъ , Сгурзхраій, Зеіспііу РгаиспеІ5 у 
окристялл. или сплошным, сов. листоватый, мелко-н грубозерни¬ 
стый г. (АІеЪаьІсѵ) $ пах . во всѣхъ гипсовыхъ Формаціяхъ и въ 
каменной соли, также въ молассовой, и еще нынѣ образующійся 
въ старыхъ рудникахъ, на Гарцѣ, въ Саксоніи, Богеміи, Силезіи, 
Тиролѣ, Залцбургѣ; въ Монмартрѣ близъ Парижа, въ Англіи, въ Ита¬ 
ліи близъ Флоренціи, въ Подольской губерніи при Чернокозынцѣ, 
по берегамъ р. Ангары въ Иркутск, окр. и по р. Внлуѣ. 

В. 2. Жилковатый г., Разсг^урз, Рсйег$ур$ у сплошным съ па¬ 
раллельными жилками, иногда лучистый, встрѣчается въ тріасовой 
и раковинной Формаціяхъ Бадепск., Виртембергк. королевствъ, па 
Гарцѣ, вт» Тиролѣ, въ Подольск, губ., въ Пермской, и въ окрест¬ 
ностяхъ Риги 

В. 3. Сплошпый г.у Сурміейіу АіеЪазЬег , погда полосатый, съ 
пятнами (РсгІ$ур$)у мерцающій или тусклый; па краяхъ просвѣ¬ 
чивающій; нах. во всѣхъ гипс. Формаціяхъ, и составляетъ главную 
ихъ часть, также въ Лііфляіідіи близь Риги, Дииабурга, въ Ви- 
ленск. губ., близъ Кунгура въ Пермской губ., въ Нижегородской и 
Симбирской губ., (гдѣ въ безсоновской глинѣ (юрской Формаціи) при 
деревнѣ Безсоиовкѣ встрѣчаются на берегу Волги большіе и превос¬ 
ходные кристаллы селенита), въ Казапск. губ., въ 105 верст, отъ 
города Казани, и въ Екатеринославск. губ. въ БахмутЦ иногда онъ 
смолистъ и при треніи издаетъ непріятный запахъ (ЗііпкіуурЗуСурз- 
ІеЪсгзЬеіѣ ). Необожженый гипсъ называется также Алебастромъ. 

В. 4* Зслілистый гипсъ , СурзегИе, ШеМрурз, Сурз^и/іг, Ніт - 
теЬтеЫу с плотный, весьма мягкій, растираемый; пах. въ пусто¬ 
тахъ зернистаго и сплоишаго гипса на Гарцѣ, въ Виртембсргѣ 
въ Парижѣ. 

П 


и 



В. 5. Пѣнистый г., 8с1ьаит$ур$, СурзЫі'иІіс^ сітих $иІ/. пі~ 
ѵі/огте , сплошным, налетѣлый, весьма нѣжно чешуйчатый; пак. въ 
цехштейнѣ на Гарцѣ и въ Монмартрѣ близъ Парижа; такъ назыв. 
Могкпартрипщ МопітаНгіЬ , составляетъ тѣсную смѣсь гипса и 
известняка. 

Употр. въ скульптурномъ нскуствѣ, въ особенности въ окре¬ 
стностяхъ Флоренціи, гдѣ встрѣчается весьма чистый, сов. бѣлый, 
ироевѣч ива опцій алебастръ; другія нечистыя измѣненія употр. въ 
земледѣліи, въ особенности при разведеніи длтлнны и другихъ луго¬ 
выхъ растеній; на Фарфоровыхъ заводахъ прибавляется гипсъ для 
глазури; изъ гипса приготовляется алебастръ, обжигая его, чтобы 
привесть въ безводное состояніе; алебастръ разведенный по объему 
половиннымъ количествомъ воды очень скоро твердѣетъ н посему 
употребляется на отливаніе Формъ, статуй, рельэФовъ, капителей 
къ колонамъ, разныхъ архитектурныхъ украшеній и пр.; изъ него 
дѣлается Фальшивый мраморъ. 

Р. 150. Гидроборитъ (отъ ѵдсод, вода, Ьогах, бура), 
НуйгоЪогіІ по Г локеру у НусІгоЬогасіё. Крист . сист. не из - 
вгьстнсіу оплошный, ноздреватый, спайн. листоватая п 
лучистая; тверд, гипс.; уд. в. 1,9; цв. бѣлый; просвѣчи- 
вающъ; предъ п. тр. плавится въ бѣлое стекло, окраши¬ 
вая пламя зеленымъ цвѣтомъ; составъ буровокислая 
известь съ буровокислымъ глиноземомъ и водою. 

І-*-9Н. 

Нах. въ Кавказкпхъ горахъ. 

Р. 151. Генлюситъ (собст. имя), Сауішзіё, Каёгосаі- 
сіё. Крист, сист. %,-и \-глснпал, составъ углекислый 
натрій съ углекислою известью н съ содержаніемъ зна¬ 
чительнаго количества воды. Са С Ка С -і- 6Й. 

Нах. въ глинистомъ пластѣ при Меридѣ въ Каракасѣ. 

Разрядъ уіп. Настоящія соли и кислоты. 

Крист, сист. правильная и \-и \-осная, рѣдко Ъ-и 
\-оспал, по весьма рѣдко совершенные кристаллы, по б. 
ч. игольчатые, тонкіе, волосистые, почти всегда искуствен- 
ные, или въ видѣ налета; тверд, отъ изв. ши. до тальк., мало 
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хрупкіе или попсе нехрупкіе; уд. в. 2,0 — 1,4, изрѣдка 
о,б; цп. по б. ч. бѣлый, рѣдко желтый, красный, синій, 
зеленый; блескъ стеклянный жирный, соединенный съ 
влажнымъ наружнымъ видомъ въ нѣжно-чешуйчатомъ 
состояніи; прозрачны, но так;кс непрозрачны въ землис¬ 
томъ состояніи; на ощупъ холодны и влажны, въ водѣ 
болѣе или менѣе растворимы, и солянаго или кислаго 
вкуса; составъ окисленныя щелочи, земли и металлическія 
окиси, даже кислоты, по б. ч. произведенія новѣйшихъ 
временъ; онѣ раздѣляются на слѣдующія семейства по 
химическимъ составамъ. 

Семейство 52. Безводно-сѣрнокислыя соли. 

Р. 152. Глауберитъ (собст. имя), СІаиЪегіЬ, Вгоп §- 
пгагШ . Крист, сист. 2-н 1 -членная, въ водѣ не сов. рас¬ 
творимый; предъ п. тр. разбризгиваясь, плавится въ про¬ 
зрачное стекло; составъ сѣрнокислый натрій съ сѣрно¬ 
кислою известью. ]Ча 8 -г- Са 8. 

Них . въ каменной соли близъ Окаішы въ Испаніи и въ Голл- 
стадтѣ въ Австріи, въ видѣ крупныхъ кристалловъ, но внутри пус¬ 
тыхъ и выветрѣлыхъ \ въ болі.шомъ количествѣ въ солончакахъ на 
остр. Огурчипскомъ Касп. моря, а вмѣстѣ съ нимъ также горькая 
н глауберовая соли, можетъ быть всѣ новѣйшаго происхожденія. 

Р. 155. Тенардитъ (собст. имя), ТІіепагЛІі , Наіготь - 
зиі/аі. Крист, сист. 1 -и 1-оснал , въ водѣ сов. раствори¬ 
мый; предъ п. тр. плавкій; составъ сѣрнокислый натрій 
съ слѣдомъ углекислаго натрія. ГЧа 8. 

Нах. въ соляныхъ копяхъ въ Мадритѣ, гдѣ онъ нынѣ еще об¬ 
разуется на днѣ бассейна. 

У потр . для приготовленія натрія въ большомъ видѣ. 

Р. 154. С ѣ р н о к и с л ы й к а л и, 5 сІаѵе/еПшІізаѣ, $сЫѵе/еІ- 
заигез Каіі, роіаззе ті/сііее. Крист, сист. 1 •и 1-оснал, 
вкусъ испріятно-соляііогорькій, на воздухѣ постоянный, 
въ водѣ легко растворимый; предъ п. тр. плавится, разбриз¬ 
гиваясь; сост. сѣрнокислый кали. К 8. 

Нах. въ лавахъ н въ кратерахъ вулкановъ, н. пр. Везувія. 



Семейство 55. Многосѣриокислыя соли. 


Р. 155. По л ига литъ (отъ лоХѵ у много, аАд, соль), 
РоІуІгаШ . Крист . сист. 1-м 1-ос//ал, цв. кирнично-мя¬ 
систо-красный, вкусъ соляно-горькій, въ водѣ растворяется, 
образуя осадокъ сѣрнокислой извести*, предъ п. тр. весь¬ 
ма легко плавкій. К 8 М§ 8 -л- 2Са 8 2Н. 

Нах. въ каменной солн при И шелъ въ Австріи, Берхтесгаденѣ 
въ Зальцбургъ. 


Семейство 54. Хлористыя соли. 

Р. 156 . Каменная соль, ЪіеіпзаЪ, паійгіісіг . КоскзаЪ, 
зоийе тигіаСсе. Крист . сист , . правилъпалу основ, ф. эк- 
саэдръ, весьма рѣдко встрѣчаются плоскости октаэдра, 
гранатоэдра и пирамидальнаго эксаэдра, но и это слу¬ 
чается только въ искуствениыхъ кристаллахъ, естествен¬ 
ные кр. всегда эксаэдрическіе, по сему спайность сов. 
параллельна эксаэдрическ. плоскостямъ, иногда лучистая 
и жилковатая; также сплошная, вкрапленная, кристаллы 
въ разныхъ группахъ, изрѣдка ложные кристаллы послѣ 
Формъ горькаго шпата; изломъ раковистый; тверд, гипс, 
или немного болѣе; уд. в. 2,5 — 2,2; бл. стеклянный 
или яшрный; прозрачна въ высшей степени и про- 
свѣчивающа; цв. бѣлый, сѣрый, желтый, красный, рѣдко 
синій; вкусъ сладко соляной; предъ п. тр. легко плавится, 
разбризгиваясь; сост. хлористый натрій. №а -€1. 

Нах. пластами или штоками въ древнихъ и новыхъ горныхъ 
породахъ въ видѣ чистой соли или смѣшанной съ глиною, гипсомъ, 
известью, при Ишелѣ, Галлейнѣ, Бертесгадеиѣ, Галлѣ въ Тиролѣ, въ 
Бэ въ Швейцаріи, въ Виртембергскомъ и Баденскомъ королевствахъ 
въ Бохнѣ и Величкѣ въ Галлицін, въ Кордовѣ въ Испаніи, въ Енисей¬ 
ской Губ. но рѣкѣ Вилуѣ, по р. Ангарѣ*, такъ называемая соколья соль, 
въ Астраханской Губ. противъ крѣп. Еиотаевска, въ Илецкой защи¬ 
тѣ Оренбургской Губ., въ дерев. Кулыш въ Армянской области, на 
островѣ Челекенѣ въ Трухмешн, въ Сѣв. и Юл; ной Америкѣ, въ 
Аравіи, внутри Африки, Азіи, на Воет, берегу Новой Голландіи и 
во многихъ другихъ мѣстахъ; часто она растворена въ ключахъ, 



такъ называемыхъ соляныхъ озеръ (Яаіыооіеп) Вестфаліи, Саксо¬ 
ніи, Россіи, весьма часто въ озерахъ въ Египтѣ, въ Крыму, 
на Кавказѣ, по берегамъ Каспійскаго моря, въ окрестностяхъ Ба¬ 
ку и Салліана, при устьяхъ р. Куры на островѣ Челекенѣ близъ Сѣв. 
берега Каспійскаго моря; соль тамъ садится въ лѣтнее время отъ 
испаренія воды на краяхъ озеръ или на днѣ ихъ, гдѣ и собирается; по¬ 
сему соль называется саліосаЪогною ,* озеръ таковыхъ въ Россіи весьма 
много, какъ н. пр. Эльтонъ въ Саратовской губ., Крымскія, Астрахан¬ 
скія, Кавказскія, Манычеііскія, Ипдерскія, Грузинскія, Корлковскія, 
Боровыя, Алеутскія, Томскія въ Колывани н другія; въ вулкани¬ 
ческихъ горахъ соль встрѣчается въ трещинахъ, въ кратерахъ 
или лавахъ, или въ нефтяныхъ вулканахъ близъ Баку, такъ что она 
состоитъ въ самой близкой связи съ вулканическими явленіями; 
также на поверхности земли въ степяхъ къ сѣверу отъ Каспійска¬ 
го моря, въ Аравіи, въ степяхъ Габеша въ Африкѣ, покрытыхъ 
па пути 4-хъ дней этой солью, отчего онѣ издали имѣютъ видъ 
плоскостей, покрытыхъ снѣгомъ; наконецъ она растворена въ' 
болып. количествѣ въ морской водѣ. 

У потр . вообще па приправу пищи, на сохраненіе и соленіе 
органическихъ тѣлъ, на приготовленіе соляной кислоты, глауберо¬ 
вой соли, хлора, употребляемаго для куренія въ больницахъ, нор¬ 
мах!» и во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ воздухъ заражается міазмомъ, для 
бѣленія полотна, нитокъ, писчей бумаги, воска, наглазурь разныхъ 
Фарфоровыхъ и др. сосудовъ, при обыкновенной амальгамаціи, при 
металлургическихъ работахъ, опа входить (вмѣстѣ съ оловяннымъ 
пепломъ н глетомъ) ъъ составъ гончарной муравы п поливы, въ 
земледѣліи на удобреніе полей, для откармливанія скота, для пре¬ 
дохраненія дерева отъ гнилости и червоточины, въ стеклянныхъ заво¬ 
дахъ; въ Бохнѣ и ВеличкЬ въ большихъ подземныхъ копяхъ построе¬ 
ны комнаты, даже церковь со всѣмн принадлежностями и образами 
изъ каменной соли, а въ Африкѣ цѣлые домы. 

Р. 157. Ы А ш А т ы р ь, лаійі'іссіісг 5 аітіаку саптопіщие 
тигіаіёе, заі аттотае . Крист, сист. правильная , основ. 
ф. октаэдръ, иногда въ соединеніи съ эксаэдромъ, грана- 
тоэдромъ, лейцитоэдромъ, кристаллы мелки, неясны, 
иногда въ видѣ налета; тверд, между тальк, и гипс.; уд. 
в. 1,5; цв. бѣлый, синій, желтый, черный; бл. между стекл. 
и жирнымъ, вкусъ острый на подобіе мочи; въ водѣ 



легко растворимый; предъ п. тр. улетающій; составъ 
солянокислый аммоній. К Н 3 -ь- Й €1. 

Нах.ъъ вулканахъ Этны, Везувія, на Лнпарскнхъ п Канарскихъ 
островахъ, также какъ произведеніе послѣ подземныхъ пожаровъ 
въ каменно-угольныхъ Флецахъ, а въ особенности въ средней Азіи, 
гдѣ вулканы ТурФанъ и бѣлая гора въ области Бышбальскѣ нмъ 
изобилуютъ*, самое примѣчательнѣйшее мѣстонахожденіе его есть 
средняя масть Азіи по Гумбольдту у гдѣ на Сѣв. отклопѣ Гималаи 
примѣчается вулканъ Псшаиъ, большая солФатара Урумцы въ ок¬ 
ружности 5 геограФ. миль и маленькій холмикъ, въ трещинахъ ко¬ 
торыхъ безпрестанно образуется возгонкою наш. въ такомъ коли¬ 
чествѣ, что жители не только нмъ платятъ дань Китайскому Им¬ 
ператору, но и продаютъ въ значительномъ количествѣ Бухарцамъ, 
которые привозятъ эту соль въ Сибирь на продажу. 

Употр . въ медицинѣ, какъ внутреннее и наружное лекарство, а 
вмѣстѣ съ селитрою для некуствепнаго произведенія холода; мѣдни¬ 
ки у потр. его при луженіи, жестяники при спаиваніи, чтобы защи¬ 
щать имъ отъ окисленія металлъ на томъ мѣстѣ, гдѣ хотятъ наве¬ 
сти па него полуду или спаять его; также при обработкѣ сырой 
платины въ С. Петербургѣ. 

Семейство 55 . Селитреііиыя со.ш. 

Р. 158 . Кубическая селитра, Каігитзаіреіег, си- 
Ъізсігег ЗоІреСсг , зоисіе піІгаСее . Крист, сист . Ъ-и \-осн. у 
основная ф. тупой ромбоэдръ, кристаллы мелки; по б. ч. 
сплошная, зернисто-отдѣльная, хрупкая, бѣлая, вкусъ 
соляно-горькій, прохладительный; въ водѣ легкораствори¬ 
ма; предъ п. тр. легко плавится, окрашивал пламя жел¬ 
тымъ цвѣтомъ; составъ селитро - кислый натрій. ГГа ]\ г . 

Нах. въ пластахъ глины въ Атакамѣ въ Перу. 

У потр. на приготовленіе селитреиой кислоты такъ какъ нынѣ 
уже довольно часто привозится изъ Перу. 

Р. 159 . Обыкновенная селитра , 5 аіреіег, Каіізаі - 
реіег , роіаззе тігаісс. Крист . сист. 1 -и 1 -осп., основн. ф. 
ромбическая призма съ кои. пріострсійемъ, насажденнымъ 
на острыя боковыя ребра; по въ природѣ всегда въ не- 
явствснныхъ игольчатыхъ кристаллахъ; тверд, гипс.; уд. 
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в. 1,9 — 2; цв. бѣлый, желтовато-бѣлый; бл. стеклянный 
или тусклый; прозрачна или гіросвѣчивающа; вкусъ 
остро-прохладительно-соляной ; въ водѣ легко раствори¬ 
мая предъ п. тр. легко плавится, растрескиваясь я составъ 

селитрокислый кали. К N. 

Наос, въ видь соляныхъ цвѣтовъ па земной поверхности во мно¬ 
гихъ странахъ Венгріи, Испаніи, Виргиніи, Воет. Индіи, Сѣв. Афри¬ 
ки н Россіи, въ окрестностяхъ ТнФЛиса въ Грузіи, въ Полтавск. и 
Харьковск. губ., гдѣ занимаются вываркою ея* также въ пещерахъ 
въ Цейлонѣ, Бенгалѣ, въ пещерѣ МоФетты въ Апуліи, въ Сициліи, 
во Франціи. 

Употр, для приготовленія пороха, для полученія азотной и 
сѣрной кислотъ, для разныхъ Фейерверковъ, другихъ техническихъ 
и химическихъ приготовленій, въ медицинѣ въ разныхъ болѣзняхъ, 
ветер, искуствѣ, се примѣшиваютъ къ поваренной соли при соле¬ 
ніи мяса. 


Семейство об. Буровокислыя соли. 

Р. 160. Бура, Рогах , Тіпіші , Ъоѵахзаигсз КаСгшп, 
зоиде ЬогаСсе . Крист, сист . 2-гг 1-глсн., основи. ф. ром¬ 
бическая призма съ косвенно-насажденнымъ кон. прі- 
острепіемъ; тверд, гипс.я уд. в 1,7 — 1,5 я цв. бѣлый, 
зелено-бѣлый я бл. жирный я вт> вод ѣ легко растворима, 
предъ н. тр. весьма легко плавка; составъ буровокислый 

натрій съ водою. ІХа Ба ЮН. 

Пах. въ берегахъ нѣкоторыхъ озеръ Тибета н Персіи. 

Употр. очищенная на разныя химическія приготовленія и 
въ медицинѣ въ разныхъ внутреннихъ наружныхъ болѣзняхъ, 
въ пробирномъ искусствѣ*, она входитъ въ составъ стекла, финифти 
и служитъ плавнемъ при наведеніи позолоты и красокъ на Фар¬ 
форъ, при испытаніи минераловъ пред г ь паялыюю трубкою. 

Р. 161. Трона (собст. им.), Тгопа , ІІгао, зІгаЫі^ез 
Каігит . Крист . сист. 2-гг 1 -глеи., осиовн. ф. ромбич. 
призма съ косвенно-насажденнымъ кон. нріострспіемъ, так¬ 
же сплошная въ видѣ налета; тверд, между гипс, и изв. шп., 
уд. в. 2,1; цв. сѣровато-б ѣлый я вкусъ сильно щелочный; 
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въ водѣ легко растворима и предъ н. тр. весьма легко 
плавка; сост. углекислый натрій и много воды. ІЧа* С 3 -і- 

т. 

Нах . въ видѣ налета на земной поверхности въ большомъ ко¬ 
личествѣ въ Сѣв. Африкѣ, ьъ Феццанѣ въ видѣ солянаго покрова 
на поверхности горячаго озера, и въ другихъ патронныхъ озерахъ 
Египта; въ Америкѣ называется Урао, и пах. тамъ въ водѣ озера къ 
Востоку отъ Мериды, изъ котораго она осаждается чрезъ испаре¬ 
ніе воды въ большомъ количествѣ. 

У по тр. въ Америкѣ па постройку, такъ какъ она постоянна 
на воздухѣ, даже стѣны крѣпости Косен были построены изъ нее; 
употр. также Индейцами па приготовленіе весьма уважаемаго же¬ 
вательнаго вещества, употребляемаго иногда вмѣстѣ съ свѣжими 
листьями табака. 

Р. 162. Углекислый натрій, Каігитзаіг, паійгіі - 
скез Міпегаікаіі 3 Зосіа, Каігои, кокіепзаигез N<21/ѵп, зоисіе 
согЪопаСее , піігипъ у древнихъ сочинителей. Крист . сист. 2-г/ 
\-гленн.; гл а он. ф. ромбич. призма, съ косвенно-иасаждеи- 
нымъ комечн. прюстреніемъ, иногда съ притупленіемъ 
бок. ребръ призмы; ясные кристаллы только искуствен- 
ные; тверд, тальк.; уд. в. 1,5 — 1,4; прозраченъ; цв. 
бѣлый, желтый, зеленый, вкусъ острый, щелочный, на 
воздухѣ вывѣтривается и дѣлается на поверхности муч¬ 
нымъ, въ водѣ легко растворимте сост. углекислый на¬ 
трій, содержитъ очень много воды. ]\а С ЮН. 

Нах . въ видѣ соляныхъ цвѣтовъ на разныхъ горныхъ породахъ,, 
даже на лавахъ, на берегахъ натронныхъ озеръ Египта, Персіи, Та¬ 
таріи, около Охотскаго моря и въ Нерчинскѣ, въ копяхъ камен¬ 
ной соли Илецкой защиты въ Россіи, въ Воет. Индіи, въ Тибетѣ, 
также въ Венгріи, на Везупіѣ, Этнѣ, при Билинѣ въ Богеміи, въ 
разныхъ минеральныхъ источникахъ въ растворѣ. 

Употр. въ медицинѣ для приготовленія натроннаго мыла, въ 
очищенномъ состояніи въ стеклянныхъ заводахъ, на дѣланіе стекла, 
въ красильномъ искусствѣ и на разныя другія химическія н техни¬ 
ческія произведенія', Фепикіапе уже привезли ее изъ Египта н при 
приготовленіи нищи случайно открыли сплавлнваіііе натра съ пескомъ, 
отчего образовалось сгекло; куски натра находившіеся въ Ческѣ 
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сплавились, и такимъ образомъ подали мысль по свидѣтельству 
Плинія о приготовленіи стекла. 

Семейство Ъ7. Сѣрнокислыя натронныя соли. 

Р. 16 о. Глауберова я соль, сѣрнокислый натрій, 
зсіирс/еізаигез ТЯаігит, СІаиЪегзаЬ , зоисіе зиі/аісе. Крист . 
сисгп . 2-гг \-глеи., главн. ф. ромбическая призма съ кон. 
иріостренісмъ, косвенно насажденнымъ на острыя бок. 
ребра; тверд, между гипс, и тальк.; уд. в. 1,5; цв. жел¬ 
тобѣлый; бл. стеклянный; вкусъ прохладительный и со¬ 
ляногорькій, на воздухѣ вывѣтривается; въ водѣ легко 
растворима; предъ п. тр. легко плавка; сост. сѣрно¬ 
кислый натрій и много воды. ]\а 8 ч- ЮН. 

Нал ;. какъ главный спутникъ каменной соли при Ишелѣ, Гал- 
лейнѣ, по также въ гипсѣ па Некарѣ н въ Аргауѣ, въ Селенгин- 
скѣ и др. мѣст. Верхиеудннск. окр., и въ видѣ соляныхъ цвѣтовъ 
на поверхности \\ілн въ окрестностяхъ Астрахани, въ Египтѣ, въ 
минеральныхъ водахъ, при Карлсбадѣ, Зедлнцѣ, въ соляныхъ озе¬ 
рахъ Венгріи, Египта. 

Употр. въ медицинѣ, также на приготовленіе углекислаго натрія 
и на дѣланіе стеколъ, прежде только зеленыхъ, но нынѣ и бѣлыхъ. 

Р. 16 . Горькая соль, стърпокислал лшгнезіл, Віі - 
Ісгзаіг, ЕрзоіпзаЬ , та^псзізсігсз Ругорііапзиірііаі , та^пёзіе 
зиІ/аХёс. Крист . сист . 1-гг 1 -оскал, главк, ф. ромб, приз¬ 
ма съ кон. иріостренісмъ, насажденнымъ на тупыя бок. 
ребра, иногда съ плоскостями ромбич. октаэдра; кристал¬ 
лы игольчатые, волосистые, или въ видѣ налета; тверд, 
гипс.; уд. в. 1,7; блескъ стеклянный; цв. бѣлый, сѣрова¬ 
то-бѣлый; прозрачна; въ водѣ легко растворима; вкусъ 
соляно-горькій, на воздухѣ вывѣтривается; предъ н. тр. 
плавится въ бѣлую массу; сост. сѣрнокислый горькозсмъ 
и весьма много воды. 8 ч- 711. 

Нах . въ видѣ цвѣтовъ на горькоземнстыхъ горныхъ породахъ, 
иногда въ большомъ множествѣ, какъ и. пр. па большомъ пространствѣ 
въ степяхъ Сибири, въ Андалузіи и Каталоніи; въ видѣ налета па 
горькоземнстыхъ камняхъ въ ѵіа шаіа въ Граубинтенѣ, иа сланцахъ 
въ Клаусталѣ, и въ Идріи въ Крайиѣ (НаагзаЬ)> на гипсѣ Мои- 



мартрѣ въ Парижѣ, въ минеральныхъ источникахъ Зепдліща, Запд- 
ппоца, Эпсома, въ Сѣв. отклони Кавказскихъ горъ, недалеко отъ 
укрѣпленія Тсмнолѣса на правомъ берегу рѣки Кубани, въ трещи¬ 
нахъ известняка, образующаго горы до 55 саж. вышиною', въ нихъ 
соль слоями толщиною до одного дюйма. Горькая соль пах . въ раз¬ 
солахъ поваренной соли; Леденскіе разсолы Во югодск. губ., близъ 
города Тотьмы, содержать ее довольно много, г»ъ разныхъ раство¬ 
рахъ соляныхъ озеръ Томской губ., также въ морск. водѣ, особен¬ 
но Каспійск. моря. 

потр . въ медицинѣ и химіи, въ красильныхъ заводахъ и въ 
холстинныхъ Фабрикахъ при печатаніе ситцевъ, па приготовленіе бер¬ 
линской синей краски вмѣсто квасцовъ, изъ нее приготовляется бѣ¬ 
лая магнезія, употребляемая въ медицинѣ. Иногда опа содержитъ 
марганцевую окись ( Мап^апЫНегза Іт,) или Кобальтовую окись 
(КодаІіЫііегваІъ), какъ и. іъ въ Венгріи при Ііейзолѣ. 

Семейство 58 . Квасцовыя соя и. 

Р. 165. Самородные квасцы, Аіаип , осіассігізсіісз 
Аіаитаі я, сііитіпе зиі/аіёе аісаііпе . Крист . сисгп. правиль¬ 
ная, основ, ф. октаэдръ, иногда съ плоскостями экса- 
эдра н гранатоэдра, въ природѣ весьма рѣдко окристал- 
ловапы, но также рѣдко сплошны, по б. ч. въ видѣ на¬ 
лета; тверд, гипс.; уд. в. 1,8; бл. стеклянный; проз¬ 
рачны; вкусъ сладкій и вяжущій, въ водѣ совсрш. 
растворимы; предъ п. тр. плавятся въ бѣлую массу; 
соет. сѣрнокислый глшюземъ и сѣрнокислый кали или 
натрій или аммоній и много воды. К 8 или ]Ча 8 или 
N ІР 8 ІІ 8 5 ШІ. 

На&. въ видѣ пая истыхъ квасцовъ ( Каііаіаип) па глинист, или 
квасцов, сланцѣ, въ лавахъ; при Андрарумѣ, въ Швеціи, въ Хри¬ 
стіаніи въ Норвегіи, въ Англіи, на Моптс-ново въ Италіи, въ Сол- 
Фатарѣ при Неаполѣ, па Стромболи, а въ видѣ натронныхъ кв. ( іѴл- 
Ігит-аіаиѣ) на берегѣ р. Лаплаты въ Южн. Америкѣ и азотныхъ 
т . (Апппоѣ-аіаиѣ) при Чермигѣ въ Богеміи; самородныя кв. въ 
сплошномъ вндіі пах. въ глинѣ по берегу Гусинаго озера въ Верхне- 
удипскомъ окр.; въ Ссленгинскѣ въ Иркутск, губ. пах. горная порода, 
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содержащая азотные квасцы Кромѣ того сюда принадлежитъ сѣр¬ 
нокислый гликолемъ ( Ксѵатоііаііі , отъ ^(ущид, глина, йХд, соль) 
или Сольфатаршпъ) и Галош рахитъ (отъ (ІХд, соль, полосъ), 

(Кшчіаіаіиіу Нааѵваіъ ) на глинистыхъ породахъ въ ртутныхъ руд¬ 
никахъ и въ рудникахъ сѣрнаго колчедана разныхъ странъ. 

Семейство э9. Сѣрнокислыя соли. 

Р. 160. Желѣзный купоросъ, Еізепѵіігіоі\ Еізспзиі - 
ріісіі, §гйпег ѴіСгіоІ , Аігатепізіеіп , /еѵ зиі/аіе. Крист . сист . 
2-м 1 -глен.у основн. ф. ром бич. призма съ кон. пріострс- 
ніемъ, насажденнымъ на острыя бок ребра; кристаллы 
короткія призмы и толстыя таблицы; изл. раковис¬ 
тый; тверд, гипс.; уд. в. 1,9; цв. луково-мѣднозеленый; 
бл. стеклянный; полупрозраченъ ; вкусъ сладковатый 
сильно вяжущій, въ водѣ легко растворимъ, на воз¬ 
духѣ вывѣтриваясь дѣлается желтымъ, переходя въ сѣр¬ 
нокислую окисъ желѣза; предъ п. тр. не сов. плавкій, 
сост. сѣрнокислая закись желѣза и много воды. Гс 8-ь 

6Й. 

Нах. въ глинистомъ сланцѣ каменно-угольныхъ копен, отъ раз¬ 
рушенія сѣрнаго колчедана при Бодемаіісѣ въ Баваріи, Раммелс- 
бергѣ при Госларѣ, въ Фалунѣ въ Швеціи, въ Мѣдзяногорск. же¬ 
лѣзныхъ руди. царства ГІольск. 

Уиотр. въ красильныхъ заводахъ для приготовленія сѣрноіі 
кислоты, на чернила и т. п., на приготовленіе берлинской синен 
краски въ окрестностяхъ С. Петербурга, дымящаго купороснаго 
масла, на сохраненіе дерева отъ гніенія, отъ порчи червями и гри¬ 
бами. 

Р, 167. Мѣдный купоросъ, Кир(егѵіІгіоІу Ыаиег Ѵі- 
Ігіоі , сите зиі/аіе. Крист : сист . 2-м 1 -гленн., основн. ф. 
ромбич. призма съ косвенной наклоненной кои. плос¬ 
костью; кристаллы весьма мелки въ природѣ, почкообраз¬ 
ны, ячсисты, вкрапленны, въ видѣ налета; тверд, между 
изв. шгт. и гипс.; уд. в. 2,о; бл. стеклянный; цв. темнонебес- 

*) См. разложеніе этой горн, породы въ статьѣ А. Ііоліопспа, Лпаіузе 
гіпег Всг^агі, сііе Лттопіак-ЛІаип спіЬаІІ, въ Ѵсгітпсіішід. Лег тіпег. СсзеіЪсЬ. 
ги 8і. РеІсгзЪ. 1842. 
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но-синій, склоняющійся къ мѣднозеленому; полупрозра¬ 
чен!,; вкусъ пріятный, но вяжущій; въ водѣ легко 
растворимъ; предъ и. тр. плавится; сост. сѣрнокислая 
мѣдная окись и много воды. Си 8 -г- 5Н. 

Нах. въ древнихъ мѣдныхъ рудникахъ, образуемый вывѣтрива¬ 
ніемъ мѣднаго колчедана или блеска въ Раммельбсргѣ при Госларѣ, 
въ Венгріи, на островѣ Апглііі'и, въ Фалунѣ въ Швеціи, въ остав¬ 
ленныхъ копяхъ Мѣдьзяпогорскихъ желѣзныхъ рудниковъ въ Поль¬ 
шѣ, въ Сибири въ Турьинскнхъ рудникахъ Богословск. зав. 

Р. 108. Урановый купоросъ, ІІгапѵіігіоІ , Іо/гапіііі\ 
Іігапзиіріюі. Крист . сист . 2 -и 1 •іленп. > сост. урановая и 
мѣдная окиси, сѣрная кислота и вода. 

Нах. съ урановою охрою и нынѣ образуется въ Богеміи, въ 
Іоанниеъталѣ. 

Р. 169. Кобальтовый купоросъ, КоЪаІіѵіігіоІ, со - 
ЪаІС зиі/аіе. Сост. сѣрнокислая кобальтовая окись и мно¬ 
го воды. Со 8 -г- ОН. 

Нах. съ кобальтов. цвѣт. въ Биберѣ близъ Ганау; нынѣ еще 
образуется. 

Р. 170. Цинковый купоросъ, Яілііѵіігіоі , аѵеіззег 
Ѵіігіоі, Саііігетіеіп, гіпс зиі/аіе. Крист . сист. \-и 1 -осн. у 
главн. ф. косая ромбическая призма, ромбическій окта¬ 
эдръ, переходящій въ ромбическій тетраэдръ; почкооб¬ 
разный, гроздевидный, въ видѣ налета, сплошнмй; тверд, 
гипс.; уд. в. 1,9; цв. сѣровато-бѣлый, синій; бл. стеклян¬ 
ный, вкусъ противновяжущій; сост. сѣрнокислая цин¬ 
ковая окись и много воды. 2п 8-н7Н. 

Нах. въ древнихъ рудникахъ въ Раммелсбергѣ при Госларѣ, въ 
Шемннцѣ въ Венгріи, въ Фалунѣ въ Швеціи, въ Мѣдзяиогорскихъ 
желѣзныхъ рудник. Польши. 

Семейство 40. Бурово-мышьяковыя кислоты. 

Р. 171. Борная кислота, Вогзаигс , 5 есІаііѵзаЬ, Заз- 
зоііп . Крист, сист. 2 -и 1 -%ленн. у листочки мелкія чешуй¬ 
чатыя, въ видѣ налета; весьма мягка; уд. в. 1,4; цв. бѣ¬ 
лый; бл. перламутровый; прозрачна; на ощупь нѣжна 
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и нѣсколько жирна} вкусъ сначала слабо кисловатый, а по¬ 
томъ горьковатый; въ водѣ легко растворима; предъ и. тр. 
плавится въ бѣлое стекло; сост. буровая кислота съ во¬ 
дою. Вп -і- 6Н. 

Пах . въ кратерахъ н горячихъ ключахъ на островѣ Вулкано, 
въ соединеніи съ сѣрными солями и въ Лагунахъ при Сассѣ близъ 
Сіэны, во Флоренціи. 

Р. 172. Мышьяковистая кислота, АгзепіЪаите , 
АѵзепікЫйіТге , агзепіс о худе, асіде агзепіеих . Крист . сист. 
правильная , искустаеііная въ видѣ удлиненныхъ октаэдровъ, 
въ природѣ въ видѣ волосистыхъ кристалловъ, и мукообраз- 
но-зсмлистаго налета; также почкообразная, жилковатая, 
лучисто-пучковатая; изл. землистый, раковистый; тверд, 
между изв. шп. и гипс.; уд. в. э,7; цв. желтовато-красновато¬ 
бѣлый ; бл. алмазный; полупрозрачна; вкусъ горько-слад¬ 
ко-соленой, въ водѣ нескоро растворима; предъ и. тр. 
улетаетъ, издавая мышьяковый запахъ; сост. мышьяко¬ 
вистая кислота. Аз. 

Нах. въ жилахъ съ мышьяковыми и кобальтовыми рудами, 
въ Андреасбергѣ на Гарцѣ, въ Богеміи, Венгріи и т. д., гдѣ нынѣ 
еще образуется. 



КЛАССЪ III. ГОРЮЧІЯ ВЕЩЕСТВА. 


Горюгилш называются вегъ ттъ литералы, которые, 
состоятъ изъ углерода, иногда кислорода, водорода и 
азота, въ жару и на воздухтъ сгораютъ, или тотчасъ, 
не сплавляясь, какъ каменные угли, или разліягчаясь 
прежде, какъ сѣра, янтарь, асфалтъ; нтъкоторыл изъ 
нихъ всегда жидки или мягки, какъ горное масло или 
горное сало и по селіу при сгораніи восплалісн лютея; горю- 
чіе литералы вообще отличаются отъ калтей лілгкостыо 
и легкою сгораелюстыо , а иліеиио отъ алмаз 4 , который, 
хотя состоитъ изъ чистгъйшаго углерода, по весьліа труд¬ 
но горитъ и твердостью, прозрачностью и блескомъ пре¬ 
восходитъ вегъ другіе лшиералы . Нтъкоторыл горючія веще¬ 
ства встртъчаются въ окриспгаллованноліъ состояніи, 
другія показываютъ несолшшпсльно ихъ органическое про¬ 
исхожденіе древесныліъ сложеніелѵв, которыліъ оптъ от¬ 
личаются; вообще они ліежду главиылш составныліи ча¬ 
ст я лш, содержатъ преиліущественно углеродъ, иногда онъ 
находится въ соединеніи со сліолою и вегъ вообще легко плав¬ 
ки, издавал особый запахъ и дымъ; въ нелтогихъ заклю¬ 
чается углеродно-кислый водородъ съ соединеніи съ раз- 
ныліи растительныя іи кислоталіи, съ глинозелюліъ и 
желтъзною закисью; наружный видъ ихъ слюлисшъ; а 
нтъпоторыя состоятъ изъ чистаго почти углерода, какъ 
графитъ съ ліеталлич. прилгтъсялш, или изъ чистой стъ- 
ры, иногда съ соединеніи съ крелінезелюліъ, глинозелюліъ, 
известью и съ сліолою или углеліъ и эти составляютъ % 
переходъ отъ калтей къ горючимъ веществаліъ . 
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Разрядъ I. Сѣристыя горючія вещества. 

Крист . сист . 1 -осп.; тверд, гипс., немного хруп¬ 

ки; уд. в. 2,0 — 1,9; бл. жирный, иногда склоняющійся 
къ алмазному; цв. желтый; прозрачность въ разныхъ 
степеняхъ и лучепреломленіе у нѣкоторыхъ примѣча¬ 
тельно, при сгораніи распространяютъ сѣрнистый за¬ 
пахъ и горятъ синимъ пламенемъ; весьма легко воспла¬ 
меняются ; сост. чистая сѣра, иногда также немного 
глинозема, кремнезема, извести, смолы или угля и се¬ 
лена. 


Семейство 1. Сѣристыя горючія вещества. 
Наружные признаки изложены выше. 


159. 


Р. 1. Стъра, паІІиіісІіег$с1ш>е/еІ, Вег§5СІш>е/еІ, зои/ге. Крист, 
сист. 1-и 1-осн., обыкновенные кристаллы острый 
ромбическій октаэдръ, (фиг. 1о 9 Р. Р.) на основаніи въ 
14о° 24' и кон. ребра въ 106° 16' и въ 
84° 58'; кромѣ этаго основнаго октаэдра въ 
соединеніи съ нимъ другой болѣе тупой (/. с. 
з. 5.) и отъ притупленія бок. ребръ верти¬ 
кальная ромбич. призма (I. с. т. т.) часто 
съ горизонтальною конечною плоскостью 
или съ вертикальною ромбич. призмою; иног¬ 
да примѣчаются плоскости, притупляющія его 
бок. ребра; кристаллы сросшіеся группами; 
но сѣра также встрѣчается въ видѣ округ¬ 
ленныхъ почкообразныхъ натечныхъ массъ или сплош¬ 
ная, вкрапленная; спайн. не сов. параллельна плоскос¬ 
тямъ октаэдра или вертикальной призмы; тверд, между 
тальк, и гипс. ; уд. в. 2,1 — 1,9; цв. сѣрно-желтый въ 
разныхъ оттѣнкахъ; бл. жирный, иногда на спайн. плос¬ 
костяхъ алмазный; она прозрачна на краяхъ или про- 
свѣчнвающа; составъ см. выше. 

Б. 1. Обыкновенная или раковистая с. } изл. раковистый; про¬ 
зрачна. 
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В. 2. Жилковатап с. у сплошная, жилковатая, непрозрачна. 

В. Ъ. Зел глиста я с. у сплошная, вкрапленная, мелкоземлнетая, 
растираема; непрозрачна. -— Сѣра отличается диморфизмомъ; есліі 
опа сплавляется, то она при остуженіи образуетъ призмы, принад¬ 
лежащія 2-н 1 -глеи, крист, системѣ, а при возгонкѣ, равно какъ 
и въ вулканическихъ трещинахъ, призмы принадлежащія 1 •и 1- 
оспой спет. 

Них. крупными кристаллами въ Арагоніи, въ Каннлло въ Ис¬ 
паніи, въ металлоносныхъ жилахъ Рудной горы, но въ особенно¬ 
сти въ новыхъ гипсовыхъ горахъ Сициліи, въ окрестностяхъ Ри¬ 
ма, въ Бэ въ Швейцаріи, въ Велпчкѣ и Бохиѣ въ каменной соли, 
въ буромъ углѣ при Артернѣ въ Тіориигенѣ, и преимущественно 
въ вулканическ. горахъ въ больш. количествѣ въ СольФатарѣ и въ 
самыхъ вулканахъ, на островѣ Вулкано, въ особенности въ вулка¬ 
ническихъ странахъ Исландіи, на полуостровѣ Камчаткѣ, на Алеут- 
* екпхъ островахъ, также въ Жегуловскнхъ горахъ близъ Сѣрнаго- 
городка на правомъ берегу Волги въ горномъ известнякѣ, въ гипсѣ 
близъ г. Сызрани въ Спмбпргск. губ., г. Тетюшъ въ Казанск. губ.*, 
въ Кавказск. гор., въ Чарког.ѣ въ царствѣ Полъск.; с. отъ разрѴг 
фшенія желѣзнаго колчедана пах. въ ячеистомъ кварцѣ Березовск. 
рудниковъ весьма мелкими кристаллами и внутри шаровъ желѣзнаго 
колчедана въ глинѣ* при деревнѣ Ошурковѣ на р. Песетѣ; также въ 
сѣрныхъ минеральныхъ водахъ, изъ которыхъ она осаждается. 

У потр . въ медицинѣ, ветеринарномъ нскуствѣ, металлургиче¬ 
скихъ работахъ, на приготовленіе пороха и сѣрной кислоты, какъ 
средство зажиганія опія; на снятіе слѣпковъ съ медалей и геммъ; 
причемъ для приданія ей пріятнѣйшаго цвѣта иногда смѣшиваютъ ее 
съ киноварью; парами зажженной сѣры бѣлятъ солому, шелкъ, лня- 
ную пряжу, холстъ; употр. также на приготовленіе сѣрныхъ спичекъ. 

Разрядъ и. Смолы. 

Крист, система или явственная правильная и 1-и 1-ос- 
ная, или неявственная, или нѣкоторыя вовсе некристал¬ 
лическія жидки} тверд, отъ гипс, до тальк, у твердыхъ 
веществъ} уд. в. 2,2— 0,7, даже нѣкоторыя легче воды; 
цв. бѣлый, желтый, зеленый, бурый, черный, всѣ степе¬ 
ни прозрачности и блескъ жирный} отъ тренія дѣлаются 
отрицательно электрическими} составъ углсродноводород- 



ныя соединенія съ кислородомъ или соединенія расти¬ 
тельныхъ кислотъ съ глиноземомъ или желѣзистою за¬ 
кисью, но наружный ихъ видъ всегда смолистый; первыя 
легко сгараютъ съ пламенемъ, а послѣднія безъ пла¬ 
мени. 


Семейство 2. Соляныя смолы. 

Кристаллигескіл, сгарающія безъ пламени и составля¬ 
ютъ органическія кислыя соли. 

Р. 2. Медовой камень, Нопі§зІеіщ МеІШІі. Крист . 
сист . 2-и \-оснал, основн. ф. тупой квадратный октаэдръ 
съ кон. ребрами въ 118° Іо' и съ бок. ребрами въ 9э° 
6'; иногда съмірямонасажденной кон. плоскостью, также 
съ подчиненными плоскостями второй вертикальной приз¬ 
мы; кристаллы всегда почти отдѣльны, рѣдко въ груп¬ 
пахъ; тверд, между изв. шп. и гипс.; уд. в.> 1,5 —1,6; немно¬ 
го хрупокъ; цв. медово-желтый; прозраченъ; двойное лу¬ 
чепреломленіе; предъ п. тр. дѣлается непрозрачнымъ; 
сост. медовокислый водянистый глиноземъ. 

Нах, въ буроуголыіыхъ пластахъ при Артериѣ въ Тюрин генѣ 
и Билипѣ въ Богеміи. 

Р. Ъ. О кс а литъ, ОхаѴііу Еізепгезіп, НитЬоЫШ, /ет 
охаІаСе. Крист . сист. 1-и \-осн., кристаллы волосисты, 
мел ко-гроздевидны; тверд, гипс.; уд. в. 2,2; цв. соло- 
мснно-;кслтый; состав, щавельно-кислая желѣзная закись. 

Нах. въ буроуголыіыхъ пластахъ Билина и Алмеродена въ Гес¬ 
сенѣ. 


Семейство Ъ. Масленныя смолы. 

Некристаллическія; легко сгарающія съ пламенемъ. 

Р. 4. Ретинитъ, Тхеііпи, ІіеСіпазрНаІС. Куски его 
округленны, тупоугольны, зернисты, съ неровною поверх¬ 
ностью, въ видѣ землистаго налета; тверд, гипс.; уд. в. 
1,2—1,1; бл. жирный; цв. желтый, бурый; просвѣчива- 
ющъ; въ небольшомъ жарѣ плавится, издавая аромати- 
чески-смолистый запахъ; сост. растительная смола. 

23 
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Нал. въ буроуголыіыхъ пластахъ при Галлѣ, при Оборѣ въ 
Моравіи, въ Англіи, Гренландіи-, подобная масса, ископаемый ко¬ 
палъ, находится въ глинистыхъ пластахъ холмовъ близъ Лондона; 
въ коллекціи мед. хир. Акад. хранится подобный копалъ съ окаме- 
иѣлоп ящерицею гекко *). 

Р. 5. Янтарь у Вегтісіп, §иссіпіІ у $еІЪе АтЪга , $1езяппу 
депіагит, $епівІаг. Куски округленны, тупоугловаты , 
иногда зерна еъ тусклою поверхностью; рѣдко вкраплен¬ 
ный въ буромъ углѣ, еще рѣже каиельниковатый; тверд, 
гипс.; уд. в. 1,о; бл. жирный; цв. медово-нли восково- 
желтый, склоняющійся къ бурому съ одной и къ бѣло¬ 
му съ другой стороны; онъ прозраченъ; изл. плоскора¬ 
ковистый, легко сгараемый съ свѣтлымъ пламенемъ, издавая 
весьма пріятный, ароматическій запахъ; сост. особенное 
летучее масло, смола и янтарная кислота; другія со¬ 
ставныя части, углеродъ, водородъ и кислородъ. 

Пах. въ буромъ углѣ и молассовомъ песчашінкѣ, по даже въ древ¬ 
нихъ Формаціяхъ, и. пр. въ юрской; особенно встрѣчается онъ на 
берегахъ Балтійскаго моря отъ г. Мемеля до Данцига, большая 
часть собирается отъ Пиллау до большаго Губннкена, деревни на 
морскомъ берегу, гдѣ янтарь волнами моря выбрасывается на бе¬ 
регъ съ поростами; далѣе отъ берега на твердой землѣ, между 
Гумбнішеномъ п IIПетербургомъ, выкапываютъ въ большихъ кус¬ 
кахъ, иногда въ 14 Фунтовъ, покрытыхъ тусклою корою и часто со¬ 
держащихъ ископаемыя насѣкомыя; кромѣ того собирается янтарь 
въ остзейскихъ провинціяхъ, въ Польшѣ, Силезіи, въ Поммераніи, 
Даніи, на Шопенскомъ берегу Швеціи, въ Виртембергѣ, Швейца¬ 
ріи, Франціи, Англіи, Шотландіи, Сициліи, въ Молдавіи, въ Бѣло¬ 
стокѣ; при вырытіи рвовъ Брестъ-Литовскихъ укрѣпленій найденъ 
янтарь въ соединеніи съ гнилымъ деревомъ; также въ Шпрвнпт- 
скомъ уѣздѣ Виленск. губ. въ берегахъ рѣки НІнрвініты найденъ 
лит. значит, величины; собирается также при Ненаситепскихъ по¬ 
рогахъ въ Екатеринославской губ., въ буромъ углѣ въ Колчсдан- 
скомъ селеніи па р. Песетѣ въ Каменскомъ зав., на берегахъ Ле¬ 
довитаго моря при Капнпскомъ носѣ на устьѣ Оби н Енисея, въ 
юрскомъ известнякѣ па островѣ Ледовитаго моря **) н въ молассо- 
*) Описаніе сю см. въ соч. мною изд. 1(1ссп гіі сіпсг зузІепіаІізсЬ. Огус- 
Іогооіо^іс. Мііаи. 1851. 

**)См. статью мною нзд. ііЬег Сегаіііеп ипсі Ісіііііуозаигеп КиззІашЬ въ 
Виііеі. зсіепі. <1е ГАсаЯ. сісз 8с. 1841. 
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вомъ сланцѣ, въ Базелѣ», да;ке по изслѣдованіямъ Гсбелл въ силю- 
ріііскомъ известнякѣ Эстляндін; мелко вкрапленный также по Пу¬ 
шу въ Карпатскомъ песчашіикѣ въ Венгріи и въ молассовомъ пес- 
чаишікѣ Волынской и Подольск, губ. 

с ’Уіютр . Римляне употребляли янт. на разныя украшенія и издѣ¬ 
лія, какъ дѣлается и нынѣ въ Данцигѣ, Эльбингѣ н Кенигсбергѣ; 
употреб. его также на лаки, на приготовленіе янтарной кислоты, 
курительнаго порошка н въ медицинѣ; онъ еоставл. ископаемую 
смолу разныхъ сосенъ первобытнаго міра , посему находится 
всегда съ ископаемымъ деревомъ н даже иногда въ самомъ деревѣ, 
между сосновыми годовыми кольцами н содержитъ въ себѣ разныя 
насѣкомыя, листья, сѣмена, даже воздушные пузыри и сѣрный 
колчеданъ, которыя могли попасть въ него, только тогда, когда онъ 
былъ еще въ мягкомъ состояніи; между насѣкомыми только два рода 
водяныхъ ]$сра и ТготЫсІіит , а всѣ другія сухопутныя; безъ сом¬ 
нѣнія лежатъ огромные изчезнувшіе поморскіе лѣса на берегу Бал¬ 
тійскаго моря, отъ которыхъ отвердѣлал смола бсзнрестаінпю отдѣ¬ 
ляется и выбрасывается на. берега; БарсльеФЫ изъ янтаря нахо¬ 
дятся въ превосходной коллекціи Импер. Царскосельскаго дворца, 
въ которомъ имъ убрана цѣлая комната. 

Р. 0 . Гашетниъ (с обет, им.), ІІаІсІіеНіп, тіпегоі асіі- 
росігс. Гроздевидный, чешуйчатый, между полужидкимъ 
и твердымъ, на подобіе воска; гибокъ; уд. в. 0,8; цв. 
желтый, зеленый; бл. жирный; прозраченъ; при возгонкѣ 
образуетъ масло, издавал смолистый запахъ; сост. угле¬ 
родъ и водородъ. 

Пах* въ пластѣ желѣзняка въ южи. Валлисѣ въ Англіи. 

Сюда кажется принадлежитъ также горное сало (тіпегаі Іаііоѵѵ) 
изъ Шотландіи, н можетъ быть студенистое вещество, описанное 
подъ названіемъ Нафтсинг , Т$ар1іі1ісіп у сгарающсс съ пламенемъ ,н 
найденное въ силюрійскомъ известнякѣ Франціи;подобное почти веще¬ 
ство составляетъ описанная *) мною 'Вролшполла (отъ пи¬ 
ща, клей), Вготісоііа съ Алеутскихъ острововъ, которая 

подъ наносною землею образуетъ тамъ пластъ значительной тол¬ 
щины и собирается жителями для пищн, такъ какъ оно размяг¬ 
чается въ водѣ; она имѣетъ вид ь отвердѣлаго морскаго пороста или 
ностока. Подобное этому сомнительное вещество есть такъ называе- 

*) См. ГбгЬаікІІіпоаг ѵіЛ сіе ЗкашЗіпаѵЬке КатЫогзкагпсз Ігефс тоіе, 5Ьо- 
скЬоІт. 184 5. 


Ж 
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мыи У^рашслаинЪу НіттсЪЫ, ЪгеппЬагсг Зсііпее, которое можетъ 
быть вовсе къ предыдущему не принадлежитъ; но болѣе относит¬ 
ся сюда Ксилокриптитъ, дуіокгурііі } (отъ |ѵАоѵ, дерево, и(ШЛГ- 
Т0$, скрытый), находящійся мелкими, нѣжными, желтыми и жирно- 
блестящими кристаллами на буромъ углѣ, на подобіе такъ называ¬ 
емаго Нафталина пли Шерершпа , 5 с1ісегегіЬ> паійгіісііег Т$ар7іІ7іа- 
Ііп } составляющаго подобное вещество въ бѣлыхъ игольчатыхъ 
кристаллахъ буроуголыюп Формаціи Швейцаріи, на бур. древовндіг. 
углѣ близъ Редвица въ О боръ- П фэльцЬ. 

Р. 7. Озокеритъ (отъ 6^, запахъ) ОяокегіЬ, горный 
воскъ, Вег$и>ас/і$, ЕгсІіѵасТіз. Сплошный, изл. плоскорако¬ 
вистый; тверд, тальков.; подобный воску, посему разогрѣ¬ 
тый можно мѣсить между пальцами; уд. в. 0,9; цв. тем¬ 
но-бурый, оливко-зеленый, черновато-бурый, въ прозрач¬ 
ныхъ кускахъ медовожелтый; запахъ ароматическій, смо¬ 
листый; уже въ обыкновенномъ жару свѣчи плавится 
въ свѣтлую смолистую жидкость и потомъ сгараетъ съ 
пламенемъ; сост. углеродъ и водородъ, почти какъ въ 
горночъ маслѣ. 

Нах . въ камепно-угольныхъ пластахъ въ Молдавіи при сел. 
Станихѣ подлѣ ручья Тодораки, между слоями кварцоваго песча¬ 
ника въ синевато-сѣрой глинѣ, покрытой горною смолою; также 
при Тамингѣ въ Австріи. 

У натр, на дѣланіе свѣчей. 

Подобныя вещества составляют!» Идріалитъ } ЫгіаШ , тегсигс 
ігфТатпѵіаЫс, изъ сланцевъ горъ Идріи и Ми длстопитъ, 'МіААІс* 
ІопіЬу изъ каменнаго угля Ньюкестля; НафтаЪилъ, ]Уар7і7іСасІіІ , 
Віеіпіаі#, весьма походитъ на озокеритъ и можетъ быть не отли¬ 
чается отъ него; нах. въ пескѣ и глинѣ острова Челекена въ 
Каспійскомъ морѣ. 

Р. 8. Элатеритъ, ЕІаЬсгіІ, еіазіізсііез Егсіреск, саоиі - 
сТюис /Ьззііе . Эластическій, мягкій, иногда зубчатый, сплош¬ 
ный, вкрапленный, въ видѣ налета; уд. в. 1 — 0,9; цв. 
черно-бурый, зелено-черный; просвѣчивающъ на краяхъ; 
бл. жирный, легко плавится и горитъ свѣтящимъ пла¬ 
менемъ, издавая ароматическій запахъ, но оставляя мно¬ 
го золы; сост. углеродъ, кислородъ, водоротъ и азотъ. 

Нах . въ горномъ известнякѣ съ свинцовымъ блескомъ въ Дер- 
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бишайрѣ, также во Франціи въ каменноугольной Формаціи и въ 
Коннектикутѣ. 

Р. 9. Горная смола у ЕгсІрссН , Вег§ресІь> ЛьрІшЪ , 
зсТш’аггех Епіііагг , Са^аС отч., Ыіыпге зоШе . Сплошная, 
гроздевидная, округленная, почковидная, вкрапленная; 
тверд, гипс.; уд. в. 1Д — 1,2; непрозрачна, бл. жирный; 
изл. раковистый, при точкѣ кипѣнія воды плавится и 
горитъ свѣтящимъ пламенемъ, издавая особенный арома¬ 
тическій запахъ, но оставляя мало золы, которая содер¬ 
житъ глиноземъ, кремнеземъ, желѣзную окись и иногда из¬ 
весть и марганцовую окись; сост. углеродъ, водородъ и 
кислородъ. 

Нах . въ древнихъ и новыхъ горныхъ породахъ, въ видѣ жилъ 
въ гнейсѣ Дербнішійрл, въ силлюрійск. песчанист, известнякѣ Эстллн- 
діи при Линденѣ, въ горномъ известнякѣ при Тетюшахъ по р. Вол¬ 
гѣ, Казанской губ., также въ горномъ известнякѣ Симбирск, губ. 
близъ Сызрани, рѣдко въ каменной соли на островѣ Челекенѣ, 
также въ гнейсѣ съ разными желѣзными рудами, но всего болѣе 
-дзобнлустъ имъ верхне-молассовал наносная земля иа островѣ Че¬ 
лекенѣ и па западномъ берегу Каспійскаго моря, на полуостровѣ 
Апшероискомъ и въ устьяхъ рѣки Куры близъ Салліапа, также въ 
Мертвомъ морѣ (минеральная мумія), и въ Длльмаціи, въ нѣко¬ 
торыхъ горахъ Греціи, на Греческихъ островахъ, въ Сициліи, въ 
въ Тирольскихъ горахъ, въ Швейцаріи, на Гарцѣ, во Франціи, 
Англіи, въ Асфл льтипескомъ озерѣ на островѣ Тринидадѣ, въ Бра¬ 
зиліи, Перу, Мексикѣ, Ныоіоркѣ близъ озера Эріе, гдѣ множе¬ 
ство нефтяныхъ источниковъ, въ горѣ Мулшюй въ Нерчинскѣ зак¬ 
лючается горная смола въ халцедоновыхъ жеодахъ и въ д. м. Землис¬ 
тый асФальФтъ въ особенности иа Апшероискомъ полуостровѣ н 
въ устьяхъ р. Куры. 

потр . на топливо и освѣщеніе въ Персіи, на Кавказѣ, при 
кладкѣ крышекъ и на полы домовъ въ Персіи; извѣстная въ Персіи, 
подъ названіемъ пира, глина пропиташіа горною смолою; полу¬ 
жидкая горная смола составляетъ Ъеготъ у она угютр. на асфальтовую 
мостовую въ Парижѣ, С. Петербургѣ, Коппенгагспѣ, для граве¬ 
ровъ, на приготовленіе сургуча, на черный лакъ и краску на кожѣ, 
деревѣ, и желѣзѣ; растопленнымъ асфальтомъ смолять сваи, балки, 
суда, шлюзы, водопроводы, колодцы, стѣны зданіи, и опъ можетъ 
замѣнить цементъ, при кладкѣ разныхъ зданій изъ камня и кирни- 
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ча; Египтяне тоже употребляли его для бальзамированія мерт¬ 
выхъ тѣлъ и для приготовленія мумій. 

Р. 10. Горное масло, Егй'61 , Вег§61\ Бісіпоі, Ыіите 
Іщиійе, реігоіеит, парЫІт . Капельно-жидкое, вязко-жид¬ 
кое; уд. в. 0,7; бл. жирный; прозрачно; цв. бѣлый, жел¬ 
тый, бурый; запахъ смолистый; весьма летуче н легко 
возгорается; горитъ сильно свѣтящимъ пламенемъ, остав¬ 
ляя много золы и издавая особенный запахъ; чистое г. 
м., на воздухѣ не измѣняется, составляетъ чистую смо- 
лу, состоящую изъ углерода и водорода. 

Капельно-жидкое г . лі. ? Кар7і(/иі Р Вег§ЬаІ$ат Р бѣлое, желтое, 
зелено-желтое, прозрачное. 

Влзкожидкое г . лі. Р ШаІі1га у Рша$р1ісі1і , черновато-бурое, не¬ 
прозрачное, но оба переходятъ другъ въ друга*, вязкая или еще 
сильнѣе загустѣлая нефть называется въ Персіи нефтъ-дагилеліъ . 

Нах . въ разныхъ древнихъ н новыхъ породахъ, въ каменно¬ 
угольной Формаціи, въ каменной соли и на поверхности соляныхъ 
озеръ, въ особенности по берегамъ Каспійскаго моря, въ Баку, 
на островѣ Челекенѣ, въ устьяхъ рѣки Куры и на Аишеронскомъ 
полуостровѣ, также въ окрестностяхъ ТиФлиса и въ другихъ мѣ¬ 
стахъ Кавказскихъ горъ*, оно выходитъ здѣсь изъ нефтяныхъ или 
грязныхъ вулкановъ, также на Таманскомъ полуостровѣ, въ Пер¬ 
сіи, Восточной Индіи, Китаѣ, Японіи, въ Сициліи, въ Парижѣ, 
Моденѣ, Піяченцѣ, Швейцаріи, въ Карпатскихъ горахъ и другихъ 
мѣстахъ Европы; на островѣ Тринидадѣ, въ соляныхъ источникахъ 
Америки, при р. Огіо, гдѣ оно плаваетъ на поверхности водьц 

потр. на топливо и освѣщеніе въ Персіи и въ Пармезан- 
скомъ герцогствѣ, на обмазываніе дерева, канатовъ, желѣза и кам¬ 
ней, чтобы защитить ихъ отъ дѣйствія огня, для мазанія колёсъ, 
мелыінцъ и повозокъ и частей разныхъ машинъ, также на дѣланіе 
лаковъ и вмѣсто смолы для смоленія кораблей; для храненія въ 
немъ металлоидовъ, на приготовленіе гидравлическаго раствора, так¬ 
же въ смѣси съ глиною п пескомъ на окрашиваніе домовъ; употреб¬ 
ляется также и въ медицинѣ. 

Разрядъ ш. Антрациты. 

Въ правильномъ видѣ почти нс находятся и спайности 
н<5имѣютъ;тверд.мсждуизв.шп. и тальк.; немного хрупки; уд. 
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в. 2,1 — 1,2; цв. бурый, черный; черта блестящая, бу¬ 
рая или черная; бл. жирный, иногда металлическій, шел¬ 
ковый; непрозрачны; трудно или легко сгарасмы; составъ 
углеродъ со смолою или окисленный съ водородомъ. 

Семейство, 4. Графитовые. 

Черный цвѣтъ; металлическій блескъ; окристаллован- 
ные или сплошные, весьма мягки, нищущіе и марающіе; 
уд. в. 2,1 — 1,9. 

Р . 11. Графитъ (отъ у^асры, писать), СгарЫі, Яеш- 
Ыеіу рІитЪа§о . Крист, сист. Ъ-и 1 •оси., основн. ф. б-стор. 
таблица, бок. и коп. ребра иногда слабо-притуплены и 
видны посему признаки диэксаэдра; но вообще сплош- 
иый, чешуйчатый, переходящій въ землистый; сиайн. 
сов. параллельна гориз. коп. плоскости; тверд, тальк.; уд. 
в. 2,1 — 1,9; бл. металлическій; на ощупъ жиренъ; цв. 
желѣзночерный; сталыюсѣрый, въ тонкихъ листочкахъ 
гибокъ; марлющъ и пишетъ; сост. углеродъ по б. ч. съ 
4 — 8 проц, желѣза или извести, кремнезема и глинозема, 
и по сему не чистый углеродъ. С. 

Измѣненія его окристаллизоваппый ? крупполистоосппый , гешуй- 
хатыйу оплошный и зслілистый ер. у два послѣдніе не чисты отъ 
большей примѣси глины. 

Нах . гнѣздами или пластами, иногда въ древнихъ плутониче¬ 
скихъ горахъ, вмѣсто слюды въ гранитѣ. при Бнлчакахъ въ По¬ 
дольск. губ., въ зершіет. известнякѣ въ Финляндіи, въ Паргасѣ, 
чешуйчатый, также окристалднз. 6-стор. таблицами; въ ГІпткарандѣ въ 
зершіет. изв. сплошный; по р. Ленѣ въ Иркутск, и но р.Ипгодѣ при дер. 
Кайдановъ въ Нерчинск, окр., отдѣльными округленными кусками на 
берегахъ озера Еланчика въ Ильмснск. горѣ въ окр. Мілск. зав., гдѣ 
выбрасывается волнами озера, иногда кусками вѣсомъ въ 50 Фунтовъ; 
также отдѣльными листочками въ гранитѣ р. 1 Іеремшанка въ Иль- 
мепск. горѣ, въ слюден. сланцѣ средняго мыса въ Златоустов, зав. 
н въ гнейсѣ по р. Ираидѣ на дачахъ Кусинск. зав., также при со¬ 
единеніи р. Ая со второю Каменкою; въ Бухарін въ большомъ 
количествѣ въ горахъ Нурата, а въ особенности въ Борровдапѣ въ 
Кумберландѣ, въ ГІнрепѣяхъ, въ Швейцаріи въ долинѣ Шамунн; 
въ Сѣв. Америкѣ близъ Иыоіорка. 
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Употр. чистыя измѣненія, особенно борровдальскаго гр., на 
приготовленіе хорошихъ англійскихъ карандашей, вырѣзываемыхъ 
изъ цѣльныхъ кусковъ; нечистыя нзменѣніл употр. на приготовле¬ 
ніе огнепостоянпыхъ плавильныхъ горшковъ , (Ра$$аиеі *- Тр$ег - 

ипЛ СггарІііМіс^еІ) у служащихъ для плавки металловъ; размягчен¬ 
ный въ водѣ гр. употр. на смазку колёсъ машинъ на Фабрикахъ 
п въ повозкахъ, чѣмъ уменьшается треніе колесъ и облегчается 
ходъ машинъ и повозокъ; самый тончайшій англ. гр. употр. вмѣсто 
масла на мазаніе часовыхъ колесъ, также на черненіе чугунныхъ 
издѣлій, гипсовыхъ статуй, вазъ, желѣзныхъ вещей, печей, трубокъ, 
для чистки и полировки металловъ и стекла, для приданія разнымъ 
тѣламъ металлическаго цв. и блеска. 

Семейство 5. Угольные 6лески. 

Цвѣтъ сѣроваточерный, бл. полу металлическій; некри¬ 
сталлическіе; тверд, отъ гипс, до пол. шп., уд. в. 1,7—1,5. 

Р. 21. Антрацитъ (отъ аѵ&даі, уголь), АпіНгасіС, 
Ііагхіозс БіеіпкоМе , КоЫепЫепсІе, НоиіІІе ссІаІапІе у §ёапі7ігасе. 
С пл ош ны й, в к ра п л е н н ы й, ск ор л у повато-зсрнисто-шестова- 
то-отдѣльный; изл. раковистый, сланцеватый; тверд, меж¬ 
ду изв. шп. и гипс., иногда пол. шп.; уд. в. 1,5 — 1,7; бл. 
полуметаллическій, шелковый; цв. сѣроваточерный; не¬ 
плавокъ и трудно сгараетъ; сост. уголь, иногда съ при¬ 
мѣсью землистыхъ и желѣзныхъ частицъ. С. 

Измѣненія его раковистый , сланцеватый (обыкновенный), те - 
стоватый (ЗіащюпкоЫс), и жилковатый (ГаасгкоЫе, тіпегаіівсііе 
НоІгкоЫе). 

Нах . въ жилахъ разныхъ древнихъ горъ песчанистыхъ и гли¬ 
нистыхъ, на Гарцѣ, въ Норвегіи, въ Копгсбергѣ, близъ Гера; въ 
Россіи близъ Гушевской станицы въ землѣ Войска Донскаго, гдѣ 
онъ состоитъ изъ двухъ пластовъ, каждаго толщиною въ полсажепи, 
лежащихъ одинъ подъ другимъ; обнаженный пластъ его на правомъ 
берегу рѣчки Грушевкн и но р. Балкѣ длиною въ 300 саженей; также 
въ многихъ мѣстахъ этого края, и сверхъ того на Волкъ-островѣ 
иа Онегѣ въОлонецк. губ.; нѣкоторые Уральскіе известняки, н. пр. 
въ Бнссерскомъ зав., также Алтайскія н Нерчинскія горы напита¬ 
ны аитрац. до такой степени, что получаютъ отъ него совсѣмъ 
черный цв. и онъ, выдѣляясь изъ нихъ, составляетъ вкрапленныя 
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части, желваки и прожилки; кажется тамъ онъ образовался возгон- 
кокою въ видѣ минеральнаго антр., между тѣмъ какъ онъ въ камен- 
ноуголыь Форм, вездѣ явственно обнаруживаетъ органическое свое 
происхожденіе; онъ посему произошелъ изъ каменнаго угля, ко¬ 
торый жаромъ былъ лишенъ смолы; жилковатый антр. нах. въ 
видѣ налета на каменныхъ угляхъ Англіи, Белгіи, Богеміи, Силезіи, 
на Мейснерѣ въ Гессенѣ. 

Употр. въ Англіи и въ Сѣв. Америкѣ на плавку желѣзныхъ 
рудъ, но для горенія его нужно весьма сильное теченіе воздуха, 
и большой жаръ. 

Семейство 6. Смолистые угли. 


Цвѣтъ черный, бурый; бл. металлическій, тусклый; 
сплошны, иногда имѣютъ явственное древесное строеніе; 
они легко горятъ, издавая смолистый запахъ. 

Р. 13. Каменный уголь, БіеіпкоМе, Ъаггт^е 5і., Тіои- 
іііе §газзе. Сплошный, вкрапленный, по б. ч. безъ 
явственнаго древеснаго строенія, но иногда показыва¬ 
ющій растительное происхожденіе; тверд, изв. пш. и тальк.; 
уд. в. 1,2— 1,5; изл. сплошный, раковистый, землистый, 
иногда тонкоскорлуповато-отдѣльный; немного хрупокъ 
и ломокъ; цв. черный; бл. почти металлическій, жирный; 
горитъ болѣе или менѣе легко, издавая смолистый за¬ 
пахъ; сост. уголь съ смолою или углеродъ, кислородъ, 
водородъ, иногда съ землистыми частицами. 

В. 1. Слюлистый к . у. } РесІікоЫе отч., изл крупнораковистый, 
сильноблестящій, весьма ломкій. 

В . 2. Плотный к. у. саппеі или сапсііе соаі ; сложеніе плотное; 
менѣе хрупокъ и менѣе ломокъ; мало блеститъ. 

В . 3. ^Листоватый к . у. ВіаШгкоМе, изл. сланцеватый, скор* 
луповатый, часто пестропобѣжалый, содерж. наиболѣе углерода. 

В . 4. Сланцеватый к . у. Зсіііе/егкоіііе, изл. толстосланцеватый, 
малоблестящі й. 

В. 5. Грубый к. у.у ОгоЪкоЫе , грубозернистый, толстосланцева¬ 
тый, весьма тяжелый. 

В. 6. Сажистый к. у, Ви$$коЫе> Ро$с1і > изл. мелкозернистый, 
растирается, и сильно мараетъ* 
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Нах. цѣлыми горными массами, составляя такъ называемую 
камешю угольную Формацію, перемѣняющуюся съ глинистымъ сл. и 
песчаниками, въ особенности въ Англіи, Шотландіи, Белгіи и Си¬ 
лезіи, въ Ахейѣ, Зарбрюкеиѣ, по Ренну, на Гарцѣ, въ Веттинѣ, 
Дрезденѣ въ Потшапелѣ, въ Богеміи, во Франціи, Испаніи, так¬ 
же въ Сѣв. Америкѣ п Новой Голландіи; въ Польшѣ близъ Дом- 
брова, Бендзипа, Стрнжовица, Нѣмчн, Сельци и др. м.; въ Рос¬ 
сіи въ Бахмутскомъ н Славяносербскомъ уѣздѣ Екатершюславск. 
Губ.; въ Харьковской Губ. близъ Петровскаго села въ 120 верст, 
отъ Харькова, продолженіе бассейна Екатершюславск. Губ. ; въ Том¬ 
ской Губ. близъ дер. Афониной, въ долинѣ рѣки Томи между кря¬ 
жами Самарск. н Абаканскимъ, по рѣкѣ Аргуни за Байкаломъ и въ 
самомъ Иркутскѣ, также на Западиоиъ отклоиѣ Уральск, горъ, въ 
Кызелевск. зав.; въ Челябинск, уѣздѣ Оренбургск. Губ., близъ крѣ¬ 
пости Міяска. 

Употр. на топливо весьма важно и необходимо для многихъ земель, 
употр . также на приготовленіе каменио угольнаго масла п дегтя, 
на газовое освѣщеніе; кам. у., въ заключенномъ мѣстѣ горящій, 
кромѣ большаго количества свѣтящаго газа оставляетъ отъ 50-86 
проц, крупкой массы, называемой коксомъ ( соакв ); коксъ находит¬ 
ся въ томъ же отношеніи къ кам. у., какъ древесный уголь къ де¬ 
реву; онъ составляетъ углеродъ, лишенный дѣйствіемъ огня водо¬ 
рода и кислорода. 

Р. 14. Стипитъ (отъ 8Ііре», стволъ цикадеевъ), 
ІегікоЫе , Ігоиіііе зес/ге или іпаі§ге, А. Іітопеизс. Сплошным, 
по б. ч. безъ явственнаго древеснаго строенія, иногда 
землистый; тверд, между гипс, и тальк.; уд. в. 1,— 1,2; 
изл. раковистый, землистый; бл. изрѣдка жирный; по б. 
ч. тусклъ; цв. бурый, обыкновенно сѣроватый, болѣе 
пли менѣе легко горитъ съ пламенемъ, чернымъ дымомъ, 
смолистымъ и часто весьма непріятнымъ запахомъ, раз¬ 
мягчаясь и надуваясь во время горѣнія, но такъ что 
куски принимаютъ мало связи между собою, и оставляя 
по сгорѣніи ячеистый, немного крѣпкій, тусклый уголь 
съ бороздчатою поверхностью; перегонкою даетъ смо¬ 
листую массу, воду, разные газы, азотъ и угольный оста¬ 
токъ, ис сов. принимающій Формы сосуда, въ которомъ 
произошла перегонка. 



Измѣненія тѣ самыя, какъ у нам. угля, сланцеватый , 
листоватый, плотпыйу зелілиспгый ст . 

Пах . въ горномъ извѣстнякѣ въ Россіи, въ Новогородск., Тульск., 
Кллужск., Рязапск., Псковск., Тсерск., Москопск., и др. Губ., въ кото¬ 
рыхъ составляетъ значительные пласты; также въ пестромъ песчаникѣ 
по бер. Рейна, въ Виртемб. Корол., въ лейасѣ близъ Кведлиіібурга 
въ Пруссіи, въ горн. Форм. Франціи близъ Ларзака, въ Швейца¬ 
ріи близъ Базеля, г.ъ Англіи въ Іоркшейрѣ; обыкновенно въ плас¬ 
тахъ или напластованныхъ грудахъ между плотными массами, за¬ 
ключающими ихъ со всѣхъ сторонъ; по сему не образовавшись, 
какъ кам. уг., въ большихъ бассейнахъ; весьма часто сопровож¬ 
дается' стволами цикадеевъ въ горн. Форм, и отпечатками папорот¬ 
никовъ. 

Употр. на равнѣ съ кам. углемъ, исключая кузнечной работы, 
для которой онъ не столь годенъ, потому что онъ не такъ свя¬ 
зывается между собою, какъ кам. уг. 

Р. 15. Бурый уголь, ВгаипЪоЫе, Іл§п\1, СадаІ^'ауеІуЪоіз 
ЫЬитіпепх . Сплошный, съ болѣе или менѣе явственнымъ 
древеснымъ строеніемъ, иногда плотный или землистый; 
тверд, между гипс, и тальк.; уд. в. 1, — 1,4; часто раз- 
тираемъ, непрозраченъ; изл. раковистый или землистый; 
бл. у плотнаго жирный; цв. бурый, изрѣдка смолисто¬ 
черный; легко горитъ съ пламенемъ или безъ него, из¬ 
давая непріятный смолистый запахъ; сост. углеродъ со 
смолою, но часто съ посторонними примѣсями; чѣмъ бо¬ 
лѣе углерода, тѣмъ болѣе онъ переходитъ въ минераль¬ 
ное состояніе. 

В. 1. Древовидный бур . у г. у Іюіъагіі^е Бгаипкоіііс, ЫСшптдзез или 
/оззііез НоІЪу /азгі^е Вг ., БиЬигЪгапсІу жилковатое древесное строе¬ 
ніе, цв. бурый или черноватобурый; сюда принадлежитъ также иголь¬ 
чатый б. уг. (Іі^пііс Ьасіііаіге). 

В. 2. Раковистый б. угтивс/ііі^с, ^стеіпе, В г. у С <піуаЬ } Ресіікоіі- 
Іе отч., уаусЬу оплошный, иногда со слѣдами древеснаго строенія, 
тверже предндущаго, смолнсточерпый; изл. раковистый; черный ян¬ 
тарь составляетъ измѣненіе ,его. 

В . 5. Болотный б '. уг. у ШоогкоЫе у плотный безъ древеснаго 
строенія; изл. ровный; не хрупокъ, цв. черноватобурый; мерцающъ. 

В . 4. Булшжный б. уг. у ВіаіС-ши РаріегкоЫе } оплошный, весьма 
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тоикосдаицеватый; нехрупкій; черновотобурый; сюда принадлежитъ 
ДизоЪилъ, Нузойііу ЗііпккоЫе > состоящій изъ упругогнбкихъ слоевъ, 
которые издаютъ при сгораніи весьма непріятный запахъ; онъ 
содержитъ наливочныя животныя. 

В . 5. Мотальный уг. } ВазЬкоЫе съ сложеніемъ и гибкостью 
мочалъ бураго цвѣта. 

В . 6. Зслілистпый 6у г., ЕгйкоЫе , Ъііитпіпозе Нокегйву сплош- 
ный, землистый, растираемый, желтосѣрый, нѣсколько марающій; 
на оіцупъ тощъ; сюда относится кельнская, (Соіпізсііе ЕгИс или 
НтЪга) и Олонецкая зеліля, 

В . 7. Квасцовый б. уг.у Аіаипегйсу мягкій, жирноблестящій, из¬ 
даетъ при сгореніи запахъ сѣрнистой кислоты, и ио сему у потреб, 
на приготовленіе квасцовъ . 

Нал въ пластахъ мѣловой, но въ особенности молассовой Фор¬ 
маціи и въ наносной землѣ, въ песчанникахъ и глинистыхъ известня¬ 
кахъ, не рѣдко съ гипсомъ и сѣрнымъ колчеданомъ, въ бассейнахъ 
окрестностей Парижа и Лондона, Кельна и Бонна, па Мейснерѣ 
въ Гессенѣ, при Артернѣ въ Тырингенѣ, при Галлѣ, въ Швейцаріи, 
Баваріи, въ Подолск. и Волынск. Губ. близъ Кременца, и въ дру¬ 
гихъ мѣстахъ молассов. Форм. Южной Россіи, также въ мѣлов. 
Форм. Нижегородск., Казанск., Симбирск, и Оренбургск. Губ. 
вмѣстѣ съ землистымъ лигнитомъ; при Порсмбѣ и по берегамъ р. 
Вислы царства Польск.; въ Грузіи гагатъ наѵ. въ Окрибѣ близъ 
Кутаиса въ Имеретіи и на Воет, сторонѣ Уральск, горъ въ Колче- 
данск. селеніи въ дачахъ Каменск, зав. въ окр. Екатерн посла века. ; 
наконецъ нѣкоторые острова Франціи, Англіи, Шотландіи и Грен¬ 
ландіи славятся множествомъ погребеннаго въ землѣ естественными 
переворотами дерева, (ЗиІигЪгапй) у употребляемаго здѣсь на топ¬ 
ливо равно какъ и на разныя издѣлія; это должно почитать за лиг¬ 
нитъ, потерпѣвшій небольшую или еще очень малую перемѣну въ 
своемъ составѣ; къ подобнымъ древеснымъ остаткамъ вѣроятно 
относятся такъ называемыя древесныя горы Новой Сибири, на 
Льяховскихъ островахъ. 

Употр . на топливо, хотя не такъ удобно, какъ кам. уг., осо¬ 
бливо употр . при работахъ не требующихъ сильнаго жара при об¬ 
жиганіи извести, кирпича, черепицы и др. глиняныхъ издѣлій, так¬ 
же на варницахъ соли; какъ средство для бурой краски, на улуч¬ 
шеніе полей; гагатъ употр. на разныя издѣлія, траурныя украше¬ 
нія, на брасселсты, ожерелья, подвѣски къ сергамъ, пуговицы, ль- 
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лаемыя по б. ч. въ Австріи, Пруссіи, Лангедокѣ, на четки для чер¬ 
наго духовенства и т. д. 

Сюда относится также Турфъ, Тог/', іоигЬе , состоящій изъ 
неизмѣненныхъ растительныхъ частей, но такъ переходящій иногда 
въ бурый уг., что оба съ трудомъ различаются; онъ весьма мягокъ, 
бураго цв. н горигь болѣе или менѣе легко, испуская непріятный 
запахъ; онъ безпрестанно образуется изъ гнилыхъ мховъ, поростовъ, 
разныхъ травъ и другихъ растительныхъ частей въ пизмѣненныхъ бо¬ 
лотныхъ мѣстахъ или въ плоскихъ возвышенностяхъ, п. пр, въ Ав- 
ратннской въ Волынск. Губ., вь Пинок, уѣздѣ Минск. Губ. и въ 
др. мѣстахъ Россіи, на берегахъ р. Ижоры близъ дер. Влхтелева 
вмѣстѣ съ туфомъ. 



РЕЭСТРЪ РУССКИХЪ НАЗВАНІЙ. 

Названія, ис показанныя въ этомъ реэстръ, см. въ Нѣмецкомъ. 


Лвгнтъ 206. 

Лвтомолнтъ 241. 
Агальматолитъ 503. 

Агатъ 258. 

Адулярія 265. 

Азбестъ 215. 

Алло Фанъ 288. 

Алмазъ 255. 

Альбитъ 268. 

Аліоміпштъ 291. 

Алунитъ 553. 

Амальгама 101. 
Амазонскій камень 265—С. 
Амблнгошітъ 276. 

Аміаптъ 214. 

Амфодслнтъ 276. 
Аиальцнмъ 281. 

Анатазъ 165. 

Ангидритъ 354. 
Андалузитъ 275. 

Анокситъ 306. 

Анортитъ 267. 

Аіп нкоритъ 216. 
Антрацитъ 560. 

Апатитъ 550. 

Апломь 226. 
АііоФііллптъ282. 

Акенннтъ 252. 

Арагонитъ 517. 
Арктицнтъ 275. 
Арссносидеритъ 151. 
Аржсіітііігь 521. 
Атакамнтъ 182. 
Аурнхальцитъ 184. 
Ашнритъ 182. 
Бабнигтоинтъ 210. 
Базальтнтъ 267. 

Базальтъ 267. 
Баритокальцитъ 516. 
БарнтбФііллнтъ 510. 
Борзовнть 266. 

Бедантнііъ 280. 

Бедантптъ 177. 
Бергмаііиитъ 276. 
Бертіеритъ 127. 
Берцелшіъ 271—287. 
Блескъ висмутовый 127. 
— кобальтовый 150. 

'— молибденовый 119. 


Блескъ мышьяковый 120. 
мѣдный 122. 

— мѣдносурьмлннстып 
125. 

— оловянномѣдііый 115. 

— свинцовый 117. 

— свинцовый мышьяко¬ 
вокислый 198. | 

— свинцовый углерод¬ 
нокислый 199. 

— сслспсво-ссребряный 

121 | 

— серебряный 120. I 

— ссрсбряиомѣдный 121 

— теллуристый 117. 

— сурьмяной 126. 

— сурьмяный-мѣднып 
124. 

— черный серебряный 
121 . 

Бобовая руда 169. 
Болотная руда 170. 
Ьолюсь 299. 

Борная кислота 548. 
Борацитъ 528. 

Борднть 287. 

Брауннтъ 155. 
Бромнколлл 555. 

Броизіітъ 209. 
Брошаитіггь 182. 
Брюстсрнтъ 286. 
Букланднтъ 225. 

Бура 545. 

Буріюнитъ 124. 
Бутылочный камень 261. 
Вавеллптъ 288. 

Варкикить 148. 

Варіолитъ 266. 

Незувіанъ 228. 

Вснсіаиъ 287. 

Нешіса 225. 

— марганцовая 226. 
Вертитъ 220. 

Вокелинпть 196. 
Волластоннть 218. 
Волхонсконтъ 174. 
Волчецъ 156. 

Волченовая охра 174. 
Шірндулъ 255. 


Висмутъ 101. 

Висмутъ теллуристый 117. 
Висмутовая охра 174. 
Висмутовая руда кремни¬ 
стая 460. 

Внтамнть 225. 

Витеритъ, 515. 

Вихтинъ 209. 

Гадолішнтъ 204. 

Галлоитъ 501. 
Галотрихнтъ 547. 

Гальмей 189. 190. 
Гашстіінъ 555. 

Гаюинъ 278. 

Гелвниъ 250. 

Геленнтъ 275. 
Гельмонтовые шары 524. 
Гепатитъ 514. 

Г ндромагнезить 528. 
Гидрофанъ 258. 
ГндроФіілліітъ 504. 
Гндроцернтъ 189. 
Гнзекнтъ 280. 

Гизингернтъ 171. 177. 
Гііллиигнтъ 171. 177. 
Гнпаргнрнтъ 142. 
Гипохлоритъ 172. 

Гппситъ 288. 

Гипсъ 555. 

Глаубсрнтъ 559. 
Главколнть 279. 

Глниа 297. 

Глина Фарфоровая 292. 
Глиноземъ сѣрцокнсл. 546. 
Глиноземъ чистый 291. 
Гмелшштъ 285. 
ІѴилюснтъ 558. 

Горная кожа 214. 
Гороховая руда 169. 
Горшечный камень 505. 
Графитъ 559. 

Греніеснтъ 172. 

Греновнтъ 201. 
Гндроборить 538. 
Гумбольтнлитъ 273. 
Гюмиіъ 246. 

Длвидсошпъ 247. 

Давипъ 280. 

Датолнтъ 529. 
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Десмішъ 286. 

Ділллагонъ 209. 

Діаспоръ 220. 

Діоитазъ 182. 

Днхроимъ 249. 
Джемсонить 125. 
Есхпннть 166. 

Желѣзо 105. 

— титанистое 148. 
Желѣзные цвѣты 508. 
Желѣзный блескь 145. 

— натекъ 175. 

— шпатъ 192. 
Желѣзная руда желтая 

175. 

— руда печенковая 169. 

— синь 186. 
Желѣзнякъ бурый 167. 

— бурый бархатный 
168. 

— зеленый 172. 

— магнитный 149. 

— смолистый 170. 

—• хромовый 151. 

Жировикъ 502. 
Звѣздовнкъ 258. 

Земля желтая 299. 

— зеленая 501. 

— снедная 298. 

— чудесная Саксонская 
295. 

Золото 96. 

Золото теллуристое 116. 
Змѣевикъ 215. 

Игольчатая руда 128. 
Идріалитъ 556. 

Изерииъ 149. 

Известковый шпатъ. 519. 
Извѣстнякъ зернистый 521. 

— икрлный 522. 
Изумрудъ 246. 

Іільвантъ 204. 

Ильменитъ 148. 

Иридій 105. 

— оемнетый 104. 
Иттровый шпатъ 528. 
Иттротантл литъ 158. 
Иттрокальцнтъ 555. 
Каланть 276. 

Калп сѣрнокислый 559. 
Камедь свинцовая 198. 
Камень вонючій 525., 

— глинистый 294.. 

— гороховый 518. 

— иматровскій 524. 

— квасцовый 554. 


Камень метеорическій 108. 

— смолистый 260. 

— солнечный 265. 

— Фигурный 524. 

Канкрншгіъ 278—79. 
Карандашъ красный 147. 
КарФОлитъ 218. 

К ар фо сидеритъ 175. 
Кахалонгъ 259. 

Кварцъ 250. 

— гибкій 252. 

— жслѣзистый 254. 

— жилковатый 254. 

— молочный 254. 

— оливковый 254. 

— розовый 254. 

— саФііровндный 255. 

Квасцы азотныя 546. I 

— натронныя 556. | 

— самород. 546. 
Кеммерернтъ 510. 
Ксролнтъ 501. 
КсФФекелнтъ 502. 

Кіанитъ 219. 

Киноварь 159. 

Кобальтъ шпейсовый 150. 

— охра 174. 

— цѣвты. 187. 

— чернь 175. 
Ковалевскнть 262. 
Кокколнтъ 208. 
Коллиритъ 501. 
КолоФоіштъ 226. 
Колумбитъ 157. 
Комнтоннтъ 286. 

Корундъ 258. 

Колчеданъ желѣзный 152. 
— желѣзный мягкій 152. 

— кобальтовый 150. 

— красный 157. 

— магнитный 154. 

— мышьяковый 151. 

— мѣдный 155. 

— мѣдно-желѣзный 154. 

— никелевый 157. 

— сѣрный 152. 

— сѣрый желѣзный 
і5і; 

Кошечій глазъ 254. 
Крсйтоіштъ 148. 

Кремень 255. 

Кремнистая мѣдь 184. 

— накипь 291. 
Крестовый камень 285. 
Кріолитъ 554. 
Кронштсдпітъ 177. 


Кровавикъ 149. 
Крокидолитъ 172. 
КсантоФііллнтъ 510. 
Ксенолитъ 220. 
Ксилокрііптитъ 556. 
Кубоить 279. 

Кубоііцнтъ 284. 
Кулнбшштъ 578. 
Купоросъ 548. 

— жслѣзн. 547. 

— кобальтов. 548. 

— мѣдный 547. 

— евнпцовый 199. 

— цинковый 548. 
Латробитъ 271. 

Лабрадоръ 270. 
Лавсндуланъ 187. 
Лазулитъ 277. 

Лазурный камень 277. 
Лазуръ мѣдная 185. 
Левинъ 285. 

Лейцитъ 280. 
Лейхтсибсргптъ 506. 
Ленцшіъ 501. 
Лсішдомелаиъ 204. 508. 
Лепидолитъ 508. 

ЛЬврптъ 204. 

Лнбстешітъ 180. 

Лидійскій камень 257. 
Лнтродссъ .280. 

Ломочтнть 285. 

Ломопнтъ 285. 

Лота литъ 209. 

Луговая руда 170. 
Лумахслла 522. 

Магнезія сѣрнокіісл. 545. 
Малахитъ 185. 

Малтацнтъ 501. 
Манганолнть 225. 
Марганцевый голышъ. 225. 

— шпатъ 191. 

— обманка 144. 

— пѣнка 176. 

— руда сѣрая 154. 
і — руда чг Р пая 155. 

— РУД а кремнистая 156. 
Маргаритъ 509. 
Марсканнтъ 261. 

Марміно стекло 307. 
Масло горное 558. 
Мсзотнпъ 287. 

Мслилнтъ 275 
Мспаканіітъ 148. 

Менгнтъ 148—161—167. 
Мергель 524. 

Мндлетошіть 556. 
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Микарелль 275. 
Миспикель 151. 
Міаргирить 142 
Мілсцнхъ 280. 
Молибдлповая охра 174. 
Мозгъ камешіый 502. 
Молоко горпое 525. 
Монтичеллитъ 281. 
Московское стекло 507. 
Мраморъ 521. 

— дентрическій 522. 

— развалиновидпый 522. 
— Флорентинскій 522. 

Мыло горное 500. 
Мышьякъ желѣзистый 151* 
—желтый 158. 

—красный 159. 

—самородный 115. 
Мышьяковистая кислота 
549. 

Мышьяковая сѣрая руда 
124. 

—чернь. 175. 

Мѣдь 101. 

—кремнистая 290. 

Мѣдная синь. 290. 

—слюдка 179. 

—зелень 184. 290. 
■—висмутовая руда. 128. 
—марганцовая руда 171. 
—красная руда 162. 

—пестрая руда 156. 

—чернь 175. 

—капельникъ 184. 
Мѣдовой камень 555. 
Мѣлъ 525. 

— черный 296. 
Наждакъ 259* 

Натрій сѣрпокислый 545. 

— углекислый 544. 
Натролитъ 287. 

НаФтапілъ 556. 

Нафталинъ 555—556. 
Нашатыръ 541. 
Нсрчинскить 501. 
НеФелинъ 279. 

Нефритъ 272. 
іісфтъ 558. 

Нигринъ 165. 

Никель висмутовый 129. 

—мышьяковый 126. 

—сурьмянистый 129. 

—сурьмяный 157. 
Никелевая чернь 175 
Никелевые цвѣты 188. 
Обсидіанъ 260. 


Озокеритъ 556. | 

Океннть 282. 

Оксалнтъ 555. 

Октаэдр ить 165. 
Олигоклазъ 268. 
Олнвеннтъ 180. 

Оловяный камень 158. 
ОмФацить 208. 

Онегитъ 168. 

Опаль 258. 

— огиепный 259. 
Орлиный камень 169. 
Ортитъ 205. 

Охра свинцовая 174. 

— сурьмяная 174. 
Палладій 105. 

Паргаснтъ 211. 

Паулитъ 209. 

Пеганитъ 288. 

Пектрлитъ 218. 

Пекенитъ 266. 
Пелпкапитъ 271. 

Пемза 261. 

Периклпнъ 268—70. 
Перловый камень 260. 
Перовскить 162. 
Песчаникъ Фонтенеблскій 
252—520. 

Пизолитъ 518. 
Пикрозминъ 217. 
Пимелнтъ 501. 

Пингвитъ 501. 

Пинитъ 509. 

Пираллолитъ 207. 
Пирантимонить 142. 
Пнраргнллитъ 509. 
Пнраргирить 141. 
Пиргомъ-авгитъ 208. 
Пиролузитъ 155. 

Пиропъ 227. 
Пнросклеритъ 217. 
Пирофиллитъ 505. 
Пирохлоръ 162. 

Пнрритъ 241. 

ПиссоФаиъ 288. 
Плавиково-кислый церитъ 
189. 

Плавикъ 552. 

Платина 105. 

Плумбостнбъ 125. 

Полевой шпатъ 265. 
Полибазитъ 121. 

По л игл литъ 540. 
Полнмигннтъ 166, 
Полуопалъ 259. 
Порриціпъ 209. 


Праземъ 254. 

Прснитъ 271. 

Пробирный камень 296. 
Пиломслаиъ 154. 
Пушкинитъ 222. 

ІІѣика 501. 

Пѣна мѣдная 179. 
Ретипитъ 555. 

Ріаколитъ 265. 

Роговикъ 255. 

Роговая обманка 210. 
Родицнтъ 529. 

Родохромъ 216. 

Роменнъ 201. 

Раппакива 268. 

Ротофигь 226. 

Ртуть 100. 

Ртутный шпатъ хлорис¬ 
тый 195. 

Рубинъ мѣдный 165. 
Рубиновый шпатъ 225. 
Руда блеклая 125. 

— висмутовая свинцо¬ 
вая 128. 

— кирпичная 164. 

— сурьмяная сѣрая 124. 
Румянцовитъ 226. 

Рутилъ 164. 

Рухлякъ 524, 

Салитъ 208. 

Свинецъ 102. 

— теллуристый 116. 
Свинцовый шпатъ вонадіе- 

вокнслый 197. 

— шпатыуммовый 198. 

— шпатъ молибденовый 
194. 

— шпатъ мѣдный 199. 

— шпатъ ФОСФоріюкнс- 
167. 

— шпатъ хлористый 195 
Свинцовый шпатъ хромо¬ 
вой 194. 

— шпатъ шеліевокпслый 
194. 

Селитра кубическая 542. 

— обыкиовен. 542. 
Сердаликъ 255. 

Серебро 99. 

Серебряная руда красная 
141. 

Серебряная сѣрая руда 121. 
125. 

Серебро сурьмянистое 114 

— теллуристое 116. 
Серебряиал чернь 120. 
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Серебряный шпатъ хлори¬ 
стый 195. 

Сидерохальцить 181. 
Снмплсзпть 187. 
Скаполитъ 275. 

Сколецнгь 287. 

Скородитъ 181. 

Сланецъ аспидный 295. 

— глинистый 295. 

— грифельный 295. 

— каменноугольный 296. 

— квасцовый 266. 

— кремнистый 255. 

— лиикій 295. 

— мергельный смолис¬ 
тый 525. 

— мѣдистый 525. 

— полированный 295. 

— рисовальный 296. 

— точильный 296. 
Сланцеватый хлоритъ 507. 
Слюда 507. 508. 

Слюдка урановая 178. 
Смола горная 557. 
Смолистая марганцовая ру- 

Да 171. 

—■ Р)Да 1б4 ‘ 

Смѣтана енедная земляная 
291. 

Содалитъ 279. 

Соймониіъ 259. 
СолФатарнтъ 547. 

Соль каменная 540. 

— глауберов. 545. 

— горькая 545. 
Сордавалитъ 171. 
Соссюрить 272. 

Сподуменъ 271. 

Ставролитъ 229. 

Стильбпгь 285. 
Стіілміномеланъ 177. 
Стимитъ 562. 
Стронціанитъ 516. 
Сукновальная земля 500. 
Сурикъ 174. 

Сурьма мышьяковистая 114. 
Сурьма самородная 114. 
Сурьмяная руда 126. 
Сурьмянистый шпатъ 201. 
Сѣра 551. 

Талькъ 504.» 


Тантал инъ 157. 

Теллуръ 114. 

— бѣлый 116. 
Тенардитъ 559. 

Теннантнтъ 124. 
Тератолптъ 295. 

Тетраднмнть 117. 
ТетраФилннъ 172. 

Титанитъ 205. 

Том сопитъ 287. 

Топазъ 241. 

Торитъ 204. 

Трлулнгь 171. 

Тремолитъ 215. 

Трепель 292. 

ТрііФплнтъ 172. 

Трона 545. 

Тулптъ 224 
Тундровая руда 170. 
Турмалинъ 251. 

Турфъ 565. 

Туфъ известковый 525. 
Тяжеловѣсъ 241. 

Уголь бурый 565. 

— каменный 561. ; 

Увлровптъ 228. 

Уіігварптъ 290. 

Умбра 175. 

Уралитъ 211. 

Уральортпть 205. 
Урановая охра 174. 

У рановалрудасмолянаяІбО 
Урапотанталъ 158. 
Урапъслаипъ 5Ь6. 

Фалу питъ 217. 
Фарфоровый шпатъ 265. 
Фармакосіідсрнгь 181. 
Фармаколитъ 188. 
Фассантъ 208. 

Фенакитъ 248. 
Фепнкохроить 196. 
Фергюсопнтъ 158. 
Фестшгь 209. 

Фолбортптъ 181. 
Фольцнігь 144. 

Фонить 280. 

Фонол нть 267. 
ФосФорохальцить 180. 
Фрапклішптъ 152. 
Фуллоннтъ 168. 
Фульгуритъ 252. 


Фусціітъ 275. 

Халцедонъ 254. 
ХалькоФицнтъ 179. 
Хіастолиіъ 275. 
Хлоритондъ 221.. 

Хлоритъ 506. 
Хризобериллъ 245. 
Хризолитъ 244. 
Хризопразъ 255. 
Хромовой камень 174. 
Хромовая охра 174. 
Хрусталь горный 251. 
Цсйлонитъ 240. 

Целестинъ 514. 

Церптъ 160. 

Цнмолитъ 298. 

Цшіксшітъ 125. 

Цинковая руда красн. 162. 
Цинковый шпатъ кремне- 
земыокнелый 189. 

— шпагъ углекислый 190. 
Цинковая обманка 145. 
Цирконъ 255. 

Чевкнніітъ 160. 

Шерерптъ 556. 
Шнллершпатъ 15. 

Шпатъ тяжелый 51*1. 
Шпинель 240. 
Шреттернтъ 290. 
Штейнманиитъ 119. 
Штернбергитъ 127. 
Эвклазъ 248. 

Эгиритъ 215. 

Эдвлрцитъ 161. 

Э делить 271. 

Эдіііігтоннтъ 275. 
ЭдельФорснтъ 218. 
Эккебергитъ 275. 
Элатерить 556. 

Электрумъ 99. 

Эмбрнтить 126. 
Зііхііспдерить 209. 

Эн хон нть 212. 

Эпндотъ 221. 
Эпнстнльбнтъ 286. 

Эринитъ 180. 

Эрланъ 275. 

Эшнннтъ 166. 

Янтарь 554. 

Яхонтъ 258 
Яшма 257. 
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АЬісЬіі 181. 

АЬгасіі 284. 

Асііпоіе 215. 

А<ЗІег5Іеіп 169. 
АеОеІГогеіІ 218. 

АеаеІііЬ 287. 

АеьсЬупіі 166. 

АдарЬіі 276. 

Адивііі 551. 

Акапіікоп 222. 

Аіаііі 207. 

Аіаип 546. 

Аіаипегйе 564. 
АІаипзраіЬ 555. 
Аіаипьіеіп 555. 

АІаЬа&Іег 557. 

АІЬІп 282. 

АІІадіі 224. 

АІІапіі 206. 

АІІорЬуІІііІі 209. 
Аіташііп 225. 

АІитЧ 555. 

АтЬга &еІЬе 554. 
АтеіЬузі 252. 

АтіапіЬ 214. 

АтрЬіЬоІе 210. 
АтрЫ^спе 280. 
АпсІгсоІііЬе 285. 

АпЬусІгіІ 554. 

АпіЬоШЬ 215. 
АпіЬорІіуШі 215. 
АпіЬгасопіІ 521. 

АпііеДгіі 273. 
АпіітопЪагуЬ ргі$т. 201. 
АпіітопЫспДе 142. 
АпІітопЫиІІіе 201. 
Апіітоп^іапг ахііош. 125. 
АпІітопкирГсг^Іап/ 124. 
Апіітоппісксі 157. 
Апіішоішісксікіев 129. 
АпіітопкіІЬсг 114. 
АпіітоішІЬегЬІеінІе 142. 
АпІішопіііІЬег^Іапг 121. 
АпіітопосЬсг 174. 
АрЬгісіі 252. 

АрЬгіі 521. 

Аругіі 252. 

Ациатагіп 247. 

АгспЛаііі 222. 

АгГгсД.чошЧ 212. 


Хгзепік, ^есііедеп 115. 
АгсепікЬІеічраІІі 198. 
АгеепікЫепсІе §е1Ье 158. 
АіъспікЫешІе гоіііе 159. 
АгсепікЫйіЬе 188. 549. 
Аг$епік"1аиг 150. 
Аг$епіккіе$ ріічіп. 151. 
Аг$епік$аиге 549. 
Аг&епік$іІЬегЫеп<1с 142. 
Аг5еііік§ріе8$^1апг 114. 
А^рага^оііііі 551. 

Азрііаіі; 557. 

Ачігаріаік 252. 

Абігоіі 280. 

Аи атепЫеіп 547. 

Аидіі 206. 

Аи^іі$ра(Ь ргізтаіоіаі- 
5сЬег 221- 
Аигірідтепі 158] 
АіІа$$раіЬ 522. 

Аиіотоііі 241. 

Ахіиіі 252. 

Агигіі 185. 

ВаікаЬЧ 207. 

Вагуі «сЬлѵеГеЬаигег 311. 
ВачашЧ 255. 

Вег^Ыаи 185. 

Вег^ЛасЬ$ 214. 

Вег^Яеі«с1і 214. 

ВегдЬоІг 214. 

Вегдкогк 214. 

Вег^кгу.чіаІІ 251. 

Вег^ІесІег 214. 

Всг^теЫ 291. 

ВегдтіІсЬ 525. 

Вег^бІ 558. 

Вег^рарісг 214. 

Вег^ресЬ 557. 

Всг"8еіГе 300. 

Вегі;ѵѵасІі8 556. 

Всгл.чіеіи 554. 

[ВеінІапІіЧ 177. 

ВегуII 246. і 

ВегуІІ 8сІіогІагІі§сг 245. 
Веггеііп 271. 

Віівзіеіи 585. 

Вітчісіп 260. 261. 
Віпагкіе$ 131. 

Віііег8аІ7 545. 

Віаіісгчіеіп 266. 


ВШіеггеоІііЪ 285. 
ВІаиеічепегЛе 187. 
Віаиёічслегг 186. 
В1аиеІ8еп8раіЬ 186. 
В1аиеІ8еп8іеііі 172. 
Віаичраііі 277. 

Віеі 105. 

ВІеі, сЬготваигеч 194. 
БІец 5аІ28аигс*8 191. 
ВІеіЬлгуІ ругатісіаі. 195. 
ВІеіЫйІІіе 198. 

ВІеісЫогіІ 196. 

ВІеіегйе 200. 

ВІсі1а$иг 199. 

ВІеі$еіЬ 195.. 

Віеідіапг 117. 

ВІсі^итті 198. 

ВІеіоскег 174. 

ВІеіѵіігіоІ 199. 

Віепсіе 145. 

ВІійгбЬге 252. 

ВоЬпега 169. 
ВоІо^пеьегвраіЬ 314. 

Богах 545. 

Вог$аиге 548. 
ВоиіеШеп8Іеіп 261. 
ВгаипЫсіегг 197. 
ВгаипеічепгаЬт 176. 
ВгаипеІ8СП8Іеіп 167. 
ВгаипкоЫе 563. 
Вгаиптепассгг 205. 
Вгаіш8Ісіп 155. 

Вгаип8Іеіп, гоіЬег 191. 
ВгаиіЫеіпЫелЛе 144. 
Вгаип8Іеіпкіс8е1 226. 
Вгаиіі8Іеіп8СІіаит 176. 
Вгоп"піагІіі 559. 
ВипіЫеісгя 198. 
ВипікирГегегй 156. 

Вгисіі 245. 

СагЛіі 240. 

Саіотеі паІіігІісЬсз 195. 
[СаоиІсЬоис.Го88І1е 556. 
СагГипкеІ 225. 

Саѵоііпіі 285 
Сегегіі 160. 

Сегіп 206.^ 

СстЫеіп 160. 

СсгоІііЬ 501. 

Сеуіапіі 240. 
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СЬаЬазіі 284. 
СЬаІіЬіпдІаііг 125. 
СЫогіізраіЬ 310. 
СЫогошеІап 177. 
СЫо^иескзіІЪег 193. .! 

СЬогораІ 290. 

СІіІогзріпеІІ 241. 

СЬопЧоісІ 510. 

СЬопгігосІіі 245. 

СЬгізііапЧ 267. 
СЬготЫеіьраіЬ 194. 
Сііготеізепзіеіп 151. 
СЬгоітІеіп 174. 

СЬгузоІііЬ Ьешіргівт. 245. 
СлтоЬЧ 298. 

Сіігіп 251. 

Соеіезііп 514. 

СоІитЬеізеп 157. 

СопГеІІо <Н ТіѵоН 323. 
Соггііегіі 249. 

Согіпбоп 258. 

СгісЬіопіі 148. 

СиЪісіі 281. 

Суапіі 219. 

СуторЬапе 243. 

Сургіп 229. 

1)аЬигі( 252. 

Бапріііпіі 165. 

ТЗеІрЬіпіі 222. 
Бетатіізраііі 259. 

БеѵотЧ 288. 

Біа^опіі 286. 

ЮіаІІа^е 209. 

Біатапі 255. 

Біазіаііі 212. 

Біорзід 207. 

БіреІ^Іапг 125. 

Біріоіі 271. 

Бізіспе 219. 

Бискзіеіп 523. 

БііГгепіі 172. 

БузосШ 564. 

Бузкіазіі 282. 

ІЗузкоІіі 272. 

Буззпіі 156. 

Вузіотіі 529. 

Егіепіі 212. 

Ерсгап 229. 

Еізеп 105. 

Еізепаіаип 547. 
Еізепагзепік 151. 
Еізепаи§іІ 209. 

ЕізепЫаи 186. 187. 
Еізепдіапг 145. 
Еізеп^ііттег ргізт. 186. 
Еізепкіез 152* 


Еізепкіезеі 254. 
ЕізепкоЬаІікіез 150. 
Еівеп, коМепзаигез 192. 
Еізеп ІеЬегсгг 169. 
ЕкептоЬг 150. 
Еізсптиіт 150. 

Еізеп піеге 169. 

Еізепох усі Іі^'сіга I 167. 
Еізеп ресііегг 170. 171. 

175. 

Еізеп гезіп 353. 

Еізепгиііі 165. 
ЕізепзсЬлѵагге 150. 
Еізепзіпіег 173. 
ЕізепіЬоп 294. 
Еізепѵіігіоі 547. 

Еіззіеіп 554. 

ЕІасоІііЬ 280. 

ЕтЪгіІіі 126. 

Ерзотзаіж 545. 
ЕгЬяепзІеіп 518. 
ЕіНІіагж, зсЬѵѵаггез 357. 
ЕгНкоЬаІі 174. 176. 
ЕгсІІіоЬаЧ, §гііпег 188. 
— гоіЬег 187. 

ЕгсіоІ 558. 

ЕгсІрс’сЬ 556. 557. 
ЕічЬѵасІіз 556. 

Егіпіі 180. 

Езшагкіі 529. 

Кис Іа з 248. 

Кисіаяіі 351. 
ЕисЫог^Ііттег 179. 
Еи^еп^Іапл 121. 

ЕаЫегг 125. 

Казег^урз 557. 

ЕазегкісзеІ 254. 
ГаяегзраіЬ 522. 
КсЛсг^урз 557. 
Ь'ссІег\ѵеіз5 214. 
ЕеМчраІІг 263. 

Реісізіеіп 266. 

Реізіі 266. 

Геііяіеіп 279. 280. 
Геиегораі 259. 

Ееиегзіеіп 255. 
РІасЪззІеіп 214. 
ЕІоскепегг 198. 

Еіпззегде 352. 

Пи55зраіЬ 552. 

Пизззіеіп 552. 

Ггаиепеіз 557. 

Ггидагсііі 229. 

Са^аі 563. 

Саішіі 241. 

Саііігіпіі 164. 


СаІтсіепІс 190. 

Сауіиязіі 557. 
СсІЬапІітопегг 174. 
СеІЬЫеіегг 195. 198. 
СеІЬеізепкіез 152. 
(кІЬеізсизІеіп 169. 

— осіігі^ег 169. 
СеІЬтепасегг 205. 

Ссосіе 169. 

СіЬЬзіі 288. 

Сіі'ікісз 151. 

СідапІоІііЬ 509. 

(ііоЬсгііі 528 
Сігазоіс 265. 

Сіятоікііп 284. 
Гііап'лагзепіккісз 151. 
(ІІаішкоЬаІІ 150. 
(ііапгтап^апсгг 154. 
Г.іахегг 120. 

СІазкорР, Ьгашіег 168. 

— гоіЬег 146. 
СІапЬегзаІ7. 545. 

СІаисоІііІі 279. 

Соіа 96. “ 

СоІсЫІЬег 99. 

СоіЬіі 168. 

(ігашіііі 266. 

Сгатшаііі 215. 

Сгапаі 225. 

Сгапаііі 229. 
СгаиЬгаипзІет 154. 

Сгаи- иші АѴеісЬ^йІІі^егг 

125. 

Сгаиеізепкіез 131. 
Сгаитап^апегк 224. 
Огаизрісзз^іапгегг 126. 
Сгоззиілг 227. 

(ігипЫеіегж 197. 198. 
Сгііпеізепегсіе 172. 
СгйпзраіЬ 208. 
Сгііпеізепзіеіп 172. 
СиттіЫеізраіЬ 198. 
Ситшізісіп 258. 

Сурз^иЬг 557. 

Наагкіез 157. 

Наагзаіг 545. 547. 
НаЬгопеттаІасІііІ 183. 
НаісПп<*егіі 127. 

НаІЬораІ 259. 

Наііоуіі 501. 

Нагтоіоте 285. 284. 
Нагітап^апегг 154. 
НаизтаппіІ; 153. 

НаІсЬеІІіп 555. 

Наиуп 278. 

[Нес1епЬег<р1 209. 
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Нсііоігор 255. 

Неіѵііі 250. 
НетігіопЫепгіе 142. 
Нераііі 514. 

НеззотЧ 226. 

НеиІапсІіЬ 285. 
НіттсІзтеМ 357. 
Ніттсізоі 556. 
НЫп^егЧ 177. 171. 
Ноіііепкаікзіеіп 522, 
НоІгазЪсзІ 214. 
Ноіу.еізепзіеіп 169 
Ноіггіпп 159. 

Нопі^іеіп 555. 

НотЫеі 193. 
НогпЫетІе 210. 

Нотегг 195. 
Нбгпшап^апегг 224. 
Нотзіеіп 255. 
11итЬо|<кіі 529. 555. 
Нитк 246. 

НуасіпіЬ 253. 

Нуаііі 258, 

Нуліозідегк 245. 
НусІгаг^іНіІ 276. 288. 
НусІгоЪогасіі 358. 
НусІгоЬогіІ 538. 
Нѵгігозіііск 501. 
НуагоІііЬ 285. 
Нусігота^пезк 528. 
НувгорЬап 258. 

ДІубгоріі 224. 

НуЛгоіаІк 504. 
Нураг^гоиЫепДв 142. 
Нурегзіёпе 209. 

1а<іе 272. 

Іатезопіі 125. 

Іазріз 257. 

Іазрораі 259. 
ІсЬіЬуорЪіІіаІт 282. 
Ідосгаз 228. 

ІІтепіі 148. 166. 
Ітіісоііі 252. 

ЛоЬаппіІ 548. 

ІоЬпіі 276. 
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ЛеЬогЫсз 151. 
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ЬсріЛокгокіі 168. 
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Моісіаѵіі 261. 
МоІуЬгІапзаигс 174. 
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Мопорііап 286. 

МоогкоЫе 565. 

Могіоп 251. 

Могохіь 551. 

ІМигіасіІ 554. 
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ІѴаЛеІегг 167. 
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РІІЛ8ІІП 209. 

Ркепакіі 248. 

РЬсп^іІ 554. 

РЬіІІірБІІ 284, 
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Роіусіігот 297 
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Шіліігіі 220. 
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Заіреіег 542. 
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Зігіедезап 288. 

ЗіуІоЬаі 275. 
Зиссіп^гапаі 227- 
Зиссіпіі 554. 
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Уііегіі 204. 
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Стр. 5 стр. 5 послѣ кругообращеніе 
прибавь 

— б — 2 снизу* въ своемъ при¬ 

родномъ языкѣ 
- о снизу 1658 

— 17 — 25 четыреашшкамн 

— — — 25 треугольниками 

— 19 — 2 снизу половинное число 

— 25 — 25 и 24 24 равными — и 

12 равныхъ 

— 27 — 5 плоскостей 

— 28 — 1 Дннлопнрнтоэдръ 

— 56 — 9 поперемѣнныхъ 

— 41 — 5 въ собственности 

— 73 —16 снизу Рі 

— 76 —16 Са 

— 77 — 2 снизу разныхъ 

— 77 — 3 — изометрическими 

— 78 —19 — 21 осадокъ углекис¬ 

лоту 

— 79 —15 кнсленія 

— 80 — 4 испытываетъ 

— 96 — 8 тягучо 

—101 — 20 Корбаликѣ 
—102 —11 поели, Реііхенбахѣ при- 
бавить 

—105 — 8 около ТІііжнетагіільска, 
въ Сыссерскѣ, въ Би- 
лнмбаевскѣ, Невьянскѣ 


около солыща, 

на отечественномъ языкѣ 
1558. 

четыреу голышками, 
четы реугольниками 
цѣлое 

12 равными и 24 равныхъ 

плоскостями 

Динлоппрптоэдръ 

противолежащихъ 

въ особенности 

РЬ 

Ка 

равныхъ 

нзомерическими 

происходящій такимъ образомъ осадокъ 
означаетъ сѣрную, буровую или угле¬ 
кислоту, 
окисленія 
испытываютъ 
тягуче 
Корбалихѣ. 

и въ Сѣверномъ Уралѣ 

въ Ннжне- Тагильскомъ, Сысерскомъ, 
Бнлнмбаевскомъ, Невьянскомъ заводахъ 
(какъ и послѣ въ друг, мѣст.) 


—106 —16 снизу, послѣ слово ни¬ 
келя прибавь по точнѣйшему разложенію въ Гор¬ 

номъ институтѣ оказалось въ самор. 
желѣзѣ Петропавл. зол. росс. 95 желѣ¬ 
за н 7 никеля. 

—115 — 8 косметическаго космическаго 

—118 — 22 хлористаго хлоритоваго 

—123 —12 исключи слова: и пе большимъ количествомъ олова 
—124 — 2 исключи слова: посему также разлагаются. 

—125 —10 исключи слово: просто 
—125 — 6 снизу послѣ слова Кал- 

волѣ прибавить н въ Алгачинскомъ рудникѣ въ Нер¬ 

чинскѣ 


—126 — 7 снизу Верх-Кейвшіска- 
го 

—-13 естественными 

—127 —11 Шпсрпбсргитъ 
—128 —13 болѣе мягка; 

—128 —10 расіірпскивалсь 
—129 — 4 8Ь * 


Верх- 1Г ей винскаго 
явственными 
ІЛтсрнбсргшпъ 
болѣе; мягка 
разбріізгиваясь 
Аз а 
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Лапеиітапо 

стр. 150 стр. 7 $гйпсг 


— 154 — 1 

ьростаегъ 

— — 8 — 9 

составленью— 


массѣ 

гН 

1 

«г* 

1 

1 

1 

въ видѣ Колчеда- 


цовскаго 

— 154 — 17 

Адольфскомъ 

— 146 — 15 

Березовска — 


Бертевска 

— 151 — 5 

Таратарскомъ 

— 152 — 15 

въ Кыштимскѣ 

— 159 —14 снизу 

изъ цинковой 

— 165 — 2 — 

послѣ Формы , 


прибавь 

— 169 — 10 

отдѣленный 

— 171 —2—4 

количествѣ — лсе- 


лѣзо, 

— 180 5 

спизу цв. 

— 184 — 8 — 9 

Лазаревскомъ 

— — — 

авгнтовыхъ 

— 190 —18 

Аличіінскомъ 

— 200 — 6 снизу прибавь послѣ 


Нерчинскѣ, 

— 205 —11 

никакой 

—- 205 — 9 снизу 

прибавь послѣ 


буровокрасиые 


— — — 9 спизу мягкими 

— 206 — 9 прибавь послѣ Златоуста 

— 208 — 5 въ Фассаевой, 

ФассавскоГі долинѣ 

— -15 снизу Мулдаровой 

— 209 — 18 — 19 снизу въ Рублов- 

сколіъ заводѣ 
въ Барсовскомъ 

— 212 — 5 въ Мулдаковском 

заводѣ 

— 215—15 въ 1»срх нс -11 вине к омъ 

— 214 —15 снизу въ Олекшішск. 

— 214 — 4 шггокъ-волоконъ 

— 217 — 5 въ Сарановскоп 

— 221 —12 Косонброда 


должно хтпать. 
дгапег (&рсшкоЪаМ) 
вросшій 

составленный изъ четырехъ меньшихъ 
соединенныхъ въ одну массу, 
вросшій въ видѣ шаровъ пах. онъ въ квас¬ 
цовой землѣ Колчсдановской волости, 
Адольфовскомъ (какъ н послѣ въ друг, 
мѣст.) 

Березовскаго рудника — Беріевскаго 
пріиска. 

Татаровскомь 

въ Кыштымскомъ заводѣ, а въ Невь¬ 
янскомъ зав. вмѣстѣ съ увароантомъ 
изъ оловлпноіі, 

Формы волосистыя (попадаются), 
отдѣльный (какъ и въ друг, мѣст.) 

количествѣ на чугунъ, который употреб¬ 
ляется н па отливку артнллер. о руд., 
на скамейки и на проготовленіе стали 
или углеродистаго желѣза, 

УД- в. 

Лазоревскомъ н Акимовскомъ 

шарообразныхъ 

Алгачннскомъ 

въ Трехсвятнтельскомъ, Кадашіскомъ, 
II льде канскомъ,' Зереитуевекомъ и др., 
а въ Колываніі въ Акимовскомъ, Золо- 
тушинскомъ, Рмддеровскомъ, Николаев¬ 
скомъ, Змейногорскомъ и др. рудникахъ 
нисколько 

буровочерный съ поверхности сильно- 

блестящій 

мелкими 

н но рѣчкѣ Слюдянкѣ за Байкаломъ 

въ долинѣ Фасса (какъ и въ друг. мѣст_) 
Мулда новой 

въ Рублевскомъ рудникѣ, 
а въ Борзовсколгь рудникѣ близъ Кыш- 
тымскаго зав. 

въ Му л д а к овскомъ рудникѣ 

въ Верх-Псивинскомъ 

Олскмипск. (округѣ) 

волоконъ; при этомъ онъ весьма удобно» 

обрабатывается въ нитки 

въ Сараишіскомъ рудникѣ 

въ Косоіібродекой деревнѣ 
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— 222 — 8 снизу Барсовитѣ и 

Барсовкѣ Борзовитъ и Борзовкѣ 

— 227 —11 снизу негибкая нечистая 

— 232 —10 Уурунгѣ У рулуигѣ 

— 235 — 2 Тургояктстѣ Тургоякской деревнѣ 

— 245 — 3 глиноземъ горькоземъ 

— 247 —13 снизу Фунтъ прибавь 6 фунт. 

— 248 — 4 исключи глинозема 

— 251 — 7 снизу послѣ Му рзи некой слободѣ прибавь, гдѣ найденъ кварцо* 

вый Кристалъ вѣсомъ до 35 луд., имѣ¬ 
ющій Фурму 6 -сторон, призмы, заострен¬ 
ной 6-ю плоскостями (хранится въ Муз. 
Горн. Инстит.) 

— 254 — б въ Бѣлорѣчкѣ 

— озерѣ въ Тигирецкихъ Бѣлкахъ въ Алтаѣ, 

(какъ и сказано ниже); образующій так¬ 
же цѣлыя скалы на островѣ Альхонѣ 
за Байкаломъ, 

— 255 — 5 А нона Онона 

— 260 —16 прибавь : разность слюлистаг о калтя подъ названіемъ Кули • 

запита пах. также въ Нерчинскомъ округѣ на горѣ Кокуѣ. 

— 262 —15 Алтайскихъ Нерчинскихъ 

— 268 — 9 Агатской А л тс кой 

— 281 — 4 — нію. 


назыв. 



